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I.  DISSERTATI  ON., 

Examen  Chymique  du  Crayon  noir  , 
appelld  en  Latin  Plumbago. 


Sbction  I. 

I  Ton  s’en  rapportoic  aux  dif- 
ferentes  denominations  que 
Ton  donne  au  Crayon  noir 
dans  les  differentes  Langues , 
on  foupfonneroit  qu’il  tire  Ton  ong^ne 
du  plomb ;  les  Latins  I’appellent  Plum^ 
bago ,  &  plus  exaftement  encore  P lum¬ 
bago  fcriptoria,commQs’ih  entendoienc 
Tome  IV.  A 


3.  Dijfert.  Chym.  de  M,  Pott, 
defigner  un  plomb  rouille  ou  detruit , 
de  meme  qu’ils  appellent  firrugo  & 
iErugo  le  fer  &  le  cuivre  rouilles  ;  le 
nom  Molybdena  qiie  lui  dohnoient  les 
Grecs  eft  derive  de  celui  qui  en  leur 
Langiie  fignifie  Plomb, 

Les  Francois  I’appellent  Plomb  de 
mer ,  Plojnbagine ,  Mine  de  plomb  noir , 
Plomb  de  mine ,  plomb  mineral.  Com- 
me  fon  principal  ufage  en  France  eft 
de  fervir  de  crayon ,  on  lui  donne  auftl 
ce  nom ,  &  c’eft  celui  que  nous  adop- 
tons  dans  le  cours  de  cette  prefente 
Diftercation.  Les  Anglois  le  nomment 
Black  lead,  En  Allemand  on  I’appelle 
Wajfer-bley  ,  Reijfbley,  Schreib-bley  , 
&  encore,  Schioarts  bley-ioeiJf.Ldi  plus 
vile  efpece  eft  de  couleur  de  fer ,  & 
fert  a  noircir  les  fourneaux  &  autres 
pieces  de  terreeuite  (i) ;  cette  derniere 
fe  trouve  fouvent  chez  les  Detailleurs 
melee  avec  des  teftbns  noircis  &  dela 
manganaife  en  poudre. 

Un  certain  Zimmermann  ,  qui  a 
public  en  1573  un  Livre  Allemand 

(1)  On  en  enduit  auffi  les  pieces  de  fer  fondu 
pour  leur  donner  du  luifant ,  &  peuc-etreaulTi 
pour  les  pr^ferver  de  la  rouille. 


"Ex amen  du  Crayon  noir.  5 
fur  les  ElTais  {2) ,  appelle  cette  derniere 
matiere  Eijfendach  ( 3 ) ,  &  s’en  fert  dans 
la  maciere  done  il  forme  fon  fourneau 
de  coupelle.  M.  Bruckmann  ,  dans 
fon  Traite  Magnalia  fubterranea  ,  em- 
prunce  les  paroles  de  M.  Henckel ,  en 
difanc  que  I’on  tire  des  environs  de 
Radeberg  une  argille  martiale,  done 
les  P otiers  fe  fervent  pour  noircir  leur 
poterie. 

Pomec,  &  apres  lui  Mrs.  Valentbi 
&  Hubner,  donneoc  le  nom  de  Cerufe 
OM&Ochre  noirea  notre  crayon.  Meret 
I’appelle  Nignca  fabrilis  ,  d’autres  la 
nomment  encore  Cadmie  martiale.  II 
ne  me  paroit  pas  cependant  que  nocre 
crayon  ait  beaucoup  de  rapport  avec  la 
cadmie.  L  Auteur  du  Oidiionnaire 
Allemand  des  Arts  confond  de  meme 
notre  crayon  avec  la  cerule.  Jungius^ 
dans  fotiTraite des  mineraux,  lenom- 


(i)  Ce  Zimtnermann  n’eft  p^s  a  beaacoup 
pres  fi  coiinu  des  Chymiftes  que  l  eft  I’illuftre 
Difciple  de  M.  Neumann  qui  porte  ce  nom  ,  qui 
cxifte  encore  &  dont  on  fe  prepare  a  nous  don- 
ner  les  Commentaires  fur  les  Prakaiones  Chv~ 
mtex  de  fon  Malcre.  ^ 

(3)  Ce  moc  Allemand  veut  dire  ferr  ou  cou- 
verture  dufer, 

Aij 


4,  Dijfert.  Chym.  de  M.  Pott, 
me  encore  Galene  Jierile;  on  n’appelle 
cependant  ainfi  d’ordinaire  que  lapfeu- 
do  -  galene. 

Section  II. 

11  eft  tres-certain  que  les  Auteurs, 
tant  anciens  que  modernes ,  ont  regarde 
notre  crayon  comme  une  efpece  de 
plomb  ;  c’eft  ce  qui  fait  que  Lemery  , 
dans  fon  Di<ftionnaire  des  Drogues  , 
aflare  que  c’eft  une  efpece  de  mine  qui 
fournit  beaucoup  de  plomb :  cette  de¬ 
finition  ne  reftemble  point  du  tout  a 
notre  crayon ,  qui  n’a  rien  de  commun 
avec  le  plomb  que  fa  couleur. 

II  feroit  aflez  aife  de  demontrer  que 
par  les  mots  Plumbago  &  Molybdena  , 
les  Anciens  n’ont  point  entendu  parler 
de  noire  crayon  ,  mais  de  quelques 
preparations  de  plomb.  Par  exemple , 
lorfque  Diofcoride  die  que  la  bonne 
efpece  de  molybdena  eft  jaune  ,  ref- 
femble  a  une  ecume  d’argent  medio- 
crement  brillante ,  qui  devient  rouge 
quand  on  la  broye ,  &  qui  cuite  avec 
une  huile ,  prend  la  cpuleur  de  foie,  on 
voit  bien  que  routes  ces  proprietes  ne 
conviennent  qu’a  la  litharge.  Matthiole 


Examen  du  Craym  noir.  ^ 
I’a  fort  bien  obferve  dans  fon  Com- 
mentaire  fur  Diofcoride. 

Pline  le  Naturalifte ,  dans  fon  tren- 
te-  quatrieme  Livre  ,  copie  prefque 
tout  ce  qu’il  en  dit  du  meme  Diofco¬ 
ride  ,  &  defigne  tantot  la  mine  de 
plomb  ,  &  tantot  la  litharge.  Voici 
fes  propres  paroles :  11  y  a  auffi  le 

33  Molybdena ,  que  nous  avons  appelle 
33  ailleurs  Galene;  c’eft  un  filon  qui 
33  tient  du  plomb  &  de  I’argent ;  on 
>3  prefere  celui  qui  approche  le  plus  de 
33  la  couleur  d’or ,  qui  eft  friable  ,  me- 
33  diocrement  pelant ,  &  qui  appro- 
33  che  le  moins  du  plomb.  11  prendla 
» couleur  du  foie  en  bouillant  avec 
33  des  huiles ,  &  il  s’attache  au  four- 
33  neau  ou  Ton  traite  Tor  &  I’argent 

Gorrscus  ,  dans  fes  Definitions  de 
Medecine,  adopte  notre  fentiment  fur 
la  definition  de  Pline.  Theophrafte  ne 
fait  aucune  mention  de  notre  crayon 
dans  fon  Traite  des  Pierres. 


6  Dijfert,  Chym,  de  M.  Pott, 
Section  III. 

Si  le  Molybdma  des  Anciens  fe  troti- 
ve  fi  different  de  ce  que  nous  appellons 
aduellement  Molybdena ,  on  trouvera 
la  meme  difference  dans  ce  qu’ils  one 
voulu  defigner  par  le  mot  Plumbago, 
Gefner  &  Mathefms  ont  entendu  par 
ce  mot  une  mine  de  plomb.  Peut- 
etre  ce  dernier  a-t-il  voulu  parler  de 
notre  crayon  dans  fon  Traite  intitule 
Sarepta  ,  lorfqu’il  dit  qu’on  trouveaux 
environs  de  Kyffemberg  une  matiere 
noire ,  dont  les  Potiers  fe  fervent  pour 
noircir  leurs  ouvrages. 

La  plupart  des  Metallurgiffes ,  tels 
qu’ Albert  le  Grand  ,  Kircher ,  Ence- 
lius^,  Sckwelckeld  ,  Loehneis ,  Laza- 
re  Ercker  5c  Becker  ,  ont  paffe  par- 
deffiis  notre  mine  fans  en  faire  men¬ 
tion.  Georges  Agricola  dit  confufe- 
ment  que  le  Molybdena  eft  le  plomb 
des  Potiers  ;  il  die  encore  que  les  mi¬ 
nes  de  Plumbago  font  une  marque  que 
le  filon  contient  de  I’argent  &  du 
plomb.  Ccefius,  dans  fa  Mineralogie  , 
diicpieXQ molybdena  eft  ,fuivant  Pline, 
une  mine  de  plomb  ;  &  ailleurs ,  il 
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ditque  \e  plumbago  eft  un  plombtres- 
pur,  qui  fe  change  au  feu  en  une  forte 
de  cendres.  Kencmann  &  Georges  Fa- 
brice  diftinguent  le  plumbago  de  notre 
crayon :  enfin  Caefalpin  eft  le  premier 
qui  air  parle  plus  particulierement  de 
notre  crayon  noir  dans  fon  Traite  de 
Metallicis  j  imprime  en  160-2  a  Nu¬ 
remberg, 

C’eft  de  lui  que  Aldrovandus ,  dans 
fon  Mufeum  metallicum  ,  emprunce  ce 
qu’il  die  du  crayon  noir.  »  Diofeoride, 
X  apresavoii*parle  du  plomb,  fait  men- 
X  tiond’unepierreplombee  qu’il  appeU 
X  le  Molybdoides  ,  a  caufe  de  fa  reftem- 
>3  blance  avec  le  plomb ;  cette  pierre 
X  n’eft  certainement  autre  chofe  que  la 
X  mine  de  plomb ,  je  crois  que  e’eft  une 
>1  pierre  d’un  noir  brillanc ,  grafte  au 
X  toucher ,  qui  noircit  les  doigts ,  & 
X  y  laifte  ce  meme  brillant ;  les  Deffina- 
X  teurs  la t^illenc en  petits  batons,  pour 
X  leur  fervir  de  crayon  ,  &  fappellent 
X  Pierre  de  Flandres ,  parce  qu’on  I’ap- 
X  porte  de  ce  Pays  «. 

Tout  ceci  defigne  aftez  bien  !a  ma- 
tiere  qui  fait  le  fujet  de  notre  Difter- 
tation ,  mais  ce  qui  fuit  eft  tout-a  faic 
A  iv 


S  Dijfert,  Chym,  de  M.  Pott, 
eonfus  dc  en  meme  temps  faux*  »  On 
»  dit  qu’on  trouve  cette  meme  pierre 
D3  en  Allemagne  ,  qu’on  I’y  appelle 
35  Bifmuth ,  &  qu’on  la  fait  fondre  avec 
35  de  I’antimoine  ,  pour  former  la  ma- 
35  tiere  dure  &  aigre  dont  on  fait  les 
>5  caraderes  d’Imprimerie.  On  affure 
35  qu’on  en  retire  aulfi  par  I’eflaiunpeu 
35  d’argent,  &  que  par -tout  oiionla 
35  trouve  les  Mineurs  efperent  trouver 
35  de  I’argent.  On  en  apporte  une  autre 
>3  efpece  qui  ell  en  croute  &  en  mor- 
35  ceaux,  commelecharbon ;  les  Pein- 
35  tres  I’appellent  Melita  nigra  ;  cette 
35  efpece  expofee  au  feu  ,  s’y  convertit 
35  en  litharge  « . 

Le  meme  Aldrovandus  repete  ces 
dernieres  paroles  dans  plufieurs  en- 
droits-de  fon  traite.  Falloppe  penfeqire 
le  Molybdoides  ell  une  marcalTite  d’e- 
tain  ou  de  plomb ,  &  il  ajoute  que  les 
Potiers  font  ufage  de  cette  pierre. 

Frederic  Hofimann,  dans  fon  Clavis 
Schroderiana ,  dit  que  le  crayon  noir 
ell  appelle  Molybdites  ,  &  que  Cae- 
falpin  en  a  fait  une  defcription  tres- 
erudite  ;  enfuite  il  tom  be  dans  la 
confufion  de  Csefalpin  meme  en  par- 
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lant  de  I’antimoine  &  du  bifmuth ,  & 
cite  mal-a-propos  Mathefius  &  Geor¬ 
ges  Agricola ,  qui  traicenc  du  bifmuth 
&  non  pas  du  crayon  noir.  Enfuite 
revenant  a  notre  crayon ,  il  dit  qu’il  eft 
beaucoup  plus  leger  &  plus  friable 
que  la  mine  de  plomb  meme  ,  5c 
qu’il  contienc  tres-peu  d’argent.  «  Les 
Etrangers ,  ajoute-t-il ,  «Sc  fur-touc 
35  les  Italiens  ,  nous  I’achetent  brut' , 
35  &  nous  le  renvoient  apres  I’avoir 
y*  taille  en  batons  propres  pour  le  def- 
35  fein  cc. 

Georgius  eft  incertain  fur  la  nature 
&  I’origine  du  crayon  noir  ,  ainfi  que 
Pomet  &  Valentini,  qui  copient  pref- 
que  mot  pour  mot  ce  qu’en  a  dit  Hoff¬ 
mann:  35  Le  crayon  noir,  difent-ils, 
n’eft  autre  chofe  que  ce  qu’on  appelle 
33  communement  Molyhditts  ,  Sc  que 
>3'Caefalpin  a  tres  bien  decrit  cc. 

Les  Anciens  I’appelloienc  Plomb  de 
mer  ,  parce  qu’ils  croyoient  qu’on  le 
tiroic  du  fond  de  la  mer  ;  mais  de- 
puis  qu’on  I’a  trouve  dans  differentes 
mines  ,  on  eft  detrompe  de  cette 
erreur ,  &  on  le  regarde  avec  plus  de 
raifon  pour  une  efpece  de  mine  de’ 


to  Dijfert.  Chym.  de  M.  Pott, 
plomb  que  les  Icaliens  viennent  achetef 
en  Allemagne  ,  qu’ils  y  rapportent 
quand  ils  I’onc  taille  en  petits  batons, 
II  y  en  a  de  deuxefpeces ,  la  plus  pure 
eft  legere  &  d’un  noir  argente ;  elle  fe 
tire  de  I’Angleterre  ,  les  Hollandois 
font  commerce  de  I’efpece  la  plus  com¬ 
mune.  Quoiqu’a  Nuremberg  onimite 
cette  derniere  ,  cependant  elle  man-- 
que  de  ce  qui  eft  efl'entiel  pour  la  par- 
faite  reftemblance.  Les  Ouvriers  en 
poliflent  les  vieux  uftenciles  de  fer,  pour 
leur  donner  un  air  de  nouveaute  ;  mais 
cette  tromperie  eft  ailee  a  reconnoitre  , 
car  rien  ne  prend  plus  d’eau  que  cette 
matiereminerale.  La  meilleure  efpece 
doit  etre  choiiie  en  gros  morceaux , 
paroitre  nette  quand  on  la  cafle  ;  il 
inaporte  peu  qu’elle  foit  dure  ou  tendre, 
ou  qu’elle  ait  des  ecailles  petites  ou  lar¬ 
ges.  Celle  que  Ton  vend  en  poudreeft 
fujette  a  etre  alteree  (4). 

(4)  Pour  tailler  la  mine  de  plomb  en  crayons 
&  I’introduire  dans  les  monies  de  bois  dont  ils 
font  rev^tus ,  on  ne  fait  que  la  broyer  a  I’eau  ^ 
decanter  celle  qui  eft  chargee  de  la  poudre  la 
plus  fine',  qu’on  laiffe  d^pofer  &  qu’on  p6trk 
enfiiite  avec  un  peu  d’eau  chargde  de  cofle  de 
poiflbni  dans  fon  dcat  de  pate  on  en  enduic  la 


II 
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Section  IV. 

On  trouve  du  crayon  noir  dans  plu- 
fieurs  Pays ,  mais  il  eft  certain  que 
celui  qu’on  trouve  en  Angleterre  fur- 
pafle  les  autres  en  finefle  &  en  folidite. 
C’eft  M.  Plot  qui ,  dans  les  Tranfac- 
tions  Philofophiques  de  I’annee  1698, 
nous  aftiire  qu’on  le  tire  a  Refwick  ^ 
dans  le  Duche  de  Cumberland  ,  & 
qu’on  I’y  nomme  Kellou ;  il  ajoute  qu© 
c’eft  une  efpece  d’ochre  :  cependant 
comme  on  n’entend  par  le  nom  dCOchre 
qu’une  matiere  coloree  ,  precipitee 
d’une  diftblution  vicriolique  ,  il  eft  cer¬ 
tain  que  notre  crayon  noir  n’ayanc 
jamais  ete  diflbus ,  ni  par  confequent 
precipite  par  une  diftblution  vitrioli- 
que ,  &  faifant  de  plus  une  mafte  com¬ 
pare  qui  a  une  certaine  confiftance , 
on  ne  peut  point  abfolument  le  confoa- 
dre  avec  les  fubftances  ochreufes. 

Jungius ,  dans  fa  Mineralogie  ,  dit 
que  la  galene  d’Angleterre  ,  (  aquiil 
donne  d’autres  noms  qui  ne  font  point 

rainure  des  perirs  mouks ,  6c  on  glifTe  enfuite  le 
morceau  qui  doit  fermer  cette  rainure  ;  on  lie 
le  tout  8c  on  le  fait  kcher  a  une  douce  chaleur. 

A  vji 
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du  tout  fynonimes )  ,  eft  une  terre  me- 
tallique  8c  brillante ,  qui  fe  crouve  dans: 
le  Cumberland ,  aux  environs  des  moa- 
tagnes  ou  le  Dervent  prend  fa  fource. 

Le  crayon  noir  fe  trouve  aufti  dans 
differentes  mines  d’AlIemagne.  Le  Le- 
xicon  des  mines  fait  mention  de  celui 
qu’on  tire  proche  les  mines  d’etain ,  5c 
il  eft  certain  que  c’eft  le  plus  beau  ; 
j’en  poflede  un  echantillon  qu’un  de 
mes  amis  m"a  envoye  des  mines  d’e¬ 
tain  d’Hautenberg. 

Untres-habile  homme  m’a  rapporte 
qu’on  trouvoit  abondamment  dans  les 
mines  de  Suede  du  crayon  commun  : 
peut  -  etre  la  terre  d’un  bleu  noiratre  , 
dont  parle  M,  Henckel  dans  fon  Geif-^ 
hubel ,  eft  -  elle  de  la  nature  de  ce  der¬ 
nier.  M.  Bruckmann ,  tres-exadl  Hif- 
torien  des  mines ,  dit  qu’on  trouve  en 
Efpagne  une  mine  de  crayon  noir  , 
qu’on  en  trouve  aufti  dans  la  partie  d^; 
la  Saxe  la  plus  abondante  en  mines ,  & 
fur -tout  proche  Schlackenwald  :  tout 
ceci  prouve  combien  fe  trompent  tous 
ceux  qui  croient  que  notre  crayon  eft 
une  pure  mine  de  plomb ,  8c  q^ue  le 
crayon  commun  eft  une  preparation  de. 
plomb  qui  fe  ^it,  fui-tout  en  Saxe.. 
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Section  V. 

Le  crayon  noir  eft  un  mineral  fria¬ 
ble  ,  leger ,  qui  n’eft  point  crop  dur  , 
&  qui  fe  taille  facilement.  Quand  on 
le  brife ,  il  eft  parfeme  affez  ordinai- 
remenc  de  taches  jaunes  ;  fa  ^  couleur 
eft  brillante  &  d’un  gris  cendre  ou  noi- 
racre.  Le  plus  compadle  &  celui  dont 
les  grains  font  les  plus  fins ,  pafte  pouc 
le  meilleur ,  il  eft  gras  au  toucher  ,  & 
c’eft-la  fa  qualite  diftin£tive ;  il  trace 
facilement  fur  le  papier  &  fur  d’autres 
corps  ,  &  les  traits  qu’il  laifte  font  tres- 
aifes  a  effacer ;  c’eft  ce  quien  a  fi  fort  re- 
pandu  I’ufage.  Cette  matiere  n’eft  ni 
du(ftile  ,  ni  inflammable  ,  ni  fufible ; 
elle  approche  de  la  nature  du  talc  , 
qui  a  de  meme  un  toucher  gras ,  mais 
elle  en  differe  abfolument  pour  la  cou¬ 
leur  (5).  Il  approche  d^avantage  de 
ces  fubftances  minerales  qu’on  trouve 
aux  environs  des  mines  &  dans  les  mi-^ 
nes  memes  ,  &  queles  Ouvriers  croient 


(5)  S’il  6toit  effentiel  a  tous  les  talcs  ,  les 
quartz  St  les  mica  d’etre  blancs  ,  cette  difference 
feroit  caraft^riffique  ,  mais  on  connoit  de  ces 
fubftances,  color^es  de  prefque  toute^iuance^ 
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etre  des  mecaux  detruits  par  les  vapeurs 
foucerreines  :  j’en  connois  une  efpece 
qui  eft  de  meme  graife  au  toucher , 
mais  qui  n’eft  point  liee,  &  dont  la 
couleur  eft  brune  ;  je  penfe  que  c’eft 
une  forte  d’ochre.  Cette  definition  fuffic 
pour  faire  voir  en  quoi  notre  crayon 
uoir  differe  du  Plumbago  des  Anciens, 
du  Pjeudo  galme  ,  de  la  manganaife, 
de  I’antimoine  ,  &  du  bifmuth. 

Section  VI. 

Comme  perfonne  ne  s’eft  donne  la 
peine  d’examiner  le  crayon  noir ,  vrai- 
femblablement  parce  qu’on  I’a  regarde 
comme  une  chofe  trop  vile ,  j’ai  penfe 
que  rien  n’etant  meprifable  pour  un 
Chymifte ,  je  rendrois  fervice  au  Public 
en  I’exam  inant. 

Son  ondfuofite  apparente  m’invitoit 
a  debuter  par  ie  diftiller  ;  en  effet  j’en 
ai  diftille  des  morceaux  entiers  a  un 
feu  gradue,  je  n’en  ai  obtenu  qu’un  peu 
de  liqueur  phlegmatique,  d’une  odeur 
mercurielle ,  &  un  peu  empyreumati- 
que.  Le  refidu  expofe  pendant  huic 
jours  a  fair ,  &  diftille  de  nouveau  ,  a 
fourni  encore  un  peu  de  phlegme ;  en- 
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fuite  en  ay  ant  fait  la  leffive ,  la  liqueur 
evaporee  a  fourni  un  peu  de  fel  qui 
precipitoit  la  diflblution  de  plomb ,  ce 
qui  prouve  qu’il  etoit  de  nature  vitrio- 
lique ;  ce  re  fid  u  traite  enfuite  a  un  feu 
extremement  violent ,  n’a  prefque  point 
perdu  de  fon  onduofite,  fi  ce  n’eft 
qu’il  paroiifoit  un  peu  plus  fee ;  on  peut 
done  dire  que  I’onduofite  de  notre 
crayon  eft  de  nature  a  refifter  au  feu. 

J’ai  traite  avec  les  memes  phenome* 
nes  la  terre  rouge  dont  j’ai  parle  a  la 
fin  de  I’article  precedent. 

J’ai  fait  digerer  du  nouveau  crayon 
avec  du  vinaigre ,  fans  que  ce  vinaigre 
contraftat  la  (aveur  douce  que  lui  com- 
muniquent  routes  les  matieres  qui  con- 
tiennentdu  plomb.  Une  diflblution  de 
fel  commun  n’en  precipite  rien ,  I’infu- 
fion  denoix  de  galles  a  feulement  rendu 
la  liqueur  un  peu  plus  obfeure.  Je  I’al 
fait  evaporer  &  j’ai  obtenu  un  magma 
falin  aftringent,  &  que  la  meme  infu- 
fion  de  noix  de  galles  rend  brun  ,  ce 
qui  prouve ,  contre  I’attente  de  tous  les 
Chymiftes ,  que  cette  matiere  contienc 
une  fubftance  martiale,  6c  paint  du  touE 
de  plomb.. 
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Le  crayon  noir  digere  dans  Teau- 
forte  en  efl;  actaque  fans  effervefcence 
confiderable ,  &  la  colore  en  jaune ;  la 
dillolucion  de  fel  marin  n’en  precipice 
rien  non  plus,  maisune  lellive alkaline 
en  a  precipice  un  fafran  jaune. 

L’efpric  de  fel  prend  aulfi  une  tein- 
ture  jaune  avec  le  crayon  noir ,  I’eau- 
regale  fe  coloroic  feulemenc  un  peu  da- 
vancage.  Ce  qui  m’a  le  plus  furpris,  c’efl 
que  quoique  j’aie  faic  digerer  a  diverfes 
reprifes  plus  de  cenc  parcies  d’eau-re- 
gale  fur  une  feule  de  crayon  noir ,  loin 
d’y  etre  diflbus  encieremenc  ,  la  plus 
grande  parcie  de  ce  crayon  a  refifte  au 
difldlvanc ,  6c  a  conferve  fon  ondluolice 
&  fa  couleur  cendree.  J’ai  d’aucanc  plus 
lieu  d’ecre  furpris  de  ce  phenomene  , 
qu’un  pareil  precede  depouille  ordi- 
nairemenc  de  leur  couleur  les  fubflan* 
ces  marciales ,  celles  que  la  fanguine  6c 
le  talc  folaire. 

L’huile  de  vicriol  ,  concentre  fur- 
tout,  n’actaque  point  le  crayon  noir  6c 
jaunit  feulement  un  peu.Si  on  la  delaye^ 
on  ne  retire  rien  de  vitriolique  apres  Isl 
digeftion. 
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Section  VH* 

En  faifant  fublimer  deux  parties  de 
fei  ammoniac  &  une  partie  de  crayon 
noir ,  j’ai  obtenu  des  fleurs  d’un  rouge 
jaunacre  avec  beaucoup  de  relidu  »  ^ 
feconde  fois  que  j’ai  fublime  ces  fleurs 
fur  le  refidu ,  elles  etoient  blanches ; 
enfin  ala  troifieme  fois  tou  le  crayon 
efl:  refte  au  fond ,  &  il  n’y  a  eu  que  le 
fel  ammoniac  qui  fe  foit  fublime. 

Lorfque  je  I’ai  mele  avec  deux^  par¬ 
ties  d’arfenic  pour  le  fublimer  f  1  arfe- 
nic  efl:  pafle  feul  tout  entier.  Tenu  en 
fufion  dans  un  creufet  rougi  avec  deux 
parties  de  nitre ,  il  detonne  a  la  fin  , 
peut-etre  a  raifon  du  peu  de  principe 
inflammable  qui  s’y  trouve.  Le  caput 
mortuum  ne  m’a  point  paru  altere.  Lorl- 
qu’on  a  chafle  toute  I’ondluofice  du 
crayon  noir ,  alors  il  efl:  attirable  a  1  ai- 
mant  ,  mais  en  le  traitant  avec  le  flux 
noir  il  ne  donne  aucun  grain  metal- 
lique. 

J’ai  mis  en  fufion  une  partie  de 
crayon  noir  avec  deux  parties  d  anti- 
moine  ,  ils  entrenc  en  fufion  tous  les 
deux  fans  fe  nieler ;  dans  le  commence- 
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ment  tls  paroiffenc  faire  une  certaine 
effervefcence  mais  enfin  I’antimoine 
fe  diUipe  en  fumee  ,  &  le  crayon  noir 
relte  tout  entier. 

M.Lawfon,  dans  I’elegante  Dic¬ 
tation  qu’il  a  foutenue  en  1 73  7  a  Leyde 
fur  le  Nihil ,  dit  que  le  molybdena 
traite  au  feu  le  plus  violent  dans  des 
vaifleaux  ferm6  ,  fournit  un  peu  de 
fleurs  fulfureufes  &  inflammables  ,  & 
d  un  bleu  noiratre;  que  I’interieur  d’un 
recipiencde  yerre  qu’il  avoit  approche 
de  1  orifice  d’une  cornue  de  Helfe  oil 
etoit  du  molybdena ,  s’etoit  trouve  en- 
duit  d^une  legere  couche  d’etain  ,  qui 
^  le  detachoit  point  avec  le  couteau  , 
&  que  ce  phenomene  lui  e'toit  arrivj 
encore  en  employant  du  zinc ;  d’oii  il 
lui  paroit  aflez  probable  q  ue  le  molyb¬ 
dena  contient  du  zinc,  qu’onn’en  ace- 
pendant  pas  puretirer ,  vraifemblable- 
ment  parce  que  cette  matiere  contient 
une  fubftance  refraaaire  qui  detruit  le 
zinc ;  d’autant  qu’il  a  remarque  que  le 
f  lumbago  traite  meme  avec  le  flux ,  ne 
paroit  point  altere.  Je  ne  f^ais  fi  le 
plumbago  que  j’ai  traite  differoit  de  ce- 
lui  qu  a  employe  M.  Lawfon  ;  toujours 


Examen  du  Crayon  noir.  1 9 
eft'll  certain  que  mes  experiences ,  & 
meme  cellesque  cite  M.  Lawfon  lui- 
meme,  ne  m’ont  fait  voir  aucune  fub- 
ftance  fulfureufe,  ou  denature  duzinc, 
dans  le  crayon  noir  :  il  y  a  apparence 
qne  quelque  accident  a  fait  naitre  les 
phenomenes  que  rapporte  ce  Dodeur. 

M.  Lawfon  alTure  que  lecuivretenu 
en  fufion  ,  &  cemente  avec  le  crayon 
noir,  n’altere  point  du  tout  ce  dernier, 

Le  crayon  noir  brule  avec  le  foufrd 
devient  attirable  a  I’aimant ;  ce  qui  eft 
d’autant  plus  donnant ,  que  le  foufre 
detruit  ordinairement  cette  propride 
dans  la  limaille  de  fer.  Quaere  parties 
de  foufre  le  rendent  fufible  au  point  de 
pouvoir  etre  jette  en  mode.  11  devient 
aufti  aflez  tendre  avec  le  maftic.  Le 
foie  de  foufre  I’altere  fort  peu,aufti-bien 
que  parties  egales  de  borax;  mais  qua¬ 
ere  parties  de  borax  forment  avec  lui 
un  verre  verdatre.  Huit  parties  de  bo¬ 
rax  rendent  ce  verre  d’un  beau  verd  ;  il 
reftoit  cependant  une  bonne  partie  du 
crayon  qui  n’doit  point  vitrifiee.  Le 
verre  de  plomb  ne  le  fait  point  vitrifier, 
fl  n’altere  en  rien  le  verni  des  Potiers ; 
il  blanchk  quelques-unes  des  pierres 
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precieu  fes  colorees,  mais  laplupart  ne 
fortoit  de  cette  epreuve  que  pleine  de 
feiures. 

Section  VIIL 

J  ai  fait  difliller  du  fel  commun  mele 
avec  partie  egale  de  crayon  noir,  j’ai 
obtenu  une  bonne  quantite  d’efprit  de 
Jel ,  &le  fel  n’eft  point  entre  en  fufion  ; 
le  crayon  leffive  &  mele  avec  du  nou¬ 
veau  fel  en  a  pareillement  chalTe  I’acide 
marin  ;  on  pourroit  appliquer  a  cette 
experience  ce  que  dit  Urbain  Hisrne 
in  Atl,  LaboTcit.  Holm. »  L’efprit  de  (el 
35  n  efl:  bon  que  quand  il  ed:  prepare 
33  avec  les  terres  talqueules ,  tout  autre 
»  acide  marin  ed  impur 

Le  crayon  noir  decompofe  de  meme 
le  nitre  &  en  chade  I’acide ,  mais  un 
peu  foible  ;  le  fel  que  fournit  le  refidu 
ed  alkalin ,  dc  precipite  le  mercure  de 
leau-forte.  Pour  ce  qui  ed  du  crayon 
noir,  il  a  fervi  jufqu’a  trois  fois  a  de- 
compofer  du  nouveau  nitre.  Tout  ceci 
demontre  done  que  les  parties  condi- 
tuantes  du  crayon  noir  font  une  terre 
talqueufe  que  le  feu  ni  les  didblvans^ 
n  attaquent  point ,  un  peu  de  terre  mar- 
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dale  &  encore  moins  d’acide  vitrioli- 
que. 

Section  IX. 

L’ufage  le  plus  commun  du  crayon 
noir  eft  d’en  faire  des  creufets ,  parcB 
que  fa  terre  refifte  au  feu  comme  celles 
du  talc  dc  de  I’alun  de  plume ,  qu’on 
emploie  auftl  pour  les  memes  raifons  a 
fake  des  creufets  ;  il  entre  done  pour 
bafe  dans  la  compofition  des  creufets 
noirs  qu’on  connoilfoit  autrefois  fous  le 
nom  de  creufets  de  PaJJaw ;  mais  on 
en  fait  aujourd’hui  dans  prefque  toutes 
les  Provinces  de  I’Allemagne,  en  le  me- 
lant  exadement  avec  de  la  terre  d’ar- 
gille. 

Je  crois  qu’on  ne  fera  point  fache  a 
oette  occafion  que  je  decrive  ici  plu- 
fieurs  recettes  pour  preparer  des  creu- 
lets  qui  tiennent  long-temps  en  fufion 
des  matieres  les  plus  fujettes  a  les  per- 
cer ,  tel  que  le  verre  de  plomb. 

Prenez  deux  parties  de  terre  a  pipe 
calcinee  ,  une  partie  de  la  meme  terre 
non  calcinee ,  &  une  demi-partie  de 
crayon  noir;  le  tout  bien  mele  &  petri 
fervira  a  faire  d^s  creufets. 
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Prenez  quaere  parties  de  cetce  terre 
de  Flandres  qui  fere  de  moule  dans  les 
Arfenaux ,  &  une  parcie  de  mine  de 
plomb ;  les  creufets  qu  on  fait  avec  ce 
melange  n’ont  point  befoin  d’etre  cuits, 
il  fuffit  de  les  faire  richer  a  fair  avant 
que  de  s’en  fervir  ;  c’eft-la  ce  fecret  de 
Glauber  que  Ton  eflimoit  deux  cent  flo¬ 
rins  ,  que  I’on  trouve  dans  le  Coll. 
Chym.  Leyd. 

Prenez  encore  parties  egales  de  la 
matiere  rouge  de  laquelle  j’ai  parle  a 
la  fln  de  I’article  V,  &  quePonnomme 
en  Allemagne  Eifenfinter  ,  &  de  cail- 
loux  ;  petrilTez-les  avec  de  bonne  ar- 
gille  &  fakes  en  des  creufets;  ou  bien 
encore  prenez  quatre  parties  de  cette 
meme  terre  &  deux  parties  d’ecailles 
de  fer  petries  avec  del’argille,  pour  en 
faire  des  creufets. 

Voici  quelques  tours  de  main  qu’il 
eft  bon  d’obferver  en  faifant  des  creu¬ 
fets.  Ilfaut  choifir  uneargillequi  he  fe 
fende  point  au  feu  ;  on  peut  corriger 
les  defauts  de  I’argille  ,  en  y  me- 
lant  un  peu  de  chaux  de  plomb  ;  il 
faut  frotter  avec  un  peu  d’huile  les  for¬ 
mes  fur  lefquelles  on  moule  les  creu- 
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fets ;  il  faut  faire  fecher  le  creufet  mou- 
le  a  I’ombre ,  &  non  point  au  foleil,  & 
avoir  foin  d’examiner  de  temps  en 
temps  s’il  ne  s’y  fait  point  de  felures, 
afin  de  les  remplir  a  mefure  qu’elles  fe 
font. 

On  ajouteordinairement  du  fel  com- 
mun  a  la  pate ,  lorfqu'on  veut  preparer 
des  uftenciles  d’une  certaine  grandeur 
tels  que  des  cornues ,  des  fceaux ,  &c! 
Par  exemple,  prenez  parties  egales  de 
fel  commun  ,  de  crayon  noir ,  de  cail- 
loux,  demache-fer,  desecailles  de  fer 
qui  fe  trouventautour  des  enclumes,  & 
les  petrilTez  avec  de  I’argille.  * 

P our  revenir  a  nos  creufets ,  ils  font 
tres-bons  pour  tenir  long- temps  en  fu- 
fion  les  metaux  un  peu  durs  a  fondre 
tels  que  I’or ,  I’argenc ,  le  cuivre ,  le  lai- 
ton  &  le  metal  des  cloches,  quoique 
cependant  ils  s’amolliflent  un  tant  /bit 
peu  a  la  longue  ,  peut-etre  a  caufe  de 
la  portion  d’argille  qui  entre  en  leur 
compofition.  Nos  creufets  ne  valent 
nen  pour  tenir  les  fels  en  fufion ,  car  les 
fels  une  fois  alkalifes  fuintent  a  travers 
les  pores  de  ces creufets,  &  n’y  laiifent 
que  la  fubflance  mecallique. 
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Quelques  Chymifles  penfencque  ces 
creufets  font  a  craindre  quand  on  traite 
de  I’antimoine ,  a  caufe  de  la  bafe  mar- 
tiale  qu’ils  cdnciennent ,  mais  cette  bafe 
ell  en  ft  petite  qaantite ,  qu’il  n’y  a  du 
tout  rien  a  craindre  en  y  preparant  les 
regules  antimoniaux  &  la  depuration 
de  Tor  par  I’antimoine. 

Je  foupfonne  qu’on  pourroit  fe  fer- 
vir  d’un  morceaude  crayon  noir  creufe 
pour  expofer  au  foyer  d’un  miroir  ar¬ 
dent  les  matieres  qu’on  voudroit  y  ex¬ 
pofer  ,  a  moins  que  la  bafe  martiale  ne 
devint  alors  un  empechement. 

Je  me  fers  auffi  avec  beaucoup  de 
fucces  de  pareilles  compofitions  a  celles 
que  je  viens  de  rapporter ,  pour  con- 
flruire  mes  differens  fourneaux  porta- 
tatifs  ;  ils  font  commodes  ,  folides  & 
de  duree.  On  fe  fert  encore  du  crayon 
noir  pour  luter  les  creufers  ordinaires, 
foit  interieurement  ,  foit  exterieure- 
;nient.  Par  exemple ,  prenez  du  crayon 
noir ,  de  la  pierre-ponce  &  de  I’argille , 
parties  egales ;  faites-en  une  pate  avec 
de  la  bierre  ,  elle  vous  fervira  pour  lu¬ 
ter  interieurement  des  creufets.  Lorf- 
qu’on  veuc  s’en  fervir  exterieurement' 
pour 
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pour  luter  des  recortes  ou  des  uflenci- 
les  de  fer  ,  on  prend  parties  egales  de 
crayon  noir,  deterre  grade  &  de  col- 
cochar. 

Section  X. 

Une  partie  des  ufages  du  crayon 
noir  ed;  d’en  faire  des  petits  Batons  qui 
fervent  aux  Peintres  &  aux  Dedinateurs; 
celui  d’Angleterre  paffe  pour  le  meil- 
leur ,  parce  qu’il  eft  le  plus  fin  <Sc  qu’il 
ne  s’enflamme  point  -;  on  fait  myftere 
oe  la  maniere  dont  on  le  prepare  ,  il 
n’y  a  point  d’apparence  qu’on  le  rnele 
avec  quelques  refines  ;  ce  qu’il  y  a  de 
certain ,  c’eft  qu’on  le  coupe  en  batons 
tres-fins. 

Le  crayon  noir  commun  ,  tel  qu’on 
le  prepare  a  Berlin,  fe  fait  en  le  broyant 
&  melant  la  poudre  avec  du  foufre 
pouHes  faire  fondre  &  jecter  en  moule  ; 
on  aftujettit  enfuite  les  bacons  dans  leurs 
etuis  avec  un  peu  de  gomme ;  on  re- 
connoit  le  foufre  qui  fe  trouve  dans  ce 
melange  en  expofant  ces  batons  a  la 
liamme  d’une  chandelle. 

Les  Pociers  de  terre  fe  fervent  du 
crayon  noir  pour  donnera  leur  Poterie 

I  ome  g 
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la  couleur  de  fer ,  mais  celui  qu’ils  em- 
ploient  edordinairement  altere  avec  de 
la  manganaife  ■,  certains  Ouvriers  en  fer 
s’en  fervent  auffi.  Ceux  qui  font  le 
plomb  de  chaflTe  paflent  le  plomb  fon- 
du  dans  du  crayon  noir  en  poudre  pour 
donner  le  luifant  a  leurs  grains.  Les 
Perriiquiers  delayent  du  crayon  noir 
dans  I’eau  &  y  trempent  leurs  cheveux 
avant  de  les  empater  pour  les  mettre 
au  four,  pour  les  empecher  de rouffir , 
ce  qui  leur  arriveroit  fans  cela. 

On  trouve  dans  les  Memoires  de 
I’Academie  des  Sciences  de  Paris  pour 
I’annee  1699,  une  recette  pour  prefer- 
ver  le  fer  de  la  rouille  ;  c’efl  un  me¬ 
lange  de  graifle  de  pore  ,  de  camphre 
&  de  crayon  noir. 

Becker ,  dans  fa  Concordance  Chy- 
mique  ,  recommande  I’ufage  de  notre 
crayon  pour  retirer  le  mercure  du 
plomb ;  mais  en  demontrant  que  notre 
crayon  ne  contient  point  de  plomb  , 
nous  avons  fuffifamment  demontre  que 
Becker  fe  trompe. 

Frederic  Hoffmann ,  dans  fon  Clavis 
Sekmderiana  ,  pretend  que  le  crayon 
noir  partage  avec  le  plomb  &  fes  pre- 
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parationsla  propriecedefficative,  adou- 
ciffance  ,  &c.  Ceil  pourqiioi  il  le  re- 
commande  dans  des  erefipeles  ,  des 
gangrenes  Sc  des  ulceres  phage Jeni- 
ques  ;  mais  routes  ces  qualites  etant 
fondees  fur  le  prejuge  que  le  crayon 
noir  contient  du  plomb  ,  route  notre 
Diflertation  fait  voir  ce  qu’il  faut  pen- 
fer  de  fes  vertus  medicinales.  Com¬ 
ment  un  homme  qui  ne  connoiflbk 
point  les  panies  conilituantes  du  crayon 
noir ,  a-t-il  pu  raifonner  pertinemment 
fur  fes  vertus  ? 
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Section  I. 

E  fujec  done  je  me  propofe  de  trai- 


I  ^  ter,  porte  vulgairement  le  nom 
de  Talcum ;  il  efl  vrai  que  Lauremberg, 
Cefalpin,  &  Ange-Sala,  difent  auffi 
Talcus  f  &  Pierre-Jean  Faber,  Talchus. 
Chez  les  Allemands  il  s’appelle  Talck , 
Berg'talck.  C^efl;  dans  les  Ecrits  d’A- 
vicennes  que  ce  nom  fe  trouve  pour  la 
premiere  fois.  Ce  Medecin  Arabe  die 
que  I’after  de  Samos  efl  le  Talz  qui 
ne  peut  etre  calcine  qu’au  feu  le  plus 
violent ,  &.qui  efl  dangereux  lorfqu’on 
cn  prend  interieurement. 

Les  Auteurs  ne  s’accordent  pas  en¬ 
core  fur  I’origine  du  mot  Talcum.  Je 
fuis  tres-perfuade  que  ceux-la  font  dans 
^ine  grande  erreur ,  qui  croient ,  avec 


Examen  du  Tate. 

Lemery  ,  qu’il  vient  de  I’AHemand 
Taleh  ,  fuif,  parce  que  le  talc  a  une 
efpece  d’orK^uofite  a  rattouchement, 
Cela  n’a  aucune  vraifemblance ,  puif- 
qu’Avicennes ,  qui  n’a  eu  aucun  com¬ 
merce  avec  les  Allemands ,  ell  le  pre¬ 
mier  qui  ait  employe  ce  mot ;  il  ell 
plutot  d’origine  Arabe. 

Cefalpin  dit  que  le  Talc  ,  chez  les 
Maurs,  lignifie  Etoile,  &  qu’on  entend 
par-la  I’etoile  de  Samos ,  (  Stellam  Sa~ 
miam).  Johnfon  ,  dans  fon  Lexicon 
chymique,  tient  ce  mot  pour  Arabe, 
&  lui  fair  lignifier  de  pecites  etoiles 
brillantes.  Mais  Pomet,  dans  fonTraite 
des  Drogues,  avance,  je  ne  f^ais  fur 
quel  fondement ,  que  Talk  veut  direen 
Arabe' ,  cette  eonllitution  egale  qui 
maintient  le  corps  6n  bonne  fante  (i ). 

On  ne  trouve  point  du  tout  ce  mot 
ehez  les  Anciens,  tels  que  Theophralle, 
Diofeoride  ,  Pline  ;  cependant  quel- 
ques  Critiques  ,  s’il  en  faut  croire 
Wolekmann  ,  dans  fa  Silefie  fouterrei- 
ne,  pretendent  que  Diofeoride  a  voulu 

(i)  II  paroit  que  quelqu’un  en  donnant  cette 
explication  a  Pomet ,  qui  ne  ffavoit  surement 
pas  I’Arabe ,  a  voulu  plaifanter. 
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le  defigner  par  Stellam  term.  Cefai” 
pin  au  contraire,  &  Saumaife  ,  s’efFor- 
cent  de  prouver  par  Zozime ,  que  le 
Talc  ed  V Aphrofelene  ou  la  Selenite 
de  D  ofcor ide.  Ces  Auteurs  pretendent 
auffi  que  Pline  a  entendu  la  meme 
chofe  par  le  mot  dQSchiJius.  Cefalpin 
rapporte  le  talc  au  Galtucos  argyroda- 
manti  fmilis ,  Sc  Boot  a.Yargyroda/nas 
meme. 

Peuc-etre  faut-il  entendre  de  la  me¬ 
me  maniere  ce  palTage  du  Livre  3  6  , 
ch.  22,  de  Pline.  »  11  y  a  une  pierre 
>3  verte  qui  refifle fortement  au  feu, 
»  mais  qui  ne  fe  trouve  nulle  part  en 

abon lance ,  &  quand  on  en  trouve, 
yy  c’efl  une  pierre  Sc  non  une  roche 
Avice.nnesl’appelie  auffi  Pierre  de  lune, 
Sc  Albert  le  Grand,  en  confequence, 
Aphrofele.  Mais  routes  ces  difcuffions 
critiques  ont  pen  de  rapport  a  notre 
but. 

L’efpece  qu’on  trouve  la  plus  com- 
munement  dans  nos  contrees ,  s’y  nom- 
me  Kat^enfilber  (3) ,  &  c’efl  ainfi  que 

(2)  Certe  definition  parole  convenir  aflfez 
bien  a  la  craie  de  Brian^on. 

(3)  -Argent  de  chett. 
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B.  Valentin  la  defigne  dans  Ton  Teda- 
menc ,  ou  bien  Kat\&n  Glimmer  (;:{,) : 
elle  tire  d’un  endroic  particulier  ou  1  on 
entrouve  Ife  nom  de  Kiphaufer-Glauti. 
Quand  fa  eouleur  eft  jaune ,  on  I’ap- 
pelle  Kataev. -Gold  (  5  )  >  Latin 
Mica  ,  &  Sterile  nitidum.  On  trouve 
aufti  dans  le  Taeda.  trifida  le  nom  de 
Sper-GlaSy  dec. 

Section  IL 

Quoi  qu’il  en  foit ,  le  talc  ordinaire 
eft  une  efpece  de  pierre  ondlueufe  , 
molle,  nette,  d’une  eouleur  perlee  ^ 
qu’on  peut  aifement  feparer  en  lames 
plus  ou  moins  epaifes ,  &  q^i  peuvent 
etre  amincies  au  point  d’etre  tranfpa- 
rentes.  On  coupe  fans  peine  le  talc  au 
couteau ,  il  fe  plie  aufti ,  il  eft  gliftant , 
&  comme,  pris  a  I’attouchement  ,  il 
s’attache  ,  &  fe  laifle  difficilement  bri* 
fer ,  il  reftfte  a  un  feu  alTez  vehement 
fans  fouffrir  de  changement  confidera- 
ble,  dcaucun  menftrue  acidenialkalin 
en  forme  humide  ne  vient  a  bout  de 


Fume e  de  chat. 

(5,)  Or  di  chat. 
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le  dilToudre.  Sa  couleur  ordinaire  e(i^ 
blanchatre  ,  tirant  fur  Ic  verd  :  &  e’efl 
de  celui-la  proprement  que  nous  vou- 
ions  traiter.  Cependant  on  en  trouve 
auffi  d’une  couleur  plus  cendree ,  d’un 
gris  obfcur  ,  &  meme  de  jaune  6c  de 
rouge.  Ce  qui  merite  fur  -  tout  d’etre 
remarque ,  c’eft  que  cette  efpece  cen¬ 
dree  6c  noiratre ,  etant  mife  au  feu  , 
revet  exterieurement  6c  interieurement 
une  couleur  doree.  'Cela  arrive  a  I’ef-- 
pece  qu’on  trouve  a  Reichenflen  en 
Silefie  (6). 

Paracelfe,  dans  fon  Traite  des  Mi- 
neraux  ,  avoit  deja  diflingue  quatre 
efpeces  de  ;alc ,  le  blanc ,  le  rouge  ,  le 
jaune  6c  le  noir.  Feu  M.  Neumann , 
notre  Confrere  ,  vouloit  ranger  ces 
efpeces  colorees  au  nombre  des  pierres 
fpeculaires  ;  mais  elles  ne  f^auroient  y 
appartenir,  vu  que  le  feu  ne  lesreduic- 
point  en  gypfe. 


(6)  Nous  connoiflbns  en  France  le  talc  de 
Venife  &  la  craie  de  Brianjon ,  comme  vrais. 
talcs ;  le  talc  de  Mofcovie  &  les  cryftaux  d’K- 
lande  font  des  fpaths  ou  des  gj^fes. 
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Section  III. 

II  faut  pourcant  prendre  garde  de  ne 
pas  confondre  le  talc  avec  les  autres 
concretions  qui  lui  relTemblent  ,  com- 
me  on  le  fait  fouvent.  D’abord  il  efl 
aife  a  diftinguer  du  Schijius  ou  de  la 
pierre  fiffile  ;  le  Schifte  ell;  noiratre , 
il  n’eil:  pas  fi  ondueux  ,  &  taniot  il  fe 
fond  au  feu  ,  tantot  il'fe  change  en 
chaux  vive, 

Ruland  confond  le  talc  avec  le  fpath 
&  le  gypfe  ,  en  difant ,  dans  fon  Le¬ 
xicon  Alchymique  :  55  Le  talc  eft 
»  blanc  comme  le  gypfe  ,  il  s’appelle 
33  autrement  Spatkum  ,  &  c’eft  une 
3>*pierre  tranfparente ,  qui  a  auffi  les 
33  noms  de  Sparkalek  ,  ou  Lederka~ 
33  lek.  On  voitdans  le  Commerc.  litter. 
Norimb.  annee  i  ,  que  M.  Cra¬ 
mer  croit  de  meme  que  le  talc  eft 
une  efpece  de  ce  qu’on  appelle  fpath 
d’albkre  ,  mais  plus  dur  ,  quoique 
le  feu  ne  change  point  du  tout  le  talc 
en  gypfe.  Schrceder  ,  Boyle  ,  Borri- 
chius  &  d’autres  ,  confondent  le  talc 
avec  le  verre  de  Mofcovie,  ou  legZa- 
des  Marioc ,  &  la  pierre  fpeculaire 
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bien  que  touces  ces  chofes  fe  reduifene 
en  gypfe  au  feu. 

M.  Bromel  le  prend  pour  la  pierre 
de  come  ,  lorfqu’il  s’exprime  ainfii 
dans  fa  Mineralog.  fuec.  «  Le  talc 
33  matiere  folide  ,  noire  &  cendree^, 
33  s’appelle  aulTi  fouvent  Pierre  fiftu- 
>3  laire  ,  { PfeinfFenftein )  parce  qu’on, 
33  s’en  fert  pour  fiftules  ou  chalumeaux. 
33  dans  les  fourneaux  de  fufion.  Tou- 
33  tes  les  efpeces  de  cette  matiere  em- 
33  pechent ,  par  leur  roideur  ,  la  fufion. 
33  des  minieres  ;  on  les  appelle  aufli 
33  Pierre  de  come ,  ou  de  lefpece  coria'- 
33  cee  tenacre  :  car  ici  pierre  de  come 
33  eft  une  efpece  de  caillou  ou  de  py- 
33  rite  cc. 

D’autres  encore  confondent  le  talc 
avec  la  pierre  ollaire  ,  comme  Borri- 
chius ,  qui  dit  dans  le  cinquieme  p^ol. 
des  AEta  Hdfnienjia ,  qu’on  trouve  le 
talc  dans  la  Scanie ,  dans  la  Norvege 
&  dans  le  Diocefe  de  Chriftiana,  qu’il 
Y  eft  d’une  couleur  blanchatre  &  ver- 
datre  ,  que  les  Habitans  I’appellent 
Fitjiien  ;  qu’au  feu  cette  matiere  fe 
laifte  divifer  en  lames  d’une  coaleur 
argentee  ;  qu’on  en  peut  faJre  diy  ers. 
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uflenciles  au  tour  (7),  que  les  cou- 
teaux ,  les  fcies  &  le  fer  tranchant ,  lui 
donnent  diverfes  formes  propres  a  en 
faire  des  fourneaux  de  Chymie  & 
des  creufecs ,  &c. 

M.  Broemel  efl:  tombe  dans  la  me- 
me  idee  ,  a  I’occafion  de  la  pierre  oU 
laire  ,  done  on  fait  des  pots ,  &  plu- 
fieurs  fortes  d’autres  vafes  dans  le 
Tempteland.  Quant  a  Boyle  ,  ilprend 
le  talc  pour  un  fpath  alkalin ,  en  difant : 

»  Ces  FLuors  clairs  que  I’on  trouve 
»  dans  les  mines  de  plomb ,  me  fem- 
»  blent  etre  du  talc ,  mais  refprit  de 
5>fel  les  dilToutc*.  Cette  folution  dans 
I’efprit  defel  demonire  que  cette  pierre 
eft  d’une  nature  alkaline ,  &  nullement 
talqueufe» 

Section  IV. 

Les  principaux  endroits  d’oh  fe  re¬ 
tire  le  talc  font  I’Etat  de  V enife  &  la 
Ruftie,  d’ou  lui  viennent  les  noms  de 
Talc  de  Venife  &  de  Mofeovie.  Celui 
de  Venife  y  s’il  en  faut  croire  Lemery, 

(7)  Borrichius  a-t-il  bien  raifon  de  fuppofer 
qTi’^on  putfle  modeler  au  cour  quelqu’efpece  de 
talc  que  ce  fokj' 

B  vj 


5  6  DiJJert,  Chym.  de  M.  Pott. 

I'e  trouve  dans  plufieurs  carrieres  autour 
de  Venife.  Mais  M.  Volckmann  die 
au  contraire  que  le  talc  de  Venife  vient 
du  Royaume  de  Naples ,  &  qu’on  lui 
a  donne  le  nom  de  Venife  ,  parcequs 
c’efl  dans  cette  Ville  que  s’en  faifoitle 
principal  trafic. 

Le  talc  de  Mofcovie  eft  le  plus 
Gommun  &  le  plus  en  ufage  en  Alle- 
magne.  II  tire  tantoc  plus ,  tantdc  moins 
fur  le  verd;,  il  y  a  de  vaftes  ecendues 
de  terrein  en  Ruffie,  pleines  de  ma- 
tieres  talqueufes ,  &  c’eft  aux,  memes 
endroits  que  fe  rencontre  I’eau  la  plus 
pure.  Mais  outre  cela  on  tire  genera- 
lement  du  talc  d’Allemagne,  de  l’ An* 
glecerre  ,  de  la  Suifte ,  de  la  Hongrie , 
de  la  Boheme  ,  de  I’Efpagne ,  de  la 
Suede  ,  de  la  Norvege  ,  de  I’ifle  de 
Ghypre,  de  Perfedc  de  diverfes  autres . 
^ontrees  de  I’Afie,  de  I’Afrique  &  de 
la  Martinique.  Cependant  il  y  eft  d’or- 
dinaire  moins  pur  (8).  M.Broemeldic, 
par  exemple  ,  qu’on  trouve  le  talc  en 
Suede  partoutdans  les  mines  d’argent  . 


(8)  Notre  craie  de  Brian^on  etant  un  talc ,  il: 
xi£  ajouter  s’en. trouve  autfi  en  France^. 
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de  fer ,  de  cuivre ,  en  partie  folide ,  & 
en  morceaux  confiderables  ,  en  parcia 
comme  une  terre  ondueufe  moins  c<k 
herente  (9). 

Schroder  ,  d’apres  Borrichius ,  fait 
mention  d’un  talc  noir  qu’on  trouve  en 
Norvege  dans  les  mines  metalliques 
d’Andale ,  qui  acquier-t  aufeu  la  figure 
&  la  couleur  des  feuilles  d’or ,  &  qui 
renferme  meme  quelque  quantite  d’or  ^ 
mais  qui  ne  fuffit  pas  pour  dedomma-r 
ger  des  frais.  Pomet  parle  dutalc  rouge 
venant  de  Perfe  dc  de  Mofcovie ,  qui 
peut  etre  divife  en  grandes  feuilles 
tranfparentes ,  done  les  Religieufes  fe 
fervent  pour  couvrir  leurs  Reliquaires ; 
( je  penfe  pourtant  que  c’efl  apres  avoir 
calcine  au  feu  les  morceaux  de  talc ) 
(10).  11  eft  vrai  que  Wormius  &  Neu?. 
mann  prennent  ces  talcs  colores  pour 
des  felenites  ,  mais  ils  fe  trompent  , 


(9)  Les  raks  font,  ainfii  que  toutes  les  fubdan- 
ces  minerales  qui  fe  trou  vent  pres  des  mines, 
fujeesa  etre  colores  par  I’efpece  de  metal  done 
ils  font  voifins, 

(10)  Le  talc  des  Religieufes  n’efl  point  co- 
idre  ;  la  calcination  le  blanchiroit  a  la  verite  *, 
mais  le.rendroic  opaque.; 
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car  on  n’en  fgauroit  faire  du  gypfe^ 
Gomme  avec  les  felenites. 

Une  propriete  principale  du  talc  efl 
de  fe  reduire  au  feu  enfeuilles  minces, 
au  lieu  que  la  felenice  y  pefd  cecte  for* 
me  ;  &  tout  le  rapport  qui  fe  trouve 
entr’eux,  c’eft  que  le  talc  dore  fe  hour- 
fouffle  au  feu  comme  la  felenite  ,  & 
devient  en  quelque  forte  plus  friable  , 
mais  il  ne  fait  pas  avec  Teau  un  corps 
folide  comme  fait  le  gypfe. 

Koenig  indique,  dans  fon  Regne  mi¬ 
neral  ,  quelques  efpeces  de  talc  de' 
Suille ,  qui  naiffent  quelquefois  dans  les 
mines  de  cryftal  de  roche  autour  de 
Claris  &  de  Neufchatel ,  dans  le  Can¬ 
ton  d’Underwald  autour  de  Lortfchen  ,, 
Sc  pas  loin  de  Bale  vers  Idein ,  dans 
un  des  rochers  arrofes  par  le  Rhin. 

Les  endroits  parriculiers  d’Allema- 
gne  ou  il  s’en  trouve  le  plus  ,  font  la 
foret  Hercynie ,  le  Comte  deStolberg,. 
le  Tirol  6c  la  Silefie.  Kelner  a  remar- 
que  qu’on  rencontre  en  Mifnie ,  pres 
de  Schemnitz  ,  une  mine  de  talc  d’uii 
blanc  grifatre,  qui  efl  meleede  grenat. 
M.  Bruckmann  indique  des  efpeces  de 
talc  qui  viennent  de  Cera,  de  Ram- 
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melfberg  ,  de  Fichtelberg  ,  de  Stirie  3- 
de  Bleydein ,  &  du  mont  Bruderus. 

M.  Volckmann  ,  dans  fa  Silefiefou- 
terreine ,  entre  dans  le  detail  des  efpe- 
ces  de  calcs  que  fournit  la  Silefie  ;  tels^ 
font  le  talc  blanc  de  la'montagne  nom¬ 
inee  Riefengeburge  y  autour  de  Gold¬ 
berg  ,  &  Freywald :  le  beau  talc  dore , 
qu’on  rencontre  aupres  de  Manfteni ,  le 
calc  rouge  des  montagnes  autour  dc 
Hermftorf}',  le  talc  noiratre  de  Rei- 
cheinllein  ,  de  Silberberg  &  de  Wein- 
ftindorft'  aupres  de  Schimideberg.  Ce- 
dernier  prend  a  un  feu  ardent  la  plus 
belle  couleur  d’or  ;  les  Ouvriers  qui 
cravaillent  aux  mines  en  font  du  fable 
pour  metrre  fur  le  papier  ,  qu’il^  ven- 
dent ,  &  dont  le  profit  efl  pour  eux. 

II  eft  aftez  aife  d’avoir  ici  I’efpece- 
de  talc  de  Reichenftein.  II  n’eft  plusi 
meme  rare  d’en  trouver  qui  ait  natu- 
rellement  une  couleur  doree,  que  le 
Soleil  5c  fair  lui  donnent.  La  Bohemo 
&  bien  d’autres  contrees  en  fourniflent^ 
On  peut  rapporter  ici  une  infinite  de  cail- 
loux  5c  de  morceaux  de  rochers  noirs 
ou  melanges  ,  qui  etant  rougis  au  feu 
acquierenc.  de  meme  une  couleur  do- 


40  Dijfen,  Chym.  de  M,  Pott, 
ree  ,  qui  annonce  qu’une  matiere  tal- 
queufe  s-y  trouve  melee'  ( 1 1 ) . 

Section  V. 

Les  Experiences  done  nous  aliens 
rendrecompte,  ontete  faiteslur  letalc 
de  Mofeovie.  On  comprend  d’abord 
que  Pair  &  I’eau  ne  peuvent  pas  faire 
beaucoup  d’imprelfion  fur  un  corps  aufll 
compare, 

Cependant  M.  Hummel ,  Auteur 
du  Topiarium  Hermeticum,  y  exaltC; 
beaucoup  une  folution  de  talc  rouge,, 
faite  par  le  moyen  de  la  trituration  avec 
beau ,  continuee  pendant  fix  heures  ,, 
qui  reduit  ce  talc  en  une  fubflance  hui- 
leufe  ;  mais  toutes  les  Experiences  fab 
tes  jufqu’a  prefent  s’accordent  a  prou- 
ver ,  qu’aucune  partie  du  talc  ne  peut. 
etre  mife  en  folution  par  des  menftrues. 
acides  ou  alkalins  fous  la  forme  humi- 
de ,  ni  meme  par  les  corrofifs  les  plus- 
concentres.  Ainfi  on  emploie  vaine- 
ment  les  efprits  les  plus,  forts  de  fel  de 

(i  i)  M.  Pott  fembleroit  par-la  dire  que  c’efl- 
une  propriete  efTentielle  du  talc  de  fe  colorer 
en  jaune  au  feu  ;  or  certainement  il  efl  trop^ 
feon.Naturallfte  pour  le  croire. 
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nitre ,  de  vitriol ,  d’eau-regale ,  5cc.  Et 
c’eft  une  erreur  que  d’avancer ,  comme 
on  le  fait  dans  le  Commerc.  litter.  N^- 
rimb.  annee  17^2. ,  que  le  talc  peut  etre 
en  partie  dilTous  par  les  acides  mine- 
raux,  principalement  par  I’acide  du  fel, 
&  enfuite  en  etre  precipite. 

En  effet ,  ni  I’efprit  fumanr  du  fel  y. 
nifon  ^ide  le  plus  pur  ,  defleche  dans 
le  fubiSne  corrofif  par  une  fublima- 
tion  fouvent  reiteree,  n’ont  pas  la  moin- 
dre  prife  fur  lui. 

L’experience  ne  confirme  point  non 
plus  ce  qui  efl  avance  dans  les  Memoi- 
res  de  I’Academie  des  Sciences  de  Pa¬ 
ris  ,  que  le  talc  &  I’huile  de  vitriol  en- 
gendrent  I’alun.  Beaucoup  moins  peut- 
on  venir  a  bout  de  quelque  chofe  avec 
I’efprit  volatil  de*  vitriol ,  I’efprit  de 
naj)hte  (  12.) ,  ou  I’huile  de  vin  que 
quelques  -  uns  recommandent.  La  plu- 
part  de  ces  fecrets  font  de  pures  frau- 
des ,  &  il  y  en  a  dont  I’impofture  eft 
ii  grofliere  que  je  ne  m’y  arreterai 
point,  comme  font  ceux  qui  indiquenc 
le  camphre,  lefavon,  la  terre  feuillee 
de  tartre ,  &c^ _ 

Cl  2)  C’ eft. Tether  qu’on  defigne  fous  ce  nom*. 
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_  On  n’avance  pas  plus  en  brulant  a 
diverfes  reprifes  le  talc  avec  le  foufre 
commun  ;  il  ne  le  montre  aucune  tra* 
ce  de  folucion  ou  de  defailiance  ,  feu- 
lement  le  talc  fe  revet  d’une  couleus 
cendree  quelui  donne  I’impurete  dela 
terre  melee  au  foufre. 

Le  talc  noir  &  le  talc  dore  meri- 
tent  pourtant  quelque  exception  ,  en 
ceci  fur  tout,  c’eft  qu’apres  aVoir  ete 
brules  &  comme  brifes,  feau- regale 
concentree,  &  fur  tout  celle  quieft  faite 
avec  le  beurre  d’antimoine,  ou  meme 
avec  de  bon  efprit  de  fel  ,  les  reduic 
alfez  aifement  en  une  folution  d’un 
beau  jaune  ,  fort  femblable  a  la  folu¬ 
tion  d’or.  Cette  couFeur  a  meme  fait 
naitre  a  plulieurs  I’efp^ance  d’en  tirer 
de  for  ou  des  foufres  folaires,  maison 
ny  trouve  elfeitivement  rien  qu’une 
fubdance  martialeattenuee,  &  fi  I’on 
en  lepare  le  menftrue ,  il  rede  un  fafran 
de  Mars  rouge,  queM.  MorhofF  donne 
avec  beaucoup  de  fimplicite  pour  une 
panacee. 

Ceux  qui  fe  feront  un  plaifir  deces 
occupations ,  pourront  depurer  davan- 
tage  ce  crocus  ]pa.T  des  fublimations  avec 
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le  fel  ammoniac ,  ou  par  des  folutions 
avec  des  menflrues  plus  doux  ,  &  en 
feparer  une  terre  crue  qui  peut  etre  de 
quelque  ufage. 

En  continuant  cet  extrait  du  talc  par 
I’eau  -  regale  fraiche  aulTi  long-temps 
que  le  talc  continue  a  perdre  quelque 
Gouleur ,  ce  qui  refte  a  la  fin  efl  tout-a- 
fait  blanc  ,  fans  aucune  couleur  do- 
ree.  Tribenius  a  debite  dans.les  Ephe- 
merides  d’Allemagne  Hen  des  mer- 
veilles  fur  ce  talc  dote  ,  mais  je  lui  laiflTe 
le  foin  de  les  prouver. 

Section'  VI. 

Le  feu  ordinaire  montre  peu  d’eflfi- 
cace  fur  le  talc  ,  qu’il  ne  fait  ni  ere  pi* 
ter ,  ni  fondre ,  &  qu’il  ne  reduit  en  au- 
eune  efpece  de  chaux  vive  ou  de  gypfe ; 
il  le  rend  feulement  un  peu  plus  friable 
&  plus  feuille  (13)  ;  le  poids ,  I’eclat 
&  L’onduofite  en  fouffrent  fort  peu  de 
diminution.  Ange-Sala  a  meme  tenu 
du  talc  pendant  quarante  jours  dans  un 
fourneau  de  verrerie  ,  &  Ten  a  tire  fans- 

(iv)  lls’exdte  cependant  une  forte  de  de¬ 
crepitation  lorfquelefeu  en  detache  les  feuille  ts » 
Ic  les  reduit  en  micai. 
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aucun  changement.  Cependant  le  feij 
du  Soleil  reuni  par  de  grands  miroirs 
ardens ,  le  fond  en  une  fubflance  brlinc 
ou  cendree  &  vitrefcente  ,  a  ce  que  te- 
moignent  Hoffmann  &  Neumann. 

Ainfi  quand  Morhoff  &  Boyle  ra- 
content  que  le  talc,  en  I’efpace  d’une 
beure  &  a  un  feu  doux ,  fe  reduic  en 
chaux ,  on  peut  etre  affure  qff ils  n’ont 
pas  eu  de  veritable  talc,  mais  uneef- 
pece  de  pierre  fpeculaire  qu’un  fem- 
blable  degrede  feu  reduic  eneffet  aife- 
menc  en  gypfe. 

Au  reffe  j’ai  deja  remarque  ci-def- 

que  le  talcgris  &  noir ,  expofes  a  un 
feu  mediocrement  ardent ,  depouillent 
leur  couleur  noire  Sc  cendree,  Sc  reve¬ 
rent  les  apparences  d’or  en  feiiilles. 

Section  VII, 

L  aiffion  d'es  fels ,  rendus  fluides  au 
feu ,  eff  beaucoup  plus  forte  fur  le  talc,, 
mais  il  iaut  un  feu  affez  violent ;  le  feu 
Ordinaire  de  fufion  ne  produic  rien  ,  Sc 
c  eff  ce  qui  a  fait  que  plufieurs  ont  nie 
en  general  que  le  feu  agiffe  fur  le  talc. 
Dans  le  Commerc,  Litter,  par  exem- 
pie  ,  on  decide  la  chofe  en  ces  termeS  ':; 
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53  Le  talc  eft  ft  rebelle  au  feu  ,  que 
53  lots  meme  qu’on  le  mele  avec  trois 
»  ou  quaere  parties  de  quelque  fel 
53  fuftble  ,  il  le  rend  roide  ,  &  empe- 
>5  che  qu’il  ne  puifle.etre  fondu  «. 

II  eft  aufti  rappQfte  dans  les  Expe¬ 
riences  de  Neumann ,  que  le  nitre ,  le 
borax  ,  I’alkali  fixe  ,  &  le  fel  caufti- 
que  ,  ont  ete  employes  au  meme  def- 
fein  fans  le  moindre  fucces.  Pour  moi 
void  les  expdiences  que  j’ai  faites  fur 
le  talc  de  Mofeovie  joint  a  divers  fels , 
en  employant  un  feu  aufti  violent  qu’U 
m’a  ete  polftble. 

Le  talc  fature  dans  la  folution  d’al- 
kali  cauftique  ,  a  coule  au  feu  fous 
une  forme  lache  &  fpongieufe.  Letalc 
avec  la  moicie  d’alkali  purifie ,  tenu  au 
feu,  y  conflue  aflezfbien,  mais  en  une* 
matiere  opaque  d’un  noir  rougeatre. 
Le  talc  calcine  au  fourneau  de  calcina¬ 
tion  ,  &  joint  a  la  moitie  de  fon  poids 
d’alkali ,  s’eft  fondu  ,  <Sc  il  en  eft  re- 
fulte  une  pierre  aflez  dure ,  d’un  noir 
brun ,  qui  re^oit  le  meme  poli  que  I’a- 
gathe  noire.  Une  autre  fois  la  meme 
proportion  a  conflue  en  prenant  une 
couleur  blanche  comme  I’albatre.  La 
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couleur  depend  fouvenc  de  la  purete 
du  creufet ,  &  de  ce  qu’il  ne  concienne 
rien  de  ferrugineux  (14). 

Le  talc  pouvant  done  acquerir  de  la 
fluidite  avec  une  fi  petite  quantite  de 
ce  fel  fixe  ,  je  ne  vois  pas  qu’on  puiflje 
le  mettre  parmi  les  efpeces  d’argille 
durcie  ou  de  marne ,  comme  le  penfe 
M.  Henckel  dans  Ton  Traite  ’de  I’Ori- 
gine  des  pierres,  car  il  n’acquiert  pas 
une  plus  grande  durete.au  feu.  Les  ex¬ 
periences  fuivantes  montrent  plutot 
que  le  talc  eft  une  efpece  de  terre  vitri- 
fiable  ,  fortement  melee  avec  la  terre 
gypfeufe. 

Kunckel ,  dans  fon  Art  de  la  Ver- 
rerie ,  a  deja  remarque  que  le  talc  com¬ 
bine  avec  le  fel  de  tartre  &  avec  la 
fritte-  de  verre  ,  fe  mele  au  verre  en  fe 
fondant  avec  lui  au  fourneau  de  verre- 
rie.  Mais  le  talc  ,  avec  un  poids  egal 
de  foie  de  foufre  alkalin  ,  ne  confine 
pas  en  une  matiere  compare ;  il  s’eleve 
feulement  dans  le  creufet  en  ecumant , 
&  prend  une  couleur  jaune  cendree , 

(14)  Et  encore  de  la  veritable  purete  du  talc ; 
puretd  tres-difficile  a  rencontrer  dans  cette 
fubftance. 
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de  forte  que'  ce  melange  refifle  encore 
aflez  au  feu. 

Le  talc  ne  detonne  point  avec  le  ni¬ 
tre  ,  parce  qu’il  ne  contient  point  de 
phlogiftique ,  mais  ils  fe  vitrifient  a  la 
fin  enfemble  a  un  feu  violent.  On  Ta- 
voit  remarque  avant  moi  dans  les 
Ephemerides  d’Allemagne  ,  &  voici 
comme  on  s’exprime  :  m  Le  talc  de 
Mofcovie  &  le  glades  Mariee  etant 
»  vitrifi^  avec  le  nitre  ,  montrenc 
5>  une  couleur  blanche  ou  cryllalline  , 
»  mais  quand  on  fe  fert  de  terre  tal- 
>5  queufe  de  Mifnie  ,  elle  donne  une 
couleur  verte  «. 

Le  talc  avec  une  portion  egale  d’ar- 
fenic  fixe  confine  fous  une  couleur  ap- 
prochante  de  I’albatre  ;  mais  le  talc 
avec  deux  parties  de  fel  de  Glauber  ne 
vient  pas  a  la  liquefadion ,  il  fe  reunit 
feulementen  une  malTe  blanche,  fria¬ 
ble  &  jaune  a  la  furface. 

Suivant  les  Experiences  de  Neu¬ 
mann  ,  le  talc  avec  deux  parties  de  bo¬ 
rax  fe  precipite  ;  mais  je  f^ais  par  ma 
propre  experience  que  le  talc  avec  un 
poids  egal  de  borax  calcine  ,  confiue 
en  une  belle  malTe  tranfparente  fern- 


48  Viffert,  Chym,  de  M.  Pott, 
blable  a  la  pierre  qu’on  appelle  aigu^* 
marine  ,  ou  au  chryfolithe  :  de  meme 
trois  parties  de  talc  avec  deux  parties 
de  borax  ont  forme  une  femblable  con¬ 
cretion  ;  au  contraire  le  talc  que  Ton 
appelle  feLaire ,  mele  avec  une  partie 
egale  de  borax ,  s’ell  fondu  en  un  beau 
flux  d  un  noir  de  poix ,  qui  feroit  peuc- 
etre  utile  pour  la  coloration  du  verre. 

Quatre  parties  de  talc  blanc  avec 
deux  parties  de  nitre  ,  une  partie  de 
borax,  &  une  demi-partie  d’arfenic,  ont 
canflue  en  une  made  jaunatre  ,  mais 
qui  palfe  aifementles  bords  du  creufet, 
tandis  que  quatre  parties  de  talc  folaire 
avec  deux  parties  de  nitr^  &  une  partie 
de  borax,  &  une  demi-partie  d’arfenic, 
fe  fondentalTez  bien  en  une  made  opa¬ 
que  d’un  rouge  noiratre ;  enfin  le  talc 
blanc  avec  un  poids  egal  de  fel  micro- 
cofmique  fufible,  condue  adez  bien, 
mais  la  couleur  en  eft  laiceufe  comme 
cede  de  i’Opale. 


Sectiou 
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Section  VIII. 

On  a  aufli  employe  le  talc  pour  la 
diflillation  de  quelques  fels ;  [M.  Hiser- 
ne  entr’autres  pretend  dans  les  Ades 
du  Laboratoire  de  Stockolm  publics 
par  M.  Valerius ,  que  routes  les  efpeces 
d’efprits  du  fel  commun  font  imputes , 
&  qu’on  ne  peut  regarder  comme  veri- 
tablement  pur ,  quecelui  qui  a  ete  dif- 
till^  avec  une  terre  talqueufe  :  la  chofe 
eft  vraie.(r  5). 

Si  Ton  mele  deux  parties  de  talc 
blanc  avec  une  partie  de  fel ,  &  qu’on 
lesdiftille  enfemble,  on  obtient  un  ef- 
prit  de  fel  blanc  8c pur,  qui  n’eft  fouille 
d’aucunes  parties  martiales  ou  vitrioli- 
ques,  &qui  a  par  confequent  une  verm 
fmguliere  pour  reduire  en  fluide  certai- 
.nes  produdions  artificielles.  Le  caput 
mortuum  ne  fe  fond  point,  Sc  le  peu 
de  fel  qu’on  en  retire  decrepite  fur  les 
charbons. 


(ts)  Pom-vu  que  letalc  ne  contienne  aucune 
lubltance  minerale  qui  le  colore ,  car  les  efprics 
acidesen  vapeurs  ,  &  fur-tout  dans  I’inftancde 
leur,  developpement,  accaquenc  fortement  ces 
maneres  minerales. 

Tome  C 
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On  pourroit  proceder  de  meme  fur 
I’efprit  acide  du  nitre ,  fi  les  frais  n’en 
etoient  pas  trop  grands.  Le  talc  qui 
rede  ecanc  edulcore  peut  fervir  plufieurs 
fois  (i6).  On  trouve  encore  dans  le 
Commerc.  Litter.  Norimb.annees  i 
&  i732cecte  obfervadon  fur  le  me¬ 
lange  du  talc  avec  le  nitre,  w  Si  I’on 
53  mele  du  talc  avec  fept  parties  de  ni- 
53  tre ,  &  qu’on  diflille  le  tout ,  il  fe 
53  forme  un  beurre  femblable  au  beurre 
53  d’antimoine  ,  mais  moins  huileux 
53  que  lui «. 

J  ai  pouffe  a  un  feu  de  didillation 
ouvert  une  once  de  talc  melee  avec  fept 
onces  de  nitre  ,  il  en  fortit  un  demi-gros 
d’efprit  de  nitre  avec  des  vapeurs  rou- 
geatres  ;  il  s’etoit  eleve  de  la  retorte 
une  maffe  de  fel^pefant  environ  trois 
gros ;  ce  qui  redoit  dans  la  retorte  etoic 
d’un  verd  rougeatre,  du  poids  d’envi- 
ron  trois  onces  ;  aind  il  s’etoit  diffipe 
beaucoup  de  matiere  par  les  jointures 
des  vaiffeaux  pendant  I’operation ;  mais 

(i6)  Qued’exempl*  la  Chymieoffre  defub- 
ftances  purement  tetreufes  8c  nullement  vitrio- 
Uques  qui  d^compofent  les  fels  marin  5c  de 
pitf  e  *. 
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ce  futlime  qui  fe  trouve  dans  le  col 
n’ell  point  Tefpece  de  beurre  avec  le- 
quel  on  pent  preparer  le  bezoard  mi¬ 
neral  ,  comme  on  le  conjci^ure  dans 
rOuvrage  qui  vient  d’etre  cite  ;  beau- 
coup  moins  eft-ce  une  veritable  huile  de 
talc,  ou  la  partie  arfenicale  du  talc, 
comme  on  I’afErme  au  meme  endroit ; 
mais  c’eft  un  nitre  tout  pur,  eleve  (Sc  raf- 
femble  dans  cet  endroit  par  la  violence 
du  feu  ,  de  maniere  que  tout  ce  pre- 
tendu  fecret  fe  reduit  a  rien. 

Section  IX. 

A  I’egard  du  melange  du  talc  avec 
ies  verres ,  il  en  refulce  les  phenomenes 
fuivans.  Trois  parties  de  talc  avec  une 
partie  de  verre  cryltallin  demeurent 
friables  (Sc  poreufes  a  un  feu  mediocre, 
mais  en  I’augmentant  il  en  nait  une  ma- 
tiere  affez  ferme  d’une  couleur  brune ; 
cependant  la  mafle  neconflue  pas  par- 
faitement ,  a  moins  qu’on  n’augmente 
la  proportion  du  verre.  On  precede  de 
meme  fur  le  verre  de  plomb,  &  I’efFet 
eft  encore  plus  prompt  avec  le  minium, 
dont  une  petite  portion  fait  peu  d’eflfec 
fur  le  talc ,  mais  qui  etant  pris  en  quan- 
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tice  egale  le  reunit  prompcement  en  un 
verre  d’un  beau  jaune,  &  reiTemble  a 
I’ambre  jaune  opaque. 

De  meme  le  talc  folaire  avec  une 
portion  egale  de  minium  fe  fond  en 
une  made  meme  alTez  compare  &  po- 
reufe  ,  qui  porte  cependant  fur  fa  fur- 
face  quelques  petits  grains  metalliques 
qui  y  font  difperfes.  De  plus ,  en  pre- 
nant  deux  parties  de  rninium  avec  une 
partie  de  talc  blanc  ,  la  vitrification 
reuffit  encore  mieux  fous  la  forme 
d’ambre  jaune  affez  tranfparent,&:  d’une 
pefanteur  confiderable.  Cette  matiere 
etincelle  centre  Tacier  ;  mais  a  moins 
que  le  creufet  ne  foit  d’une  bonne  gran¬ 
deur,  elle  en  pafle  aifement  les  bords. 

Section  X. 

II  faut  parler  a  prefent  du  melange 
du  talc  avec  les  terres ,  &  d’abord  avec 
les  terres  alkalines.  Celles-ci  avec  une 
quantite  egale  de  talc,  ou  memeen  va¬ 
riant  les  proportions ,  ne  font  paroitre 
aucune  readion  finguliere  ,  la  chaux 
refte  ordinairement  jaune  &  friable,  & 
il  n’y  a  aucun  moyen  de  la  metrre  en 
£ux. 
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Ce  phenomene  decouvre  la  raifon 
qui  engage  quelques  perfonnes  a  meler 
le  rale  avec  la  chaux  vive  pour  faire 
des  tells  ou  des  coupelles  ;  c’efl  parce 
que  ce  melange  refille  opiniatremenc 
a  la  vitrification  ;  &  meme  le  talc ,  la 
craie  &  le  minium  meles  en  portion 
egale  s’unilTent  fortement ,  mais  ils  ne 
parviennent  pas  a  une  fluidite  parfaite, 
Que  fi  a  ces  melanges  vqus  ajoutez 
feulement  un  peu  de  borax  ,  alors  ll 
terre  alkaline  agit  merveilleufementfur 
le  talc ;  il  fe  fond  avec  elle  &  fe  reduit 
en  une  belle  made  tranfparente.  Deux 
parties  de  talc  ,  par  exemple  ^  deux 
parties  de  craie  &  une  partie  de  borax 
calcinees fortement  a  un  feu  violent  don- 
rent  un  beau  melange  tranfparent ;  la 
couleur  en  eft  verdatre  &  a  un  bel  eclat. 

Une  autre  fois  il  m’eft  arrive  que 
tout  ce  melange  s’eft  echappe  a  travers 
le  creufet ;  je  ne  prenois  pourtant  que  la 
cinquieme  partie  de  borax  fur  quatre 
parties  des  terres  fufdites  ,  tandis  que 
d’ailleurs  le  borax  avec  deux  parties  de 
chacune  des  terres  prifes  a  part  ne  pro- 
duit  pas  cet  effet. 

Le  meme  effet  s’eft  manifefte  fans 
C  iij 
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Taddition  du  borax  ou  d’auctin  autre 
iel ,  en  ajoutant  feulemenc  du  fpath  fu- 
fible ,  (  Flus-Spath  )  dont  jemelaitrois 
parties  avec  quaere  parties  de  craie  en 
poudre,  8c  joignanc  enfuite  une  partie 
de  ce  melange  avec  deux  parties  de 
talc  bien  pulverife.  Ces  matieres  con- 
fluerent  parfaitemenc  fous  la  forme 
d’opale  d’un  blanc  verdatre ;  la  fuper- 
liciereda  pourtant  blanchatre6c  moins 
fondue. 

J’ai  auffi  mele  quatre  parties  de  craie 
8c  trois  parties  de  fpath  fufible  avec 
une  partie  de  talc ,  &  cette  proportion 
s’eft  pareillement  changee  en  une  terre 
tranfparente  d’un  jaune  tirant  fur  le  rou¬ 
ge.  Au  contraire  quatre  parties  de  craie 
8c  trois  parties  de  fpath  fufible  ,  avec 
une  partie  de  talc  folaire,  fe  font  fon¬ 
dues  en  une  belle  matiere,  mais  d’une 
obfeurite  tirant  fur  le  noir. 

Section  XL 

II  en  efl  a  peu  pres  de  meme  des 
terres  gypfeufes ;  elles  ne  s’uniflent  pas 
fort  bien  avec  le  talc  :  car  en  mettant 
au  feu  du  talc  mele  avec  une  ou  deux 
parties  de  terre  gypfeufe  ,  il  refte  une 
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ful)fi:ance  friable  qui  ne  durcit  point  du 
tout ,  ce  qui  devroic  neanmoins  arriver , 
fi  le  talc  etoit  une  efpece  d’argille  dur- 
cie  fous  terre. 

La  terre  gypfeufe  imice  encore  la 
terre  alkaline  en  ce  point ;  c’eft  que  fi 
i’on  y  ajoute  un  peu  de  borax ,  il  fe  fait 
une  refolution  fort  grande  du  talc. 
Deux  parties ,  par  exemple ,  de  talc , 
deux  parties  de  Glades  Marix  &  une 
partie  de  borax  calcine  fe  fondent  en 
une  belle  made  tranfparente  &  jauna- 
tre ,  comme  la  topaze  jaune ,  a  la  fur- 
face,  de  laquelle  il  refte  pourtant  quel- 
quefois  une  etoile  blanchatre.  La  reac¬ 
tion  de  ce  melange  au  feu  eft  aftez  fen- 
fible ,  de  forte  qu’il  deborde  aifement , 
a  moins  que  la  grandeur  du  creufet  ne 
I’en  empeche. 

Section  XII. 

Les  terres  argilleufes  ne  fe  mettent 
pas  en  flux  avecle  talc,  cependantelles 
contradent  avec  lui  une  grande  durete. 
J’ai  mele  ,  par  exemple  ,  de  I’argille 
blanche  avec  une  portion  egale  de  talc 
calcine  ,  &  ce  melange  s’eft  reuni  au 
feu  en  un  maflif  d’une  ft  grande  durete  , 
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qu’elle  rendoit  des  etincelles  centre 
racier. 

On  fpait  que  e’eft  a  caufe  de  cette 
grande  durete  qu’on  joint  le  talc  aux 
terres  limonneufes  &  argilleufes,  pour 
faire  des  vaifleaux  d’une  durete  qui  re- 
fifle  fortement  au  feu :  I’on  peut  en  par- 
ticulier  fe  fervir  de  ces  melanges  pour 
faire  de  bonscreufets  qui  foutiennent  le 
verre  de  plomb.  La  chofe  efl  aifee  fur- 
tout  dans  les  endroits  ou  Ton  peut  avoir 
le  talc  en  abondance  Sc  a  peu  de  frais. 
On  peut  y  employer  diverfes  propor¬ 
tions.  Prenez,  par  exemple ,  de  I’argille 
blanche  lavee,jointe  a  une  portion  egale 
de  talc  calcine  Sc  reduitenpoufiiere,  & 
faites  de  ces  matieres  en  les  malaxant 
une  rnafle  pour  faire  des  creufets  ou  des 
fourneaux ,  fur  Jaquelle  vous  pourrez 
aulli  verfer  de  lafolution  d’alun ,  ou  du 
fel  Sc  de  la  bierre. 

D’autres  forment  cette  compofition 
^  de  deux  parties  de  talc  fur  une  partie 
d’argille ,  Sc  fhume^tent  avec  I’eau  de 
chaux  vive  ;  e’eft  ce  qu’on  appelle  ia 
majje  de  Becker ,  Sc  I’on  en  fait  les  creu¬ 
fets  pour  le  verre  de  plomb. 

Si  Ton  defire  d’avoir  des^  creufets  plus 
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companies  encore  &  moins  poreux  , 
on  pent  y  meler  quelque  portion  de 
chaux ,  de  plomb,  de  gypfe  ou  de  verre. 
Ajoutez,  par  exemple,'a  cinq  parties 
de  talc  une  partie  de  verre  pulverife  , 
ou  bien  melez  deux  parties  d’argille  & 
une  partie  de  talc  avec  le  tiers  de  verre , 
ou  enfin  une  livre  d’argille  avec  trois 
onces  de  talc  &  autant  de  gypfe. 

Une  precaution  qu’il  ne  faut  pas  ne- 
gliger  ,  cell  que  les  creufets  prepares 
de  la  forte  fechent  lentement  a  I’air , 
&  ne  foient  pas  expoles  a  l^ifion  du 
Soleil.  Si  malgre  tons  ces  foins  ilfe  fai- 
fok  des  fentes  en  fechant ,  il  faut  les 
prefler  fouvent  &  foigneufement  avec 
le  couteau  ^  tandis  que  la  malTe  ell  un 
peu  molle  ;  &  a  la  fin  on  pourra  les 
revetir  exterieurement  de  pure  argille 
delayee. 

11  ell:  avantageux  de  plus  de  cuire  ces 
fortes  de  vaifleaux  deux  fois  ,  la  pre¬ 
miere  alfez  doucement ,  mais  la  fecon- 
de  avec  force,  fur-tout  fi  I’on  veut  s’en 
lervir  pour  travailler  fur  des  fels  cauf- 
tiques.  Que  fi  I’on  n’a  delTein  de  les  em¬ 
ployer  qu’a  travailler  fur  des  terres  ie- 
ches ,  on  peut  les  mettre  en  oeuvre  fans 
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les  cuire  au  prealable  ;  its  fe  cuiront  8q 
fe  durciront  aflez  d’eux-memes  pendant 
notre  operation  {17). 

C’eft  auffi  avec  de  femblables  me¬ 
langes  qu’on  fait  les  luts  qui  fervent  3 
revetir  les  creufets  interieurement  5c 
exterieurement.  On  fait  avec  le  talc  la 
craie  8c  la  cerufe ,  de  chacune  partie 
egale,  &  fuffifante  quantite  de  blanq 
d’oeLif,une  pate  dont  on  enduit  les  creu¬ 
fets  en  dedans ,  apres  quoi  lePotier  les 
cuit  ou  leur  donne  une  chaleur  mode- 
ree.  Si  a  raifon  des  travaux  qu’on  fe 
propofe,ia  chaux  de  plomb  nuifoit  dans 
le  melange  ,  le  talc  avec  la  craie  &  le 
blanc  d’oeuf  fuffifent.  Les  fels  alkalis 
ajoutes  a  ces  melanges  y  font  nuifibles , 
car  le  talc,  I’argille  &  le  fel  alkali  pro- 
duifent  une  malfe  poreufe ,  &  qui  n’eff 
bonne  a  rien. 


(17)  On  rrouvera  d^ns  ce  meme  Volume  une 
Differcation  route  entiere  fur  la  meilleure  ma- 
niere  de  fe  preparer  des  uftencilles  de  rerre  ; 
Btlfertation.  qui  ccmpldrera  ce  qu’on  pourrok 
defirei  ici. 
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Section  XIII. 

Le  calc  joint  aux  terres  vitrifiables 
ne  forme  aucune  combinaifon  remar- 
quable,  &  la  malTe  qui  en  refulte  de- 
meure  friable.  Mais  fi  I’on  ajoute  a 
la  concretion  quelque  maffe  concrete 
propre  a  reduire  le  tour  en  fluide ,  cela 
donne  divers  produits  alTez  beaux. 
Par  example,  deux  parties  de  talc  & 
deux  parties  de  cailloux  avec  une  partie 
de  verre  de  cryflal ,  fe  reunilfent  en 
une  maffe  opaque  ,  a  la  verite  ,  mais 
d’un  beau  blanc.  Le  talc  &  les  cailloux 
en  portions  egales,  imbibes  avec  la  fo- 
lution  de  fel  fixe  8c  mis  au  feu,  de- 
viennent  d’un  beau  blanc  dctranfparenr, 
&  ecincellenc  contre  I’acier.  Portions 
egales  de  talc ,  de  quartz  &  de  fel  fixe , 
confluent  en  une  maffe  belle  6c  tranf- 
parente  comma  la  topaze ;  le  quartz  & 
I’alkali  en  meme  proportion  fe  fon- 
dent  a  la  verite  aflez  promptemenc , 
mais  le  produic  en  efl  noir  &  opa¬ 
que. 

Si  Ton  met  a  un  feu  violent  une 
partie  de  talc  avec  deux  parties  de  fa¬ 
ble  blanc  &  crbis  parties  de  nitre  ,  le 
C  vj 
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tout  fe  fond  fort  bien ,  mais  en  tirant  fur 
ie  verd  ;  quelquefois  auffi  ce  melange 
blanchit  davantage.  En  procedant  de 
meme  fur  deux  parties  de  talc  avec  une 
partie  de  fable  blanc  &  trois  parties  de 
nitre,  la  reunion  de  ces  matieres  forme 
I’apparenee  d’une  belle  topafe ;  de  me¬ 
me  qu’une  partie  de  talc  folaire ,  avec 
une  partie  de  fable  &  trois  parties  de 
nitre  ,  qui  fe  fondent  fous  une  belle 
forme  tranfparente  &  jaunatre.  Mais 
deux  parties  de  talc  folaire,  avec  une 
partie  de  fable  &  trois  parties  de  nitre, 
produifent  une  mafle  dun  jaune  obfcur, 
opaque  8c  poreufe. 

II  en  eft  de  meme  avec  le  fpath  fu- 
lible ,  dont  une  partie  avec  deux  parties 
de  talc  s'unit  parfaitement  fous  une 
forme  coulante  ,  &  relfemble  a'  la  pj- 
rite  blanchatre  r  ft  Ton  joint  du  fel  fixe 
a  ce  melange,  il  fe  trouve  fouvent  un 
grain  de  metal.  Le  talc ,  le  fpath  fufible 
Sc  le  fel  fixe  en  proportions  egales  , 
confluent  prompcement  fous  la  forme 
d’une  pyrite  cendree  ,  &  fourniflenc 
pareillement  des  grains  metalliques, 
qu’on  trouve  tant  au  fond  qu’a  la  fur- 
face  du  melange  fondu ;  le  refte  de  la 
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mafle  a  pour  I’ordinaire  Tapparence 
d’une  agache  d’un  beau  gris  ou  blanc 
cendre ,  &  fi  apres  la  fufion  la  furface 
ell  couverte  d’une  cuticule  blanche  ,  il 
n’efl:  pas  aife  d’appercevoir  rien  de  me- 
tallique. 

En  variant  les  proportions  5c  faifant 
confluer  quatre  parties  de  talc  avec  deux 
parties  de  fpath  fufible  5c  trois  parties 
de  fel  fixe  ,  vous  retirez  un  produit 
beaucoup  plus  tranfparent  qui  reflem-. 
ble  a  de  I’agathe  verdatre.  Au  contraire 
deux  parties  de  talc,  quatre  parties  de 
fpath  fufible  5c  trois  parties  defel  fixe  , 
prennent  une  couleur  beaucoup  plus 
cendree  5c  plus  opaque  que  le  melange 
precedent.  Le  talc  folaire  ,  le  fpath 
fufible ,  le  fel  fixe  en  portions  egales , 
confluent  en  une  mafle  noiratre.  Cell 
encore  une  chofe  a  examiner,  que  1  o- 
rigine  des  grains  metalliques  que  nous 
avons  obferve  dans  les  experiencess  pre- 
cedentes  ;  fgavoir,  fi  le  fpath  fufible 
contient  de  la  terre  metallique  ,  dontr 
il  fe  fait  reduction  par  cette  voie  ,  ou  fi 
le  melange  de  quetques  terres  engen- 
dre  ces  parties  metalliques  qu’un  feit 
■violent  detruit  enfuite  ?  Les  Amateurs. 
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de  la  Chymie  pourront  approfondlr 
eette  queftion  (i8). 

J’ai  quelquefois  employe ,  a  la  place 
du  fel  fixe,  le  flux  noir,  &  le  produit  a  ete 
femblable  a  de  I’agathe  cendree  tirant 
fur  le  noir  ;  quelquefois  j’ai  trouve  au 
fond  un  grain  de  metal  ;  mais  dans 
dautres  occafions  il  n’y  avoic  qu’un 
petit  trou  rond ,  vuide  au  fond  fous  le 
flux ,  comme  s’il  y  avoit  eu  la  un  grain 
de  metal  qui  eut  penetre  les  pores  du 
ereufet  (19), 

Section  XIV. 

Je  fermerai  cette  Diflertation  par 
rendre  raifon  des  rapports  du  talc  avec 
quelques  corps  metalliques  &  mine- 
raux,  &  en  particulier  avec  le  cuivre. 
Cefalpin  en  a  deja  fait  mention  dans 
fon  Traitede  Re  metallicd  :  Letalc 
»  pulverife ,  dit-il ,  mcle  avec  ie  cuivre. 


(18)  Il  eft  fi  rare  d  e  trouver  un  talc  ,  un  fpath 
exempt  de  fubftance  minerale,  qu’il  parolt  bien 
natiirel  de  penfer  que  dans  cette  fufion  violente 
I’alkali  fixea  fourni  le  phlogiftiquea  cette  fub¬ 
ftance  mlnerale  ,  qui  le  plus  fouvetK  eft  un  fer 
plus  ou  moins  aigre. 

(19)  Ou  que  la  violence  du  feu  ait  detruit ; 
ce  qui  paroic  plus  vraifemblable. 
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»  le  blanchit  «.  Aldrovandus  afTure 
aulTi  que  le  cuivre  blanchit,  fi  on  le  fond 
avec  le  talc. 

Axtelmeyer,  dans  fon  Traite  intitule 
Lumiere  de  la  Nature ,  &  Kelner » 
font  dans  la  meme  opinion  ,  lorfqu’ils 
avancent  que  le  talc  de  Reichenftein 
contient  de  I’arfenic.  Je  penfe  que  M, 
Glafer  a  adopte  ces  idees ,  puifqu’il 
croit  que  tout  talc  contient  une  terre 
arfenicale  propre  a  blanchir  ,  qu’un 
certain  alkali  unit  avec  I’acide  :  mais 
rexperience  ne  confirme  point  cette 
opinion ,  car  j’ai  cemente  au  creulet  le 
cuivre ,  le  talc  &  le  fel  fixe  en  portions 
egales ,  &  les  ayant  expofes  a  un  feu 
violent ,  je  les  ai  mis  en  fufion  ,  mais 
j’en  ai  retire  le  cuivre  tout  pur ,  a  la 
furface  il  y  avoit  des  fcories  d’un  brun 
jaunatre.  Une  autre  fois  j’ai  procede  de 
la  meme  maniere  fur  deux  parties  de 
cuivre  avec  une  partie  de  talc  &  une 
partie  de  flux  noir  ,  &  j’en  ai  retire  tout 
de  memele  cuivre  lansaucuji  change- 
ment.  Mais  les  chofes  fe  pailenc  autre- 
ment  fi  on  met  une  plus  grande  quan- 
tite  d’alkali  &  de  talc  avec  le  cuivre  ^ 
&  fi  on  les  fait  fondre  a  plufieurs  re- 


prifes :  cependant  tout  ce  que  vous 
obtenez  ne  differe  pas  de  ce  que  pro- 
duifent  le  verre  ordinaire ,  les  cendres  , 
le  fable ,  le  quartz ,  la  pierre  ponce  5c 
les  cailloux, joints  a  I’alkali  &  au  cuivre, 
5c  foumis  aux  memes  epreuves. 

Comme  Becker  recommande  d’em- 
ployer  principalement  I’antimoine  & 
le  bifmuth  pour  la  metallifation  du 
talc  5c  des  autres  pierres  minerales  qur 
font  comme  lui  refracftaires  ,  j’ai  fait 
en  confequence  les  effais  fuivans.  J’ai 
pouffe  le  talc  5c  I’antimoine  en  poids 
egal  a  un  feu  violent ,  mais  j’en  ai  tire 
une  made  cendree,  poreufe,  qui  fem- 
bloit  n’avoir  point  ete  fondue,  5c  qui 
n’avoit  pas  I’eclat  ordinaire  du  regule, 
que  la  violence  du  feu  avoir  entiere- 
ment  detruit.  Le  meme  feu  a  reduit 
une  partie  de  talc  avec  trois  parties 
d’antimoine  cru  en  une  made  noire 
compade  ,  mais  qui  refiftoit  a  une 
fufion  coulante.  Mais  le  talc  calcine 
avec  le  nitre  5c  le  tartre  ,  edulcore  5c 
fondu  avec  I’antimoine  a  un  feu  me¬ 
diocre  ,  s’efl  reproduit  fous  I’apparence 
de  la  pierre  de  come  ou  de  filex ,  afles 
dur  pour  faire  feu  centre  I’acier. 
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J’ai  mele  aufii  une  partie  de  talc  avec 
deux  parties  de  regule  d’antimoine  , 
mais  un  feu  violent  n’en  a  tire  que  des 
fcories  dures ,  &  un  peu  de  regule  dif* 
perfe  dans  ces  fcories.  A  la  furface  il  y 
avoit  une  poulTiere  alfez  friable  ,  & 
plus  haut  on  appercevoit  des  fleurs. 
J’ai  encore  fondu  enfemble  deux  par¬ 
ties  de  talc  folaire ,  autant  de  regule 
d’antimoine  &  une  de  flux  noir ,  mais 
il  n’en  eft  refulte  qu’une  mafle  noire, 
friable ,  qui  n’avoit  pas  conflue  d’une 
maniere  compafte.  Dans  la  penfee 
qu’en  prenant  une  plus  grande  quantite 
de  flux  noir  5c  de  regule  ,  je  reuflirois 
mieux  ,  j’employai  une  autre  fois  une 
partie  de  talc  folaire  ,  deux  parties  de 
regule  d’antimoine  &  deux  parties  de 
flux  noir ;  mais  dans  cette  proportion 
tout  flit  brule  ,  5c  il  refta  une  rnafle 
compaifte  d’un  jaune  cendre  5c  reluifant 
partout ;  mais  cette  compofltion  s’ eft 
aufli  brCilee  entierement ,  5c  a  ete  re- 
duite  par  la  calcination  en  une  pouf- 
flere  d’un  blanc  cendre ,  a  la  furface  de 
laquelle  paroiflbic  une  couleur  jaune# 
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Expdrimcespyrotechniqiiesfur  la  Topaie 

de  Saxe, 


Introduction. 

CEux  qui  ont  employe  jufqu’a  pre- 
ient  le  fecours  de  la  Chymie  pour 
penecffcr  dans  le  fanauaire  de  la  nature 
n’ont  fait  qu’un  tres-pecic  nombre  d’ex! 
periences  pyrotechniquesfur  les  pierres 
precieufes  ;  rebut^  en  partie  par  leur 
prix  excellif ,  en  partie  par  Topinion 
vulgaireque  le  feu  n’a  aucune  prifefur 
des  corps  aufli  folides  &  compaae.  II  y 
a  pourtant  quelques  Chymiftes  qui  ont 
feit  des  eflais  fur  les  pierres  colorees, 
dans  la  vue  d’en  feparer  les  parties  oii 
refide  la  couleur  ,  &  de  les  appliquer 
a  quelques  ufages  de  Medecine  (i). 

_  ( I )  Les  Alchymiftes  qui  one  travaille  les 
pierres  CO  orees  ,  n’avoienc  d’autre  butque  d’y 
trouver  l  ame  de  Tor  ;  mais  cetce  arae  leur  a 
tou  jours  echappe. 
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Neanmoins  &  malgre  toute  la  va- 
riete  de  leurs  menftrues ,  ils  ont  pour 
I’ordinaire  manque  leur  but ,  puifque 
les  teintures  qu’ils  ont  extraites  ,  ne 
doivent  pour  la  plupart  leurs  couleurs 
qu’aux  mortiers  de  fer  ,  de  cuivre ,  de 
laiton  ou  de  pierre  ,  dans  lefquelles  ils 
pilent  &  reduifent  en  poudre  leurs 
pierres  precieufes ,  ou  aux  parties  olea- 
gineufes  qui  etoient  cachees  dans  le 
menftrue  dobt  ils  fe  font  fervis. 

La  route  que  j’ai  fuivie  ,  en  travail- 
lant  a  la  refolution  des  pierres  precieu¬ 
fes,  melees  avec  des  pierres  &  des  ter- 
res  feches ,  Sc  expofees  a  un  feu^  vio¬ 
lent ,  ed  telle  que ,  loin  d’avoir  ete  em¬ 
ployee  avec  fucces  pr  d’autres  ,  il  y 
en  a  meme  tres-peu  a  qui  elle  foit  feu- 
lement  venue  dans  I’efprit.  Cependant 
le  celebre  Henkel ,  qui  a  tant  acquis  de 
reputation  par  fes  travaux  metalliques , 
ne  fe  laiflant  rebuter  ni  par  de  prix  des 
pierres  precieufes,  ni  par  le  prejuge 
dont  j’ai  parle  ,  mit  la  main  a  f  oeuvre , 
Sc  tenta,  par  le  moyen  de  diverfes  ex¬ 
periences,  de  fe  mettre  mieux  au  fait 
de  la  nature  de  ces  pierres.  On  trouve 
plufieurs  chofes  remarquables  a  ce  fu- 
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jet  dans  fon  Traite  de  VOrigine  des 
Pierres,  Ouvrageconcis,  mais curieux. 
Je  vajs  fui vre  fon  exemple ,  dans  i’efpe- 
rance  douvrir  une  voie  6c  d’indiquer 
une  methode  a  d’autres  Amateurs  des 
produits  de  la  Nature  plus  riches  que 
moi ,  que  mon  travail  pourra  engager 
a  loumetcre  d’autres  pierres  precieufes 
aux  memes  epreuves ,  &  a  repandre 
ainfi  un  plus  grand  jour  fur  cette  par- 
tie  de  la  Phyfique.  ^ 

Ayant  choifi  la  copaze  pour  I’objet” 
de  mes  recherches ,  il  fuffira  d’indi- 
quer  ce  que  ceux  qui  ont  ecrit  fur  lex 
pierres  precieufes,  en  difent  d’un  com- 
mun  accord  de  plus  remarquable. 


E  C  T  I  o  N  I. 


Les  Anciens  ont  confondu  la  topaze 
avec  le  chryfolithedc  le  chyfopathion , 
luivant  qu’elle  etoit  plus  jaune,ou  qu’elle 
tiroic  du  jaune  au  verd.  Comme  cette 
confufion  n’a  aucun  rapport  a  mon  buc 
principal,  on  peut  confulter  la-delTus 
liootius ,  6c  d’autres  Auteurs. 

On  dit  que  cette  pierre  tire  fon  nom 
de  1 1  le  de  Topazos  dans  la  Mer  rouse, 
ou  elle  Ce  trouve  enaflez  grande  abon. 
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dance ;  mais  elle  fe  rencontre  auffi  au- 
jourd’hui  dans  divers  autres  endroits  des 
Indes ,  dans  I’lfle  de  Chitis  aupres  de 
r Arabie  Heureufe ,  en  Ethiopie ,  au 
Perou,  &c. 

On  la  diflingue  en  topaze  orientale 
&  occidentale ;  mais  les  dernieres  font 
beaucoup  moins  precieufes ,  plus  mol- 
les ,  &  ne  jettent  pas  le  meme  feu  que 
les  autres.  On  en  trouve  beaucoup  de 
cette  efpece  en  Boheme. 

Volckmann,  dans  laSilefie  fouter- 
reine,  donne  f enumeration  des  lieux 
qui  en  fourniffent ;  telles  font  les  Mon- 
tagnes  des  Geans ,  ou  Riefingeburge , 
aupres  du  grand  Lac,  le  mont  Kom- 
mer  ou  Gomber  aupres  de  Schrei- 
berfau ,  le  mont  Kynaftderrierele  Cha¬ 
teau  ,  &  au-deflbus  de  Kynaft ,  pres 
de  Hermdprff ,  a  la  colline  nommee 
Zeijigen-Hugel ,  dans  le  voifinage  de 
Schemiedeberg  ,  &  dans  les  rivieres 
d’Yfer  &  de  Zacken, 

^  Parmi  les  topazes  de  Boheme  prin- 
cipalement,  il  s’en  trouve  plulieurs  fi 
molles,  qu’on  pourroit  les  ranger  parmi 
ces  matieres  qui  portent  le  nom  de 
Fluor ‘j  dcquoique  quelques  -  unes  de 
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celles  de  la  Silefie  dont  on  vient  de  par¬ 
lor  ,  aient  afl'ez  de  durete  &  d’eclat, 
cependanc  elles  ne  fe  trouvent  pas  en 
auffi  grande  quantite  qu’en-  Saxe ,  ou 
on  les  a  decouvertes  il  n’y  a  pas  long- 
temps. 

M.  Henckel  en  parle  dansleTraite 
que  nous avons cite,  &  danslequatrie- 
me  volume  du  Recueil  intitule  ABa 
P hyJico-Medica  ;  ily  dit  qu’elles  fe  trou¬ 
vent  aflezabondamment  dans  le  Voigt- 
land,  a  la  montagne  nommee  5’cAnec- 
kemberg,  aupres  de  la  colline  de  Tan- 
neberg,  a  deuxmilles  d’Auverbach ,  ou 
elles  fe  trouvent  dans  une  marne  jaune, 
&  avec  le  cryftal  de  roche ,  dans  les  fen- 
tes  d’un  rocher  fi  dur  ,  qu’on  peut  fe 
fervir  des  morceaux  de  ce  rocher  pour 
entamer  &  brifer  meme  la  topaze.  La 
couleur  de  cette  topaze  ell  plus  ou 
moins  jaune ,  a  peu  pres  tirant  fur  celle 
d’un  petit  vin  pale.  Le  cote  inferieur 
par  lequel  elle  tient  au  rocher ,  ell  pour 
I’ordinaire  plus  trouble  Sc  plus  obfcur, 
mais  vers  la  pointe  la  couleur  devient 
plus  nette  Sc  plus  tranfparente.  Le  tiflii 
en  eft  fort  compare  Sc  difpofe  par  la¬ 
mes  }  CO  qui  lui  eft  commun  avec  le 
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diamant  &  le  faphir.  La  figure  en  eft 
prifmatique  ,  a  quaere  angles  inegaux. 
Enfin  I’eclat  <Sc  la  durece  en  font  celles , 
que  fuivant  Henckel  ,  &  au  rapport 
meme  de  ceux  qui  polifient  les  pier- 
res  ,  cette  topaze  ne  cede  en  rien  a  fq- 
rientale.  On  I’appelle  communemenc 
Sckneckentopas  ,  a  caufe  de  fon  lieu 
natal. 

Comme  on  peut  fe  procurer  une 
quantite  affez  confiderable  de  topazes 
de  cette  efpece ,  je  I’ai  choifie  pour  en 
faire  le  fujet  des  experiences  fuivantes. 
Pour  partir  d’abord  de  fes  qualites  ex- 
terieures,  ilfaut  fpavoir  que  fa  couleur 
ordinaire  eft  d’un  jaune  pale ,  quoiqu’il 
s’en  trouve  aufli  de  verdatres ,  &  que 
quelques-unes  aient  fi  peu  de  jaune, 
qu’on  ne  les  diftingue  des  cryftaux  que 
par  une  legere  noirceur  &  par  leur  du- 
rete  finguliere. 

A  regard  de  cette  durete ,  ce  n’eft 
pas  une  chofe  inconnue  qu’elle  refifte  a 
la  lime ,  &  meme  qu’apres  le  diamant, 
le  faphir  &  le  rubis ,  cette  pierre  pafle 
pour  la  plus  dure ;  auffi  fe  vitrifie-t-elle 
tres-difficilement ,  &  fi  on  latraite  com- 
me  le  cryftal  de  roche  ,  au  lieu  de  fe 
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vitrifier ,  elle  femble  plutot  incliner  a 
la  calcination. 

On  s’apper^oit  d’abord  de  cette  du- 
rete,  ft  Ton  expofe  au  feu  par  forme  de 
digeftion ,  ou  pour  en  faire  I’extradion, 
un  cryftal  brun  qui  ait  I’apparence  de 
la  topaze  (2). 

Etant  auffi  fort  dijfficile  par  la  meme 
raifon  de  brifer  cette  pierre  par  le  pi- 
Ion ,  &  cette  operation  detachant  une 
quantite  conliderable  de  parties  du 
mortier  de  metal ,  il  faut ,  apres  I’avoir 
pile ,  leparer  ces  parties  qui  fe  font  me¬ 
lees  a  la  pouffiere  de  la  topaze ,  en  fe 
fervant  de  I’eau-forte  ou  de  I’efprit  de 
vitriol  ,  &  bien  edulcorer  le  refte ,  (i 
Ton  veut  avoir  une  poudre  bien  pure  ; 
ou  bien  ,  ce  qui  vaut  encore  mieux,  il 
faut  faire  rougir  a  plufieurs  reprifes  la 
topaze  dans  un  feu  violent ,  dc  l’eteindre 
chaque  fois  dans  Teau  froide ,  ce  qui  la 
fait  eclater  infenfiblement  en  petites 
lames ,  &  la  rend  plus  friable  &  feuil- 
lee ,  de  maniere  qu’on  peut  enfuice  la 


(2)  J’avoue  que  cec  endroit  tne  paroit  afTe* 
obfcur]  il  me  femble  que  M,  Pott  veut  com¬ 
parer  ce  cryftalbruna  la  topafe,  &  qu’d- cette 
^preuve  ils  fe  reflemblent  tous  deux. 

reduire 
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reduire  plus  aifement  en  poudredans 
un  mortier  de  fer  bien  net  &  bien 
poli(3). 

^  Apres  ce  qu’on  vient  de  dire  ,  il  ed 
aife  de  conclure  que  le  feu  meme  le 
plus  violent  ne  %auroit  reduire  notre 
pierre  dans  un  etac  de  fluidite.  Cepen- 
dant  fa  confidence  en  eft  confiderable- 
ment  alteree ,  car  en  I’expofant  feule- 
ment  a  un  feu  vehement  Sc  continue 
pendant  long-temps ,  elle  perd  route  fa 
tranfparence  &  tout  fon  eclat ;  fa  cou- 
leur  devient  femblabJe  a  du  lait  trou¬ 
ble  ,  la  cohefion  de  routes  fes  parties  fe 
derange  ,  elle  s^effeuille  ,  elle  devient 
friable  ,  Sc  Ton  pourroit  la  comparer 
pour  ces  effets  au  gypfe  ou  au  fpath. 
Mais  il  arrive  les  memes  chofes  au  dia- 
mant  &  au  faphir  ,  lorfqu’on  les  foumet 
de  meme  a  Tadion  du  feu. 

Dans  les  experiences  done  que  je 
vais  rapporter ,  je  n’ai  employe  que  de 
la  topaze  deSaxe  ,  que  j’ai  pulverifee, 
apres  I’avoir  rendue  friable  en  la  calci- 
nant  Sc  I’deignant  a  diverfes  reprifes  ; 


(1)  Et  fans  doVjtte'pnlevefWec  la  pieife  d’ai- 
le  peu  de  fet  qui  y  peut  etre  encore. 

Tome  IV,  D 
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Sc  je  I’ai  mife  a  un  feu  veritablement 
violent  ,  &  continue  pendant  unaffez 
longefpace  de  temps. 

Section  II. 

Comme  le  fel  alkali  depute  montre 
ordinairetnenit  aflfez  d’efficace  dans  les 
operations  de  cette  nature ,  j’en  ai  d’a- 
bord  fait  un  mdange  avec  la  topaze , 
en  employant  parties  egales  ,  mais  je 
n’ai  pu  parvenir  a  la  fondre ;  lamatiere 
fe  reuniifoit  feulement  fouiunecouleur 
d’un  jaune  pale.  .Deux  parties  d’alkali 
avec  une  de  topaze  ont  pareillement 
relift^  ala  fufion.  Trois parties  d’alkali 
cauftique  faifoient  verdir  la  maffe  , 
mais  fans  amolliffement.  Quatre  parties 
d’alkali  n’ont  encore  produit  rien  de 
liquide ,  mais  il.eft  refulte  une  legere 
combinaifon  de  ces  matieres  qui  etoit 
d’une  couleur  tirant  fur  le  .bieu.  Avec 
huit  parties  d’alkali ,  la  fbnte  a  com¬ 
mence  de  s’executer  ,  quoique  foible- 
ment  &  fous  I’apparence  exterieure  d’al- 
batre  blanc.  Enfin  meme  dix  parties 
d’alkali  avec  une  partie  de  topaze  n’ont 
pu  parvenir  a  un  flux  tranfparent ,  la 
plus  grande  partie  de  I’allili  s’etant 


Sur  la  Topa^e  de  Saxe.  y<y 
echappee  a  travers  le  creufet,  au  lieu 
de  farmer  avec  la  topaze  la  concretion 
que  je  defirois. 

Je  n’avois  pas  lieu  de  m’attendre  a 
cette  iifue  ,  puifque  tous  ceux  qui  one 
eerie  quelque  chofe  fur  cette  matiere, 
alTurent  que  les  pierr^s  meme  les  plus 
dures  donnent  a  la  fin  par  la  force  du 
feuune  maffe  qui  conflue  parfaitemenc, 
pourvu  qu’on  les  mele  avec  une  quan- 
tite  fulffante  de  fel  alkali.  J’ajoutai 
aulTi  a  ces  melanges  une  partie  de  fel 
common,  avec  tout  aufii  peu  de  fucces. 
Mais  il  en  edtout  autrement ,  quand  a 
une  portion  de  fel  alkali  on  mele  un 
peu  de  borax  calcine  ;  en  fuivant  cette 
methode  ,  la  topaze  fe  liquefie  parfai- 
tementde  prend  la  forme  d’agathe  blan¬ 
che,  La  partie  qui  eft  au  fond  du  creu¬ 
fet,  eft  au  reftebeaucoup  plus  tranfpa- 
rente  que  celle  de  deft'us ,  pourvu  feu- 
lement  qu’on  ait  employe  des  portions 
egales  de  topaze  ,  de  fel  alkali  &  de 
•  borax. 

Deux  parties-  meme  de  topaze  avec 
une  partie  de  fel  alkali ,  dc  une  partie 
de  borax  ,  parvjennent  a  une  entiere 
fufion  d’une  tres-belle  tranfparence  dc 
Dij 
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d’une  couleur  qui  tire  furlejaune.  Que 
ii  Ton  ajoute  a  la  meme  proportion  un 
peu  de  cryftaux  de  verd-de  gris ,  alors 
la  malTe  apres  la  fufion  revet  Tappa- 
rence  d’agathe  blanche ,  &  il  paroit  en 
meme  temps  quelques  grains  de  cuivre 
reduit.  Quatre  parties  de  topaze  avec 
deux  de  fel  alkali  &  une  de  borax  , 
confluent  aufli  parfaitement.  Si  Ton 
joint  a  cette  proportion  une  tres-petite 
portion  de  fafre,  il  en  refulteune  cou¬ 
leur  tantot  brune  ,  tantot  noiratre.  Le 
borax  eft  done ,  pour  ainfi  dire ,  le  lien 
de  reunion  entre  ces  deux  extremites  , 
ou  ce  qu’on  appeile  le  moyen  d’appro- 
priation. 

Il  arrive  precifement  les  memes  cho- 
fes  a  la  topaze  jointe  au  nitre  ;  quelque 
proportion  qu’on  y  emploie,  ces  ma- 
tieres  refiftent  a  la  vitrification.  Mais 
quand  on  joint  a  ce  melange  du  borax 
dans  une  proportion  convenable ,  alors 
il  fe  fond  Sc  fe  reunit  parfaitement.  Par 
cxemple ,  une  once  de  topaze  avec  une 
demi'Once  de  nitre  Sc  fix  dragmes  de 
borax  ,  ne  confluent  pas  encore  dans 
une  union  parfaite ,  a  moins  qu’on  n’y 
ajoute  quelque  fubftance  metallique. 
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Ce  qui  faic  que  deux  onces  de  topaze 
avec  une  once  de  nitre  &  une  demi- 
once  de  borax ,  en  y  joignant  quarante- 
cinq  grains  de  cryftaux  de  verd-de- 
gris,  &  vingc  grains  d’hematite,  con¬ 
fluent  parfaitemenc ,  quoique  la  malTe 
prenne  une  couleur  rouge  denuee  de 
tranfparence. 

Si  au  lieu  de  verd-de-gris  &:  d'hema- 
tite  vous  y  melez  un  peu  de  pourpre 
d’or  ,  le  produit  rougit  de  meme  fans 
tranfparence  ,  mais  les  grains  d’or  re- 
duits  fous  une  forme  brillante  ,  nagent 
a  la  furface  de  la  mafle.  De  plus,  en 
expolant  a  un  feu  convenable  des  por¬ 
tions  egales  de  topaze  ,  de  nitre  &  de 
borax ,  elles  fe  reuniflent  en  une  mafle 
d’un  beau  jaune  ;  mais  il  faut  que  le 
creufet  foit  d’une  bonne  capacice  ,  au- 
trement  cette  matiere  deborde  aife- 
ment.  De  meme  encore  fi  Ton  mele 
enfemble  huit  parties  de  topaze  &  au- 
tant  de  nitre  ,  avec  quatre  parties  de 
borax  &  une  partie  de  cryftaux  de 
yerd-de  gris  ,  apres  que  ces  matieres 
ont  conflue  ,  il  en  refulte  une  mafle 
rouge  fort  femblable  a  de  la  cire  d’Ef^ 


II  y  a  plus ;  le  borax  feul  fuffir  pour 
rnettre  la  topaze  en  flux ;  car  deux  par¬ 
ries  de  topaze  avecune  parcie  de  borax 
calcine  commencent  deja  a  fe  lique- 
fier  ,  (Sc  fe  converciflent  en  une  efpece 
d’ecume ,  qui  prend  la  couleur  de  por- 
celaine  blanche.  Si ,  par  exemple  ,  a 
fix  dragmes  de  topaze  &  trois  dragmes 
de  borax  je  mele  deux  dragmes  de 
verd  de  montagne  ,  alors  la  made  fe 
teint  d’une  couleur  verte  ,  mais  elle 
deborde  facilement  le  creufet.  Parties 
egales  de  topaze  &  de  borax  confluent 
en  une  mafle  aflez  belle  &  tranfparente 
d’u  ie  couleur  tirant  fur  le  jaune.  L’effet 
eft  encore  plus  parfait ,  &  la  tranfpa- 
rence  pl-js  grande,  quand  il  y  a  deux 
parties  de  borax  fur  une  de  topaze. 

Le  fel  admirable  de  Glauber  a  peu 
de  pouvoir  fur  le  fujet  que  nous  exami- 
nons.  Trois  parties  de  ce  fel  melees 
avec  une  partie  de  topaze  refiftent  en- 
tierement  au  flux  ;  mais  en  y  joignanc 
quelque  portion  de  borax ,  letout  con- 
flue  &  s’unit  etroitement  fous  une  cou¬ 
leur  pareille  a  celle  de  la  porcelaine. 

Le  fel  fufible  microcofmique  atta- 
que  aflez  promptement  la  topaze  j  car 
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deux  parties  de  ce  fel  melees  avec  une 
partie  de  topaze  ,  s’uniffenc  deja  affez 
bien  par  le  moyen  du  flux.  En  ajouranc 
a  ce  melange  un  peu  de  fafre ,  il  prend 
une  couleur  de  lak  bleuatre.  Si  au  lieu 
de  fafre  on  fe  fert  de  cuivre  precipite. 
de  I’eau-forte  par  le  fel  alkali ,  alors  il 
en  refulte  une  couleur  verdatre ,  &  les 
pecks  grains  de  cuivre  reduit  fe  mon- 
trent  a  la  fur  face  du  mdange  (4) . 

Mais  en  faifant  fondre  une  once  & 
demie  de  topaze  avec  fix  dragmes  de 
ce  fel  &  trois  dragmes  de  verd  dernon- 
tagne  ,  route  la  couleur  verte  s’eva- 
nouit ,  &  il  lui  lui  fucaede  une  couleur 
de  laic  ciranc  fur  le  jaune.  Si  vous  em- 
ployez  parties  egalesde  topaze  &  de  ce 
fel  microcefmique ,  la  colliquation  f^ 
fait  encore  pluspromptement  &  mieux; 
la  raafle  fondue  prend  de  meme  une 
couleur  bleue  avec  le  fafre. 

.  Ayant  fubftkue  au  fafre  de  la  pour- 
pre  d’or ,  il  en  refultok  une  couleur  d’un 


('4)  On  trouvera  dans  la  premiere  Differta- 
tion  dutroifieme  Volume  ce  qui  concerne  plus- 
par  riculieremenc  la  topaze  trainee  avec  le  fel 
d’urine ;  cette  Differtation  etant  pofterkure  a- 
celle  qui  nous  occupe  ici» 

Div 
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blanc  jaunatre ,  Sc  !a  flamme  vive  n€ 
lui  donnoit  aucune  augmentation  de 
couleur ,  comme  cela  arrive  ordinaire- 
ment  au  rubis  en  flux  (5)  ;  on  voyoic 
aulTi  I’orreduiten  petits  grains.  Au  con- 
traire  deux  parties  de  ce  fel ,  avec  une 
partie  de  topaze  ,  confluerent  a  la  ve- 
nte  parfaitement ,  mais  elles  ne  paru- 
rent  pas  aufli  tran^arentes  que  les  pre- 
rnieres,  &revetirent  I’apparence  d’aga- 
the  blanche.  ^ 

Section  III. 

Par  rapport  au  melange  de  la  topaze 
avec  les  diverfes  efpeces  de  verres,  fans 
m’arreter  aux  plus  communs ,  j’ai  d’a- 
bord  mele  dela  topaze  avec  une  egale 
portion  de  verre  d’antimoine  ;  il  s’en 
efl  forme  une  mafle  jaunatre  qui  s’^e- 
voit  en  forme  d’ecume  ,  Sc  d’une  {i 
grande  durete  ,  que  ,  frappee  contre 
1  acier  ,  il  en  fortoit  des  etincelles. 


(5)  La  mafle  du  rubis  artificiel  eft  blanche 
quand  on  la  tire  du  creufet ,  Sc  elle  ne  fe  colore 
que  quand  a  moitie  condenf^e  on  I’expofe  a 
la  poiiue  d’une  iflammequ’on  entrecient  avec  da 
bois  bien  fee ,  dans  un  fourneau  de  verrerie  ou 
autre ,  de  maniere  que  cecte  flamme  donne  ea 
plein  fur  le  verre  de  rubis* 
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Deux  parties  du  meme  verre  avec  une 
de  topaze  jauniffoic  de  meme  ,  &  la 
maffe  s’elevoic  beaucoup. 

Mais  la  chaux  de  plomb  montre  ici 
line  beaucoup  plus  grande  efficace ;  car 
deux  parties  de  topaze  avec  une  parcie 
de  minium  confluent  en  une  mafle 
blanche  comme  de  la  porcelaine ,  &  la 
mafle  rend  des  etincelles.  Les  memes 
matieres ,  a  parties  egales ,  confluoient 
pareillement  ,  mais  fous  une  couleur 
plus  jaunatre.  Enfin  deux  parties  de- 
minium.  avec  une  de  topaze  fe  change- 
rent  en  une  malle  jaune  &  tranfparente , 
qui  donne  encore  aflez  d^etincelies.  A 
ce  melange  j’ai  joint  une  portion  de 
cuivre  precipite  de  I’eau-forte  par  un 
alkali ,  ce  qui  m’a  donne  une  maife  en' 
flux  alTez  liquide ;  mais  la  couleur  etoit 
d’un  rouge  fans  tranfparence  ,  &  I’on 
voyoit  a  la  furface  des  grains  de  plomb 
reduit. 

Comme  Glauber  recommande  fim 
gulierement  dans  fes  Ecrits  la  chaux  de 
plomb  faturee  par  I’acide  du  vitriol , 
Comme  un  mOyentres-propre  a  la  fu- 
fion  des  pierres  precieufes,  j’en  ai  done  fa- 
turi  du  minium  en  le  cohobant  dans  un. 

Dy 


pareil  poids  d’huile  de  vitriol  ;  apres 
quoi  une  partie  de  cette  chaux  avec 
deux  parties  de  topaze  n’ont  forme 
qu’une  liaifon  tres- mediocre  ,  &  it 
en  a  ete  de  meme  de  parties  egales. 
Iplnfin  deux  parties  de  cette  chaux  avec 
une  partie  de  topaze  ont  conflue  a  la 
verite  d’une  maniere  aflez  liquide  ,  Sz 
ont  pris  une  couleur  jaune  allez  tranf- 
parente ,  mais  on  y  apper^ok  pourtant 
quelques  foufflures.  Cependanten  com- 
parant  ces.  experiences  avec  les  prece- 
dentes  ,  les  produits  n’en  etoient  pas 
meilleurs  qu’avec  le  minium  feul  ;  ils 
etoient  meme  d’une  moindre  bonte. 

Cela  me  determina  a  faire  un  effai 
avec  I’arfenic  fixe  par  I’huilede  vitriol, 
dqnt  je  mis  une  partie  avec  deux  par¬ 
ties  de  topaze,  ou  meme  parties  ega¬ 
les  ;  je  melaiauffi  deux  parties  de  chaux 
d’arfenic  avec  une  de  topaze,  mais  au^- 
cun  de  tons  ces  melanges  ne  voulut  fe 
red u ire  en  flux,  encore  moins  acquerir 
de  latranfparence,  &  ces  compofitions 
demeurerent  routes  troi^,  Icgerement 
unies,  elles  acquirent  feulement  une  ex¬ 
treme  blancheur.  J’enveloppai  auflldes 
topazes  entieres ,  5c  non  brifees ,  dans- 


Sur  la  Topa^e  de  Saxe,  ^  S } 
cette  chaux  d’arfenic ,  &  je  les  mis  aa 
feu  ;  mais  lotfque  ]q  les  en  tirai ,  les 
topazes  etoient  a  la  verite  d’une  par- 
fake  blancheur  ,  com  me  de  la  craie  , 
mais  elles  devinrent  friables  &  fe  fen- 
direnc  en  pures  feuilles. 

Le  minium  faifant  un  fi  bon  effet , 
par  comparaifon  a  I’arfenic  ,  je  crus 
qu’il  ecoit  a  propos  de  faire  des  elTais- 
avec  d’autrcs  chaux  metalliques.  La 
topaze  avec  une  egale  portion  de  cen- 
dres  de  cuivre  ,  conflua  parfaitemenc , 
mais  cela  donna  une  couleur  rouge 
cgmme  celle  des  dernieres  fcories  du 
cuivre  ,  qui  fe  manifeftenc  ordigaire- 
menc  dans  I’eliquation  de  I’argent  par 
le  plomb ,  par  la  voie  feche.  De  meme 
-encore  une  once  de  topaze  avec  uhe 
demi-once  de  fel  alkali,  &  trois  drag- 
mes  de  verd  de  montagne ,  ont  donne 
un  flux  parfait,  mais  la  couleur  en  itoit 
blanchatre  avec  des  ta'ches  jaunes ,  &  il 
y  avoir  des  foufflures  eparfes  de  cote  & 
d’autre. 

Au  contraire  la  topaze  avec  une 
demi-partie  de  lune  cornee  produit  une 
made  d’un  jaune  tirant  fur  le  rouge  ^ 
mais  qui  ne  peuc  etre  mife  en  flux.  Pa- 
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reillement  deux  parties  de  topaze  ave^e, 
une  parcie  d’argenc ,  qui  a  ete  precipice 
de  I’eau  -  forte  par  le  fel  alkali ,  en  les 
remettanc  paroiflbient  unies  d’une  ma- 
niere  alTez  etroite,  mais  elles  refufoiene 
de  fe  mecrre  parfaicemenc  en  flux  ,  & 
la  mafle  offroit  un  fpedacle  agreable,, 
a  caufe  de  I’argent  reduit  en  tres-petits 
grains  done  elle  etoit  parfemee. 

S  E  c  T  I  o  N  I V. 

Les  rapports  de  la  topaze  avec  les 
terres  primitives  meritoient  encore 
quelques  eflais.  J’ai  done  mis.  au  feu 
une  partie  de  topaze  avec  deux  parties 
de.craie  lavee,  mais  ces  matieres  n’onc 
fait  que s’unir ecroitement ,-fans vouloir 
fe  mettre  en  flux  ,  maisilen  eflCiirvenu 
un  aflez  bon  avec  trois  parties  decraie ; 
la  couleur  en  etoit  en  partie  blanche., 
en  partie  d’un  blanc  jaunatre ,  fanstranf 
parence ,  pourtant  ,  &  la-  mafle  etoit 
tpute  rempliede  foufBures.  J-ajoutai  am 
meme  melange  quelque  quancite  de 
lune  cornde ,  qui  donna  pendant  le  flux , 
une  couleur  verdatre  ,  Sc  rendit  prom- 
ptement  des  etincelles ,  mais  on  apper- 
ceyoic  Taigpc  reduit.  en  petits  grains.- 
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Pal  encore  mis  dans  ce  melange  da 
verd  demontagne  avec  un  peu  de  bo^ 
rax  ,  &  il  en  efl  refulte  en  partie  uti 
beau  verd  ,  en  partie  du  jaune ,  mais 
qui  n’etoit  pas  parfaicement  tranfparent. 
Au  contraire  la  topaze  avec  quatre  par¬ 
ties  de  craie  ou  de  marbre ,  n’a  foufferc 
aucun  changement.  Et  une  partie  de 
topaze  avec  trois  parties  de  pierre  fpe- 
culaire  MarienglaJJ' ,  n^onc  fait  que 
prendre  quelque  llaifon  foils  une  cou- 
leiir  blanche. 

Quatre  parries  de  topaze ,  autant  de 
craie  d’Efpagne  &  fix  parties  de  fel 
alkali  n’ont  pu  fe  liquefier ;  mais  trois 
parties  de  topaze,  avec  trois  de  fel  al¬ 
kali ,  &  une  partie  de  craie  d’Efpagne, 
fe  font  beaupoup  mieux  mifes  en  flux,e£i- 
formant  cependantune  efpece  d’ecume, 
Pareillement  deux- parties  de  topaze 
de  craie  d^Efpagne  &  d’alkali avec 
line  partie  de  borax  calcine ,  out  con¬ 
fine  fous-rapparence  d’un  blanc  cendrey 
mais  avec  plufieurs  foulfiures.  Enfinfix 
parties  de  topaze  avec  fix- parties  de  fel 
alkali',, deuXide  borax  &  une  partie  de 
craie  d’Efpagne ,  ont  ete  reduites  enun 
fiux  parfaitement  coulant,,  &  I’app^^- 
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t'cnce  etoic  cell^  d’une  belie  agatHs' 
blanchatre* 

Quelque  chofe  de  beaucoup  plu^ 
efficace  &  plus  prompt  encore  ,  c’eft  le 
fpath  fufible ,  quenous  nommons  Flus^ 
i^'path.  Quand  on  en  mele  deux  pariies 
avecune  de  copaze  elles  fe  metcenc  en 
un  fluxteadre,  &  le  produit  prend  uno 
couleur  de  blanc  cendre ;  le  flux  eft  en¬ 
core  plus  parfaic  ,  en  prenarfc  parties 
egales ,  &  la  mafle  reflemble  aTagathe 
la  plus  confiftente.  Deux  parties  meine 
de  topaze  avec  une  partie  de  ce  fpath 
mifes  au  feu ,  reufllrent  mieux  encore 
que  les  operations  pr^cedentes ,  &  pri- 
rent  une  couleur  jaune  ilfez  trahfpa-- 
rente.  -  ^ 

Une  autre  fois  j’ajoutai  a  ce  dernier 
melange  une  quatrieme  partie  de  cryC- 
taux  de  verd-de-gris ,  &  cette  malfe 
aflez  bien  liquefiee  prit  Tapparence  d’o- 
pale  &  d'agache. 

Au  meme  melange  je  joignis  de  noiiw 
veau  quelque  quantite  depourpre  d’or, 
le  flux  fe  fit  tout  de  meme ,  mais  le 
produit  reflembloit  a  de  I’agathe  blan¬ 
che  ,,  fans  que  la  flamme  vive  put  le 
teindre  en  rouge  ,  &  Ton  voyoit  a  la 
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furface  des  grains  d’or  reduits.  J’ai  deja. 
eu  d’aucres  occafions  dans  ma  Litho- 
geognofie  de  remarquer  ce  pbeno- 
mene  curieux ,  dans  lequel  Tor ,  qui  eft 
le  plus  pefanc  de  tous  les  corps ,  lorf- 
qu’on  I’expofe  a  ur.e  forte  fulionde  cette 
nature  &  a  la  violence  du  feu ,  s’eleve 
tellement  qu’il  occupe  route  la  fuper- 
ficie  de  la  made  &  s’y  arrete  ,  quoique 
routes  les  autres  cHofes  qui  entrent  dans 
ce  melange  n’aient  aucune  proportion 
de  pefanteur  avec  Iui«. 

Pour  conclure,  j’ai  pris  quatre  par- 
ties  de  craie  lavee  &  trois  parties  de 
notre  fpath ,  que  j’ai  melees  fort  exac- 
tement,  &  ayant  enfuite  pile  deux  par¬ 
ties  de  ce  m^ange  avec  une  partie  de 
topaze ,  je  les  ai  expofees  aun  feuordi* 
naire  ,  auquel  elles  fe  font  mifes  aflez 
promptement  en  flux ,  en  donnant  un 
produit  de  couleur  de  lait ,  &  relTem- 
blant  al’opale.  Des  parties  egales  ds  ce 
melange  &  de  topaze  ont  donne  aufli 
un  flux  parfait,  d’un  jaune  tranfparent 
par  en  haut ,  mais  par  en  bas  d’une  cou¬ 
leur  de  laic  tirant  fur  I’opale.  Enfin  une. 

partie  de;  ce  melange  contre  deux  par-^ 
ties,  de  topaze donnoic  le  plus  beau  de- 
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ces  troi»  produits  ,,  d’une  ferme  condf- 
ten£e  8c  d’une  belle  traniparence  jaune 
^  cen’efl:  que  vers  le  bas  il  tiroit  un  peu^ 
fur  la  couleur  de  lair- 

Conclusion^. 

Je  me  flatte  que  les  Experiences  que" 
}e  yiens  de  rapporter  ,  feront  propres  k 
guider  dans  I’analyfe  des  pierres  pre- 
cieufes  au  feu,  8c  qu’elles  fervironc  en 
meme  temps  a  prouver  que  les  plus 
dures.  d^enrre  ces  pierres  ne  font  pas 
auffi  intraitables  5c  indomptables  qu’on 
fe  I’imagine  vulgairement. 

On  pourra  fe  convaincre  par  le  me¬ 
me  moyen  que  KuncRel d’ailleurs  ft 
exad  8c  fi  experimente  dans  ces  fortes 
de  travaux ,  s'eff  trompe ,  lorfqu’il  avan- 
ee  dans  fon  Art  de  fa-  Verrerie ,  qu’if 
eft  impodible  de  conduire  des  pierres 
precieules  dures  a  une  vditable  vitrifi¬ 
cation  ,  5c  que  leur  poulliere  tout  au. 
plus  peut  fe  rader  parmi  les  friites  du 
verre.  J’ai  montr.e  au  contraire  dans- 
mes  Experiences  precedences  qu’il  y 
a  ,,  non  une  feule  ,  mais  plufieurs  me- 
thodes  differences  pour  donner  a  ces 
pierres  un  fluxparfaic,  5c  en  faire  une; 
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snaflfe  de  la  plus  grande  tranfparence^^ 
ee  qui  eft  la  vraie  marque  caraderifti- 
que  d’une  parfaite  folution  au  feu  (6). 

II  ne  faut  pourtanc  pas  diffimulec 
qu’il  eft  impoffible  d’execucer  ces  Ex¬ 
periences  au  fourneau  ordinaire  de  vi¬ 
trification  ;  le  feu  de  ce  fourneau  eft 
trop  foible  ,  quand  meme  on  y  expo- 
feroit  les  matieres  en  queftion  pendant 
un  long  efpace  de  temps. 


{6)  Et  que  le  borax  ,  le  minium  &  le  fpath- 
fufible  font  les  trois  intermedes  qui  ont  lemieux 
rdufli  a  M,  Pott. 
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IV'.  DISSERTATION, 

Examen  pyrotechnique  de  la  Pierre 
nommeepar  lesAnciens  Steatites, 

&'  en  Allemand  Speckftein. 


Section  I. 

AYant  traite  dans  I’Ouvrage  Alle¬ 
mand  que  j’ai  public  fous  le  titre 
de  Litkogeognofie  ,  des  quatre  princi- 
paux  genres  de  pierres  &  de  terres  fim- 
ples ,  fuivant  leurs  rapports  au  feu ,  aux 
menftrues ,  aux  fels ,  aux  verres  Sc  au.x 
terres ,  j  ai  cru  ne  pouvoir  rien  faire  de 
plus  propre  a  eclaircir  davantage  mon 
fujet ,  &  a  fournir  une  application  par- 
tkuliere  de  raes  principes,  que  d’exa- 
niiner  a  prefent  une  efpece  finguliere  de 
pierre  ,  &  de  faire  part  au  monde  fpa- 
vant  des  phenomenes  que  j’ai  obferves 
dans  mon  examen. 

Le  fujet  que  j’ai  en  vue  en  ce  Me- 
moire  ell  une  produdion  naturelle  ,. 
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peu  connue  encore  dans  les  Ecoles  des 
Phyficiens  &  des  Medecins  ,  de  forte 
que  fon  nom ,  quoique  tres-ancien ,  fe 
rencontre  fort  rarement  dans  les  Li- 
vres.  Le  nom  grec  Steatites  vient  de 
■2...^.graiJ]e,  lard  (i  )  ,  &  defigne 
en  effet  une  pierre  adipeufe  en  forme 
de  lard ,  ou  bien  une  terre  febac  ee.  Ce 
fontcesapparences  qui  lui  ontfait  don- 
ner  paries  Allemandsle  nom  de  Speck- 
Jlein  ou  Schmeerjlein  (2).  Parmi  les 
Anciens ,  je  ne  trouve  que  Pline  qui  eft 
falTe  une  mention  exprefle ;  c’efl:  dans 
fon  trente-feptieme  Livre  ,  en  parlant 
des  pierres  dont  les  noms  font  derives 
de  quelque  partie  du  corps  humain.  II 
met  de  ce  nombre  la  Steatiten  qui  tire 
fon  nom  des  graijfes  an'unales  y  parce 
qu’en  effet  cette  pierre  eft  exterieure- 
ment  moUe  &  gluante  comme  la  graif 
fe.  LesDefcriptions  qu’en  donnent  Boo- 
tius  dans  fon  Traite  de  Gemmis  ^  5c 
apres  lui  Aldrovandus  dans  fan  Mu^ 
fceum  ,  portent  que  c’eft  une  pierre  du- 

-(-r)-Delaercroit  que  le  mot  grec  fignifie  par- 
ticulierement  fuif. 

(2)  Mots  qui  figuifient  pierre  de  lard  8c  ptetre- 
favomeufe. 


93  Dijfert.  Chym.  di  M.  Pott. 
Jiufcule,  dont  la  fubdance  refTemble  ail 
iujt ,  dun  brun  tirant  furle  rouge,  & 
qui  lorfqu’on  en  frotte  le  bois ,  y  laifTe 
des  traces  blanches.  Tons  ces  caraderes 
eonviennent  en  effet  au  deacites  ex- 
eepte  la  couleur  d’lin  brun  rouge'  qui 
ne  s’y  trouve  pas  alTez  fl,equemment 
pour  que  Bootius  ait  ete  autorife  a  la 
un  caradere  con- 

Aldrovandus  tombe  au/Ti  dans  I’er- 
*;eur  ,  quand  il  affirme  que  la  pierre 
Iteatite  a  quelque  relTemblance  avec  le 
daaylus  idms.  Je  ne  vois  point  cette 
refiemblance ,  <5c  Aldrovandus  dit  lui- 
meme  _^us  bas  que  le  deatites  relTemble 
fort  auGalaaire,  au  Tbyite  Sc  au  Meli. 
tite  ,  que  fa  fubdance  molle  peut  etre 
eomparee  an  fuif,  que  c’ed  une  pierre 
dunufcule  (  3  ).  Theophrade  ne  parle 
pas  expredementa  la  verite  du  deatites 
majs  je  ne  dome  pas  qu’il  ne  Pair  en 
vue ,  quand  il  die  qu’on  trouve  despier, 
les  qui  peuvent  etre  travaillees  en  fculp- 
ture  <Sc  autour;  &ailleurs 33  II  y  ades 

^  en  cela  Boo- 

wus,.  qurdit  la  mame  chofe  &  compare  le  ftea- 
Sites  a  tDuces  ces  efpeces  de  pierres.  ^  = 
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35  pkrres  qui  peuvent  etre  caillees , 

>5  d’autres  qui  font  propres  a  etre  fculp- 
33  tees  &  tournees  ;  plufieurs  meme 
3D  fouffrent  routes  fortes  d’operations , 

33  temoin  oe  fofTile  rond  &  femblable 
3D  a  une  motte  de  terre  qui  fe  trouve  a 
3D  Siphne ,  &  qu’on  creul'e  a  trois  ftades 
3D  de  la  mer.  La  moUelTe  de  fa  confif- 
33  tence  permet  au  Sculpteur  &  au 
33  Tourneur  de  s’en  fervir.  Quand  oa 
33  le  brule  &  qu’on  le  delaye  dansl’hui- 
33  le,  il  devient  fort  noir  &  folide ,  & 
33  on  en  fait  de  la  vaiifelle  de  table  cc. 
On  peut  comparer  a  ce  palfage  cet 
autre  du  trente-fixieme  Livre  de  Pline  , 
ou  il  dit :  DD II  y  a  aSiphne  une  pierre  que 
33  I’on  creufe  &  que  Ton  tourne  pour 
33  en  faire  de  la  vaiflelle  de  cuiline  & 
>3  de  table ,  comme  nous  fpavons  qu’on 
«  en  fait  de  la  pierre  verte  de  come  en 
35  Italic ;  mais  ce  que  la  pierre  de  Siph«y 
33  ne  a  de  fingulier ,  c’efl  qu’etant  natd- 
33  rellement  tres-molle ,  li  on  I’echaufFe 
o>dansl’fauile,elle  devientnoiredc  dure«. 
Ifidore  de  Seville  s’exprime  de  meme 
dans  fon  Traite  des  Origines  :  I’un  & 
I’autre  fe  meprennent  pourtant  en  attri- 
buant  a  I’huile  la  vertu  de  durcir  cecte 


94  C/zym.  de  M.  Pott. 

pierre  ;  vertu  qui  ne  precede  que  du 
feu  (4). 

II  y  en  a  qui  croient  qu’Hippocrate 
meme  a  deja  fait  mention  de  notre 
pierre  ,  parce  qu’il  parle]  en  quelques 
endroits  du  fmtStis  ou  ter  re  fmedlique , 
e’eft-a-dire  terre  propre  a  netcoyer  com- 
me  le  favon.  Mais  Henckel ,  particulie- 
rement  toutes  les  fois  qu’il  parle  du 
fme^is  en  divers  endroits  de  Ton  Traite 
de  la  generation  des  Pierres,  n’entend 
pas  autre  chofe  que  le  fujet  que  nous 
traitonsici,  C’edalui  leul  pareillemenc 
qu’on  peut  attribuer  la  defeription  que 
Lemery  donne  du  fme^is  dans’ fon  Die- 
tionnaire  des  Drogues  (5).  II  me  paroit 
pourtant  plus  vraifemblable  qu’Hippo- 
pocrate  a  eu  en  vue  dans  fes  Ouvrages 


(4)  Pourquoi  rhuile  n’y  contribueroir-elle 
pas  ?  A  n’en  juger  que  par  analogic ,  I’eau  con- 
tribue  a  durcir  Targille.  Le  fteatites  ,  qui  efl 
une  pierre  grade  ,  pourroit  avoir  befoind’hui- 
ie  pour  inter  mede. 

(5)  Le  Traite  d’Henckel  a  paru  en  17J4,  &la 
<3erniere  edition  de  Lemery  etoit  imprimee  en 
1733.  Le  patriotifme  doir-il  I’emporter  fur  la 
bonne  foi ,  &  Hendel  en  feroit-il  moiris  ref- 
pe6t^  des  Chymiftes ,  pour  n’avoir  pas  fourni 
une  defeription  qu’il  eft  impoffible  qu’on  ait  pu 
lui  voler  a  temps  ? 
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cette  efpece  d’argille  graflTe  &  favon- 
tieufe  qui  reflemble  a  ce  qu’on  ap- 
pelle  terre  de  Foulon.  Mais  comme  no- 
tre  pierre  poflede  la  meme  propriete 
de  nettoyer  ,  je  crois  qu’on  pourroic 
Tappeller  affez  bien  fme5lite ,  ou  encore 
mieux  fme^idite. 

Agricola,  Denaturd  Fojplium-,  8c 
quelques  Anglois ,  comme  on  peut  le 
voir  dans  la  P harmacologie  de  Sam. 
Dale  ,  appellent  notre  matiere  terre 
Cimolee,  parce  qu’on  la  tiroic  autrefois 
de  rifle  de  Cimole ,  une  des  Cycladp. 
35  La  terre  de  Cimole  ,  dit  ce  dernier 
55  Auteur ,  eft  une  fubftance  argilleufe, 
55  ondueufe  ,  grafle  &  pefante ,  d’une 
55  couleur  blanche,  qui  fe  tire  des  mines 
>5  d’Angleterre  ,  (  f^avoir  de  Cor- 
55  nouaille )  «.  Galien  meme  &  Ero- 
tien  rendent  la  yUv  d’Hippo- 

crate  par  Cimoliam ,  &  on  lit  dans  Ga¬ 
lien  frni  aj/.nx'TiSos  Mais  Diofeoride, 
Theophrafte,  apres  eux  Pline  ,  &  en- 
fuite  Oribafius  ,  la  decrivent  comme 
une  terre  blanche  ;  &  Pline  dit  pofiti^ 
vement  ,  Livre  XXXVI,  qu’on  fefert 
de  la  terre  de  cimole  pour  les  vetemens 
qui  ont  ete  auparavant  foufres.  II  pa^- 


9 5  Chym.  de  M,  Pctt. 

roit  de-la  que  la  terre  de  cimole  eil 
cecte  efpece  d’argille  propre  anettoyer, 
qui  enleve  les  taches  &  la  grailTe  des 
habits  Sc  de  la  laine ,  &  a  laquelle  les 
Allemands  ont  donne  a  caiife  de  cela 
les  noms  de  Seyffen-erde  ,  Fulkr~erde  , 
Sc  Walcker-trde  (6). 

Diofcoride  avoit  auffi  deja  parle  de 
terre  de  cimole  blanche  &  conleur  de 
pourpre ,  Sc  on  pent  croirequ’il  faut  les 
rapporter  aux  fimples  terres  bolaires , 
fur  ce  qu’il  ne  die  point  qu’elles  foienc 
compares  ,  Sc  qu’elles  aient  quelque 
affinice  avec  les  pierres.  C’eft  aulh  le 
fentiment  d’ Agricola. 

Voici  ce  que  dit  Mercatus  dans  Ton 
Metallothca  :  La  terre  de  cimole  , 
35  dite  auhi  yS  ,  efl  favonneufe 
35  comme  le  bol  blanc  Marcellus 
Empiricus  fait  auffi  mention  de  cette 
craie  decimole  (7)  qui ,  fuivant  Aldro- 


(6)  Terres  fa  vonneufes  ,  terres  a  foulon. 

(7)  La  terre  cimolee  ou  de  cimole  eft  de  deux 
efpeces ;  Tune  eft  une  ochre  argilleufe ,  jaune  & 
naturelle ,  I’autre  eft  le  limon  qu’on  trouve  au 
fond  des  cuyes  des  Coutelliers ,  &  qui  eft  le 
refultat  des  debris  de  lameule  de  ccs  Ouvriers , 
&  du  fer_  ou  de  I’acier  que  cecte  meule  a  ufe. 
La  premiere  eft  propre  a  detacher ,  change  peu 

vandus 


Examm  du  Steatites.  97 
vandus  dans  fon  Mufceum  ,  fe  trouve 
pres  de  la  Ville  deClipa  dans  le  terri- 
toire  de  Trente  ,  auffi-bien  que  dans 
celuideVicence,  aupres  dela  Ville  de 
Schium. 

Cefl;  fans  doute  a  la  meme  matiere 
qu’appartiennent  les  noms  de  Moro^us 
ou  Leucogcea,  de  Leucographis,  deGala- 
xias ,  de  Graphida  &  de  GalaBides.  II 
ell  vrai  qu’on  attribue  a  tout  ce  qui  eil 
defigne  fous  ces  noms  la  propriete  de 
rendre  un  fuc  laiceux ,  ce  qui  ne  con- 
vient  a  notre  deacites  que  lorfqu’il  a  ete 
coupe  au  rafoir  ou  tritureau  mortier,  & 
mele  avec  de  I’eau ,  apres  quoi  il  forme 
auifi  un  fuc  laiteux,  com  me  Gefner  le 
temoigne  ;  mais  d’ailleurstoutesles  au- 
tres  circondances  fe  rapportent  fort 
bien  au  deatites.  Car  on  decrit  le  mo^ 
rochtus  Si,  le  galaSlites  commc  une 
pierre  blanche  &  mode ,  qui  fe  fond 
aifement ,  dont  on  fe  fert  pour  blanchd 
les  habits ,  &  qui  tienc  lieu  de  crayon 
pour  tirer  des  lignes  blanches  comme 
feroit  la  craie.  Mais  Pline  met  la  gala- 


au  feu,  s’y  durcit;  I’autre  y  devient  friable  ,  y 
rougic ,  &  eft  un  puiffant  aftringenr. 

Tome  IF.  E 
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scie  Sc  le galaSlites  au  nombre  despier- 
res  precieufes  (8).  Diofcorideau  con- 
traire  rapporte  que  le  morochtus  nait  en 
Egypte ,  &que  les  Foulons  s’en  fervent 
comrae  d’une  matiere  molle ,  Sc  qui  fe 
diffout  aifement  dans  I’eau  pour  fervir 
a  blanchir  les  habits.  II  le  diftingue  de 
la  pierre  galadite ,  qui  rend  un  fuc  lai- 
teux  de  couleur  cendree ,  Sc  doux  au 
gout. 

D’autres  appelient  I’efpece  a  laquelle 
cette  douceur  convient  Melitite  ,  en 
Allemand  Honijiin.  Albinus  nomme 
Morochtus  dans  fa  Chronique ,  la  terre 
de  Foulon,ou  la  terre  favonneufe  verte. 
Volckmann  regarde  le  Morochtus  com- 
me  une  efpece  delait  de  lane,  Sc  Dale 
le  range  entre  les  efpeces  de  Marga 
faxatUis.  Agricola  eft  done  tombe 
dans  une  force  d’erreur  ,  en  penfant 
qu’avec  des  pierres  blanches  &  de  la 
ehaux  on  fait  le  morochtus ,  qui  tire  des 
lignes  blanches  comme  la  craie  ,  ajou- 
tant  qu’il  naic  en  Egypte  &  en  Saxe  , 
oil  on  le  tire  de  la  terre  pres  d’Alfeld 

(8)  Pline  met  auflTi  le  fteatites  de  ce  nombre  ; 
le  titredefon  Chapicre  ou  il  traitede  cespier^ 
f€S  i  eft  De  Gemmis , 
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d’un  creux  fitue  a  Torient  d’Ec&fur  le 
■chemin  qui  va  a  la  montagn?^  vja, 
Foret.  On  pent  comparer  la-*defe- 
Laet  &  Bootius.  Gefner  met  au  rang 
des  memes  pierres  V  Hepatite,  Uthargille 
molle  au  commencement ,  qui  revolt 
les  caraderes  &  les  formes  qu’on  veuty 
imprimer ,  &  enfuite  fe  durcit ;  efpece 
d’argille  cendree  &  duriufcule.  Maisau 
fonds  route  cette  controverfe  eft  d’une 
tres-mince  utilite. 

Le  fujet  que  nous  examinons  fe  rap- 
porte  aufti  a  la  Gemmabuja  ou  Gem- 
brabu ,  que  les  Allemands  appellent  de 
meme  Speckjiein,  Le  nom  de  gemma- 
huja  eft  fans  doute  Chinois  (9) .  Le  pre¬ 
mier  Auteur  oii  je  le  trouve  eft  Kent- 
mann ,  dans  fa  Nomenclature  des  Fof- 
ftles ,  qui  attribue  a  la  gemmabuja  un 
fediment  noir  &  cendre ,  &  qui  la  met 
au  rang  des  gemmes ,  difant  qu’on  en 
peut  faire  de  fauffes  avec  des  coquilles. 


(9)  La  longueur  de  ce  nom  &  fes  terminai- 
fons  fuffifent  pour  ne  le  pas  croire  Chinois^ 
Quelqu’un  au  fait  des  Langues  orienrales  m’a 
die  que  ce  mot  etoit  Arabe.  Je  veux  bien  le 
croire ,  &  je  penfe  au  fond  qu’il  importe  affea 
peu  de  quelle  Langue  il  foit, 

Eij 
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pu  du  verre  blanc  teint  de  cerufe.  Apres 
]ui  vient  Albinus  qui  fait  de  la  gem- 
mabuja  une  efpece  de  fardoinequin’ed: 
pas  claire  &  tranfparente ,  mais  de  cou- 
ieurde  neige,  fur  laquelleon  peucfaire 
des  gravures ,  &  qui  s’appelle  ordinai- 
rement  Geminabu ,  ou  bien  Speckjiein , 
.a  caufe  qu’ellje  eftjtendre  <5c  molle.  Gef- 
ner  &  Agricola  la  nomment  Gemmeu- 
bu  ou  Gommabuja  ,  parce  qu’on  y  peiit 
graver  plus  aifement  que  fur  les  autres 
gemmes.  Schwencfeld  ,  Auteur  d’un 
Traite  des  FolTiles  de  la  Silefie  ,  s’ex- 
prime  ainli :  »  La  gemmabuja  eft  une 
3D  chalcedoine  blanche ,  mais  qui  n’eft 
?D  pas  claire.  Les  Ouvriers  I’appellent 
3^  Speckjiein  ^  GamHichen  ;  c’eft  une 
3D  gemme  moins  dure  ^  plus  grade 
3D  que  les  autres ,  de  couleur  blanche; 
PJ3  on  en  trouve  dans  le  Pucbe  de  NeilT, 
3D  Se  I’on  s’en  fert  pour  des  gravures  «, 
Volckmann,  qui  a  ecrit  apres  lui,  n’a 
fait  que  copier  cepaftage,  a  cela  pres 
qu’il  met  cette  gemme  au  rang  des 
pnix.  Celui  quia  juge  la-deftus  avec  le 
plus  de  precifion  ,  c’eft  Kundmann  , 
qui  parlant  dans  fes  Rartora  Natures.  Of 
Artis ,  d’un  vafe  de  la  Chine  qu’il  pof- 
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fcdoic  ,  dit  qu’ii  etoit  fairde  la  pierre 
qu’on  appelle  Delame  ,  on  fur  les  lieuir 
Chamabuja ;  apres  qnoi  il  continue  en 
ces  termes :  w  On  la  regarde  comme' 
»  une  efpece  d’onix  ,  mais  je  lui  trou¬ 
ts  ve  beaucoup  plus  de  resemblance 
w  avec  la  pierre  nephritique ,  excepte 
>3  qu’elleeS:plustranfparence,&  qu’elle 
33  a  tout-a-^it  lacouleur  de  cire  jau- 
y»  ne,  &c,  cc 

Section  IL 

Toutes  ces  controverfes  bien  difcu- 
tees ,  ce  qui  refle  de  certain  c’eS  que  le 
Vrai  nom  de  Steatites  ,  en  Allemand 
Speckfijein ,  ne  fe  donne  plus  aujour- 
d’hui  qu’a  cette  matiere  qui  nous  vient 
de  la  Chine  ,  ou  on  lui  donne  toutes 
fortes  de  figures  ,  &  d’ou  elle  nous  eft 
ainfi  envoyee  toute  fa^onnee.  Quant  a 
fa  nature  &  fes  proprietes ,  il  n’y  a  prcf- 
qu’aucune  difference  entre  les  efpeces 
qu’on  trouve  en  Europe,  &  cedes  de  la 
Chine.  On  donne  ordinairement  a  cel- 
les  qui  fe  trouvent  dans  nos  contrees  des 
noms  tires  des  ufages  auxquels  on  les 
emploie.  On  en  tire  du  territoire  de 
Eareuth  ,  qui  s’appelle  Schmurjiein, 
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L’efpece  la  plus  commune  qui  fe  ren¬ 
contre  ici  chez  les  Droguilles ,  y  porte 
le  nom  de  Craie  d’Efpagne  ;  terme  qu’tl 
feroit  inutile  de  chercher  dans  les  Au¬ 
teurs  ,  ni  meme  dans  le  Didionnaire 
Univerfel. 

Ce  nom  de  Craie  lui  vient  de  c& 
^u’elle  fert  comme  la  craie  a  tirer  des 
lignes  blanches ,  &  pour  cet  effet  on  la 
fend  avec  une  fcie  en  petits  batons 
longs  &  quarres  ,  dont  les  Tailleurs  fe 
fervent  ordinairement  pour  tracer  des 
lignes  fur  ledrap ,  parce  qu’elles  s’effa- 
cent  plus  aifementque  cellesqu’on  fait 
avec  la  craie  commune.  D’ailleurs, 
quant  aux  principes  de  fa  compofition  , 
elle  n’appartient  point  aux  veritables 
efpeces  de  craie,  quoique  Pliney  range 
!a  terre  de  cimole ,  car  elle  ne  contient 
point  de  terre  alkaline  ni  de  chaux  ,, 
comme  la  craie  ordinaire. 

II  eft  incertain  d’ou  derive  fon  fur- 
nom  d’Efpagne;  li  c’eft  que  la  premiere 
nous  ait  ete  apportee  de  ceKoyaume^ 
ou  que,*  par  un  ufage  aftez  commun, 
on  joigne  le  titre  d’Efpagne  a  tout  ce 
qui  eft  Granger ,  ou  a  quelque  forte 
d’excellence  ,  comme  nous  appellons , 
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BOS  cantharides  Mouches  d'Efpagne, 
Quoi  qu’il  en  foie ,  il  eft  inconteftable 
que  notre  craie  d’Efpagne  ne  vient 
point  d’Efpagne. 

Les  Phyficiens  Gonnoiflent  un  peu 
mieux  aujourd’hui  une  autre  denomi¬ 
nation  prife  pareillement  de  I’ufage  de 
eette  terre  j  e’eft  cefte  de  Pierre  ollaire  , 
ou  en  Latin  Lapis  lebetum  ,  en  Alle- 
mand  Topffftein,  plusrarement  Schir^ 
beljiein,  Pfmnenjiin  y  qui  fignibent  la 
meme  chofe.  Scheuchzer  ,  Bromel  , 
Linnaeus  &  Cramer  la  decrivent  fous 
ee  nom.  Celle  qu’on  tcouve  ehez  les 
Crifons  eft  extremement  connue  ;  e’eft 
celle  que  Pline ,  &  apres  kii  Scaligjsr  & 
Gefner  ont  nommee  Pierre  de  Come ; 
e’eft  de  Plurium  ,  Ville  fttuee  aupxes 
du  lac  de  Come  qu’elle  vient.  Mais  les 
vafes  qu’on  en  fait  fe  portent  enfuite  a 
Come ,  comme  a  la  fbire  la  plus  cele- 
bre  qui  foit  dans  le  voiftnage. 

Voici  ce  que  Scaliger  rapporte  de  la 
maniere  dont  on  la  travaille :  »  On  faic 
»  avec  la  pierre  de  Come  des  efiaudie-^ 
»  res  ft  minces  ,  qu’on  diroit  que  e’eft 
30  un  metal  battu ;  e’eft  en  creufant  la 
»  pierre  en  dehors  qu’on  lui  donne  la 
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>3  forme  dechaudiere,  6c  les  Ouvriers 
»  le  font  avec  tant  de  dexterite ,  qu’ils 
»  detachent  une  enveloppe,  puis  une 
59  autre  ,  puis  une  troifieme ,  &  ainfi  de 
53  fuite ,  jufqu’a  ce  qu’il  ne  refte  que  les 
53  pots  les  plus  petits  qu’il  eft  poflible ; 
53  enfuite  de  quoi  ils  portent  tous  ces 
59  vafes  aux  Foires  Tun  dans  Fautre ,  & 
53  tenement  ajuftes ,  qu’ils  ne  .femblent 
53  faire  encore  qu’une  meme  made 
Burnet  confitme  la  meme  chofe  dans 
fon  Voyage  de  Suifle  ,  ajoutant  qu’ils 
detachent  ces  vafes  les  uns  des  autres 
par  le  moyen  d’une  meule  a  eau ,  avec 
une  roue  a  laquelle  des  couteaux  fone 
attach^.  Id  dit  aufti  qa’on  cuit  beau- 
coup  plus  vite  dans  ces  pots,  que  dans 
des  pots  de  metal  ,  que  le  bas  en  de- 
nieure  beaucoup  plus  chaud  ,  que  les 
viandes  y  ont  un  gout  plus  favoureux, 
que  le  feu  n’y  fait  point  de  femes ,  <Sc 
que  s’ils  viennent  a  fe  calTer ,  on  peut 
les  recoudre  aifement  avec  un  fil  defer, 
11  ajoute  qu’il  y  a  aupres  de  ce  P/w- 
rium ,  V ille  des  Grifons ,  une  montagne 
toute  remplie  de  cette  pierre ;  qu’on  en 
tiroit  une  ft  grande  quantite ,  que  cela 
faifoic ,  au  rapport  de  Scheuchzer ,  un 
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profit  de  60000  ducats  par  an.  Mais  il 
y  a  touce  apparence  que  c’efi:  en  conti¬ 
nuant  imprudemment  a  creufer  cette 
montagne  pendant  tant  de  fiecles,qu’on 
a  attire  a  la  Ville  la  carafirophe  qui  I’a 
entierement  enfevelie  fous  la  montagne 
en  1618.  Car,  fuivant  Gulerus,  cette 
montagne  qui  s’appelle  Corns ,  avoir 
ete  travaillee  &  creufee  fans  interrup¬ 
tion  prefque.  depuis  la  Naiflance  de 
Notre  Seigneur. 

Neanmoins  Scheucbzer  dit  dans  Ton 
Hifioirenaturelle  delaSuifie,  que  I’on 
trou  ve  encore  de  femblable  pierre ,  fur- 
tout  aux- environs  de  la  Vilie  de  Cia>* 
venne  &  dans  la  vallee  de  Verzafche, 
&  qu’on  en  fait  au  tour  divers  vafes ,  des 
pots ,  des  ecritoires,  &c.  qui  font  d’une 
Gouleurcendreeou  verce,  ay  ant  d’abor^d 
beaucoup  moins  de  confiftence  que 
quand  ils  ont  durci  pendant  quelque 
temps  a  fair.  Seyfreid  raeonte  dans  fa 
Medulla  mirabilium  Natures  ,  qu’on 
trouve  aupres  du  Fleuve  des  Amazones 
une  terre  verdatre  ,  qui  eft  tout-a  fait 
molle  fousl’eau,  mais  qui  etant  a  fair 
acquiert  la  durete  du  diamatit.  Je  crois- 
(qu’ii  y  a  de  bhypctbole  dans  ce  recit. 
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Mylius  fait  auffi  mention  dans  urj' 
Traite  intitule  Memorab,  Saxon,  fub^ 
terr.  d’une  lemblable  pierre  ollaire  que* 
Ton  creufe  en  Saxe  ,  dans  la  Foret  de 
Schmiedfeld  aupres  de  Suhl  ,  qui  d^a- 
bord  ell  molle,  mais  qui  etant  mife  au 
feu  prend  la  durete  &  la  forme  dii 
verre. 

^  II  ne  faut  pourtant  pas  confondre  la 
pierre  ollaire  avec  I’ollracite  des  Arr- 
eiens^  quoique  quelques-uns  appellenc 
aufii  a  tort  ce  dernier  Topffejiein  ;  car 
Biofcoride  dit  que  I’ollracite  ell  une 
pierre  crulleufe,&  que  Ton  peut  feparer 
en  lames,  ce  qui  neconvient  point  du 
tout  a  la  notre.  C’ell  plutot  ce  qu’A- 
giicola  Si  Lachmund  Ory biograph,. 
Hildef,  ont  appelle  Topffjiein  ,  Scher- 
henjiein,  II  y  a  aupres  d’Hildesheim 
une  caverne  creufee  dans  une  fembla- 
ble  pierre,  nommee  Ziverghole,  done 
la  couleur  ell  rouge.  Bruckmann  ne 
rend  pas  exadement  Lapidem  Tophum 
par  Topjfftein  ;  c’ell  peut-etre une faute 
d’impreffion  ;  car  il  auroit  beaucoup 
mieux  vaki  ,  pour  eviter  Tequivoque  , 
dire  Toffjiein  ou  7'ufffiein,..  C’ell  aulli 
laus  le  moixidre-fondement.  qu’Albinus* 
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appelle  Topffjieinune  efpece  de  chaux  , 
See. 

Le  principal  lieu  originaire  du  fujet 
que  nous  examinons ,  e’eft  le  cerritoire 
de  Chiavenne,chezlesGrifonsen  Suiflfe, 
Burnet  en  indique  trois  mines  dans  foq 
Voyage  y  une  aupres  deChiavenne  , 
une  dans  la  Vakeline ,  &  une  chez  les 
Grifons ,  ou  on  I’appelle  Lave^i'i ,  moc 
eorrompu  des  vaiffeaux  nommesLek- 
tes  qu’on  en  fait.  C’eft  peut-etre  auffi; 
a  ce  genre  qu’appartient  I’efpece  de 
craie  verte  &  favonneufe  qu’on  trouve 
dans  la  montagne  de  GaJand ,  auffi-bien: 
qu’aupres  de  Kublitz  &  de  Prettigow  , 
dant  parle  Scheuchzer  ,  qu’on  en  tire 
abondamment  de  la  Chine  ;  e’eft  ce' 
que  prouvent  tant  de  petites  images  & 
figures  travaillees  de  routes  les  manie- 
res ,  &  teintes  exterieurement ,  qu’on 
apporte  en  Europe  fous  le  nom.  de  Fi- 
gures  Sc  de  Tajfes  de  la  Chine ,  qui  fonr 
reellement  fakes  du  Speckjiein  de  la 
Chine.  Cette  efpece  dilfere  feulement 
des  autres  en  ce  qu’elle  ei^  plus^  tranf- 
parente. 

En  Angieterre  on  en  crauve  de 
us  les  fortes,  Le  fmedis  ou  la  texre 
Ev-fc 


i o8  piJferuChym.  de  M,  Pott.. 
vonnelife  fe  trolive  au  detroic  de  I’lfle 
Vedis  ,  5c  dans  les  Ifles  de  Fer  ;  elle 
efl  aflez  dure ,  verte ,  5c.approche  beau- 
coup  dela  pierre  morochtus.  Pen  ai  vu 
moi-meme  une  efpece  d’un  verd  jau- 
natre  qui  venoit  d’Angleterre,  5c  qu’on 
y  appelle  Terre  de  Foulon  ;  une  autre 
d’un  blanc  cendre  qui  vienc  de  Cor- 
Eouaille  ,  fous  le  nom  de  Terre  de  Ci- 
mole ,  5c  une  troifieme  un  peu  noiratre 
qu’on  tire  de  la  meme  Province  ,  fous 
le  nom  de  Terre  Tioire  de  Tripoli.  Tcii 
aulli  vu  une  pierre  ollaire aflez  dure  qui 
vient  de  Penfilvanie ,  5c  un  bol  d’lin 
jaune  tirant  fur  le  rouge ,  de  la  meme 
Contree,  5c  quiappartiennent  I’une  St 
Fautre  a  la  pierre  en  queilion. 

Par  rapport  a  la  Hollande ,  j’ai  ICi 
dans  unManufcrit  de  Van«Helmonc  le 
jeune ,  qu’on  tire  du  voifinage  de  Tour- 
nai  une  terrre  cendree  que  le  feu  rend 
d’un  bfanc  merveilleux. 

Je  foup9onne  qu’en  France  la  craie 
deBriangon  eft.quelque  chofe  de  fena- 
blable  ,  au  moins  a-en  juger  par  cetce 
defcription qu’on  en  fait.  C’efi;-,  dit-on, 
Mne  efpece  de  talc,  prelque  comme  le- 
sale  de  Venife,  qui  eft' aflez  dur^,  5c  ne., 
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fe  laiflfe  pas  feparer  par  tranches :  il  y 
ena  de  blanc  &  de  verd  ;  on  le  trouve- 
dans  les  carrieres  qui  font  pres  de  Brian- 
§on  ;  il  fert  a  oter  les  taches  de  grailTe 
des  habits ;  &  les  Tailleurs  I’emploient 
a  tirer  des  lignes  fur  le  drap,  Toutesces 
proprietes  s’acGordent  fort  bien  avec 
eelles  de  notre  fujet.  Maisun  echantil- 
lon  que  j’en  ai  repu  depuis ,  m’a  appris- 
que  c’eft  plutotune  efpece  de  talc,. 

11  n’en  manque  pas  non  plusen  Nor- 
wege ,  commeon  en  pent  juger  par  ce 
vafe  de  pierre  de  talc  de  Norwege  , 
epais,  pefant,  d’une  couleur  cendree 
avec  une  anfede  fer  ,  dont  parle  1’ Au¬ 
teur  duikluy^/<m  IVarmianum  ;  ajoutanc 
que  c’eft  dans  de  femhlables  pots  que 
les  Norwegiens  cuifent  leurs  viandes , 
parcequ’ils  foutiennent  fort  bien  la  vio*» 
lence  dufeu  ,  &  que  la  pierre  dont  ils 
font;  faits  etant  originairement  molle  , 
fe  laifle  creufer  &  repoit  toutes  fortes 
de  figures ,  )ufques-la  qu’ils  batiflent  des 
fourneaux  avec  des  lames  epaifles  de 
cette  pierre.  Je  vois  aufti  par  la  MiJJion 
de  Gro'enland  do;  M*  Egede^.  qu’il  s’yv 
trouve  une  pierre  de  cette  efpece  d’une 
cauleur ,  melangee.  Il  I’appelle  P ierre- 
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molLe  ( Weichftein )  ;  elle  eft  abondante 
en  Groenland  ,  &  les  habitans  en  Tone 
des  chaudrons  &  des  lampes ,  quoique 
TAuceur  meme  veuille  faire  pafter  ces- 
vafes  pour  etre  de  marbre. 

Divers  Auteurs,  tels  qu’Hiserne  & 
Linnaeus  ,  temoignent  que  la  Suede' 
fournit  la  meme  produdion ,  &  en  par- 
ticulier  Bromel,  done  voici  les  paroles ; 
55  Letalcy  Talgjiein  ou  Grytjleiny  eft 
»  une  matiere  femblable  a  la  pierre 
55  ollaire  ,  qu’on  peuc  fendre  ,  tourner 
55  &  travailler  comme  le  bois ,  pour  en- 
55  faire  diverfes  pieces  de  vaiftelle  de- 
55  cuifine ,  qui  s’echauffent  au  moindre 
53  feu.  On  en  trouve  aupres  d’Hundohl 
55  dans  le  Jemptland.  Elle  fert  auffi  a 
55  faire  des  foyers ,  des>  fourneaux  5c 
55  des  briques.  II  s!en  rencontre  une  au- 
55  tre  efpece  a  Kieremuki ,  Paroilfe  de 
55  Savola,  &  a  Merkic  «,  J’en  ai  repu^ 
une  efpece  beaucoup  plus  belle  ,  ver- 
dacre  <5;  a  demi-tranfparente  de  Wer« 
meland  &  des  mines  de  Sahiberg.  On 
dit  que  plufieurs  Marins  fe  fervent  dans 
leurs  vaifleaux  des  pots  fairs  de  cettC' 
terre. 

Nous  avons  deja  vu  ci-deftus  qtie  les 
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motitagnesd’Italie  en  renferment.  No¬ 
tre  Alletnagne  en  poffede  anffi.  La 
Contree  de  Bareuth  en  Franconie  en 
fournit  affez  abondamment ,  pour  qu¬ 
elle  fe  repande  de-la  prefque  par  route 
PAllemagne.  On  I’appelle  fur  les  lieux 
Schmeerjlein  ou  Mulbat^  ;  mais  lorf- 
qu’elle  eft  coupee  en  perks  batons  o- 
blongs  ,  les  Marchands  la  nommenr 
Crak  d:Ejpagne. 

Gafpard  Brufchius  eft  le  premies*; 
qui  en  ait  fait  mention ,  il  y  a  deja  pres 
de  200  ans*  »  Thierfcheim  ,  dk  cet 
35  Auteur ,  eft  un  Bourg  fituee  fur  la 
35  riviere  de  Titters-bach ,  a  un  demi- 
»  mille  d’Artzbourg  ,  moitie  cbemin 
55  entre  Egra  &  Wunfidel.  II  fe  fait 
35  tous  les  ans  dans  cet-  endroic  une 
35  quantite  prodigieufe  de  petites  bou- 
35  les  a  jouer  pour  les  enfans,  &  meme 
35  de  boulets  pour  les  canons  de  fonte^ 
>5  La  matiere  en  eft  uneterre  tenace  & 
33  fraiche  que  les.  habitans  nomment. 
35  Schmeerjiein  qu’ils  fouillent  par- 
x>  tout  al-entreede  leur  Bourg.  Jeunes-,, 
35  vieux  la  travaillent,.  la  font  durcir  an 
33  feu  ,  dt  en  envoient  de  pleins  char- 
33  riots  charges,  a  Nuremberg  ,,d’ou  le- 
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3^  debit  s’en  fait  par  toute  rAllema- 
»  gne.  II  n’y  a  que  ce  negoce  <3t  I’agri- 
culture  qui  falTent  fublider  les  habi^ 
3i  tans  de  ce  lieu  «. 

Un  Auteur  anonyme  dans  la  Des¬ 
cription  de  la  montagne  de  Fichtel- 
berg ,  publiee  a  Leipzig  en  1 7 1  6 ,  con- 
firme  la  meme  chofe  ,  mais  il  raconte 
en  meme  temps.que  vingt  ans  aupara- 
vant,  c’eft-a-dire  en  169^,  etoit  mort 
le  dernier  homme  qui  eut  le  fecret  de 
durcir  cette  pierre  au  feu  de  maniere 
a  luidonnerla  confidence  de  la  pierre, 
&  a  la  mettre  en  etar  d’etre  polie  pout* 
en  faire  de  petites  boules  ,  des  boutons-, 
&  meme  des  monies  dont  on  fe  fer-t 
pour  jetter  les  canons  en  fonte ;  fur  quoi 
cet  Auteur  regrette  que  i’art  de  prepa¬ 
rer  cette  pierre  foit  perdu-,  vu  que  la 
matiere  fe  trouve  encore  en  quantite 
fuffifante  fur  les  lieux.  Mais  le  temoi- 
gnage  fuivant  prouvera  que  cet  art  n’ed 
point  du  tout'perduq  &  qu’il  confide 
uniquemenc  a  f^avoir.  donner  le  feu 
Gonvenable  (Sc  a  propos.  Ced  celui  du 
D.  Bruckmann  ,  qui  parlant  de  la 
meme  matiere  ,  die  qu’on  en  fait  des 
-Baetes  a  poudre  ,.des  cruches,  des  heu- 
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rieres ,  des  taffes  pour  le  the  &  le  caffe 
en  la  preparanc  au  feu ;  qu’il  fe  crouve 
dans  cetce  pierre  des  dentrites  ,  ou  la 
figure  de  I’arbre  fe  confer ve  au  feu* 
Tout  cela  s’accorde  tres-bien  avec  lex- 

perience.  .re 

Ceft  pour  I’ordinaire  vers  la  furface. 
de  la  terre  qu’on  rencontre  cette  tna- 
tiere ;  elle  n’exilte  gueres  a  une  grande 
profondeur.  Les  efpeces  different  ea 
couleur il  y  en  a  de  jaiine  y  de  cendree  p 
de  blanchacre  ,  avec  quelques  veines. 
melangees  par-ci  parda.  L’elpece  bian* 
chatre  eft  la  feule  qu’on  appelle  Craie 
d'Efpagne.  La  plus  grande  partie  de 
cette  pierre  fe  iranfporte  eontinuelle* 
ment  de  I’endroit  que  nous  avons  indi- 
que  par  route  I’Allemagne  ;  &  quoi- 
que  cela  foit  en  quelque  forte  defendu 
on  ne  laifle  pasd’en  voiturer  la  nuit  des 
charriots  enciers ;  car  s’.il  s’eatrouveen 
effet  un  peu  dans  d’autres  contrees  de 
f  Allemagne  ^  ce  n’eft  pourtant  qu’un 
tres-petit  objet ,  au  prix  de  I’abondance- 
de  celle-  ci.  Le  celebre  Kramer ,  par 
exemple  ^  en  decrivant  ur>  fourneau 
d’une  efpece  finguliere  die ,  dans  I’an- 
nee  17-^1  du  Corntn.  LdUet* 
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»  matiere  eH  une  pierre  legere  Sc 
^  qu’onnomme  Pierre  ei/aire, 
»mais  qm  efl  pourtant  plus  legere. 

&  d  une  autre  natare  que  la  pierre 
^  oiJaire  de  Plme ,  ou  celfes  d’Appen- 
»  zel ,  <Sc  de  Ciavenne  en  Suifle  ,  que 
bcheuchzer  a  voutu  decrire.  On  en 
creufe  en  abondance  en  HelTe,  ou 
»  plutot  dans  le  Comte  de  Nairau,auffi- 
»  bien  qu’en  Tburinge  ,  pas  loin  d’ll- 
»  menau ,  oii  Ton  s’en  fert  principaie- 
ment  pour  batir  les  maifons ,  parce 
.^qudle  peut  etre  fendue  &  fci^ecc. 

11  s  en  trouve  auffi ,  quoique  plus  ra- 
rement ,  dans  les  mines  deSaxe ;  on  I’y 
appelle  SpeckJieinj  elle  ed  un  peu  plus 
dure  que  la  craie  d’Efpagne  ordinaire, 
Heanmoinsdu  meme genre,  decouleur 
blanche ,  rouge  ou  verdure,  &  quel- 
quefois  prfemee  de  caches  pourprees 
&  blanches.  J’en  ai  re^u  du  Duche  de 
^gdebourg  une  efpece  de  eouleur 
brune ,  mais  elle  s’eil  fondue  a  la  feule 
ardeur  du  feu  a  caufe  de  la  grande 
quantJte  defer  qui  s’y  trouve  melee. 

P  y  en  a  une  efpece  jaune  &  rayee 
commele marbre,  qu’on  creufeaupr^s 

delaVxlledeNeiirenSilelie)quoiqu’3l]ez 
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farement ,  &  dont  M.  le  D.  Adelung 

m’aenvoyeunmoreeaUcJ’aiconipris  pat 

les  Lettres  d’un  ami  qu’on  en  rencon- 
troit  encore  en  d’aucres  endroits  de  Si- 
lefie ,  comme  autour  de  Hirfcheberg , 
deLiegnitz,  de  Goldberg  &  deScrige, 
auffi-bien  que  dans  les  Montagnes  de 
Stirie  &  du  TiroL  Voila  ce  que  j’ai  pu 
decouvrir  fur  les  divers  lieux  d’ou  le 
fujet  de  nos  recherches  tirefon  origiiie. 

Section  II  L 

Paflbnsa  fa  defcription  &  a  fes  qua- 
lites.  C’eft  une  pierre  molle ,  dont  la 
fiirface  eft  gliflante  ,  qui  a  1  attouche- 
xnenc  reflemble  au  favon ,  mMiocre- 
ment  pefante  ,,tanc6c  plus ,  tantot  moins 
firanfparente  ,  propre  a  etre  fciee  &  tra- 
vaillee  avec  des  outils  de  fer ,  d  une 
couleur  blanche  ,  plus  ou  moins  cen-» 
dree ,  quelquefois  verdatre ou  mar- 
quecee  dediverfes  taches,  jaune  auffi  ^ 
couleur  de  fafran,<ou  enfin  noiratre., 

.  II  eft  afTez  egal  de  rapportes  cette  ma^ 
tiere aux  terres  ou  aux  Pierces,  en  I’ap- 
pellant  Pierre  molle  ,  ou  Tierre  durcie  i 
auffi  n’eft-on  pas  jufqu’a  prefent  biemi 
d’accord  la-deffus. 
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Cardan  I’appelle  une  efpece  de  pierrg 
^Hoir,  mais  il  eft  dans  I'erreur ,  Sz 
Pifaurenfis  I’a  mieux  defignee  par  une 
efpece  d’ophite.  Burnet  dit ,  dans  fon 
oyage  de  Suifte ,  que  c’eft  une  pierre 
huileufe  &  ecailleufe',  qu’on  peur  ran¬ 
ger  parmi  les  efpeces  d’ardoifes,  mais 
ft  a  pareillemenc  tort.  Gefner  la  donne 
pour  une  forte  d’onix  ou  de  chalcedoi- 
&  M.  Bruckman  s’exprime  ainfi  ■; 
»  Ce  qu’on  a-coutume  d’appeller  Speck- 
y>Jiein  eft  une  chalcedoine  blanche 
»  non.  tranfparente.,  gliffante  au  tou- 
Cher  &  graffe.  Cette  forte  de  pierre' 
»  eft  ailleurs  une  efpece  d’albatre,  & 
» on  en  apporte  des  Indes  Orienta- 
»  les  «.  Tout  cela  eft  fort  eloigne  de 
la  verite.  Le  meme  Auteur  croit  que 
le  inorochthus,  ou  milchftein,  eftl’a- 
gathe blanche,  &  ailleurs  il  faitpaffer 
le  Ipeckftein-  pour,  une  efpece  de  mar. 
bre  &  d’albatre: 

Le  Didionnaire  univeffel  range  le 
gemmabu  parmi  les  efpeces  de  chalce- 
doine.  Wormius  en  £ak  une  efpece  de 
falc ;  Bromel  ,  une  pierre  de  chaux. 
Mais  tomes  ces  opinions  ont  peu,de 
mpportavec  ia  verite.  Bromel  ,  M.. 


Examen  du  Steatites,  i  iy 
Cinnoeus  &  ceux  qui  les  fuivent ,  for- 
menc  une  efpece  finguliere  d’apyres , 
&  regard ent  la  pierre  ollaire  comme 
une  des  principales  de  cecte  efpece  ; 
mais  cela  ed  deflirue  .de  fondement ,  & 
repugne  au  veritable  ufage,  puifque 
toutes  les  terres  blanches  fimples  qui 
ne  font  point  melangees  ni  impregnees 
de  fucs  inetalliques,  (lo)  font  apyres, 
c’eft  a-dire  ne  f^auroient  etre  mifes  en 
fufion  par  auc.un  feu. 

D’abord  il  paroit  par  tous  les  phe- 
nomenes  decette  matiere,  qu’elledoit 
plutot  etre  rapportee  au  genre  des  ar- 
gilles  ,  puifqu’elle  fe  durcit  au  feu  ,  ce 
qui  n’arrive  qu’aux  feules  argilles.  La 
feule  -chofe  en  quoi  elle  differe  de  I’ar- 
gille  pure  &  de  la  terre  de  foulon ,  ou 
de  la  terre  favonneufe ,  c’eft  qu’elle  ne 


(lo)  Void  un  fyftemequeje  f^aisgu’on  veut 
combattre  en  France,  en  foutenanc  quece  qui 
rend  les  appfyes  fufibles.,  c’efl:  la  prefence  de 
I’adde  vitnolique ;  je  fouhaire  quexette  nou- 
velle  opinion  foit  completement  demonrrde, 
mats  celle.de  M.  Pott  eft  fi  vraifemblable  &  fi 
c.onforme  aux  Experiences  des  Naturaliftes  , 
des  Phycifiens  &  des  Chymiftes  ,  qu’avant  de 
faire  changer  d’a-vis ,  il  faudra  bien  combattre 
des  prejuges  &  des  faits. 
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fe  delaye  pas  de  meme  dans  I’eau ;  d’alf- 
leurs  routes  lesqualicesfontles  memes, 
&  il  n Y  a  de  difierence  que  dans  le  de*« 
gre :  car  en  la  pulverifant  &  la  lavant , 
elle  fe  laiffe  en  quelque  forte  travailler 
a  la  roue  de  Potier  ,  quoique  moins 
bien  que  Targille.  Reduite  en  pate 
avec  de  I’eau  ,  elle  fe  durcit  au  feu  , 
mais  avec  une  moindre  confiftence  que 
lorfqu’elle  n’a  pas  ete  pulverifee.  II  re- 
fulte  de-la  qu’elle  contienr  moins  de 
parties  glutineufes  que  I’argille ,  &  que 
la  pulverifation  en  diminuant  encore  le 
nombre,  il  faut  y  fubvenir  par  I’addi- 
tion  dequelqu’autrematiere.  Ainfi  rou¬ 
tes  les  pierres  qui  font  molles  de  ma- 
uiere  a  etre  fendues  au  couteau ,  ou  tra- 
vaillees  au  tour ,  gliifantes  a  I’attouche- 
ment,  &  fur-tout  qui  fe  durcilTent  au 
feu ,  appartiennent  a  I’efpece  du  Jlea- 
tites  ou  fme^ites  ;  car  ce  font-la  fes  vrais 
caraderes. 

Par  confequent  la  pierre  ferpentine 
dont  on  fait  au  tour  tant  de  mortiers  & 
autres  vafes  a  broyer  ,  &  qui  acquiert 
une  extreme  durete  au  feu ,  doit  etre 
rangee  dans  la  meme  clafle  ;  elle  ell 
meme  remarquable  par  la  noirceur  ou 
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fon  verd  fonce ,  <Sc  Ton  peuc  la  regard«r 
comme  une  forte  finguliere  de  pierre 
ollaire.  En  la  calcinanc  dans  un  vailTeau 
ferme,  elle  jaunit  confiderablemenr. 

L’efpece  que  nous  examinons  id  a 
diverfes  differences  de  degrd,  fuivanc 
qu’elle  eft  plus  dure  ,  ou  plus  molle, 
ou  moins  tranfparente.  Celle  de  la  Chi¬ 
ne  eft  ordinairement  aftez  claire ,  mais 
les  petics  morceaux  de  notre  terre  ordi¬ 
naire  blanche  paroiffent  aufti  tranfpa- 
rens  vers  les  extremites  ,  &  en  y  ajou- 
tanc  des  mafles  vitrifiables  ,  on  peut 
augmenter  cette  difpofition.  II  y  a  aufti 
de  cette  terre  qui  devient  plus  com- 
pade  au  feu ,  &  plus  propre  a  contenir 
I’eau ,  comme  celle  de  Suifle  <5c  de  la 
Chine ;  au  lieu  que  la  terre  de  Bareuth 
fe  gerfe  plus  aifement  au  feu ,  Sc  lailfe 
pafter  Teau  par  fes  fentes. 

La  pierre  nephretique ,  que  les  An- 
dens  ont  pris  communement  pour  une 
efpece  de  jafpe  verd  ,  doit  aufti  etre 
rapportee  a  la  notre ,  puifque  ce  n’eft 
au  fond  qu’une  efpece  finguliere  de 
fteatites ,  plus  ou  moins  tranfparente  & 
verre,  mais  qui  furpafle  de  beaucoup 
toutes  les  autres  en  durete.  Que  la  prim 
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cipale  parcie  de  fa  tefre  foie  fleatique, 
c’efl  ce  qu’on  ne  fjauroit  contefler  ,  en 
voyant  la  maniere  done  elle  fe  durcic  au 
feu  ;  durete  qui  va  jufqu’a  la  rendre 
propre  a  jetter  des  etincelles.  Sa  ver- 
deur  vienc  du  cuivre  qui  y  eft  mele ; 
aufti  en  y  joignant  du  borax ,  en  ai-je 
tire  quelque  partie  de  cuivre.  La  pierre 
nephretique  de  la  Chine  eft  du  meme 
genre ,  mais  plus  tranfparente  &  d’une 
couleur  plus  daire  ,  au  lieu  que  celle 
de  Saxe  eft  opaque  &  foucee.  Quand 
la  terre  du  fteatites  abonde  en  fer  fu- 
perflu  ,  elle  regoit  la  denomination  de 
Crayon  rouge ,  Rotel-Jiein ,  &  peuc-ecre 
que  dans  la  fuite  on  en  decouvrira  en¬ 
core  d’autres  efpeces  particulieres. 

A  Fegard  des  proprietes  de  notre  fu- 
jet ,  il  rend  une  odeur  grafte,  au  moins 
en  le  pulverifant  ;  on  y  appergoit  fou- 
vent  quand  on  le  rompt  des  particules 
brillantes  de  talc ;  Fair  n’y  caufe  d’autre 
changement  que  de  le  durcir  un  peu 
davantage.  Si  on  le  jette  dans  I’eau  ,  il 
s’y  en  imbibe  un  peu  avec  fifflement  , 
mais  il  ne  s’y  diflbut  pas  comme  Far- 
gille  ordinaire ,  parce  que  fes  particules 
font  plus  cohdentes ,  &  que  la  matiere 
glutineufe 
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glutineufe  eft  plus  durcie.  Pulverife ,  il 
forme  avec  i’eau  une  p^te  qu*on  peuc 
petrir  aflez  aifement. 

Suivant  les  differens  degres  de  feir 
auxquels  on  I’expofe  ,  il  fe  durck  juf- 
qu’au  point  d’etinceler  abondamm«nt , 
lorfqu’on  le  frappe  centre  I’acier,  &  il 
devient  d’un  beau  poli.  Il  blanchit 
pour  Tordinaire  a  un  feu  decouvert ,  & 
e’eft  par  cette  blancheur  que  la  terre  de 
.  la  Chine  I’emporte  ft  fort  fur  les  autres , 
efpeces;  mais  un  feu  renferme  le  jaunk, 
L’efpece  jaune  de  cette  terre  rougit  an 
contraire ;  ce  rouge  devient  meme  vif , 
il  en  fort  des  etincelles  ,  &  fon  poli 
egale  prefque  le  jafpe.  Cela  me  fait 
foupgonner  queces  tetes  excellemment 
gravees ,  ces  ftatues  dc  ces  autres  mo- 
numens  des  anciens  Ouvriers,  dont  I’art, 
la  duree  &  la  durete  font  aujourd’hui 
I’admiration  des  notres  ,  ne  font  autre 
chofe  que  des  ouvrages  faits  avec  des 
terres  fteatitiques  fur  lefquelles  on  a  pu 
trayailler  a  fouhait ,  &  qui  ayant  ac¬ 
quis  au  feu  la  durete  des  pierres,  ont 
linalement  ete  embellies  de  la  polifliire 
qui  y  fubfifte  encore  f  1 1 ) . 

(ii)  Si  d’autre  part  oa  n’avoic  pas  encore 
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Mais  je  vais  pafler  prefentement  a 
des  Experiences  plus  particulieres ,  & 
je  prie  le  Ledteur  de  remarquer  que 
routes  les  fois  que  je  ne  donnerai  point 
de  nom  particulier  a  la  terre  dont  je 
parle,  il  s’agic  de  celle  de  Bareuth. 

Section  IV. 

Premierement  done  les  efprits  acides 
agiflent  fort  peu  fur  notre  fujet  tout 
pur ,  comme  en  general  fur  toutes  les 
argilles  pures ;  on  n’yremarque  aucune 
cfTervefcence.  L’huile  de  vitriol  ,  taut 
par  la  digeftion  que  par  I’abflraftion  , 
fuivie  de  la  folution  &  de  la  precipitar 
tion ,  n’y  touche  prefque  point  non  plus, 
beaucoup  moins  alTurement  qu’a  I’ar- 
gille.  Cependant  les  efpeces  de  cecte 
teirre  qui  font  plus  colorees  ,  &  em- 
preintes  d’une  teinture  de  fer  ,  fe  dil^ 
folvent  dans  les  acides  par  rapport  a 
cette  partie  metallique.  C’efl:  ainfi 
qu’une  efpece  jaune  qui  vient  de  NeiflT, 
donne  un  extrait  aflez  vif  dans  I’eau-' 


aujourd’hui  des  Graveurs  fur  m^taux  &  fur 
pierres ,  un  Duvivier  qui  fait  des  poinf  ons  de 
mddailles  ,  on  pourrolt  adopter  cette  idee  de 
M,  Pott. 


Examen  du  Steatites.  125 
regale  ,  ou  ii  nait  une  teincure  jaune , 
tandis  qu’il  refte  au  fond  une  terre 
blanchatre.  L’eau- forte  tire  de  la  pierre 
nephretique  une  couieur  verte  qui  de- 
couvre  le  melange  des  parties  de  cui- 
vre ;  mais  la  poudre  qui  s’en  precipite 
avec  un  fel  alkali ,  paroit  jaune ,  a  caufe 
du  melange  des  particules  de  fer.  De-la 
vient  auffi  qu’etant  pulverifee  &  calci- 
nee  dans  un  vaifleau  ferme ,  elle  jaunit* 

En  travaillant  fur  la  craie  d’Efpagne 
melee  avec  divers  fels ,  j’ai  obferve  les 
phenomenes  fuivans.  La  craie  d’Efpa¬ 
gne  melee  avec  une  lixieme  partie  de 
fel  alkali  ,  durcit  a  un  feu  violent ,  au 
point  d’etinceler  contre  I’acier ;  la  made 
cependant  fe  gonfle. 

Cette  meme  craie  avec  une  partie 
egale  de  ce  fel  devient  coulante ,  &  il 
en  nait  une  maffe  blanchatre ,  fembla- 
ble  a  de  I’opale ,  avec  des  rayons  rou¬ 
ges ;  pour  I’ordinaire  elle  eft  pleine  de 
petites  foufflures  ,  6c  ft  le  feu  n'a  pas 
et^  aflez  fort ,  elle  n’acquiert  point  de 
tranfparence.  En  y  joignant  deux  parties 
de  fel  alkali  ,  elle  prend  une  couieur 
noire  de  poix.  La  craie  d’Efpagne  re-  - 
duite  en  pate  avec  une  folution  de  fel 
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alkali ,  durcit  merveilleufement  au  feu, 
de  forte  qu’elle  rend  des  etincelles  ; 
elle  ,blancbit  fans  devenir  tranfparente, 
&  fe  fepare  un  peu  en  feuilles.  Six  par¬ 
ties  de  craie  d’Efpagne  avec  une  parcie 
d’alkali  qu’on  appeile  caujiique  ,  blan- 
chiOent  &  demeurent  opaques.  Lame- 
me  maciere  avec  une  portion  egale  de 
foie  de  foufre  alkalin  ,  conflue  en  une 
belle  malfe  qui  rellemble  a  I’agathe 
noire,  &  qui  etincelle  vivement ;  au  lieu 
que  le  meme  foie  de  foufre  avec  une 
portion  egale  d’argille  blanche ,  ne  fait 
que  durcir  A  blanchir  ,  Ians  devenir 
tranfparent.  Ce  foie  encore  avec  autanc 
de  fable  s'eieve  en  une  malfe  comme 
ecumante.  Mais  trois  parties  de  nitre 
avec  une  de  fable ,  &  deux  de  craie 
d’Efpagne  ,  confluent  au  feu  en  un 
beau  verre  jaure ,  femblable  a  I’ambre  , 
mais  qui  n’eil  pas  parfaitement  pellu- 
cide.  La  craie  d’Efpagne  avec  autant 
d’arfenic  fixe  ,  conflue  avec  fucces  en 
une  malfe  jaunatre  melee  de  raies  blan¬ 
ches  ;  5c  en  y  ajoutant  deux  parties  d’ar¬ 
fenic  fixe ,  la  malfe  devient  d’un  beau 
jaune. 

Notre  craie  avec  autant  de  lei  fufible 
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snicrocofmique  forme  en  confluant  une 
maffe  femblable  a  I’agathe  ,  d’un  blanc 
cendre ;  mais  avec  aucanc  de  borax  cal¬ 
cine  elle  a  une  merveilleufe  relTem- 
blance  avee  I’aigue-marine.  La  pierre 
nephretique  avec  autant  d’alkali  forme 
une  maffenoiratre,  &  qui  n’efl  pasdif- 
pofee  a  la  fufion  ;  mais  la  meme  pierre 
avec  autant  de  borax  conflue  en  une 
made  d’un  beau  rouge ,  opaque  com- 
me  I’agathe ,  &  j’ai  remarque  un  grain 
de  cuivre  qui  s’etoit  raffemble  au  def- 
fus.  La  pierre  ferpentine  acquiert  une 
fufion  pareille  avec  autant  de  borax ,  & 
prend  une  couleur  noire  tirant  fur  le 
brun.  Mais  le  crayon  rouge  (12)  avec 
une  quantite  egale  de  borax ,  donneune 
maife  vitree  d’un  noir  tout-a-faitfonce. 

Quant  au  melange  de  la  craie  d’Ef- 
pagne  avec  les  verres  ,  mes  travaux 
m’ontfourni  les  obfervationsfuivantes. 

La  craie  d’Efpagne  avec  la  dixieme 


( 1 2)  Ce  crayon  rouge  dont  il  eft  parle  encore 
a  la  fin  de  la  precedente  Seiftion  ,  &  que  M. 
Fott  regarcle  comme  un  fteatites  colore  par  le 
fer  ,  n’ eft  point  connu  en  France  fous  ce  nom  .  ; 
c’eft  celui  que  nous  donnons  uniquement  a  la 
Sanguine.  , 
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cc  meme  avec  la  cinquieme  parcie  Je 
verre  de  cryflal  ,  produic  une  maffe 
blanche,  dure  ,  etincelante,  mais  peu 
tranfparente.  Si  vous  ajoutez  plus  de 
verre ,  un  feu  violent  la  rend  pour  I’or- 
dinaire  fpongieufe.  Mais  la  craie  d’Ef- 
pagne  avec  deux  parties  du  meme  verre 
durcit  aflez  fort  pour  jetter  des  etincel- 
les ,  demeurant  pourtanc  opaque  & 
blanche.  Avec  quatre  parties  de  verre 
die  fe  liquefie  ,  &  le  produit  paroit 
comme  de  I’agathe  blanche ,  fans  tranf* 
parence,^  &  encore  etincelant. 

En  melant  par  la  fufion  des  cailloux 
avec  deux  parties  de  fel  alkali ,  Sc  joi- 
gnant  enfuite  une  partie  de  ce  melange 
avec  deux  parties  ou  avec  autant  de 
craie  d’Efpagne ,  ou  bien  en  mettant  au 
feu  ordinaire  une  partie  de  cailloux 
unie  par  la  fufion  a  trois  parties  d’al- 
kali ,  avec  la  moitie  ,  ou  autant ,  ou 
deux  ou  quatre  parties  de  craie  d’Ef- 
pagne ,  tous  ces  mdanges  ont  produit 
enconfluant  une  made  fpongieufe.  L’on 
voit  ici  Sc  dans  divers  autres  mdanges  , 
que  la  craie  d’Efpagne  efi  plus  fufible 
que  1  argille ,  au  lieu  qu’au  contraire  il 
y  a  d’autres  circonfiances  ou  eile  fed 
moins,. 
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La  craie  d’Efpagne  avecla  huitieme 
partie  de  verre  de  plomb ,  durcic  afifez 
fort  &  rend  des  ecincelles ,  ce  qui  arrive 
aufil  avec  une  troifieme  &  une  quatrie- 
me  partie  de  ce  verre.  La  couleur  tire 
pour  I’ordinaire  fur  le  jaune,  comme 
cela  arrive  a  la  plupart  des  compofi- 
tions  ou  cette  craie  entre.  Avec  autant 
de  minium  ,  elle  conflue  pareillement 
en  une  mafle  jaune  a  demi  -  tranfpa- 
rente  ,  mais  ordinairement  pleine  de 
petites  foufflures.  Elle  conflue  encore 
plus  parfaicement  avec  deux  parties  de 
minium  en  une  maiTe  jaune ,  mais  moiris 
pellucide  ,  excepte  vers  le  foni  du 
creufet ,  on  elle  acquiert  plus  de  tranf- 
parence ,  a  caufe  des  parties  de  fable  du 
creufet  qui  ont  ete  rongees  dans  I’ope- 
ration.  J’ai  lu  dans  un  Auteur ,  que  la 
litharge  ne  dilfout  ces  pierres  qu’impar- 
faitement ,  &  qu’elle  s’echappe  d’abord 
a  travers  les  creufets  ,  a  moins  qu’on 
n’ait  eu  la  precaution  de  les  broyer  en- 
femble  ,  &  que  I’on  ne  continue  long- 
temps  un  feu  mediocre  ;  mais  je  n’ai 
pu  remarquer  rien  de  femblable. 

Six  parties  de  craie  d^Efpagne  avec 
une  partie  de  verre  de  plomb  &  d’etain 
F  iv 
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1  fortement  au  feu;  la  cou- 

leur  eft  blanchatre  en  dehors ,  mais  cerp- 
dree  en  dedans  ,  &  la  malTe  eft  fans 
tranlparence.  Une  partie  du  meme 
verre  avec  trois  parties  de  craie  d’Ef- 
pagne  ,  forment  un  tout  encore  plus 
compade,  rioir  en  dedans  &  opaque-. 

Une  partie  de  pierre  nephrdique 
avec  quatre  parties  de  verre  de  cryftal , 
confiue  en  une  mafte  non-tranfparente 
commefagathe  cendree,  &  alfez  fer^ 
nie.  Une  partie  de  la  meme  pierre  avec 
autant  de  minium,  fait  une  malfe  cou- 
leurde  are,  pleine  defoufflures,  qui 
iorlqu  on  y  joint  dans  la  fufion  un  pea 
plus  de  fel  commun,  &  qu’on  accelere 
irop  la  violence  du  feu,  palfe  aifement 
les  bords  du  creufet. 

Les  terres  alkalines  ne  fe  joignent  pas 
n  etroitement  alacraie  d’Efpagne,  car 
toutes  ces  terres ,  par  exemple  la  chaux 
Vive,  la  craie, le  marbre, melees  avec 
deux  parties  de  craie  d’Efpagne,  Sc 
mifes  au  feu  ,  font  une  mafte  qui  n’a 
point  du  tout  de  coherence ,  mais  qui 
eft  legerement  friable,  d’une  couleur 
jaune.  Les  memes  terres  avec  des  par¬ 
ties  egales  de  craie  d’Elpagne ,  refufeiit 
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de  fe  liquefier  ,  &  ne  font  que  Jaunir. 
Trois  parties  de  craie  commune  avec 
une  partie  de  craie  d’Efpagne ,  produi- 
fent  le  meme  effet ,  hormis  que  la  cou- 
leurrougit  davantage,  &  qu’enbrifant 
la  made  ,  on  peut  remarquer  qu’elle 
etoit  devenue  plus  tenace.  Cequi  arrive 
dans  ces  melanges  fe  rapporte  done 
alTsz  a  la  nature  ordinaire  de  Targille. 
Quelque  addition  de  verre  ou  de  mi- 
nium  n’y  caufe  pas  grand  changement ; 
car  trois  parties  de  craie  d’Efpagfte  & 
trois  parties  de  marbre  blanc  avec  une 
partie  de  verre,  donnent  une  terre  jau- 
ne  qui  refifle  encore  a  la  fulion.  Trois 
parties  de  craie  d’Efpagne  ,  autant  de 
marbre  ,  &  deux  de  minium ,  refufent 
la  fulion  &  commencent  feulement  a 
fe  reunir  en  revetant  une  eouleur  grife. 
Mais  parties  egales  de  craie  d’Efpagne, 
d’ecailles  d’huitres  calcinees  &  de  mi- 
jiium ,  fe  font  fortement  reunies ,  &  ont 
fourni  la  redudion  de  grains  mdal- 
liques  de  plomb.  La  craie  d’Efpagne , 
le  quarts  &  la  craie  commune  formenc 
aufli  une  malTe  extremement  dure. 
AulTi  pour  faire  des  creufets  qui  foient 
propres  a  refifter  au  feu ,  plufieurs  ont- 
F  V 


ils  pour  fecret  d’employer  un  melange- 
de  craie  d’Efpagne  ,  d’argille,  de  craie 
commune,  &  d’ecailles  de  fer^. 

Section 

Les  terres  gypfeufes  different  peu  en 
ceci  des  alkalines.  La  craie  d’Efpagne 
avec  la  moitie  d’albatre  forme  une 
maffe  jaune  friable.  La  meme  craie 
avec  autant  de  pierre  fpeculaire  donne 
pareillement  une  cerre  friable  &  cou- 
leur  de  citron.  II  en  eff:  de  meme  de 
deux  parties  de  pierre  fpeculaire  avec 
une  partie  de  craie  d’Efpagne.  Mais 
parties  egales  de  craie  d’Efpagne  ,  de 
pierre  fpeculaire  &  de  minium  ,  con¬ 
fluent  en  une  maffe  aflez  belle ,  tranf- 
parente  &  jaunatre ,  mais  elles-s’enflenc 
beaucoup  dans  la  fufion ,  ce  qui  fait 
qu’elies  ont  befoin  d’un  creufet  affez- 
grand. 

La  craie  d’Efpagne  avec  deux  par¬ 
ties  de  fable,  &  quatre  parties  d’alba¬ 
tre  ,  donne  a  un  feu  violent  une  maffe 
friable  ,  &  qui  a  peu  de  eonfiflence* 
La  meme  craie  s’unic  avec  les  argilles 
en  maffe  d’une  extreme  durete,  cequi 
la  rend  tres  propre  a  en  faire  des  creu- 
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Tets,  pourvu  quele  feu  au  commence¬ 
ment  aflez  doux ,  foit  continue  pendant 
quelque  temps  ,  &  augmente  vers  la 
fin  par  degres.  En  ajoutant  a  ce  me¬ 
lange  une  portion  egale  d’argille  calci- 
nee ,  ou  de  craie  d'Efpagne  brulee  & 
pilee  ,  cela  reuffic  encore  mieux.  Ec 
meme  la  feule  craie  d’Efpagne  avec 
partie  egale ,  ou  avec  la  moitie  d’argille 
blanche  calcinee ,  donne ,  etant  expofee 
a  ra£tion  d’un  feu  vehement ,  un  coin- 
pofe  d*une  durete  merveilleufe.  Mais 
lorfque  j’ai  ajoute  a  deux  parties  de 
craie  d’Efpagne  deux  parties  d’argille 
blanche  ,  &  une  partie.de  verre  de 
plomb  ,  j’ai  retire  du  feu  une  maffe 
fpongieufe  &  gonflee. 

Enfin  notre  craie  jointe  aux  terres  vi- 
trifiables ,  donne  pareillement  des  me¬ 
langes  aflez  folides.  Deux  parties  de 
craie  d’Efpagne  avec  une  partie  de  fa¬ 
ble  ,  n’ont  encore  que  peu  de  cohe¬ 
rence  ,  &  il  en  eftde  meme  du  melange 
egal  de  ces  deux  chofes.  Mais  quaere 
parties  de  craie  d’Efpagne  aveedix  par¬ 
ties  de  fable  praduifent  une  made  aflez 
ferme  ,  quoiqu’opaque.  II  en  eft  un  peu 
autrem«-nt  avec  le  quarts  ;  car  quaere- 
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parties  de  craie  d’Efpagne  avec  uneY 
deux  ,  quatre  parties  de  quart^ ,  fort 
line  maife  jaune  opaque.  Mais  une  pan- 
tie  de  craie  d  Efpagne  avec  deux  par-*- 
ties  de  quarts  devient  liquide  au  feu. 

Les  diverfes  efpeces  de  fluor,  ou  da 
fpathfupble  ,  lui  donnent  encore  beau- 
coup  plus  promptemeiit  &  plus  parfai- 
tement  cette  difpofition.  Eneflet,  qua*- 
tre  parties  de  craie  d’Efpagne  melees 
avec  quatre ,  huic ,  dix.parties  de/^^or , 
fondent  en  liqueur  aufeu.  Meme  deux 
parties  de  craie  d’Efpagne  avec  la  fep- 
tieme  partie  de  jiuor  j  feliquefientavec 
tapparenced’agathe  d^un  blanccendre ; 
mais  avec  laquatrieme  partie  de  Jiuor 
la  malfe  refte  tout-a-fait  opaque.  II  eli 
aulTi  remarquable  que  la  craie  d’Efpa- 
gne  avec  le  quart:^  &  le  fpath  fufible 
iaunit  roujours ,  mais  avec  le  fable  elle 
demeure  affez  blanche.  Si  I’on  joint  a 
ces  melanges  de  la  terre  alkaline ,  cela 
avancebeaucoup  la  liquefaction.  Qua¬ 
tre  parties ,  par  exemple ,  de  craie  com¬ 
mune  &  trois. parties  de-fpath  fufible., 
avec  une  partie  de  craie  d’Efpagpe,  e.n^ 
trent  aifement  en  duidite^  &  prennent 
a.u,feu  une.  efTervefcence  qui  leur  fait: 
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paflTer  aifement  les  bords  du  creufet ,  a 
snoins  qu’il  ne  foit  d^ une  capacite  alTez 
confiderable. 

Quatre  parties  de  craie  d’Efpagne, 
fix  parties  de  fpatk  fufible  ,  &  deux 
parties  de  craie  ,  s’uniirent  de  meme 
etroitement  par  le  moyen  de  la 
Quatre  parties:  de  craie  d’Efpagne  avec 
huit  parties  du  meme  /path  ^  &  deux 
parties  de  craie  fondent  pareillement., 
11  en  arrive  meme  autant  a  des  quanti¬ 
les  egales  de  craie  d’Efpagne,  de  quarts 
5c  de  craie  commune ,  6c  elles  donnent 
cnfuite  une  pierre  blanchatre  ,  mais 
tout- a -fait  opaque.  Dans  les  aucres 
compofitions  il  n’eft  pas  rare  qu’elle 
noircilTe. 

Le  fpath  de  IVernigerode  joint  en  dL- 
vers  poids  avec  la  craie  d’Efpagne ,  tant 
feule  que  melee  avec  I’argille,  s’y  unit 
par  la  fufion  d’une  maniere  infeparable. 
Je  pourrois-iirer  de  mon  Journal  Chyr 
mique  des  Experiences  par  centaines 
fur  les  diverfes  proportions  &  compofi- 
tions  de- ces  matieres>  mais  je  m’en 
abftiens^  parce  qu’il  ne  peuten  refulter 
aucune-  utilite  particuliere.  J’ajouterai, 
feulement. ,  pour  eclaircir.  ulterieurer 
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ment  mon  fujet ,  qu’en  mettant  en  fu- 
fion  quatre  parties  de  craie,  avec  trois 
parties  defpath  fujible  &  une  partiede 
craie  d’Efpagne  ,  le  produitqui  en  re- 
fulte  e{l  d’une  tranfparence  obfcure  ,, 
d  un  brun  jaunatre  ,  &  j’ai  trouve  au- 
defTus  un  grain  de  metal. 

La  pierre  nephretique  avec  autant 

fpatk  fujible ,  fefonden  une  mafTe 
qui  reflemble  a  del’agathe  noire,  mais 
qui  perce  aifement  les  creufets.  Deux 
parties  de  pierre  nephretique  avec  une 
partie  du  meme  Jpath  ,  sec'oulerenr 
avec  une  couleur  d’un  brun  reluifant,, 
dc  fous  la  forme  de  talc  en  feuilles.  II 
parut  au-delfus  un  grain  de  cuivre, 
preuve  infaillible  de  Texiilence  de  ce 
metal  dans  la.  pierre  neprhetique. 

Je  finirois  ici ,  s’il  ne  me  paroifibic 
convenable  d’ajouter  deux  mots  fur  les 
ulages  auxquels  notre  pierre  peut  etre 
employee  ,  pour  prevenir  la  queftion 
qu’on  fait  fou vent :  A  quoi  bon  tout 
ceci  ( 73  )? 

~(/3)  Adonner  I’intelligence  neceffaire  pouf 
crauer  leregne  mineral.  Eneffer,  la  methode 
de  M.  Pott  d’examiner  les  fubftances  de  ce 
regne  av^  les  fels ,  les  terres  &  les  pierres  fun- 
Dies  ou  refraCtaires ,  jointe  aux  precedes  ante- 
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Section  V  I 


Nous  avons^  vu  ci-deflus  que  depuis 
plufieurs  fiedes  lo  principal  ufage  de 
cette  pierre  chez  les  Grifons ,  conlifte 
a  en  faire  des  pots  propres  a  cuire. 
Scheuctzer  decrit  la  maniere  dont  cela 
fe  fait,  D’abord  on  coupe  un  morceaa 
proportionne  a  ce  que  I’on  en  veut  ti- 
rer ,  on  attache  ce  morceau  a  un  billot 
de  bois  avec  de  la  poix ,  &  enfuite  par 
le  moyen  d’outils  de  fer  pointus  qu’une 
meule  fait  mouvoir  ,  on  le  creufe  en 
einq ,  fix ,  fept  vafes  ou  davantage ,  qui 
rentrent  Tun  dans  I’autre  ,  &  a  chacuil 
defquels  on  attache  une  anfe  de  fer ,  qui 
le  tient  lufpendu  au-deffus  du  feu  pour 
y  cuire  les  alimens.  Si  le  vafe  tombe  & 
fe  caffe  ,  on  peut  le  recoudre  avec  du 
fil  de  fer  (14).  _ 


ricurs  pour  y  decouvrir  la  fubftance  mecalli- 
que  ,  pour  lui  donner  la  forme  de  metal ,  o.u 
mSme  pour  y  chercher  ce  qu’on  n’y  ja^ 

mats,  1  ’ame  &:l’efprit  des  mineraux,pourra  plus 
certainemenc  nous,  conduire  a  la  connoiiiance 
intime  6c  de  la  nature  de  ces  fubftances  ,  ^  de 
la  maniere  doncelles  fe  formenc ;  routes  choles 
fur  lefquelies  nous  avons  plus  de  conjectures 
que  de  faitSi.  , 

(14)  N!avance-t-on  pas  un  peutrop  ?  ht  ea 
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Polycarpe  Chryfoftome  die  qu’on  m 
fait  des'  bales  de  fufil  Sc  des  boutons- 
d’babits.  Aujourd’hui  elle  fere  a  des 
jouets  d’enfans  Sc  a  diver fes  figures 
qu’on  met  ordinairement  fur  les  chemb 
nees,  apres  les  avoir  polies.  Les  Ghi- 
nois  font  la  meme  chofe  dans  tous  ces 


petJts  ouvrages  fi  artiftement  travailies 
qu  ils  font  de  la  meme  terre. 

Agricola  remarque  que  les  Fondeurs 
en  font  des  moules  pour  fondre  I’airain  ^ 
^rce  que  cette  matiere  refifie  au  feu. 
On  peut  auffi  en  fabriquer  des  cruches,. 
des  taffes  a  the  <Sc  a  caffe,  <5c  fi  feau  a 
quelque  facilite  a  pafier  a  travers 
(  com  me  I  on  s’en  plaint  a  I’egard  de  la 
terre  de  Bareuth  ) ,  on  peut  aifement  y 
obvier,  en  lesrevetant.de  verre  fufible 
05)- 

Monconyy ,  dans  fon  Voyage  ,  re-» 
fappofant 

j  fayance  en  France,  fera-c-il 

de  le  fairealler  enfuite  au  feu  fans  qu’il 

(15)  D’ailleurs  cette  proprrete  pourroit  la 
rendre  commode  pour  filer er  &  depurer  I’eau. 
Les  pierres  a  filtrer  font  une  efpece  de  eres  ar^ 
gilleux.  Le^fteatites  pourroit ,  fans  gtre  touc-a- 
fait  de-la  myme nature ,  rendre  le  meme  fervtce 
&  ne  pas  gater  davancage  I’eau  qui  y  feroit  fiU 
i’expenence  eft  ail^eifaire  en  Allemagne. 
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commande  d’ajouter  du  mufc  a  cetce 
terre ,  pour  lui  communiquer  une  bon¬ 
ne  odeur. 

Pour  nettoyer  la  laine  de  fa  graiffe 
ou  de  I’huile  ,  cette  terre  vaut  autant 
que  celle  de  Foulon  ;  appliquee ,  tant 
bumide  que  fee  he  ,  elle  enleve  les  ca¬ 
ches  des  habits ;  &  melee  avec  Thuile, 
elle  polit  les  glaces  de  miroir.  Onaffure 
que  c’efl;  de  cette  matiere  que  les  Chi- 
nois  6c  les  Anglois  font  leur  fine  porce- 
laine.  En  fculptant  exadement  cette 
terre  crue ,  on  en  peuc  faire  les  plus 
excellens  ouvrages  de  Statuaires ,  qui 
repoivent  enfuite  au  Feu  une  parfaice 
durete ,  qui  font  fufceptibles:  du  plus 
beau  poll ,  6c  qui  refiftenc  comme  la 
pierre  precieufe  a  touces  les  caufes  de 
defirudiou. 

Mais  fur-tout  les^  Chymifies  peuvent: 
s’en  fervir  pour  faire  les  fourneaux  6c 
les  creufets  les  plus  folides ,  6c  qui  refif- 
tent  admirablement  au  feu  6c  a.  la  vir- 
trification.  Cela  vafi  loin, que M.  Kra¬ 
mer  de  Vienne  affirme  dans  I’Annee 
du  Commerc. Litter. AForim&.dejacicee,. 
qu’en  repetant  long-temps  5c  frequem- 
ment  la  fufion  du  plomb  au  feu  dans 
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ces  fourneaux  &  ces  creufets ,  ce  metal  5^ 
qui  d’ailleurs  detruit  bien  vite  les  creu- 
fe«s ,  peut  etre  exalte  au  point  que  plus 
de  la  moitie  fe  change  en  argent.  Noiy 
abandonnons  cette  Experience  au  plus 
ample  examen  de  ceux  qui  pourronc 
avoir  le  gout  &  I’occafion  de  la  faire  , 
Sc  nous  leur  recommandons  la  vitrifi¬ 
cation  fouvent  reiteree  Sc  la  redudion 


(16). 


(16)  C’eft  en  effec  tout  le  fecret  de  Becker , 
dans  fon  Miners,  arenaria. 


DISSERTATION. 

Recherches fur  lanature  &  les proprUtes 
du  Fid  de  Verre. 


Section  I. 

LE  fujet  fur  lequel  vont  rouler  nos 
recherches ,  porte  communement 
\e  nom  de  Fkl  de  verre;  denomination 
qui  ne  lui  vient  que  par  analogic  avec 
le  fiel  ou  la  bile  des  animaux  ,  que  I'es 
Phyficiens  prenoient  autrefois  pour  up 
pur  excrement ,  commefi  ce  fiel  et ok 
aufS  un  excrement  que  le  feu  feparat 
du  melange  d’ou  fe  forme  le  verre  ,  Sc 
qu’il  eut  quelque  forte  d’amertume. 
Elle  vient  plutot  d’une  erreur  dans  la 
traduftion  du  nom  que  cette  matiere 
porte  en  Allemand.  On  I’y  appelle  or- 
dinairement  Glajf-galle ;  Sc  commele 
fens  propre  du  mot  de  Galle  ek  fd  , 
on  a  rendu  I’expreflion  entiere  par  Fiel 
de  verre.  Mais  il  me  parok  beaucoup 
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plus  vraifemblable  qu’il  faut  rappellef 
id  I’ancienne  fignification  du  mot  de 
Galle  ,  par  ou  Ton  entendoic  une  bulle 
d’ecume ,  &  qui  le  conferve  encore  dans 
ie  mot  ({ffer- galle  ,  Ecume  d’eau  , 

qui  a  caufe  de  la  legerete  de  i’air  qui  y 
eftrenferme,  occupe  iafurface  de I’eau. 
Ceil  de  la  meme  maniere  que  le  fiel 
de  verre  eft  toujours  poufle  par  la  force 
du  feu  a  la  furface  de  la  matiere  du 
verre.  On  lui  a  encore  donne  par  la 
Hieme  raifon  Ic  nom  de  Gvaijje  ,  ou 
Suin  de  verre  ,  Axungia  vitri  ,  quoi- 
qu’il  n’y  ait  rien  du  tout  de  gras.  Enfin 
quelques-uns  I’ontappelle  abufivement 
SAde  verre  ,  &  Crollius  avcc  quelques 
autres  fe  font  fervi  du  nom  dCAna- 
tron[\). 

Section  I  L 

Cette  matiere  n’eft  autre  chofe  qu’un 
melange  de  terre  &  de  fel ,  qui  fe  reu¬ 
nit  comme  une  ecume  fur  la  furface  du 
verre  eu  fufion  ,  &  qu’on  en  enleve. 
pendant  qu’il  eft  en  fufion.  En  effef^ 


(^)  FqyeJt  la  definition  qu’en.  donne  Lem ery 
dans  fon  Disftionnaire »  p*  77 y  j  edit,  de  373  3 . 
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quand  on  a  prepare  le  melange  des  ma« 
tieres  done  a  eoutume  de  .fe  fervir  pour 
faire  le  verre,  <3c  qu’on  appelle  Fritte^ 
&  que  ce  melange  a  eu  pendanc  quel- 
que  temps  un  flux  liquide ,  onle  remue 
avec  un  fer  propre  a  cet  ulage ,  pour 
eprouver  fi  la  fufion  liquide  du  melan¬ 
ge  eft  parfaice  &  univerfelle  ;  &  apres 
s’en  etre  afliire  ,  on  enleve  avec  une 
cuiller  de  fer  I’ecume  defelardente  qui 
eft  au-deftiis  ,  &  qui  n’entre  pas  dan^  le 
melange  du  verre  ;  on  la  jette  dans 
Teau  ,  &  par  la  coagulation  on  en  faie 
des  pa?n^.blancs  ou  cendres  {2.). 

Entre  ces  pains ,  ceux  qui  viennent 
de  la  preparation  du  verre  cryftallm , 
furpaftent  de  beaucoup  les  autres  en 
blancheur  ,  &  ce  font  eux  qui  confti- 
tuent  le  fiel  de  verre  proprement  diu 
Toutes  les  efpeces  de  verre  fourniflent 
a  la  verite  une  femblable  matiere ,  taift^ 
le  verre  verd  commun  ,  ou  le  verre 

(i)  J’en  pofTede  des  pains  qui  one  encore  la 
forme  du  vaifleau  ou  on  a  jette  la  matiere  &  les 
foufflures  qu’on  remarque ;  les  differentes  con- 
liftancfis  de  la  mafle  femblent  aflurer  que  ces 
pains  n’ont  point  ete  fondus  dans  J’eau  &  delT^- 
ches  enfuite ;  ils  contiennenc  meme  affez  d’he- 
ferogeneites. 
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blanc  &  de  craie ,  que  celui  de  cryfl:al» 
Mais  le  verre  communenfournitmoins 
a  caufe  de  la  petite  quantite  de  fels  qu’il 
trenferme  ,  au  lieu  que  les  verres  de 
craie  &  de  cryftal  ,  qui  contiennent 
beaucoup  plus  de  fels  ,  donnent  bien 
davantage  de  ce  fiel ;  d’ou  Ton  peut  ti- 
rer  cette  regie  certaine ,  que  plus  cn 
fait  entrer  de  corps  falins  dans  la  com- 
pofition  de  la  fritte  du  verre,  plus  elle 
rend  de  fiel  de  verre ,  &  reciproque- 
ment.  Celui  qui  fe  vend  ordinairement, 
vient  prefque  toujours  du  verre  de  craie 
Si,  de  foude.  II  y  en  a  qui  pretendent 
qu’on  peut  fe  promettre  quelque  chofe 
de  particulier  du  fiel  de  verre  qu’on  fe- 
pare  du  verre  de  rubis  ,  mais  je  crois 
que  cette  pretention  eft  tout-a-fait  de- 
nuee  de  fondement. 

Section  III. 

Voici  les  efpeces  ordinaires  de  fiel 
de  verre.  D’abord  il  y  a  le  notre ,  ou 
celui  qu’on  tire  de  nos  Verreries ;  il  y  a 
celui  d’ltalie, &  il  y  a  celui  qu’on  nomme 
vulgairement  de  Hollande ,  mais  qui  a 
parler  plus  exadement  eft  d’Efpagne, 
Ces  efpeces  one  une  reflemblance  gene- 
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rale  ,  mais  on  y  remarque  aufli  cercai- 
nes  differences  dans  quelques  circon- 
flances  parciculieres.  Ces  differences 
viennent  du  plus  ou  du  moins  de  purece 
des  fels  qui  ont  ete  employes ,  tant  fels 
alkalis,  ou  cendresgravelees,  queceu- 
dres  des  vegetaux,  nitre,  tartre, foude, 
&c.  Elies  viennent  encore  des  propor¬ 
tions  plus  ou  moins  grandes  de  ces  fels, 
de  I’efpace  de  temps  plus  ou  moins 
long ,  au  bout  duquel  on  tire  ce  fiel  du 
creufet  de  la  Verrerie,  Sc  par  confe- 
tjuent  du  plus  ou  du  moins  de  temps 
qu’il  eft  demeure  au  feu.  Toutes  ces 
caufes  font  que  les  maffes  du  fiel  de 
verre  different ,  tant  a  I’egard  des  par¬ 
ties  falines  ,  qu’a  I’egard  des  parties 
terreftres. 


Section  IV. 

Quelques-uns  preparent  eux-m^es 
le  fiel  de  verre ,  en  mettant  en  fufion  au 
creufet  du  fel  commun  mele  avec  par¬ 
ties  egales ,  ou  avec  deux  parties  de 
verre ,  ou  avec  des  cailloux,  &  en  fepa^ 
rant  les  fcories  fuperieures ,  ou  le  fel , 
de  la  maffe  inferieure  reduite  en  verre. 
Mais  ce  produit  ne  s’accorde  pas  par- 
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fkitement  avec  notre  jfiel  ordinaire  de 
verre^  parce  qu’ilconcient  encore  bean- 
coup  de  fel  commun  change  feulemenc 
en  fel  fondu.  II  y  a  auffi  un  fiel  de  verre 
que  les  Orfevres  font  ordinairement  de 
fel  commun,  de  fel  alkali^  de  lithar- 
ge,  &  qu  ils  emploient  pour  les  foudu- 
res ,  pour  fuppleer  au  borax  qui  efl  plus 
cher  ;  mais  il  n’y  a  pas  non  plus  une 
convenance  entiere  avec  le  notre ,  quoi- 
que  dans  certaines  circonftances  il  puifle 
produireies  memes  effets  (3). 


Section  V. 

Il  y  a  deja  bien  desliecles  que  les 
Phyficiens ,  les  Chymiftes  Sc  les  Mede- 
cins  ontfait  connoitre  dans  leurs  Ecoies 
notre  fiel  de  verre ,  &  qu’ils  font  em¬ 
ploye  a  diyerfes  operations  Chymiques. 
Les  Ouvriers  eux-memes  s’en  font  fer- 


(3)  J’ai  eu  autrefois  un  pareil  melange  qu’un 
Frippon  vendoit  aux  Orfevres  pour  du  borax  ; 
on  ^  donna  a  analyfer  >  5c  je  n’y  trouvai  que 
du  fel  commun  8c  beaucoup  de  fel  de  foude ;  il 
n*avoicdes  propridresdu  borax  quecelle  defa- 
cilicer  la  foudure  plus  promptement  que  lui ,  ce 
qui  me  fit  foupfonner  que  ce  dernier  pouvoic 
bien  n’avoir  cette  propriete  qu’a  caufe  de  fa 
bafe,  femblable  a  celle  du  fel  commun, 

ylsp 
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■vis  ,  &  on  en  a  fait  quelques  ufages 
dans  la  Medecine.  Gependant  je  n’ai 
trouve  perfonne  encore  qui  fe  foie  pro- 
pofe  d’en  faire  avec  exaditude  un  exa- 
men  Phyfico- Chymique  ;  &  c’efl  ce 
qui  me  determine  a  I’entreprendre. 

Section  VI. 

Ceux  qui  d’apres  les  Auteurs  qui  ont 
eerie  en  Phylique  &  en  Chymie ,  one 
tache  jufqu’a  prefent  de  decrire  la  na¬ 
ture  &  les  proprides  du  fiel  de  verre 
fe  font  partages  en  deux  clafTes ;  les  uns 
ie  rangeanc  parmi  les  efpeces  de  fel 
commun  ,  &  les  aucres  parmi  les  fels 
alkalis  fixes.  Encre  les  premiers  M.  Koe¬ 
nig  ,  dans  fon  Regne  mineral ,  le  d^fi^ 
nit  une  ecume  falee  du  verre ,  qui  fe 
forme  d’une  quantite  de  fel  &  departf- 
cules  terreftres ,  5c  oil  le  fel  s’unit  fl 
etroitemenc  avec  la  terre  en  vitrifica¬ 
tion, qu’il  eft  tres-difiicile  deiesfeparer 

Avantlui,  Tackenius  avoit  deja  dit 

^peu  pres  la  meme  chofe  dans  fon 
Hyppocr.  Chym.  oil  il  en  donne  cette 
defeription.:  «  C’eft,  dit-il,  unfel  fal^ 
»  que  lesBergers  donnent  a  lecher  aleur 
»  betail  en  guife  de  fel  commun ,  qui  Cq 

Tome  Q 
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39  fond  a  fair ,  &  alors  la  poudre  entre¬ 
at  melee  des  cailloux  fe  fepare  ;  cette 
liqueur  fe  coagu-te  enfuite  en  fel  com- 
»  mun ,  comme  le  prouvent  fa  cryftal- 
lifation  &  fa  diftillation  «.  Etaiileurs 
il  ajoute:  »  Le  fielde  verre  tire  fa  Ik- 
35  lure  de  I’acidite  ducaillou ;  car  il  ne 
35  precipice  pas  encierement  le  mer- 
33  cure  «f,  Oell  aufli  pourquoi  Merrec 
rappoxte  qu’on  s’en  fere  en  France  pour 
faler  les  viandes. 

Voila  fans  doute  le  fondement  fur 
lequel  Lemort  a  dit  avec  tant  de  con- 
fiance  ;  33  Le  fiel  de  Verre  approche  de 
33  la  nature  du  fel  foffile  ,  6c  on  en  tire 
33  par  la  diftilladon  un  efprit  acide  , 
33  comtiie  I’efprit  de  fel  «.  La  princi- 
pale  raifon  fur  laquelle  tous  ces  Au¬ 
teurs  s’appuient ,  e’efi  qu’en  Italic  &  en 
Efpagne  on  emploie  la  foude  dans  la 
compofidon  du  verre  ;  or  cette  foude 
n’eft  pas  un  pur  fel  alkali ,  mais  elle 
renferme  beaueoup’  de  fel  commun  , 
parce  que  la  plante  Kali  Croit  fur  les 
bords  de  la  Mer  6c  des  lacs  fales ,  oii 
elle  attire  le  fel  commun ,  s’en  imbibe  , 
6c  en  conferve  beaucoup  fans  aucun 
changemenc.  AulTi  peut-on  y  decouvrir 
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An  fimple  gout  une  faveur  falee ,  &  c’efl 
en  quoi  oonfifte  fa  difference  dAvecTal- 
kali  commun ,  auffi-bien  qu’en  ce  qu’il 
sy  trouve  auffi  quelques  parties  defel 
admirable.  Ajoutez  que  le  nitre  qu’on 
emploie  pour  faire  certains  verres,  n’eft 
pas  pour  I’ordinaire  affez  depute ,  mais 
qu’il  porte  de  meme  avec  foi  quelques 
parties  de  fel  commun.  Cependant ,  & 
malgre  toutce  qui  vient  d’etre  rap  porte, 
les  Experiences  fuivantes  feront  voir 
dela  manierela  plus  claire,  qu’il  reffe 
fi  peu  de  fel  commun  dans  le  fiel  de 
verre ,  qu’on  ne  peut  fe  fonder  fur  au- 
cune  raifon  pour  le  ranger  dans  la  claffe 
du  fel  commun.  Les  Experiences  done 
on  voudroit  s’autorifer  pour  cet  effet , 
font  en  partie  fauffes  ou  fuperficielle- 
ment  examinees ,  en  partie  mal  applL 
quees. 

Section  VI. 

M.  Merret  effime ,  dans  fes  Notes  fur 
la  Verrerie  de  Mery ,  que  le  fiel  de 
verre  eft  une  efpece  de  fel  akali ,  qui 
fe  charge  dans  la  vitrification  d’une 
quantite  infuffifante  de  terre  vitri  'iable, 
&  qui  par  confequenc  demeure  incom- 
Gij 


plet.  On  ne  f9auroic  nier  qu’il  n’y  ak 
ia-dedans  quelqu’apparence  de  proba- 
bilitc ,  puifqu’il  eft  conftant  qu’on  iie 
pent  faire  aucun  verre  commun  fans 
y  mettre  du  fel  alkali ,  done  il  feroic 
poftible  que  les  matieres  fuperflues  fe 
feparaftenc  de  cette  maniere.  Deplus, 
M.  Merret  ne  manque  pas  non  plus 
d’infifter  fur  ces  circonftances ,  le  ftel 
de  verre  fe  fond  a  fair  ;  &  il  produic 
fur  le  fyrop  de  violettes  ie  meme  effet 
que  les  autres  fels  alkalis ,  e’eft  de  chan, 
ger  fa  couleur  bleue  en  verte.  Avec  tout 
cela,  cette  opinion  ne  f^auroit  etre 
adoptee ,  puifque  ralkalimemefuper- 
ftu  s’unic  etroitement  avec  la  terre  vitri- 
fiable,  comme  on  en  trouve  la  preuvo 
dan?  la  jnafte  qui  fe  prepare  pour  faire 
la  liqueur  des,caillpux  (4) :  il  y  a  aufti 
plufieurs  produits  falins  manifeftemenp 
acides,  qui  donnent  la  couleur  verte 
au  fyrop  de  violettes. 


(4)  Cell  la  furabondance  de  cet  alJiali  qui 
read  certains  verres  fi  tendres,  que  le  vin  kul 
ftAfnt  pour  les  dilfoudre  en  partie. 
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Section  VII. 

Je  mefuis  done  mis  a  examiner  par 
rnoi-meme  le  fujet  enqueflion,  &  cet 
examen  m’a  fourni  les  phenomenes  fui- 
vans.  Le  fiel  de  verre  conferve  alTez  de 
eonfidance  a  Pair  ,  &  ne  fe  fond  pas 
aifementpardefaillance,  a  moinsqu’on 
ne  I’ait  iaifle  alTez  long- temps  expofe 
dans  une  cave  froide  &  humide  ;  cir* 
conllance  dans  laquelle  plulieurs  fels 
moyens  commencent  a  fe  fondre  en 
quelque  forte  :  cequi  feremarque  auffi 
dansle  felcommun  ,  expofe  pendant 
long-temps  de  la  meme  maniere  (5). 

Le  fiel  de  verre  ,  comme  tons  les 
autres  fels ,  fe  fond  afiez  promptement 
dans  I’eau ,  6c  apres  la  filtration  il  donne 
une  folution  d’une  parfaite  tranfparen- 
ce,  depofant  fur  lefiltre  une  terre  bian- 
chatre ,  tantot  plus,  tantot  moins  abon- 
damment  ;  ear  il  y  a  telle  efpece  qui 
ne  m’a  donne  que  fort  peu  de  cette 
terre ,  tandis  qu’une  autre  en  a  rendu 


is)  Ec  fur-tout  lorfqii’il  a  ete  decrepit^  & 
tenu  long-temps  a  un  feu  vif ,  la  liqueur  qui  en 
r^fulte  porte  improprement  le  nom  d^Huile  de 
Sd, 

G  iij 
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plus  de  quatre  onces  par  livre.  Cette 
terre  avec  1  huile  de  vitriol  ne  re^oip  ' 
qu’une  tres  -  legere  ebullition ,  ce  qui 
protive  qu’elle  renferme  fort  peu  d'e 
terre  alkaline ,  6c  qu’elle  confifle  prin- 
cjpalement  en  terre  vitrifiable. 

Dans  le  feu  notre  fel  fe  foutient ,  ce 
qui  le  met  au  rang  des  Pels  fixes ;  & 
lorfqu  on  en  repand  immediatement 
lur  des  charbons  ardens,  il  fe  fait  une 
fort  petite  crepitation,  &  tres- difference 
de  la  crepitation  ordinaire  au  fel  com- 
^un.  Mais  au  feu  dans  le  creufet ,  il 
fe  fond  aflez  promptement ;  il  rougic 
un  peu ,  &  en  meme  temps  il  eft  propre 
a  accelerer  la  liquefaction  des  corps 
qui  fe  fondent  difficilement ;  ce  qui 
fait  que  les  Orfevres  I’emploient  avee 
lucces  pour  fondre  la  limaille  d’ar- 
gent. 

Section  VIll. 

Notre  fel  depure  n^a  point  d’effer- 
velcence  avec  les  menftrues  acides  „ 
comme  I’efprit  de  nitre,  I’efpric  de  fel 
commun  &  le  vinaigre  diftille  ;  ce  qui 
empeche  qu’on  puifte  le  mettre  au  nom- 
bre  des  fels  alkalis,  Cependant  quel- 
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ques  efpeces  de  ce  fel  avec  I’huile  de 
vitriol  font  voir  une  efpece  d’ebulHtion , 
qui  provienc  non  du  fel  alkali ,  mais 
plutot  du  fel  commun  y  dont  une  pe¬ 
tite  quantite  demeure  contenue  dans 
pluiiears  efpeces  de  fiel  de  verre,  & 
principalement  dans  celles  d’Efpagne , 
qui  tirent  leur  origine  de  la  foude  ,  & 
dans  celles  qui  viennent  des  verieries, 
ou  Ton  ajoute  beaucoup  de  fel  com- 
mun  a  la  compofidon  deda  fritte  ;  car 
les  autres  efpeces  oil  ce  fel  n’entre  pas , 
n’acquierenc  pour  rordinaire  aucune 
cfiTervelcenceaveerhuilede  vitriol ,  au 
lieu  qu’il  eft  connu  que  reffervefcence 
arrive  afiez  prompcemenc  ,  lorfque 
Thuile  de  vitriol  eft  jointe  au  fel  eom- 
inun. 

Le  cfiangement  de  couleur  qu’e- 
prouve  le  fyrop  de  violettes ,  ne  mene 
pas  non  plus  a  la  confequence  qu’on 
veut  en  tirer ,  puifque  la  folution  de  fel 
commun  fondu  ,  la  folution  de  fel  ar- 
moniac  fixe  ,  &  plufieurs  melanges  fa- 
linsqui  renferment  de  la terre alkaline, 
produifent  le  meme  phenomene  ,  qui 
jie  prouve  pas  toujours  la  prefence  du 
fel  alkali,  Dailleurs  le  fiel  de  verre  ne 
G  iv 
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trouble  point  la  folution  d’alun ,  ce  que' 
fon^pourtant  tous  les  vrais  fels  alkalis; 
ilne  precipice  point  non  plus  la  liqueur 
de  fel  armoniac  bxe :  d’oii  Ton  eflplei- 
nement  en  droit  de  conclure  rabfenee 
de  Tacide  vitriolique  [6). 

Section  IX. 

^  La  folution  de  notre  lei  etant  filtree, 
evaporee  &  cryftallifee  a  diverfes  re- 
prifes  ,  dohne  des  cryflaux  qui  ref- 
femblentaflez  enpartie  au  tartre  vitrio- 
le,  &  en  partie  au  fel  des  eauxminera- 
les.  Si  cette  cryflallifation  fe  fait  lente- 
tnenc ,  &  d’une  maniere  reiteree  les 
premiers  cryflaux  qui  fe  forment  font 
©blongs ,,  &  les  derniers  principalement 
font  pour  I’ordinaire  une  forte  d’ebul- 
lition  avec  I’huile  de  vitriol ,  <Sc  ex  ha- 
lent  une  fumee  de  fel  acide,  qui  eft  un 
indice  qu’ils  renferment  quelque  quan- 
tite  de  fel  commun ;  ce  qui  ne  fe  mani- 
fefte  en  aucune  maniere  dans  les  pre¬ 
miers,  II  arrive  par  confequent ,  que 

(6  )  La  longue  calcination  ,  I’intime  union 
avec  la  terre  vitrifiable  ,  pourroient  bien  fak.e 
que  ce  fel ,  . fans  cefler  d’etre  alkalin ,  ne  fit  ce- 
pendant  pas  effervefcence  avec  les  acides. 
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fi  Ton  fepare  par  abftradion  quatre  par¬ 
ties  d’acide  nitreux  d’une  partie  de  fiel 
de  verre^,  Tefprit  qui  tranfpire  fournit 
une  eau-regale  ,  propre  a  la  folutioir  de 
Tor. 

La  proportion  de  ce  fel  commun 
dans  le  fiel  de  verre ,  n’efi:  pas  toujours 
egale  ;  cependant  il  n’arrive  prefque 
jamais  qu’elle  aille  au-dela  du  quart , 
Sc  pour  I’ordinaire  il  y  en  a  beaucoup 
moins ,  puifqu  il  ne  faut  que  tres-  pen 
d’acide  de  fel  pour  convercir  en  eau- 
regale  une  grande  quantite  d’acide  ni¬ 
treux. 

Si'  Ton  pouvoit  former  un  jugement 
afliire  fur  I’apparence  exterieure  de  no- 
trefel  lorfqu’il  efi;  depure,  on  affirme- 
roit  qu’il  contient  en  cres-grande  partie 
du  tartre  vitriole  ;  mais  quand  on  com- 
pare  Textreme  refiftance  que  ce  tartre 
vitriole  apporte  a  la  fufion  avec  la  gran¬ 
de  fufibilite  de  noire  fel ,  cela  mene  a 
d’autresidees.  Et  s’ii  y  a  quelque  partie 
de  tartre  vitriole  dans  le  fiel  de  verre  , 
comme  il  y  en  a  iur  -  tout  dans  eelui  de 
Hos  contrees,  qui  provient  de  cendres 
'peu  nettes  Sc  gravelees  qui  ont  ete 
long -temps  expofees  a  I’air  ,  cela  ib- 
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connoic  d’abord  par  la  maniere  dont  il' 
crepite  &  s’ecarte,  lorfqu’on  le  jecce 
fur  des  charbons  ardens,  ou  qu’on  en 
prefle  la  flammeavec  un  chalumeau;car 
ce  phenomene  ne  femontre  point  dans 
lefel  admirable  pur ,  qui  encraine  pour- 
tant  avec  lui  en  fufion  le  tartre  vitriole ; 
ce  qui  arrive auffi  au  tartre  vitriole ,  qui 
eprouveune  fufion  fort  liquide  par  I’ad- 
dition  du  fel  commun  ou  du  fei  alkali, 
ou  del’alun  calcine ,  oudu  vitriol  fatu- 
re  de  fonacide.  II  faut  done  fuppofer 
plutot  que  notre  fel ,  par  rapport  a  la 
plus  grande  &  principale  partie ,  s’ac- 
corde  avec  celui  qui  porte  k  nom  de 
Sel  admirable  de  Glauber, 

S’il  ne  fe  forme  pas  en  cryflaux  aufii 
grands  que  ceux  de  ce  fel ,  cela  ne  fait 
pas  une  difficuke ;  car  fa  difpofidon  a 
prendre  cette  figure  eH  detruite  par  le 
ku  vehement  de  la  vitrification ,,  qui 
lui  fait  violer  la  regie  de  rimmutabilite 
de  la  figure  commune  au  fel.  Gela  le 
confirme  par  le  fel  admirable  lui-me^ 
me-,  lorfqu’il  ed  pur ;  fi  on  Texpofe- 
pendant  quelque  temps  a  un  feu  vehe¬ 
ment,  <Sc  qu’enfuite  on  precede  a  la^ 
&Iutiou  a  la.  cry-ftalliktion  ilne- 
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rend  que  de  fort  petits  cryftaux,. 

II  ed;  neanmoins  poffible  que  cer- 
taines  efpeces  de  fiel  de  verre ,  fur- tout 
d’Efpagne  ,  montrent  auffi  quelquefois 
une  portion  de  fel  admirable  en  grands 
eryfiaux ;  car  je  vois  qn’il  eft  arrive  quel- 
que  chofe  de  pareil  a  Boyle,  quoiqu’il 
n’aitofe  determiner  I’efpece  defel  nilur 
alfigner  de  veritable  ncwn,  lorfqu’il  rap- 
porte  qu’ayant  expofe  a  la  cryftallifa- 
cion  du  fiel  de  verre  difibus  dans  I’eau  , 
il  s’en  forma  divers  cryfiaux  en  forme' 
de  nitre ,  tout-a-fait  tranfparents ,  <Sc  a 
la  fin  du  fel  commun  cubique  ;  a  quoi 
il  ajoute ,  que  ces  eryflaux  a  la  chaleur 
fe  changent  en  chaux ,  mais  qu’ils  re- 
prennent  dans  I’eau  leur  forme  cryftab 
line. 

Ce  Phyficien  ne  pouvoitrefoudre  ce 
phenomene  dans  le  temps  oil  il  vivoit, 
mais  il  eft  afiezconnu  aujourd’hui  que 
le  fel  admirable  montre  les  qualites 
dont  il  s’agit.  Deda  vient  que  h  folu- 
tion  du  fiel  de  verre  precipite  la  foiu- 
tiondu  mercure  par  Teau  forte ,  en  lul 
donnant  une  couleur  jaune ,  de  la  me- 
me  manrere  que  la  folution  dig"  fel  ad¬ 
mirable  j,l0rfq,ue  Baeide  du  vitriol  ell^ 
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adherent  au  mercure.  II  efl  vrai  que 
la  couleur  du  mercure  precipice  avec 
le  fel  admirable,  efl  un  peu  plusjaune 
qu’avec  le  fiel  de  verre  ,  mais  je  crois 
qu’il  fauten  chercher  laraifon  dans  la 
terre  alkaline  que  ce  liel  concient.  De 
meme  la  cendre  parfaitementedulco- 
ree,  faturecenfuitedel’acidedu  vitriol, 
6c  enfin  cryflallifee  ,  forme  une  efpece 
de  felamer  fnfible  ,  qui  a  beaucoup.de 
conformite  avec  le  notre  dans  de  cer- 
taines  circonflances. 

S  .E  c  T  I  o  N-  X. 

La  principale  parcie  du  fiel  de  verre 
conftitue  done  une  efpece  de  fel  admi¬ 
rable  ,  &  il  ne  faut  pas  ici  aller  cher¬ 
cher  bien  loin  lesingrediens  de  ce  feb, 
puifque  Ton  decouvre  d’abord  le  fei'i 
commuji  dans  la  foude,  &  une  efpece 
de  terre  alkalino  -  vitrejcible-  dans  les 
cendres.  Seulement  on  pourroit  for¬ 
mer  quelque  doute  fur  Fexiflerxce  de 
I’acide  vitriolique,;  mais-comme  avec 
le  temps  les  fels*  alkalis  s’imbibent  d’lm 
femblable  acide  qu’ils  tirent  de  fair, 
6t  qpll  efl  probable  qne  le  feu  ardent . 
de  Ik verrerie  'detruit  les  ^ qualites  fpeeix 
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fiques  desacides,  ce  qui  fait  que  Sa 
refle  retourne  a  fon  etat  primicif ,  il  ne 
faudra  pas  non  plus  aller  loin  pour  trou* 
ver  I’acide  en  queftioa  :  ajoutez  que 
fouvent  dans  les  terres  vitrifiables ,  com-^ 
me  dans  le  fable  ,  les  cailloux ,  les  bri- 
ques ,  &c.  on  conjedure  qu’il  y  a  de 
I’acide  vitriolique  renferme ,  qui  fe  re- 
pand  de  -  la  dans  la  mafle.- 

Tackenius  a  mem^  of^  'determiner 
qu’il  y  a  de  I’acide  dans  les  cailloux  , 
ce  qui  s’accorde  aflTez  avec  les  principes 
de  Becker ,  &  fa  terre  primitive ,  fans 
compter  une  experience  qui  femble  en¬ 
core  favorifer  cette  opinion ;  c’efl  qu’a- 
pres  avoir  cuit  d^ns  un  foumeau  de 
Potier  de  I’alkali ,  des  cailloux  ,  5c 
du  fel  commun ,  &  eaftiljoir  fait  la  fo- 
lution  dans  beaucoup  d’eau  ,  il  sen 
forme  en  parcie  une  efpece  de  fel  ad^ 
mirable.  Ceft  ce  qu’ii  faudra  examiner 
plus  foigneufemenc. 

S  b  C  T  I  O  N  XI. 

Quand  an  procure  la  cryftallifatlon 
du  fiel  de  ver  re  d’Efpagne ,  en  le  fai* 
fant  evaporer  lentement  &  a  diverfes 
jeprifesfucjcelTives ,  la  derniere.  maiiera 


qiii  refte ,  6c  qui  ne  peut  plus  etre  re- 
duite  en  eryftaux ,  fournic  un  peu  de 
fel  alkali  ayec  une  petite  quantite  de 
terre  alkaline  ,  diiloute  dans  Telprit 
acide  du  fel :  car  cette  matiere  entre  en 
effervefcence  avec  I’eau  -  forte ,  6c  pre- 
eipite  la  terre;  elle  acquiert  une  efer- 
vefcence  encore  plus  grande  avecl’huile 
de  vitriol,  elle  jette  la  terre  alkaline,  6c 
exhale  en  meme  temps  un  efprit  de 
fel  qui  ftappe  bientot  fodorac.  Si  I’on 
iait  evaporer  la  folution  de  fiel  de  verre^ 
dans  un  vafe  de  plomb ,  6c  qu’bn  I’ex- 
poke  a  la  cryliallifation,  il  en  naitalors 
des  cryftaux  affez  petits ;  mais  fi  I’eva- 
poration  5cla Gryflallifation'fe  font  dans 
un  vafe  d’etain ,  les  cryftaux  font  beau- 
coup  plus  gr^  6c  oblongs.  Les  uns 
6c  les  aotres  cependant ,  expofes  a  un 
air  tiede ,  s  en  vont  en  pouffiere  blan* 
chatre,,  comme  cela  arrive  ordinaire- 
ment  aux  fels  admirables.  On  peut  infe- 
rcr  de-la  que  les  vafes  qu’on  emploie , 
caufent  des  changemens  6c  des  altera¬ 
tions  a.  la  cryftallifation  ;  ce  qu’il  faut 
attribuer  au  plus  grand  ou  moindre  de*- 
gre  de  froid  ,  qui  peut  etre'  pris  plus 
aifement  par  un  vafe  que  par  ua  autre^ 
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II  en  eft  de  meme  de  tomtes  les  au- 
tres  experiences  chymiques  fur  ce  fujet ; 
on  y  appergoit  aifement  I’harmonie  de 
notre  fel  avec  le  fel  admirable ,  car  avec 
la  pouftiere  de  eharbon  il  conftitue 
un  foiedefoufre,  &  forme  un  foufre- 
parfait-;  avecun  egalpoidsft’antimoine 
crud ,  il  fe  fond  en  foie  d’antimoin©^, 
fanslaifler  aucune  trace  deregule;  mais 
etant  fondu  avec  une  femblable  portion 
de  regule  d’antimoine ,  il  en  detruit  une 
partie ,  ou  la  convertit  en  fcories  ^  6c  le 
refte  du  regule  demeure  fans  aucun 
changement ,  ft  ce  n’eft  que  fes- aiguilles 
font  un  peu  moindres.  Le  fiel  de  verre 
employe  avec  I’alun  ,  &  mis  enfsmble 
a  la  calcination  ou  a  la  fufion  ,  fournit* 
un  fel  admirable  plus  abundant- ,  &  en 
aftez'  grands  cryftaux  ,  parce  que  Ton^^ 
fatureabondamment  le  fel  commun  fu-- 
perflu  par  I’acide  vitriolique  de  I’alun. 

Le  fiel  de  verre  fbndu  avec  de  la 
foude  depuree,  diflbus  &  convenable- 
ment  evapore,  forme  d’aflez  grands" 
cryftaux.  Ce  memefiel  fondu  avec  deux 
parties-de  foude ,  &  long- temps expofe 
au  feu,  fournitune  grande  quantite  de 
^erjre  fufible  foufre  j,  parce  que  I’acidei 
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de  notre  fel  admirable ,  avec  la  terre  de  • 
charbon,  de  foude,  rend  d’abord  un 
loufre ,  &  la  terre  vitrifiable  de  cet  aci- 
de  foufre,  en  continuant  le  feu ,  forme 
un  verre  foufre  noir.  Pour  faire  cecte 
experience,  il  faut  employer  de  la  foude 
true ,  car  le  fiel  de  verre  avec  la  foude 
Mn  depuree,  fournit,  aumoyen  de  la 
fulion  &  dela  folution ,  un  foie  de  fou¬ 
fre  ;  au  lieu  que  I’acidevitriolique  de 
notre  fel ,  uni  a  la  terre  de  charbon  de 
iQude  forme  un  foufre  que  le  fel  alkali 

loude  dilTout  (5c  arrece. 

E  C,  T  I  o  N  XII. 

Les  rapports  de  notre  fel  avec  les 
terres  les  plus  fimples ,  oonviennent  aux 
rapports  du  fel  admirable  avec  les  me- 
mes  terres.  C’efl  ainli  que  la  craie  ou  le 
marbre ,  avec  deux  parties  de  fel  ad¬ 
mirable  ,  coYifluent.enune  maffe  qui  a 
la  forme  d’un  verre  jaune  tirant  fur  le 
verd.  La  meme  craie,  avec  autant  de 
jiel  de  verre  refufe  defe  fondre  ;  mais 
avec  deux  parties  de  fiel  de  verre  elle 
forme  de  la  meme  maniere  une  made- 
comme  de  verre  &-  verdatre;  cepen- 
dant  eile  ecume  beaucoup  dans  le  eo  ia- 
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jnencement ,  &  fi  le  creufet  efl  trop 
rempli ,  elle  en  paflfe  aifementles  bords: 
il  eft  meme  arrive  quelquefois  ,  lorf- 
qu’on  a  donne  un  feu  trop  vehement  ^ 
que  toute  la  maffe  a  tranfpire  a  travers 
!e  creufet ;  mais  quand  on  fe  fert  d’un 
feu  plus  modere ,  il  fe  forme  une  mafte 
confiftante  ,  blanche  &  faline. 

De  I’albatre  avec  uneegale  quantite 
ou  avec  deux  portions  de  fel  admira¬ 
ble  ,  forme  un  corps  comme  de  verre  , 
d’un  jaune  verdatre ;  neanmoins ,  ea 
I’expofant  a  un  feu  plus  long  &  plus 
fort ,  touteda  matiere  penetre  le  creu¬ 
fet.  Le  meme*  albatre  avec  aucant  de 
fiel  de  verre ,  d6meure  en  quelque  ma- 
niereporeux  aiCaufe  des  impuretes  qui 
fe  trouvent  communement  melees  au 
fiel  de  verre ;  par  la  meme  raifon ,  avec 
deux  parties  de  fiel  de  verre  il  en  a  re- 
fulte  une  fois  une  mafle  d’une  couleur 
un  peu  bruiie ,  &  une  autre  fbis  une 
malTe  moins  ferree  &  blanchatre  ;  ce- 
pendant  a  un  feu  plus  violen&elle’  palTe 
tout  de  meme  a  travers  le  creufet. 

L’argille  blanche  melee  avec  une  , 
deuxjtrois,  ou  quatre  parties  de  fel. 
admirable  &  mife.  au  feu.,  fe  reunit. 
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en  line  ma/Te  fans  tranfparence  d'un 
blanc  cendre  ;  la  meme  chofe  arrive  en 
fondant  de  I’argille  blanche  avec  au- 
tancou  avec  deux  parties  de  fiel  de 
verre.  Les  cailloux  traites  au  feu  avec 
One,  deux  ,  trois  ou  quatre  parties  de 
fel  admirable  ,  fe  reunilfent  en  une 
ina(Te  blanche ,  qui  a  1  air  d’ecume,  tant 
fa  texture  efc  rare.  Les  memes  cailloux 
avec  une  ou  deux  parties  de  fiel  de  ver¬ 
re  fe  reunilfent  en  une  malfe  fembla- 
b\e  blanchatre.  Deux  parties  de  fiel  de 
verre  avec  une  partie  de  quanr  ,  fe 
rallemblent  aulTi  ,  mais  fuperficielle- 
ment,  &  fans  q,u’il  y  ait  une  parfaite 
union  ^  ou  combirraifon.  De  meme 
aulTi  deux  parties  de  fiel  de  verre  avec 
une  partie  de  fpach  fufible  ,  forment 
une  lemblable  mafie,  mais  jaunatredc 
en  partie  rouge.  Enfin  le  fiel  de  verre 
avec  un  poids  egal  de  verre  pulverife , 
apresqu’on  I’a  fait  fondre  pendant  long- 
temps  ,  laHfe  un  verre  imEu  d’une  cou- 
leur  blanche,  dc  d’une fi  grande  durete , 
qu’il  rend  des  etincelles  en  le  frappanc 
centre  I’acier ;  mais  cette  grande  vehe¬ 
mence  du.  feu  detruit  la  plus  grande 
partie  du  fiel  de  verre.. 
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Section  XIII. 

II  refte  encore  quelquechoie  a  ajou- 
ter  fur  I’ufage  du  fujet  que  nous  venofls 
d’examiner.  Ayant  fait  voir  cideffus 
que  lorfque  notre  fiel  de  verre  eft  de- 
pure ,  on  trouve  que  la  principale  par- 
tie  confifteen  fel  admirable ,  cela  ouvre 
un  moyen  d’acquerir  a  meilleiir  prix  ce 

felquieftcher ,  &  d’employera  iaplace 

dans  les  Experiences  de  Chymie  &  les 
ufagesde  Medecine,  celui  que  le  fiel 
de  verre  fournic.  Jufqu’a  prefenc  le  plus 
grand  parti  qu’on  tiroit  de  ce  fel  ^  con- 
fiftoit  a  s’en  fervir  comme  le  font  les 
Orfevres ,  pour  fondre  la  Umaille  d’ot 
&  d’argent,  &  pour  fuppleer  au  borax 
dans  la  foudure. 

Ceux  quitravaillent  aux  mines  I’em- 
ploient  auffi  dans  la  fonte  des  mifiieres , 
fur- tout  de  celles  qui  refiftent  a  la  fu- 
fion  ;  il  y  fert  a  donner  de  la  fluidite 
aux  parties  roides  &  terreftres ,  &  a  les 
feparer  des  parties  metalliques ,  enforte 
que  celles-ci  puiflent  confluer  &  s  unit. 
Mais  ce  fiel  a  de  la  peine  a  fufifire  feul 
par-tout ,  parce  que  le  regule  retienc 
aifemenc  quelque  chofe  de  falin ,  fut- 
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tout  s  il  y  a  un  melange  de  foufre  dans 
te  mmiere,  car  alors  notre  fel  admira¬ 
ble  le  refout  en  foie  de  foufre  ;  lequel 
imesempare  de  nouveau  d’une  quan^ 
tite  alTez  conliderablede metal,  le  dif- 
lout  &  le  convertit  enfcories ;  effecque 
nous  avons  deja  remarque  ci  -  deffits 
dam  1  Experienceavec  I’antimoine. 

On  emploie  avec  plus  de  fucces  le 
bel  de  verre  pour  diverfes  vitrifications, 
parce  qu  il  ne  caufe  point  de  reduftion 

auxcorpsmetalliques calcines,  a  caufe 

del  ohknceixi.pUogiJiique,  mais qu’au 
Gontraire  en  les  attenuant ,  il  les  difnofe 
a  la  vitrification.  Il  augmente  par  con- 
fequent  la  fufibilice  du  verre  de  Satur- 
ne,„tant  fimplequecompofe ;  &en  les 
couvrant  il  emp&he  qu’ils  ne  s’evapo- 
rent  fi  aifement,  ou  fait  que  fair  exte- 
rieur  durcit  plus  promptement  la  crou- 
te  de  la  furface.  La  raifon  en  ed,  que 
cette  matiere  ne  fe  m^e  ni  au  verre  ni 
an  ?  >  “aisqu’elle  fe  tient  toujours 

au-delTus,  Voila  pourquoi  les  Potiers 
encore  lemploient  pour  vernir  des  va- 
fes  de  terre. 

Le  fiel  de  verre  eft  auffi  de  quelque 
ulage  pour  augmenter  la  malleabilite 
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d.6s  niecaux  ,  qui,  a  caufe  du  melange 
des  macieres  etrangeres  ,  refufenc  d’o- 
bar  au  marteau ,  &  il  agit  fur  eux ,  en 
s’imbibant ,  pendant  le  flux  coulant  de 
la  fufion  ,  dans  les  parties  terreflres  les 
plus  legeres  qu’il  enleve.  Merretdonne 
la  folution  du  fiel  de  verre  comme 
une  recette  pourempecher  dans  les  jar- 
dins  les  infed:es  de  toucher  aux  herbes 
&  aux  fleurs  qu’il  faut  en  arrofer  : 
vuifon  amertume,  la  chofe  ne  manque 
pas  de  vraifemblance  (7). 

Enfin  dans  la  Medecine,  notre  fel , 
fur-  tout  lorfqu’il  eft  depure ,  peut  etre 


(7)  Tout  le  Memoire  de  M.  Pott  tend  a  prou- 
ver  que  le  fiel  de  verre  n’efl  que  I’union  de 
beaucQup  de  terre  vitrifiable  ,  d’un  quart  du 
poids^reftant  de  fel  marin  &  des  trois  quarts 
d  un  lei  de  Glauber.  Pourqucfi  cependant  lefiel 
de  ver^  ,  au  Heu  de  tomber  ea  .elBorefcence* 
s  humeae-t-il  a  Pair ,  au  point  d’y  devenir  gras 
au  toucher  ?  Pourquoi  cefel  a-t-il  la  propriete 
que  n  a  pas  le  fel  de  Glauber  de  verdir  le  Tyrou 
de  violettes^  Pourquoi  enfin  en  fuppofant  Pe- 
xiftence  de  ce  fel  dans  le  fiel  de  verre  nV 
trouver  aucune  trace  d’alkalicit^ ,  m€ine  darJ 
leau-mere  dont  il  n’eft  fait  aucune  mention, 
t^andis  que  dans  la  verite  Palkali  bien  pur  eft  le 

cryftal  .  V.  Jes  foins  que  recommande  Kune- 

ii/dcTa  vSir“ 
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employe  fort  heureufement,  &  en  toute 
furete,  comme  laxatif,  aperitif  &fer- 
vanc  a  la  digedion  ;  il  convient  aufli  a 
ceux  qui  font  ufage  des  eaux  minera- 
les,  auffi-bien  qu'en  cent  autres  occa- 
lions,  dc  cela  dans  la  meme  proportion 
&  avec  les  memes  effets  que  Ton  a 
eprouves  jufqu  ’ici  du  fel  admirable  de 
Glauber  ,  ou  de  celui  d’Angleterre. 
Cependant  je  ne  confeillerois  pas  le  fiel 
de  verre  qui  refulte  des  compofitions 
de  cryftal  artificiel  ou  Tarfenic  entre. 


1^7 
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VK  dissertation. 

EJfai  fur  la  mankre  de  preparer  des 
Vaijfeaux  plus  jolides  ,  qui  puijfent 
fouttnir  le  feu  le  plus  violent ,  qui 
foient  les  plus  propres  d  contenir  les 
Corps  en  fufon. 


Section  I. 

Le  fujet  que  j’entreprends  de  trai¬ 
ler  f  neft  pas  d’une  auffi  petite 
importance  que  pourroient  d’abord  fe 
le  perfuader  ceux  qui  le  regarderoient 
plutot  com  me  lob  jet  du  travail  d’un 
Potier ,  que  comme  une  matiere  con- 
Venable  aux  chofes  que  Ton  traite 
^ns  nos  Aflemblees.  Ceux  qui  font  en 
etat  de  juger  fainement  du  veritable 
prix  des  chofes  ,  reconnoitront  fans 
peine  Timportance  &  la  difficulte  de 
ces  recherches.  En  eflfet ,  elles  ont  non- 
feulement  une  liaifon  etroite  avec  la 
Pyrotechnie-Phyfique  ,  mais  elles  fer- 
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vent  a  procurer  la  connoilTance  de  di¬ 
vers  corps  ,  a  decouvrir  leur  mixtion 
incerieure  ,  I’alceration  d’adion  que  le 
ieu  peut  leur  faire  produire ,  <Sc  les  rap¬ 
ports  qu’ils  ont  les  uns  avec  les  autres ; 
cnforte  qu’on  peut  regarder  ce  que  jc 
vais  dire  eomme  une  application  parti- 
culiere  de  ma  Lithogeognojie ,  faiteaux 
corps  qui  fervent  a  la  preparation  des 
vaifleaux  dont  il  s’agit  dans  ce  M6- 
moire.' 

J’ai  examine  ces  corps  relativement 
a  cette  preparation  ;  mais  cet  examen 
ne  lailTe  pas  de  s’etendre  plus  loin  a 
bien  des  egards  ,  Sc  de  repandre  du 
jour  fur  la  plupart  de  loirs  proprietes. 
Dans  ma  Lithogeognojieyd.vois  expole 
au  feu  les  pierres ,  les  terres  Sc  leurs 
melanges  a  la  maniere  ordinaire  dans 
un  vailfean  ferme  pardevant,  c’eft-a- 
dire  dans  un  creufet  a  fondre ,  6c  j’avois 
obferve  les  phenomenesqui  fe  manifef- 
roient  dans  cette  operation ;  mais  ici 
f  ai  mis  une  bonne  partie  de  ces  me- 
mes  corps  ,  fans  les  renfermer  aupa- 
ravant  dans  un  creufet ,  au  milieu  me- 
me  des  charbons  allumes  ,  6c  dans  le 
feu  le  plus  violent ;  6c  ici  il  faut  avoir 
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egard  aux  cendres  falees  que  les  char- 
bons  rendenc  en  brulanc ,  &  qui  fe  me- 
lant  parmi  les  matieres  qu’on  travaille, 
les  dilpolent  a  la  fluidite  ,  d^ou  refulcc 
une  adlion  de  feu  beaucoup  plus  vio¬ 
lence  encore, 

Celt  ainfi ,  par  exemple ,  que  dans 
la  Lithoge'ognofie  j’avois  mele  enfemble 
de  la  terre  gypfeufe  &  de  I’argille,  & 
les  avois  expofees  a  la  fufion  dans  ua 
creufet ;  au  lieu  qu’ici ,  dans  le  delTein 
de  me  fervir  de  la  compofction  meme 
de  ces  terres  pour  en  faire  des  creufets, 
je  les  expofe  immediatement  au  feu  le 
plus  violent ,  ou  a  la  fin  elles  viennent  a 
s'affaifer ,  c’efl-a  dire  as’amollir,  com- 
me  je  I’expliquerai  dansfon  lieu. 

^  Quoi  qu’il  en  foit ,  &  fans  comptec 
1  avantage  general  d’etendre  la  connoif- 
fance  deschofes  naturelles,  le  develop- 
pement  de  la  matiere  qui  nous  occupe 
ici  a  des  influences  confiderables  &  des 
ufages  tres-importansdansla  Cliymie, 
&:  meme  dans  plufieurs  autres  Profef- 
fions.  Ceux  qui  travaillent  au  verre  a 
I’acier,  au  lakon  ,  a  la  fonte  des  cloches, 
ou  des  pieces  d’artillerie ,  a  Forfevrie, 
5cc.  font  fuflifamment  convaincus  de 
Tome  IV,  pj 
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rimportance  de  ce  travail ,  <5c  il  leur 
arrive  bien  fouvent  de  faire  des  pertes 
fenfibles,  lorfqueleurs  creufets  ordinai- 
res  n’ont  pas  la  force  de  contenir  les 
matieres ,  &  qu’ils  les  laiifent  echapper. 
Cet  inconvaiient  efl  encore  plus  fre¬ 
quent  dans  la  Chymie  de  pure  curio- 
fite  :  tous  les  vaifleaux  qu’on  y  emploie 
pour  evaporer ,  calciner ,  diftiller ,  fu- 
blimer ,  les  alambics,  retortes,  mouf- 
fles,  coupelles,  &  autres  vaifTeaux  fem- 
blables  ,  ne  rendent  de  vrais  fervices 
dans  les  operations  qu’a  proportion 
qu’ils  font  folides  ,  qu’ils  ne  fe  brifenc 
point ,  qu’ils  n’abforbent  rien  des  ma¬ 
tieres  qu’on  y  met  ;  en  un  mot ,  qu’ils 
font  en  etat  de  foutenir  le  degre  de  feu 
qu’on  eft  oblige  de  leur  donner. 

Mais  il  n’y  a  aucune  forte  de  vaif- 
feaux  oil  ces  proprietes  foient  plus  eften- 
tiellement  requifes  que  dans  les  creufets 
a  fondre.  Nous  ne  manquons  pas  a  la 
verite  de  bons  creufets  qu’on  peuc  em¬ 
ployer  avec  fucces  a  bien  des  opera¬ 
tions  ,  6c  qui ,  lorfqu’on  eft  au  fait  de  la 
maniere  de  les  manier  ,  6c  qu’on  agit 
avec  precaution  ,  font  alfez  surs ;  mais 
il  nous  refte  encore  bien  des  chofes  aux- 
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quelles  on  ne  fgauroit  fe  promettre  de 
travailler  avec  fatisfaftion ,  tant  qu’on 
n’en  anra  pas  de  meilleurs.  11  y  a  un 
nombre  affez  confiderable  de  matieres 
qui  ne  fe  laiflent  point  gouverner  dans 
tons  nos  creufets  ordinaires  ,  mais  qui 
les  detruifent ,  ou  qui  paflant  par  tous 
les  pores ,  fe  repandent  dans  le  feu ,  fur- 
tout  lorfqu’il  eft  indifpenfable  de  leur 
en  donner  un  d’un  degre  violent  &  d’une 
longue  duree.  Alors  on  eft  oblige  de 
reprendre  fouvent  de  nouveaux  creu¬ 
fets  pour  continuer  I’ouvrage ,  &  d’e- 
carter  pendant  ce  temps-la  le  feu  ;  ce 
qui  ne  manque  pas  de  caufer  de  la  per- 
te,  comme  quand  le  regule  d’anti- 
moine,  le  cuivre ,  le  plomb ,  &  d’au- 
tres  chofes  femblables,  doivent  demeu* 
rer  long-temps  dans  un  flux  fort  cou- 
lant. 

Les  principales  difficulces  fe  mani- 
feftent  fur  tout  quand  il  s’agit  de  tra^ 
vailler  avec  des  chaux  de  plomb  ,  des 
verres  fufibles  de  plomb ,  des  fels  qu’on 
veut  rendre  cauftiques,.&  autres  alkalis 
dont  on  fe  propofe  la  plus  exa<fl;e  puri¬ 
fication  ,  &  dans  les  melanges  de  fels 
qui  font  d’une  prompte  Mwn,  Toutes 
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ces  chofes  rongent  le  creufet  fort  vite 
iSc  fe  vitrifient  avec  lui ;  ou  bien  elles 
penetrent  fi  parfaitemeot  a  travers  tou- 
tes  fortes  de  creufets  ,  qu’il  n’y  en  de- 
meure  aucune  trace. 

II  y  a  auffi  quantite  de  travaux  dans 
lefquels  on  ne  parvient  a  un  cliange- 
ment  bien  remarquable ,  ou  a  quelque 
utilite  reelle  ,  qu’apres  avoir  laifle  les 
matieres  fort  long- temps  expofees  a 
Vadlion  du  feu.  Par  exemple ,  plus  le 
verre  de  plomb  pcut  etre  tenu  long- 
temps  a  un  feu  violent ,  plus  il  durcit 
( I ).  Cell;  ce  qui  fait  que  jufqu’a  prefent 
on  a  recherche  combien  de  temps  un 
creufet  ordinaire  pouvoit  retenir  le  ver¬ 
re  de  plomb  fondu ,  Sc  il  eft  rare  que 
cela  aille  au-dela  d'une  demi-heure  , 
ou  de  trois  quarts-d’heure.  Quand  ce 
temps  ell  ecoule ,  il  faut  Ten  tirer ,  & 
le  mettre  dans  un  creufet  frais ;  ou  bien 


( 1 )  Cer  effet  lui  eft  commun  avec  tous  les 
-vcrres ;  plus  on  les  tient  en  liquefadion ,  plus 
ils  font  purs  &  folides.  M.  Pott  aiiroitpu  gjou- 
ter  relativjement  au  verre  de  plomb ,  que  plus 
on  le  tient  long-temps  en  fufion ,  &  plus  il  eft 
difpoft  a  lacber  le  metal  parfait  qu’il  contienti 
car  j’ai  de  la  peine  a  croire  que  ce  ifoit  un 
snoyen  dele  dilgofer  a  eiretranfmu^  en  argent* 
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fl  fam  fe  faire  faire  des  creufecs  beau- 
coup  plus  epais  que  les  creufets  ordi- 
riaires ,  ce  que  le  temps  ou  d’autres  cir- 
conftances  ne  permettent  pas  tou- 
jours  (2). 

En  un  mot  il  fe  rencontre  de  toutes 
parts  des  difficultes  a  cet  egard  ;  &  ce 
font  celles  que  j’efpere  defurmonter  par 
le  moyen  de  mes  Experiences  &  de 
mesRecherches.  Quand  meme  je  n’au- 
rois  pas  epuife  ici  tout  ce  qui  pent  fe 
faire  la-deifus ,  j’aurai  du  moins  fraye 
la  route  dans  laquelle  d’autres  pour- 
ront  aller  plus  loin ,  &  s’epargner  beau- 
coup  de  peine  6c  de  travail  dont  je  les 
aurai  dec  barges. 

Section  II. 

Avant  que  d’entamer  la  matiere  des 
compolitions  memes ,  je  crois  qu’il  eft 
a  propos  de  faire  quelques  remarques 
preliminaires  fur  les  operations  g^ie- 
ralcs  ,  auxquelles  il  faut  etre  attentif 
dans  la  preparation  des  creufets ,  afin 
de  n’etre  pas  oblige  de  les  rapporter  5c 

(2)  A;joute^  a  cela  que  ces  creufets  plus  epais- 
»e  refiftenc  qu’en  abforbant  roujours  une  gran¬ 
de  quantity  de  verre  de  plonib. 

H  iij 
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de  les  repeter  a  chaque  compofition 
particuliere.  D’abord  done,  les  maffes 
en  general  ne  doivent  etre  ni  trop  fe- 
ches ,  ni  trop  humides ,  parce  qu’autre- 
ment  ilne  fe  forme  pas  entr’elles  une 
liaifon  afloz  etroite ;  de-la  vient  que  les 
creufets  faits  fur  la  roiie  de  Potier  font 
rarement  bons  ,  parce  quo  pour  les 
tourner  il  faut  que  la  pate  foit  trop 
humide  ,  ce  qui  forme  un  tiffu  trop 
lache. 

II  vaut  beaucoup  mieux  les  battre 
dans  des  formes  de  bois  ou  de  laiton , 
fpecialement  pour  de  grands  creufets , 
ou  meme  les  mettre  a  une  forte  prede, 
dont  on  reitere  I’adion  de  temps  en 
temps  ;  ou  aufli  les  couper  avec  des 
couteaux  recourbes  ,  afin  que  tout  ce 
qui  avoit  ete  auparavant  humedie  , 
puide  etre  bien  travaille  &  petri  a  fond» 
£nfuite  il  faut  rebattre  la  patrone  avec 
des  marteaux  de  bois,  &  cela  toujours 
en  diminuant  de  force ,  en  enfongant 
moins  a  chaque  coup  ,  &  en  retirant 
fouvent ;  apresquoi  on  delfechela  ma- 
tiere ,  &  on  la  bat  encore  un  peu ,  afin 
del’empecher  de  s’attacher  en  cuifant , 
fur-tout  quand  la  plus  grande  partie 
ejfi  d’argille. 
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Pour  prevenir  auffi  qu’elle  ne  tienne 
pas  a  rincerieur  de  la  forme ,  on  peut 
la  firocter  avec  de  i’huile ,  ou  du  lard  y 
ou  du  fable  fin ,  ou  de  I’argille  deliee  & 
feche ,  melee  avec  de  la  chaux  qu’on 
repand  defliis  en  poids  egal ,  ou  meme 
un  peu  plus  fore  que  la  quantite  d’ar- 
gille.  Quand  on  a  retire  le  creufet ,  ce 
qu’il  faut  faire  avec  circonfpedion on 
doit  commencer  par  le  laifler  fuffifam- 
ment  fecher  a  fair ,  parce  qu’aucrement 
il  fe  fait  aifement  des  fences ,  lur-cout  a 
ceux  oil  il  entre  beaucoup  d’argille , 
lorfqu’ils  ont  ece  feclies  crop  precipi- 
tamment. 

Plus  I’argille  efl:  grade ,  plus  les  vaifi 
feaux  dans  ia  preparation  delquels  elle 
entre  ,  doivenc  ecre  feches  lentem'enr. 
Mais  fi  elle  eft  maigre  ,  ou  qu’il  y  ait 
une  addition  confiderable  d’autres  ma- 
tieres ,  les  vailfeaux  peuvent  etre  feches 
beaucoup  plus  vice  &  plus  suremenc , 
meme  en  les  expofant  a  la  chaleur.  il  y 
en  a  auffi  quelques-uns  ou  il  eft  necef- 
faire,  parce qu’ils  font  encore  raboteux 
&  humides ,  de  les  regarnir  ou  armer 
encore  une  fois  ,  particulieremenc  en 
dehors  ,  &  de  les  laifler  de  nouveau 
Hiv 
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fecher  fuffifamment.  Lescreufets  pour 
les  metaux  done  le  flux efl;  ferre ,  ou  qul 
fervent  pour  les  cementations  feches  & 
les  calcinations,  !es  mouffles,  les  cou- 
pelles  ,  &c.  peuvent  quelquefois  etre 
inis  fur  le  champ  au  feu  avec  leurs  ma- 
tieres ,  fans  qu^on  ait  befoin  de  lescuire 
fep^emenc  ,  &  en  prenant  feulement 
garde  que  le  feu  foit  tres-doux  par  en 
haut ,  6c  que  fair  ne  tire  point  d’une 
faf on  fenfible ,  mais  que  le  creufet  cuife 
par  en  bas.  On  ne  doitpourtanty  met- 
tre  aucuns  fels  ou  metaux  qui  entrent 
vitement  en  flux  ,  ni  aucuns  verres  d’e 
meme  nature.  Quoique  les  creufers 
puiflent  etre  employes  de  la  forte ,  for- 
dinaire  efl;  neanmoins  de  les  cuire  a 
part  dans  un  four  a  potsou  a  briques , 
&  cela  en  leur  donnant  un  feu  tres- 
doux,  6cenle  continuant  ainfi  pendant 
aflfez  long  -  temps  ,  jufqu’a  la  fin  qu’on 
augmente  de  plus  en  plus  fa  force. 

.  Plus  I’argille  efl  gralfe,  plus  il  con- 
VJent  degouvernerlefeulentement ;  6t 
aucontraire  plus  elle  efl  maigre,  plus  le 
feu  peut  etre  promptement  augmente, 
Dans  certaines  compofitions  il  feut  mer- 
tre  premierement  les  vaifleaux  fous  un 
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autre  pot  ,  ou  pofer  deiTus  un  autre 
creufet ,  pour  les  mettre  cuire,  afin  qu’ils 
ne  foient  pas  immediatement  expofes  a 
I’adion  du  feu.  Dans  quelques  opera¬ 
tions  de  fufion  ,  le  feu  qu’on  emploie 
pour  cuire  les  creufets  au  fburneau  de 
Fotier  ,  Sc  a  d’autres  femblables ,  eft 
trop  foible ,  6c  il  faut  un  degre  de  cha- 
leur  plus  confiddable ;  6c  c’eft  a  caufe 
de  cela  qu’il  faut  pouffer  I0  feu  a  im 
degre  plus  fort ,  parce  qu’il  arrive  que 
les  vaifleaux  qu’on  cuit  ,  acquierenc 
d’autant  plus  de  folidite  que  le  feu  a  de 
force. 

En  particulier  il  eft  necellaire ,  quand 
on  fe  fert  de  fort  grands  creufets ,  de 
donner  toujours  un  feu  fort  doux  au 
commencement ,  au  moins  pendant  une 
heure ,  6c  quelquefois  davantage ;  fans 
quoi  un  feu  vif  les  brife  fouvent ,  6e 
plus  aifement  encore  quand  ils  font 
meles  d’une  pouffiere  fine  6c  forte  (3), 


(  }  >  J'ai  connu  un  Ouvrier  qui  avoit  pour 
coucume  de  renverfer  d’abord  fes  creufets  pour 
les  recuire,  8c  il  prdtendoit  que  ce  tour  de  maia 
l^s  empSchoit  de  fe  fendre  par  le  haut ,  comme 
ilTavoit  alTez  fouvent  remarqu6.  J’ai  reconnu 
U  bonti  de  fon  idee  dans  mainte  occafion, 

Hv 
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Les  petits  creufets  &  autres  vaifTeaux. 
foutiennent  toujours  mieux  Tadion  d’un 
feu  vehement,  que  les  grands  ;  &  on 
travaille  avec  plus  de  surete  dans^  les 
petites  retortes  Sc  cruches ,  que  dans  les 
grandes.  Quandon  travaille  des  fels  ou 
des  verres  de  plomb  ,  il  faut  que  les 
creufets  foient  li  folidement  cuits,  qu’ils 
puiflent  etinceler  en  les  frappant fi  Ton 
Veut  qu’ils  refiftent  au  feu ,  &  qu’on  foit 
attentif  a  ce  qu’ils  n’eclatent  pas.  Aulii 
quelques  -  unes  des  compofitions  que 
findiquerai  dans  la  fuite  de  ce  Me- 
snoire  peuvent  etre  rendues  fi  eompac- 
tes  en  les  cuifant  a  un  feu  violent  , 
qu’etant  frappees  contre  I’acier elles 
rendent  des  etincelles  en  abondance , 
comme  les  meilleurs  pierres  a  feu  ;  oa 
auroit  auffi  une  extreme  peine  a  les  bri- 
fer ,  mais  dans  la  fufion  les  femes  s’y 
ft>nt  aflez  aifement,  fi  Ton  n’a  pas  com¬ 
mence  par  les  tenir  pendant  long-temps 
a  un  feu  fort  doux.  Plufieurs  compoli- 
tions  meme  qui  durent  long-temps,  & 
font  d’un  tres-bon  ufage ,  tant  qa’on  ne 
les  expofe  qu’a  un  feu  doux  &  modere  ^ 
eelatenrd’abord  aun  feu  violent  ,  parce' 
fair  ^irant  aver  crop  de^  forsfe' 
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ebranlela  partie  exterieure  ducreufet ; 
eliesrefiftent  au  verre  de  plomb  &  aux 
fels  en  flux ,  mais  I’adtion  immediate 
d’un  air  tirant  leur  eft  tres-dommagea- 
ble ,  &  il  n’y  a  rien  de  mieux  a  feire 
que  de  les  pourvoir  d’une  armure  exte¬ 
rieure  qui  detourne  ce  trait  immediat 
d’air  de  I’interieur  du  creufet. 

Quelques  compofitions  reuffiflent 
bien  en  petit ,  mais  non  en  grand,  parce 
que  la  violence  du  feu  ,  la  fubtilite  des 
matieres  en  flux  ,  ou  la  pefanteur  des 
corps  qui  coulent  ,  aufli-bien  que  les 
cendres  fubtiles  qui  s’attachent ,  cdnfpi- 
rent  en  quelque  forte  a  detruire  &  eten- 
dre  les  creufets ,  &  y  reuffiflent  a  la  fin  , 
quand  I’adion  exterieure  &  inrerieure 
du  feu  les  a  attendris. 

Les  compofitions  qui  dans  la  fufion 
deviennent  poreufes ,  &  s’imbibent  des 
metaux  ,  peuvent  etre  amelidrees  ,  fi 
Von  en  frottele  fond  par  dehors  &  par 
dedans  avec  de  I’huile  de  tartre  par 
defeillancp ,  &  qu’on  les  mette  a  quire ; 
car  il  fe  forme  a  la  furface  un  vernis , 
qui  rapprochant  les  pores  ,  empeche 
que  les  matieres  ne  puiflTent  s’y  infinuer 
&  les  faire  fendre.  On  parvient  au  me- 
Hv| 
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me  but,  mais  il  en  coute  davantage,  en 
les  revetant  de  verre  de  borax,  que  I’on 
emploie  volontiers  quand  il  s’agit  de 
fondre  de  Tor ;  mais  ni  Tune  ni  I’autre 
de  ces  chofesn’efl  bonne  pour  la  fufion 
du  verre  de  plomb  ,  car  j’ai  eprouve 
qu’a  la  fin  il  rongeoit  une  fence  dans  le 
creufet  ,  &  qu’il  s’devoic  interieure- 
ment  &  exterieurement  en  forme  d’e- 
cume. 

Plufieurs  creufets  ,  quand  ils  font 
trop  poreux  ,  fe  raccommodent  en  y 
verfant  incerieurement  une  couche  de 
fine  argille  liquide  ,  mais  il  iaut  que 
cela  fe  fade  lorfqu’ilsfont  encore  un  pen 
hamides ,  car  quand  ils  font  tout-a-fait 
defleches  ,  ou  meme  dqa  cuits,  cette 
couche  ne  prend  plus ,  mais  tout  fede- 
tache  enfuite  de  la  furface.  On  reuflit  a, 
regard  de  quelques-uns ,  lorfqu’au  plus 
fort  de  Tadion  du  feu  qui  lescuit ,  on 
jette  dans  le  feu  une  bonne  quantite  de 
fel  commun  ,  qui  produic  une  vapeur 
ou  fiimee  epaifle  ,  laquelle  en  s’elevanc 
jpevd  les  vaifieaux  embrafes  &  s’y  atta¬ 
che.  Par  ce  moyen  ils  fe  cuifent  d’une 
fajon-  plus  ferree  ,  &  cela  leur  donne 
cxt^ieurement  une  apparence  pclie 


Man,  defairedes  VaijfemxChym.  i 
qui  tient  du  vernis.  C’eft  de  cette  ma- 
nierequ’on  fait  ufage  du  fel  en  cuifanc 
ces  vaifleaux  polis  qui  nous  yiennent  de 
WaWembourg ,  &  d’amres  femblables, 
Mais  il  n’en  eft  pasde  meme  quandon 
mele  du  fel  commun  parmi  la  maire 
toute  crue  du  creufet ;  caralbrsles  creii- 
fets  prepares  ainfi  eclatent  aifement  des 
qu’on  les  expofe  a  un  feu  qui  les  em- 
brafe. 

Si  Ton  a  deffein  de  conferver  les  aeu- 
fets  done  on  s’eft  fervi ,  pour  les  ern^ 
plOyer  a  d’autres  ouvrages ,  il  faut  apres 
les  avoir  vuide^,  les  mettre  dans  un  four 

ardent ,  ou  bien  les  retourner ,  les  cou- 

vrir  d’un  autre  vaifleau  ,  &  les  laiflcr 
refroidir  lentement  &  fucceftivemeni?, 
afin  d’empecher  que  I’air  libre  ne  les 
refroidifte  trop  vite  ,  &  qu’ils  n’enreclan 
tent. 

Les  creufets  dans  lefquelson  lepro- 
pofe  de  tenir  du  verre  de  plomb ,  du 
verre  d’antimoine  j  ou  meme  quelque 
verre  commun , .long-temps ^ expofes  a 
un  feu  violent  j  doivent  avoir  un  forid 
plus  grand  &  plus  ample ,  afin  qu  ils 
puiflent  embrafler  une  plus  grande  lur- 
y  qu’elle  puifle  fe  eonCumer-  avec 
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une  extreme  lenteur  ,  &  que  la  mails 
pefanre  ne  pole  pas  route  entiere  fur  un 
point.  Au  contraire  ceux  qui  doivenc 
fervira  produireles  regules  des  metaux 
&  des  demi  -  metaux ,  &  qui  n’ont  pas 
befoin  de  demeurer  fi  long-temps  au 
feu ,  valent  mieux  avec  un  fondpointu , 
oil  la  madere  fe  raffemble  plus  exafte- 
menr ,  comrae  on  le  voir  dans  les  creu- 
fets  d’eflais. 

A  I’egard  des  vaifleaux  epais ,  &  qui 
au  commencement^  eclatent  avec  faci- 
lite  f  il  ell;  fouvent  a  propos  de  les  cuire 
deux  fois ,  &  cel  a  la  premiere  fois  plus 
doucement ,  ou  memeen  les  couvrant 
avec  un  pot  un  peu  plus  poreux ,  afin 
que  le  feu  ne  les  affede  pas  immediate- 
ment ,  &  la  feconde  fois  d’une  maniere 
immediate  8c  avec  un  feu  tres-fort. 

Quand  le  melange  eft  fait ,  &  hu^ 
mede  d’une  quantice  fuffifante  d’eau, 
il  eft  tour-a-faic  a  propos  de  mettre  ce 
melange  hume(ft;e  un  certain,  temps,  le 
plus  long  eft  le  mieux,. dans  une  cave 
humide  ;  on  fi  la  portion  eft  petite,  les 
couvrir  de  vafes  de  verre,  afin  que  fair 
librenepuiffe  pas  les  deffecher,  &ou. 
itre  cela  bien  malaxer  ou  petrir  ces 
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in3.tic!‘cs  toils  les  joors  une  ou  deuxfois  ^ 
afin  que  I’argille  puiffe  fe  refoudre  dans 
fes  plus  petites  parties ,  &  fe  diftribuer 
d’une  maniere  bien  egale  dans  tout  ce 
melange  ;  c’efl  ce  qu’on  appelle  abufi- 
vement  les  faire  pourrir  (4)0. 

s  S  C  T  I  o  N  III. 

II  eft  aflez  connu  que  la  matiere  or¬ 
dinaire  de  prefque  tous  les  creufets  n  eft 
autre  chofe  que  de  I’argille  ou  quel- 
quefois  une  pierre  argilleufe  ;  cepen- 
dant  route  forte  d’argille  n’y  convient 
pas ,  fi  Ton  veut  avoir  des  creufets  bien 
folides ,  &  qui  foient  propres  a  foutenir 
un  feu  long  &  violent.  A  la  verite  pour 
des  travaux  fuperficiels  on  fe  tire  d’a.f- 
faire  en  prenant  une  fimple  argille  de 
briques  qu’on  fait  macerer  avec  du  fu- 
mier  de  cheval ,  &  les  creufets  qu’on 
en  fait  peuventbien  tenir  pendant  quel- 
ques  heures  quelques  metaux  non  pre- 
cieuxa  un  feu  de  fufion  doux,  pourvu 


(4)  Les  Potiers  appellent  cda  njfuy^r  leur 
arRilh  i  *ls  remarquent  que  la  pSte  augmente 
de  volume ,  &  qjie  I’ouftuofite  de  It  terre  danr 
plus  developpee  par  cette  forte  de  maceration,, 
famaffe  devkni  plus  maniable. 
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feulement  que  ces  metaux  ne  palTent 
pas  le  poids  d’une  a  deux  livres;  alors 
ks  creufets  qu’on  emploie  ,  nknt  pas 
feulement  befbin  d’etre  cuits ,  mais  des 
qu’ils’agit  de  travaux  precieux ,  &  qu’il 
faut  donner  un  feu  violent ,  on  auroit 
grand  tort  de  s’en  fervir. 

Enelfet,  la  terre  argiileufe  de  bri- 
quescontient  des  ingrediens  qui  nefont 
point  du  tout  propres  a  cet  ufage ,  quoi- 
queleur  proportion  differe  confidera- 
blement,  comme  le  fable,  la  marne,, 
les  parties  ferrugineufes,  &c.  C’eftpour 
cela  que  les  argilles  communes  de  Po- 
tiersqui  font  colorees ,  ne  valent  rien 
du  tout  ,  car  quand  elles  entrent  en  e& 
fervefcence  avec  I’eau  -  forte  ,  c’ed  ua 
%ne  que  la  terre  de  marne  ou  de  chaux^ 
s’y  trouve  melee  ;  &  lorfqu’elles  de- 
viennent  jaunes  ou  rouges  au  feu  en 
brulant ,  c’eft  une  indice  de  I’exiflence 
de  la  matiere  ferrugineufe, 

De  ces  diverfes  chofes  la  marne  el! 
la  plus  nuifible ,  au.  lieu  qu’il  n’en  eft 
pas  de  m^e  du  fable,  ou  de  la  ma¬ 
tiere  ferrugineufe  dans  une  certaine  pro-- 
portion.  Communement  on  doit  done 
prendre  une  argille  blanche ,  &  elie  ell 
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d’autant  meilleure  ,  qu’elle  eft  plus 
blanche  &  plus  pure, 

Glauber  a  deja  avance  quetemoyen 
de  reconnoitre  la  meilleure  forte  de 
cetteterre,  c’etoit  d’en  prendre  unmor- 
ceau  gros  comme  un  oeuf ,  do  le  met- 
tre  a  un  feu  vehement ,  &  de  remar- 
quer  s’il  n’en  eclatoic  aucune  partie 
confiderable,  &  fur-tout  s’il  n’en  tom- 
boit  rien  en  pouffiere  ;  de  forte  que  ft 
cette  mafte  demeuroit  bien  egale  & 
entiere,  &  fans  aucune  fente  dans  un 
feu  mediocre »  on  pouvoit  en  inferer 
qu’elle  ne  contenoit  point  de  marne. 
Cette  epreuve  ne  fuffit  pourtant  pas , 
mais  il  ne  faut  en  chercher  d’autre  que 
la  non  -  efferveftence  de  I’argille  blan¬ 
che  avec  I’eau-forte  ce  qui  peut  aulft 
convenir  a  I’argille  grifeou  bleue,  qui 
blanchit  quand  on  la  brute.  Ainft  les 
cfpeces  d’argilles  les  plus  convenables  a 
notre  but ,  font  celles  qu’emploient  les 
iaifeurs  de  pipes  ,  &  quelques  autres 
terres  des  Foulons  ,  parmi  lefquelles 
celle  de  Zittau  eft  renommee ,  toutes. 
ces  efpeces  n’eclatant  point  au  feu. 

Ces  terres ,  pour  la  plupart  ,  doivent 
Itre  premierement  fechees  ^  enfuite  bat=^- 
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tues  avec  un  maillet ,  afin  que  les  pier- 
res  les  plus  groffieres  fe  feparent  de  la 
mafle ,  «5c  ne  foient  pasreduitesen  pouf- 
fiere  ,  puis  palTees  par  uncrible  ,  &  de- 
layees  dans  I’eau ,  afin  que  le  fable  s’en 
detacbe ,  & ,  comme  plus  pefant ,  de- 
meure  au  fond  ;  car  le  fable  en  general 
ne  vaut  rien  pour  routes  les  operations 
oil  il  s’agit  de  vitrifier  long-temps.  Et 
fi  I’argille  contenoit  beaucoup  de  ce 
fable  delay e,  il  bon  de  repeter  ledelaye- 
xnent  &  de  la  fecher  enfuite  pour  en  pou- 
voir  determiner  avec  certitude  le  poids. 

On  trouve  quelquefois  des  couches 
d’argille  qui  font  paflablement  nettes, 
ou  dans  lefquelles  la  proportion  de  fa¬ 
ble  n’a  rien  de  nuifible ;  les  Poriers  ont 
coutume  de  ne  les  pas  delayer ;  mais 
des  qu’ils  en  ont  fepare  les  plus  groffes 
pieries ,  ils  en  font  des  retortes ,  des 
cruches  &  quantite  d’autres  vafes  fem- 
blables ;  parce  que  tous  les  vafes  qui  font 
fairs  d’une  argille  grafle ,  a  laquelle  on 
n’a  ajoute  que  peu  ou  point  d’autres 
macieres ,  contiennent  mieux  les  ma- 
tieres  fluides  que  ceux  d’une  terre  plus 
maigre  ;  «5c  quand  on  les  a  rougis  dans 
k  cuite  j  ils  refiflent  affez  bien  au  feu  ^ 
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&  peuvent  meme  fervir  a  la  fufion, 
pourvu  neanmoins  qu’on  n  augmence 
pas  la  force  du  feu  avec  trop  de  rapi- 
dite,  earautrement  ils  fe  courbent,  ou 
s’affaiffent  aifement ;  &  meme  ils  doi- 
vent  ecre  pour  la  plupart  garnis  ou  lutes. 
Cela  ne  convient  d’ailleurs  qu’a  de  pe- 
tites  pieces,  &  ne  reuffit  point  dans les 
grandes,  qui  ont  trop  de  facilite  a  fe 
fendre  ,  foit  parce  qu’elles  font  minces , 
foit  fur-tout  a  caufe  qu’elles  font  expo- 
fees  a  I’aftion  de  fair  qui  tire ,  &  qu’elles 
n’eprouvent  pas  egalement  dans  route 
Icur  etendue  celle  du  feu  :  ce  qui  eft 
fur-tout  dangereux  pour  les  yafes  epais , 
qui  d’ailleurs  refifteroient  bien  a  la  po^ 

fenteurdes  corps  liquides. 

J'ai  mis  fouvent  de  ces  petites  crit- 
cbes  dans  un  pot  bien  fort ,  ou  ,  ee  qui 
vaut  encore  mieux,  dans  un  autre  creu- 
fet  avee  du  fable ,  ou  bien  je  les  ai  gar- 
nies  avec  un  bon  melange  argiUeux ,  & 
les  ai  enfuite  expofees  a  un  feu  violent 
avec  du  verre  de  plomb  ;  ce  que  ces 
vaifteaux  ont  foutenu  fans  peine  pen¬ 
dant  une  douzaine  d’heures  ,  pourvu 
que  dans  le  commencement  le  feu  ait 
ete  donne  avec  beaucoup  de  lenteur.. 
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Avec  les  memes  precautions,  onpeuc 
employer  les  bouteilles  blanches  d’eaux 
minerales  ,  on  les-  pots  a  beurre  d’An- 
gleterre ,  pour  y  mettre  avec  fucces  du 
verre  de  plomb,  ou  pour  lesfurions?les 
plus  vjolentes  des  compofitions  quiap- 
prochenc  lie  plus  en  durete  &  en  eclat 
des  pierres  precieufes  naturelles  (5).  11 
ne  s’agit  que  d’employer  d’abord  de 
petits  charbons  ou  de  la  poufTiere  de 
charbon  ,  pour  entretenir  un  feu  doux 
pendant  plufieursheures.  Cespots  n’ont 
qu  un  inconvenient,  c’efl  que  les  maf 
les  en  fondant  s’attachent  fi  fbrtement 
au  vailfeau ,  qu’on  ne  f^auroit  les  en 
detacher  a  coups  de  marteau,  comme 
desautres  creufets,  fans  brifer  la  malfe-; 
de  forte  que  fi  Ton  veut  la  conferver 
entiere ,  ii  faut  les  leparer  en  emoulant , 
ce  qui  coute  de  la  peine  &  des  frais 
quand  on  veut  avoir  de  groffes  pieces. 
11  eft  auffi  difficile  d'en  tirer  quelque 
chofeen  verfant ,  parce  qu’ils  s’eclatent 
dabord  qu’ils  viennent  a  fair. 


(5)  Les  pors  a  beurre  de  Brecagne,  ceux  de 
Normandie  ont  le  mgme  avantage  j  les  teflbns 
deces  pots  encrent  de  plus  dans  la  compofiL 
de  no.-creufetsde Paris,  done  je  ne  pretends 
|?as  pour  cela  vanter  la  bontea  beaucoup  pres,. 
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Section  IV. 

Comme  les  creufets  de  pure  argille 
demandent  des  precautions  trop  peni- 
bles  dans  leur  ufage ,  &  que  quand  ils 
font  embrafes  ils  ne  fe  laiflenc  pas  tirer 
du  feu  pour  verfer  leur  contenu  fans 
recevoir  des  fentes ,  mais  qu’il  faut  les 
laiffer  refroidir  lentement  dans  les  four- 
neaux,  de  forte  qu’ils  ne  peuvent  etre 
employes  qu’une  feule  fois  ;  la  matiere 
qu’on  a  coutume  d’ajouter  le  plus  com- 
rnunement  a  I’argille,  c’efl  un  fable 
blanc ,  ou  du  moins  tres-peu  colore, 
ou  de  petits  cailloux  des  champs ,  pier- 
res  a  feu  qu’on  brife ,  du  quart^ ,  &c. 

Toutes  ces  matieres  doiyent  avoir 
fort  peu  de  couleur,  parce  que  dans  bien 
des  operations  la  trop  grande  quantitc 
de  matiere  martiale  peut  caufer  du  pre¬ 
judice.  Mais  cela  fait  une  difference  con- 
fiderable  d’employer  du  fable  fin ,  ou  du 
fable  a  gros  grains ,  comme  celui-des  ri¬ 
vieres  ;  car  quant  au  fable  fin ,  quand  on 
n’en  met  que  peu  dans  I’argille,  la  maffe 
qui  en  refulte  fe  fend  aifement  au  feu  ; 

Ton  en  met  davantage ,  elle  devienc 
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tout-a-fait  caflTante :  ainfi  un  fable  plus 
groffierefi  celui  qui  convient  le  mieux. 

Les  creufecs  de  HeflTe ,  fi  renommes 
danstoute  l’Europe,en  fourniffent  la 
preuve.  Les  Ouvriers  qui  les  font ,  bien 
loin  d’y  mettre  du  fable  fin  ,  commen- 
cent  par  le  feparer  exadiemenc  a  I’aide 
d’un  crible ,  &  ne  confervent  que  le  fa¬ 
ble  d’une  moyenne  grolfeur.  De  cette 
maniere  ils  peuvent  meler  beaucoup 
de  fable  parmi  leur  argille ;  dc  I’argille 
done  le  tilTu  n’ell  point  interrompu  par 
un  fable  trop  fin ,  fe  cuit  d’autant  mieux 
&  plus  ferine :  car  fi  a  la  place  du  fable 
grolfier  on  prenoit  un  poids  egal  de  fable 
fin ,  le  creufet  feroit  tout-a-fait  fragile, 
&  ne  foutiendroit  point  le  feu  fans  le 
fendre ,  mais  il  deviendroit  plus  fra- 
gile.^ 

J’ai  remarque  dans  mes  Eflais  les 
phenomenes  fuivans ,  qui  arrivent  en 
fe  fervant  de  fable  fin  avec  I’argille  blan¬ 
che.  J’ai  fait  des  creufets  d’une  partie 
d’argille  &  de  trois  parties  de  fable  fin 
des  carrieres ,  mais  ces  creufets  font  fort 
fragiles ;  (  j’entends  toujours  fargille 
blanche  delayee ).  D’autres  d’une  partie 
d’argille  &  de  deux  parties  de  fable  fin 
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de  Frey enw aid  ,  ecoieiit  encore  aflez 
fragiles ,  &  fe  fendoient  auffi  au  feu. 
L’argille  avec  un  poids  egal  de  fable  fin 
fe  fend  de  meme  ,  quoiqu’un  peu 
moins.  Au  contraire ,  deux  parties  d’ar- 
gille  avec  une  partie  de  fable ,  forment 
la  meilleure  compofition ;  car  quatre 
parties  d’argille  avec  une  partie  de  fa¬ 
ble  ,  devenoient  a  la  verite  fort  folides 
en  les  cuifant ,  mais  on  y  appercevoic 
des  fentes  confiderables ,  &  huit  parties 
d’argille  avec  une  partie  de  fable  fe 
fendoient  encore  plus  a  un  feu  vif. 

Quand  on  traite  les  vaiffeaux  faits 
fuivant  ces  dernieres  proportions  avec 
les  memes  precautions  que  ceux  qui 
font  de  pure  argille  ,  ils  rendent  a  peu 
pres  les  memes  ufages ,  pourvu  qu’ils 
foient  bien  armes ,  &  que  le  feu  foie 
donne  dans  les  commencemens  avec 
une  extreme  lenteur  ;  car  le  grain  de 
leur  cuite  eft  aflez  compade  pour  refif 
ter  fuffilammental’adionrongeantedu 
verre  de  plomb.  II  faut  feulement  que 
farmure  foit  toute  fraiche ,  dc  qu’on  I’y 
ait  mife  lorfque  le  vafe  etoit  encore 
humide  ,  fans  quoi  elle  ne  prend  pas 
bien ,  dc  s’ecaille  abondammenc  en  cui- 
fant. 
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On  pourroit  pourtant  perfedionnef 
un  peu  ce  melange ,  mais  avec  tout 
cela  il  ne  devient  pas  fuffifant  pour  fou- 
tenir  un  feu  violent  &  de  longue  duree. 
Par  exemple  ,  quatre  parties  d’argille 
&  quatre  parties  de  fable ,  avec  une 
partie  de  craie ,  font  une  compofition 
ailez  Iblide  a  un  feu  modexe de  me- 
me  quatre  parties  de  fable ,  &  une  par- 
tie  de  fpath  fufible,  fe  Jient  d’une  ma- 
niere  aflez  etroite.  Au  contraire  fix 
parties  d’argille  Sc  dix-huit  parties  de 
fable  avec  une  partie  de  litharge ,  don- 
nent  un  compoie  encore  fragile  & 
caffant ;  Sc  meme  quatre  parties  d’argib 
le  Sc  huit  parties  de  fable ,  avec  une 
partie  de  litharge ,  font  encore  un  peu 
fragiles :  cependant  ces  fortes  de  melan¬ 
ges  font  utiles  pour  faire  des  vailTeaux 
qui  ontunfeu  violent  a  foutenir ,  pour- 
vu  qu’on  n’ait  pas  befoin  de  faire  entrer 
en  fufion  les  matieres  qu’on  y  traite. 

Au  contraire  douze  parties  d’argille, 
trois  parties  de  fable ,  &  trois  parties  de 
verre  pile ,  peuvent  devenir  affez  foil- 
des  en  les  cuiiant  ;  mais  a  un  feu  vio¬ 
lent  elles  fe  gonflent  comme  de  i’ecu- 
tne.  Quatre  parties  d’argille  avec  neuf 
parties 
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parties  de  fable  &  une  partie  de  craie , 
audi-bien  que  quatre  parties  d’argile , 
douze  parties  de  fable  8c  une  partie  de 
craie ,  donnent ,  a  un  feu  modere ,  un 
melange  agreable  Sc  utile.  Mais  un  fa¬ 
ble  grodier  des  rivieres  ou  de  la  mer , 
d’une  efpece  moyenne ,  done  on  a  fe- 
pare  par  un  crible  les  parties  les  plus 
fubtiles deles  plus grodieres , fe  foutient 
confiderablement  mieux  que  le  fable 
fin  a  un  feu  padablement  fort  8c  du¬ 
rable,  parce  que  I’argille  qu’onymele 
n’ed:  pas  auffi  interrompue  ,  pourvu 
qu’en  comment  ant  a  cuire  les  vaideaux 
qui  en  font  faits ,  on  ait  foin  de  donner 
un  feu  adez  fort. 

J’ai  mele  de  I’argille  blanche  avec 
un  poids  egal  de  pared  fable  grodier 
ou  meme  avec  deux ,  8c  jufqu’a  trois 
parties  de  ce  fable ,  &  j’en  ai  fait  des 
creufets.  Ceux  qui  etoient  du  melange 
avec  deux  parties,  redembloient  le 
plus,  par  leur confidence,  aux  creufets 
de  He^  ,  8c  en  cas  de  necedite  on 
pourroit  les  employer  aux  memes  ufa- 
ges ;  autrement  on  peut  rendre  les  creu¬ 
fets  memes  de  Hedes  propres  a  foute- 
nir  une  plus  longue  fufion  quand  on 

Tome  iV,  X 


194  Ckym.  de  M,  Pott. 

en  met  deux  I’un  dans  I’autre ,  &  qu’on 
remplk  I’intervalle  qui  les  fepare  avec 
du  verre  pille  ou  du  fable ;  ou  bien  en 
mettanc  le  creufet  de  Hefle  dans  un 
creufet  d’Ypfe.  En  general  les  creufets 
de  HelTe  font  plus  propres  que  ceux 
d’Ypfe  pour  la  fufion  des  fels  quand 
elle  ne  doit  pas  durer  long -temps;  au 
lieu  que  ceux-ci  font  reciproquement 
pour  la  fubon  des  metaux  ,  car  les 
grands  creufets  de  Helle  ne  fpauroient 
foutenir  long- temps  les  metaux  en  flux  , 
&  fe  fendent  bientot. 

Section  V. 

Mais  comme  les  verres  en  particu- 
Her ,  tant  le  verre  commun ,  que  celui 
de  cryftal ,  &  encore  plus  vite  le  verre 
d-e  plomb  ou  lachaux  de  plomb,  aufli- 
bien  que  tous  les  melanges  de  fpath 
fufible  avec  des  terres  alkalines ,  s’arta- 
chent  au  fable,  tant  fin  que  groflier,  qui 
fe  trouve  dans  les  creufets  des  efpeces 
precedentes,  lerefolvent ,  levitrifient, 
&  par  ce  moyen  s’infinuent  Sc  percent 
de  plus  en  plus  dans  ces  creufets  ,  juf- 
qu'acequ’ils  aient  rouge  une  ouverture 
par  laquelle  ii  s’echappeiit ,  au  lieu  que 
i’argille  eft  beaucoup  plus  difficile  a  en- 
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dommager ,  &  refifle  plus  long  temps 
aux  attaques  du  verre  ;  on  trouve  deja 
dans  les  OuvragesalTez  anciens  de  gens 
qui  ont  travaille  en  Chymie  ou  fur 
les  metaux  ,  qu’ils  diffuadent  de  faire 
entrer  du  fable  dans  la  compofition  des 
creufets ,  &  qu’ils  reeommandenc  a  fa 
place  I’argille  brulee,  &  enfuite  pulve- 
rifee  ,  comme  on  le  voic  dans  Ercker, 
Cardilucius,  Glauber ,  &c. 

Par  exemple,  ce  dernier  dans  I’Ou- 
vrage  qu’il  a  intitule  Fourneaux  pkilo- 
fopkiques,  dit  qu’avec  une  parcie  d’ar- 
gille  blanche  fraiche  il  faut  bien  me- 
ler  deux,  trois  ou  quatre  parties  d’ar- 
gille  brulee  &  pulverifee ,  &  battre  de 
cette  made  des  creufets  en  moule ,  parce 
qu’une  terre  qu’on  veut  rendre  propre 
a  bien  foutenir  le  feu ,  doit  etre  pre- 
paree  fort  maigre.  Une  femblable  terre 
ne  fe  lailfe  plus  travailler  fur  la  roue  de 
Potier,mais  il  faut  la  battre  dans  des  for- 
mes ,  ou  bien  on  peuc  la  decouper  int^ 
rieurement  avec  un  couteau  recourbe. 

A  la  place  de  I’argille  brulee  on 
prend  auffides  pipes  a  tabac  biifees  , 
des  cruchesou  boetes  a  conferves,  des 
retortes  de  pierres  bien  nettes ,  des  va- 

lij 
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fes  de  Waldemburg  ,  des  bouteilles 
blanches  d’eau  minerale ,  &  meme  de 
vieux  creufets  de  Heffe,  nets  &  polls. 
Cependant  11  y  a  dans  ces  dernlers  deux 
parties  de  fable  centre  une  d’argille ;  ce 
qul  a  la  verlte  ne  prejudlcle  en  rlen  a 
plufieurs  operations ,  mals  ne  convlent 
pas  a  toutes ,  parce  qu’on  trouve  des 
compofitlons  pour  lefquelles ,  a  Targllle 
brulee ,  on  joint  encore  expreffement 
une  mediocre  partle  du  fable. 

Les  creufets  qu’on  emplole  aujour- 
d’hul  pour  I’ordlnalre  a  la  fufion  du 
verre  ,  a  falre  le  lalton ,  &  a  d’autres 
ufages  femblables ,  font  fairs  d'argllle 
fraiche  &  d’argllle  brulee  ;  &  11s  ren- 
dent  en  elfet  aufTi  de  tres-bons  fervlces 
dans  ces  fortes  de  travaux ,  tant  que  les 
matleresn’entrent  pasen  flux ,  ou  fi  elles 
y  entrent ,  tant  qu’il  n’eft  pas  trop  de- 
11c  &  fubtll ,  mals  qu’il  coule  nn  peu 
en  bouiilie ;  car  tout  ce  qul  coule  avec 
trop  de  fluidite ,  fur-tout  quand  11  arrive 
que  fair  tire  avec  force ,  ne  manque 
gueres  de  brifer  &  de  fe  falre  paflage. 
Par  exemple  ,  dans  les  creufets  ordi- 
naires  a  verre  on  peut  tenir  .-^heures, 
&  plus  long- temps, leplomb  en  flux  Sc 


Man,  de  faire  des  Vaijfeaux  Chym.  1 97 
dans  un  ecat  de  codion ,  mais  non  dans 
un  fourneau  a  vent. 

II  n’eft  pas  non  plus  indifferent  dans 
quelle  proportion  on  mele  Targille  bru- 
lee.  Moins  on  en  joint  aTargille  fraiche. 
Sc  plus  les  vaifleaux  fe  cuifent  d’une 
maniere  folide  Sc  compade ;  mais  aufli 
d’autant  plus  facilement  eclatent  -  ils 
quand  I’air  tire  d’une  maniere  inegale. 
C’eff  pour  cela  que  les  recipients  ne  de- 
vant  point  etre  immediatement  expofes 
au  feu,  fe  font  du  melange  d’une  par- 
tie  d’argille  avec  un  quart  feulement  ou 
un  huitieme  d’argille  brulee,  ce  quine 
vaudroit  rien  du  tout  pour  lescreufets; 
Sc  plus  on  emploie  d’argiile  brulee, 
plus  les  vaiffeaux  refiftent  long-temps 
a.un  feu  violent  ,  mais  en  revanche  ils 
font  plus  fragiles  apres  avoir  ete  cuits, 
&  fe  brifent  plus  aifement;  I’air  tirant 
leur  eft  moins  nuifible ;  maiscomme  ils 
font  plus  poreux  ,  les  metaux  faciles  a 
fondre ,  Sc  fur-tout  les  verres  bien  fufi- 
bles ,  les  penetrent  bien  plus  vice  ;  6c  a 
caufe  qu’en  cuifant  ils  ne  font  pas  deve- 
nus  affez  compades ,  mais  qu’ils  font 
demeures  fragiles ,  qu’ils  n’ont  pas  une 
liaifon  de  parties  affez  folides ,  6c  qu’ils 
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s’etendent  inegalement ,  cela  fait  que 
la  pefanceur  des  metaux  en  flux  ou  des 
verres  les  dejoint  ,  &  y  produit  des 
fences. 

On  rencontre  ici ,  comme  a  I’egard 
du  fable,  une difference  fenfible,  lorf 
qifon  met  en  oeuvre  de  I’argille  brulee, 
qui  efl;  en  general  pilee  en  poudre  fine , 
ou  lorfque  feparant  tout-a-fait  ce  qu’il  y 
a  de  plus  fin ,  on  ne  prend  que  le  grof- 
fier ,  ou  lorfqu’on  lailfe  le  fin  &  le  grof- 
fier  pele  -  mele  enfemble  en  certaines 
proportions  de  poids  :  car  les  creufets 
fairs  d’argille  brulee,  qu’on  n’a  que  grof- 
flerement  pilee ,  font  ceux  qui  refiftenc 
le  mieux  a  la  violence  du  feu  &  a  fair 
tirant ,  fans  rece\  oir  de  fence ;  &  c’efl: 
ce  qui  rend  la  compofition  bonne  pour 
des  couver cures  de  creufets ,  des  pie- 
d’eflaux  ,  des  mouffles  plates  ,  6cc. 
Au  contraire  ,  les  creufets  pour  lef- 
quels  on  a  pris  de  I’argilie  brfilee  re- 
duite  en  poufliere  fine,  prennent  beau- 
coup  plus  aifemenc  cfes  fences,  de  forte 
qu’en  fuivant  ce  principe  on  peuc  aife- 
ment  juger  des  compofitions  fuivantes. 

J’ai  fait  descreufets  a vec  de  I’argille 
brulee ,  palfee  par  un  crible  fin  j  une 
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parcie  de  cette  argille  avec  deux  parties 
d’argille  fraiche  deviennenc  folides  en 
brulant  ,  mais  font  faciles  a  eclater. 
Le  produic  de  deux  parties  egales  ac- 
quiert  auffi  une  folidite  confiderable  en 
brulant,  &  la  fur  face  prend  meme  un 
poli  de  verni :  deux  parties  d’argile 
fraicbe  avec  trois  d’argille  brulee  ,  va¬ 
lent  encore  mieux,  &  fe  brulent  bien  : 
une  partie  d’argille  fraicbe  avec  deux 
ou  deux  &  demie  d’argille  brulee  , 
donnent  encore  une  compofition  aflez 
bonne ,  pourvu  que  ie  feu  qu’on  donne 
en  les  cuifant  ait  alfez  de  force  ;  car 
quand  cela  n’eft  pas ,  elle  a  plus  de  dif 
pofition  a  eclater. 

J’ai  auffi  eflaye  un  creufet  fait  d’une 
partie  d’argille  fraiche  &  de  deux  par¬ 
ties  de  pipes  a  tabac  pilees ,  en  y  met- 
tant  du  flux ,  de  la  craie  &  du  fpath 
fufible ,  mais  a  la  fin  les  matieres  Tone 
brife.  Avec  trois  parties  d’argille  bru¬ 
lee  il  tient  a  la  verite  mieux  le  feu  , 
mais  comme  il  eft  pourtant  plus  ten- 
dre  ,  les  parties  s’en  feparent  plus  aife- 
ment  par  I’elfet  de  quelque  preftion. 

D’ailleurs  ces  fortes  de  vaifleaux  , 
qui  doivent  pafler  fouvent  &  rapide- 
liv 
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uient  de  ia  chaleur  au  froid  ,  pour  ver¬ 
ier  ce  qu’ils  conciennent ,  comme  les 
teil  j  crcufets  ,  dec.  doivent  etre  fairs 
d’line  matiere  maigre ,  ou  bien  il  faut 
faire  une addition  confiderable  d’autres 
matieres  a  I’argille ;  car  des  que  la  maffe 
ne  s’attacbe  pas  aux  doigts ,  il  eft  fort 
difficile  de  la  travailler  fur  la  roue  ,  & 
Ton  eft  oblige  de  la  battre  dans  des  for¬ 
mes.  Comme  il  y  a  auffi  plufieurs  vaif- 
feaux  qui ,  lorfqu’on  les  cuit ,  regoivent 
le  vernis  de  leur  furface  par  le  fel  qu’on 
repand  vers  la  fin  dans  le  feu,  quel- 
ques  perfonnesrecommandent,  au  lieu 
de  ce  fel,  d’en  meler  dans  la  compo- 
fition. 

Pour  juger  du  prix  de  cet  avis  ,  j’ai 
employe  douze  onces  d’argille(6)  frai- 
che  avec  fix  onces  d’argille  brulee ; 
j’y  ai  mis  une  once  de  fel ,  dc  de  cette 
cornpofition  j’ai  fait  un  vaifteau ,  mais 
il  ecumoit  fort  en  le  cuifant ,  dc  par 
confequent  ne  pouvoit  rendre  aucun 
bon  ulage.  Ce  qui  vaut  un  peu  mieux , 

(  6  )  L  Original  porte  des  lots ,  qui  font  des 
demi-onces  d’Allemagne ;  pour  evicer  la  con¬ 
tention  de  fe  rappeller  toujours  cette  evalua¬ 
tion  ,  i’ai  fubftitue  I’once  par-tout.  Ainfi  cha- 
que  proportion  fe  trouve  doublee  ici. 
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c’ell  detremper  le  vailleau  a  demi-cuic 
dans  une  folution  de  fel ,  6c  de  le  re- 
mectre  a  la  cuke ;  cela  fait  quelque  bien 
a  la  furface ,  mais  ce  moyen  n’eft  point 
fuffifant ,  &  le  vailTeau  n’en  a  pas  moins 
eclate  dans  la  fufion.  J’ai  auili  renverfe 
la  proportion,  en  prenanc  une  partie 
d’argille  fraiche  avec  deux  parties  d’ar- 
gille  brulee  pour  faire  un  creufet ;  mais 
il  s’efl  pourtant  un  peu  fendu ,  quoiqu’il 
ne  fe  retraignit  pas  comme  les  compo- 
fitions  precedences. 

Cependant  de  I’argille  fraiche ,  avec 
poids  egal  d’argille  brulee ,  &  reduites 
en  fine  poufliere  ,  quand  on  les  reduic 
,  en  pate  avec  un  blanc  d'oeuf,  &  qu’on 
en  recouvre  interieurement  a  diverfes 
reprifes  un  creufet  de  Hefie  ,  qu'on  fait 
auparavant  bien  chauffer ,  en  frottant 
fur- tout  plufieursfois  les  fences  qui  fonc 
fous  la  partie  feche ,  donnenc  une  armu- 
re  tres-convenable  pour  divers  travaux ; 
mais  deux  parties  d’argille  fraiche  avec 
une  partie  d’argille  fine  brulee ,  ne  fe 
laifl'enc  pas  bien  fecher  fans  rece voir  des 
fences ,  quand  meme  on  fe  ferviroic  du 
fecours  du  blanc  d’oeuf. 

Au  contraire ,  en  prenant  a  la  place 
1 V 
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de  Targille  brulee  reduite  en  poudre 
fine ,  d’autre  qui  foit  pulverifee  plus 
grofiierement ,  <Sc  dont  tout  ce  qu’il  y 
avoit  de  finait  e'te  fepare  ,  il  en  refulte 
les  phenomenes  fuivants.  Trois  parties 
d’argille  avec  deux  parties  de  tefts  de 
cruches  groffierement  piles ,  font  une 
compofition  de  bon  ufage  ,  de  meme 
•que  neuf  parties  d’atgille ,  melees  avet 
trois  parties  de  creulets  piles  ;  I’argille 
fraiche  avec  poids  egal  d’argille  brulee 
grofliere ,  a  pourtant  re^u  quelques 
fentes  en  tenant  le  verre  de  plomb  ert 
flux  ;  au  contraire ,  une  partie  d’argille 
fraiche ,  avec  deux  parties  d’argille  bri^- 
leegrofliere  ,  refifleau  verre  de  plomb 
fans  fefendre,  mais  le  verre  de  plomb 
pafife  au  travers ,  parce  que  la  matiere 
eft  trop  poreufe . 

Une  partie  d’argille  avec  trois  par¬ 
ties  d’argille  brulee  groftiere,  refifte 
encore  mieux  au  feu ,  mais  cette  com- 
poficion  eft  encore  plus  poreufe ,  &  le 
verre  de  plotnb  la  traverfe  meme  plus 
vite.  On  voit  done  que  ee's  deux  der- 
nieres  compofitions  peuvent  etre  em¬ 
ployees  fort  utilement  pour  en  reve- 
tir  d’autres  mailb  compares  ,  afin 
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d’empecher  que  I’air  tiranc  ne  les  brife , 
que  fi  on  vouloit  s’en  fervir  par  elles- 
meme ,  il  faudroit  que  ce  fuc  pour  des 
vaiffeaux  ou  I’on  mettroit  des  matie- 
res  qui  n’entrent  pas  en  flux ,  comme 
pour  les  digeflions  feches ,  pour  la  ce¬ 
mentation  ;  ou  bien  fi  I’on  fe  propofe 
d’y  mettre  des  matieres  qui  prennent 
flux ,  il  fuffit  de  les  revetir  auparavant , 
&  lorfqu’ils  font  encore  a  moitie  hu- 
mides ,  en  y  verfant  interieurement  dc 
I’argille  bien  nette  delayee. 

Section  VI- 

Les  experiences  qui  viennem  d’etre 
rapportees ,  font  voir  qu’il  s’agit  prin- 
cipalement  de  chercher  les  moyens 
d’obvier  a  la  poroflte  de  tclscreufecs., 
qui  d’ailleurs  font  propres  a  foutenir 
I’adion  du  feu ,  afin  de  les  rendre  plus 
companies ,  &  d’en  reflerrer  les  pores ; 
(foil  il  r^ulte  ,  par  une  confequence 
naturelle ,  que  pour  arriver  a  ce  but 
il  faut  y  ajouter  une  matiere  rendue 
fluide ,  qui  en  fonde  enfemble  les  po¬ 
res  ,  en  obfervant  feulement  de  le  faire 
dans  un  degre  quine  rende  pas  la  mafle- 
entiere  trop  fluide.  Or  il  fe  trouve 
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verfes  matieres  de  cette  forte ,  &  je  vais 
paffer  les  principales  en  revue.  La  pre¬ 
miere  eft  le  verre  commun  pile. 

Quand  on  en  mele  dansjes  compo- 
fitions  des  creufets ,  j’y  ai  obferve  les 
proprietes  fuivantes.  Douze  parties 
d’argille  fraiche ,  trois  parties  d’argille 
brulee  &  trois  parties  de  verre,  devien- 
nent  paftablement  folides ;  maisala  fin 
la  mafle  vient  a  ecumer ,  &  ainfi  cette 
proportion  de  verreeft  trop  forte. Deux 
livres  d’argille  fraiche  ,  demi  -  livre 
d’argile  brulee,  iScun  quart  de  livre  de 
verre ,  fe  fendent  encore  :  deux  livres 
d’argille,  une  demi  -  livre  de  fable  & 
un  quart  de  livre  de  verre  ,  ont  le 
meme  defaut.  Au  contraire ,  cinq  onces 
d’argille  fraiche  ,  cinq  onces  d’argille 
brulee  &  une  once  de  verre ,  prennent 
une  confiftance  paftable ,  &  donnent 
une  compofition  mediocrement  utile. 

Cardilucius,  dansfes  Remarques  fur 
Ercker ,  indique  la  proportion  de  huit 
parties  d’argille  fraiche  avec  quatre 
parties  d’argille  brulee ,  deux  de  cail- 
loux  piles  &  une  de  verre ,  melange  que 
Leutmann  arecommande  pour  en  faire 
des  raouffles ,  des  tefts  &  des  creufets. 
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Eneffet,  cettecompofidon  devient  paf- 
fablement  ferme ,  mais  elle  ne  foucient 
pas  les  plus  forces  epreuves ,  non  plus 
que  celles  que  Schliiter  recommande 
dedouze  parties  d’argille,  deux  parties 
de  fable  ,  &  deux  de  verre  pile  (7) : 
car  il  paroit  en  general  que  la  matiere 
giutineufe  que  le  verre  rend  ,  n’eft  pas 
ce  qu’il  y  a  de  plus  ferme ;  elle  n’efl  pas 
affez  tenace.  Le  fel  alkali  peuc  bien 
produire  une  vitrification  fuperficielle 
dans  les  creufets  entierement  cuits, 
quand  on  en  imbibe  leur  furface ,  & 
qu’on  les  cuit  de  nouveau  ;  &  cela  les 
rend  un  peu  plus  propres  a  contenir  les 
metaux ,  &  a  leur  refufer  pafiage  ;  mais 
il  n’y  a  aucun  parti  a  en  tirer  pour  les 
travaux  de  duree :  ce  meme  fel  imme- 
diatement  mele  dans  la  compofition 
des  creufets,  vaut encore  mieux. 

Le  borax  calcine  ne  feroit  pas  a  re¬ 
jecter  ,  mais  il  eft  trap  cher  pour  I’em- 
ployer  a  de  grands  vaifteaux  ;  autre- 
ment  on  peuc  bien  fondre  des  chofes 


(7)  J'ai  cherche  dans  notre  edition  Fran^oife 
de  cet  Auteur,  Scje  n’y  trouve,  p»  119  &  121  du 
premier  Volume ,  que  la  recette  de  Neumann  , 
ou  il  n’eft  point  du  tout  queftion  de  verre  pile* 
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qui  ne  prennent  qu’un  flux  mediocre 
dans  de  pures  retortes  de  verre,  ou  dans 
des  alambics,  quand  la  mafle  n’efl;  pas 
trop  conflderable ,  ni  le  feu  crop  vio¬ 
lent  ou  trop  long,  en  particulier  fi  on 
met  ces  vafes  dans  un  creufet  dans  de 
la  chaux. 

La  porcelaine  de  verre  de  M.  de 
Reaumur  ,  qui  fe  fait  avee  la  craie  & 
le  gypfe ,  vaut  encore  mieux ,  &  e’eft 
ce  qu’il  y  a  de  meilleur  pour  les  matie- 
res  precieufes ;  la  porcelaine  fine  pent 
bien  aufli  etre  employee  de  la  meme 
maniere  &  avec  un  meilleur  fucces.  Au 
contraire  ,  la  &haux  de  plomb  &  le 
verre  de  plomb  paroiflent  furpaller 
confiderablement  en  ceci  le  verre  com- 
mun  ,  &■  fournir  une  colle  qui  s’afler- 
mit  beaucoup  plus  au  feu. 

On  peut  prendre  pour  cet  elfet  de 
la  litharge  ,  du  minium ,  de  la  cerufe 
ou  d’autreS  cendres  de  plomb ,  &  chaux 
de  plomb ,  ou  meme  du  verre  fufible 
de  plomb,  fuivant  que  Ton  rencontrera 
ces  matieres  fous  fa  main  ;  feulement  il 
faut  en  chercher  I’exade  proportion  ; 
car  il  ne  peut  y  en  entrer  beaucoup 
fans  que  la  maffe  ne  s’afiaifle  &  ne  fe 


Man.  defairedes  Vaijfeaux  Chym.  loy 
renverfe.  Par  exemple ,  quatre  parties 
d’argille  fraiche  6c  huit  parties  d’argille 
brulee  ,  avec  une  partie  de  litharge  , 
m’ont  deja  produit  une  compofition 
qui  s’eft  affaiflee  au  feu ,  en  y  mettant 
fondre  des  matieres  qui  entrent  faci- 
lemenc  en  flux.  Ainfi  on  ne  doit  y  me- 
ler  qu’une  feizieme  ,  vingtieme ,  ou 
meme  vingt-quatrieme  partie  ,  6c  me- 
ine  encore  moins  de  cette  matiere. 

Hors  de  ces  casneanmoins,  quand  on 
fe  propofe  de  neles  employer que  pour 
des  matieres  qui  n’entrent  pas  dans  un 
grand  flux ,  quatre  parties  d’argille  frai¬ 
che  6c  cinq  parties  d’argille  brulee  avee 
une  partie  de  litharge ,  donnent  un  pro¬ 
duit  fi  folide,  qu’il  fait  feu  centre  i’a- 
•cier,  comme  unepierreafufil.  II  enefl 
de  meme  de  fix  parties  d’argille  fraiche 
avec  douze^ d’argille  brulee  ,  6c  deux 
de  minium.  Mais  pour  des  vaiflTeaux  a 
fondre  il  vaut  mieux  prendre  fix  parties 
d’argille  fraiche  6c  douze  parties  d’ar¬ 
gille  brulee  avec  une  partie  de  minium , 
6c  meme  encore  moins  du  dernier : 
par  exemple ,  fix  onces  d’argille  frai¬ 
che  ,  douze  onces  d’argille  brulee  grof- 
fiere,  6c  deux  dragmesde  minium  om 
de  litharge. 
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II  y  a  auffi  des  mdanges  prepares 
dans  de  cercaines  vues  pour  lefquelles 
il  eft  a  propos  d’augmenter  la  propor¬ 
tion  de  I’argille  brulee ,  &  dediminuer 
celle  de  la  chaux  de  plomb  :  par  exem- 
pie  ,  quatre  parties  d’argilles  fraiche, 
douze  parties  d’argille  brulee ,  &  une 
partie  de  minium ,  ou  bien  huit  parties 
d’argille  fraiche  ,  vingt  -  quatre  d’ar¬ 
gille  brulee  &  une  de  litharge ,  donnent 
bien  un  bon  melange ,  mais  qui  eft  a 
la  fin  detruit  par  le  verre  de  plomb. 

Si  Ton  prend  toujours  plus  d’argille 
brulee ,  la  compofition  refifte  a  la  ve- 
rite  d’autant  mieux  au  feu  ,  mais  elle 
eft  aufti  plus  fragile  &  plus  calTante  ; 
comme  quatre  parties  d’argille  fraiche , 
feize  d’argille  brulee  &  une  de  minium. 
J’ai  ete  jufqu’a  meler  huit  parties  d’ar- 
gille  fraiche  avec  trente-deux  d’argille 
brulee,  &  une  de  litharge.  Ces  fortes  de 
compofitions  font  d’un  tres-bon  ufage 
dans  certains  travaux ;  &  ce  que  j’en  ai 
dit  en  general  jufqu’a  prefenc ,  fuffira 
pour  decouvrir  leurs  principes ,  leur 
application,  &  les  moyens  de  les  per- 
fedionner  en  fe  reglant  fur  les  circonf- 
tances  particulieres.  Cependant  comme 
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je  n’ai  point  encore  rencontre  dans  ces 
compofitions  le  plus  haut  degre  de  foli- 
dite  que  je  cherche ,  il  faut  que  j’aille 
plus  loin. 

Section  VII. 

On  a  en  effet  encore  une  matiere 
metallique ,  qui  etant  employee  dans 
les  memes  vues ,  paroit  devoir  I’em- 
porter  fur  les  precedentes.  Je  parle  du 
fer  :  je  n’entends  pourcant  pas  le  fer  en 
made  ;la  limaille  ordinaire  deferne  vauc 
rien  non  plus  pour  I’ufage  en  quellion  , 
parce  qu’elle  ecume  aifement  dans  les 
melanges.  II  faut  done  employer  le  fer 
brule  ou  rouille,  qui  a  perdu  de  ma- 
niere  ou  d’autre  fon  eclat  metallique  , 
&  le  phlogiflique  de  fa  furface  ,  com- 
me  le  mache-fer ,  la  terre  douce  de 
vitriol,  le  caput  mortuum  edulcore  du 
vitriol ,  le  caput  mortuum  edulcore  de 
I’eau-forte ,  routes  fortes  de  fafrans  mar- 
tiaux ,  toutes  les  ecumes  &  emoulures 
de  fer ,  toutes  les  terres  ferrugineufes , 
telles  qu^  les  bols  rouges ,  les  argilles 
colorees ,  la  poufTiere  de  briques ,  &c. 
En  effet  toutes  ces  matieres ,  lorfqu’eiles 
font  melees  dans  leur  juffe  proportion  , 
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nie  paroiflenc  donner  aux  creufets  une 
liaifon  plus  gluance  ,  &  une  duree  plus 
folide.  AulTi  la  pi  apart  de  ces  produits , 
I’orfqu’on  les  frappe ,  font  feu  avec 
beaucoup  de  force. 

Je  dirois  prefque  que  I’Abreviateur 
deGlauber  auroit  eu  cet  objet  en  vue,  s’il 
s’etoit  feulement  explique  d’une  manie- 
re  plus  netce,  lorfqu’il  dit,  page  34,1  : 
35  Quatid  on  donne  a  la  furface  inrerieu> 
35  re  du  creufet  un  enduic  de  verre  de 
35  Mars  ,  il  ed:  rendu  par-la  alTez  pro- 
35  pre  a  contenir  le  verre  de  plomb 
Avec  tout  cela  cette  efpece  de  creufets 
n  efl  pas  applicable  a  ccmtes  fortes  d’u- 
iages  ,  fur-tout  lorfqu’on  y  fait  entrer 
beaucoup  de  matiere  martiale  ,  parce 
qu’elle  fe  decharge  aifement  de  fa  cou- 
leur  ,  &  ceint  les  autres  corps ;  ainli  le 
cryftal  8c  les  autres  flux  ,  qui  doivent 
avoir  une  couleur  claire ,  comme  le 
flux  de  rubis ,  See,  ne  fe  laiflent  pas  bien 
fondre  dans  de  femblables  creufets , 
parce  qu’ils  y  perdent  beaucoup  de 
leur  luftre.  Mais  ces  fortes  de  travaux 
exceptes ,  il  en  refte  aflez  d’autres  ou 
les  creufets  dont  nous  parlons  peuvent 
rendre  de  tres-bons  fervices. 
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Cell  un  fujet  d’etonnemenc  que  ce 
metal ,  qui  efl  celui  de  tous  dont  le  flux 
efl;  le  plus  diflicile  ,  devienne  ,  apres 
etrecuit,  d’un  flux  prefque  pluscoulant 
qu’auparavanc ,  &  meme  qu’il  mette 
en  flux  avec  lui  les  terres  les  plus  dures 
&  les  piefres,  les  rendant  en  meme 
temps  fort  compadks  ,  comme  je  I’ai 
•deja  remarquedans  ma  Lithoghgnofie. 

La  nature  fournit  de  la  terre  argil- 
leufe ,  deja  touce  melee  avec  la  matie- 
re  ferrugineufe ,  &  cette  terre  ,  en  la 
tuifant ,  acquiert  une  fi  grande  durete , 
qu’elle  fait  feu  quand  on  la  frappe  ,  & 
qu’elle  fe  laifle  emoudre  &  polir  com¬ 
me  le  jafpe.  L’art  peut  diverfifier  en 
plufieurs  manieres,  Sc  par  des  propor¬ 
tions  differentes ,  ces  produics  qui  refu^ 
tent  des  melanges  de  I’argille  blancbe 
avec  la  terre  martiale ,  &  imiter  ainfl 
les  bols,  dont  une  lame  mince  fe  durcit 
quelquefois  au  feu  avec  tant  de  force  , 
qu’on  ne  f^auroit  la  rompre  avec  les 
doigts ,  quelque  effort  que  Ton  fafle. 

11  n’y  a  pas  lieu  de  dourer  que  ces 
vafes  bruns  de  Mifnie^,  qu’on  ne  vernit 
point  apres  les  avoir  cuics  ,  mais  qui 
font  emoulus,  en  quoi  confifte  precife- 
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ment  leur  grand  prix,foient formes  d’un 
■  lemblable  melange.  J’en  puis  rapporter 
auffi  divers  exemples  que  m’ont  fourni 
mes  propres  ellais. 

^  Que  la  proportion  du  fafran  martial 
a  1  egard  du  refle  dela  made  doive  etre 
fort  petite  ,  c’efl  ce  que  montrent  les 
epreuves  fuivantes.  J’ai  mele  quatre 
parties  d’argille  fraiche  &  autant  de  bru- 
lee  avec  quatres  parties  de  mache-fer 
pil^  en  poudre  fine  ;  j’en  ai  fait  des 
vailieaux ,  6c  les  ai  mis  enfuite  a  un  feu 
violent,  ou  ilsfefont  fondus;  dememe 
que  ceux  qui  ont  ete  compofes  de  qua- 
tre^ parties  d’argille  fraiche,  6c  huit  de 
bruleeavec  une  de  mache-fer ;  ou  bien 
de  quatre  parties  d’argille  fraiche,  dou- 
ze  de  brulee  6c  deux  de  mache-fer.  Je 
n’ai  pas  eu  d’autres  fucces  en  melant 
quatre  parties  d’argille  fraiche  6c  qua¬ 
tre  de  brulee  avec  une  partie  de  caput 
mmmm  du  vitriol  edulcore  ;  ou  quatre 
parties  d’argille  fraiche ,  huit  de  brulee 
&  une  de  ce  caput  mortuum  ;  ou  enfin 
quatre  parties  d’argille  fraiche  6c  douze 
de  brulee,  avec  une  du  meme  caput 
mortuum.  ^ 

Touces  ces  proportions  ont  donne 
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un  produit  qui  s’e/t  affaiile  a  un  feu 
violent ;  &  meme  feize  parties  d’argille 
fraiche  avec  trente-deux  d’argille  bru- 
lee  ,  centre  une  partie  de  caput  mor^ 
tuum ,  one  fait  une  malTe  qui  s’eil  encore 
un  peu  gonflee  ,  parce  qu’elle  com- 
menfoit  a  devenir  fluide.  Neanmoins 
il  ne  fera  pas  inutile  d’armer  les  melan¬ 
ges  plusferres,  mais  qui  eclatent  aife- 
ment ,  avec  une  femblable  compofition 

martiale,  quia  un  peu defluidite  Au 

contraire  quatre  parties  d’argille  frai¬ 
che  ,  &  douze  de  brulee  avec  une  de 
mache-fer  prennent  alTez  de  confiden¬ 
ce  a  un  degre  de  feu  convenable.  II  en 
ed  de  meme  de  huit  parties  d’argillefrai- 
Che  oc  de  vingt-quatrede  brulee,  avec 
une  par  tie  de  caput  mortuum  de  vitriol 
auffi-bien  quede  huit  parties  d’arsille 
fraiche,  trente-deux  de  brulee ,  &  une 

de  caput  mortuum  de  vitriol. 

La  proportion  fuivantea  ere  recom- 
mandee  par  Juncken ,  &  elle  donne  en 
effet  un  afe  bon  produit;  fjavoir  une 
part^  dargdle  fraiche,  deux  de  brd- 
lee  &  une  de  briques  pilees  ;  mais  ce 
^oduit  elt  encore  unpeu  meilleur,  de 
deux  parties  d’argille  fraiche  maees 
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avec  quatrede  brulee,  &  une  de  pou- 
dre  de  briques.  A  la  fin  pourtanc ,  apres 
un  bon  efpace  de  temps ,  le  verre  de 
plomb  efl  venu  a  bout  d’y  faire  une 
petite  fente.  Autrement  on  peut  pren¬ 
dre  fiiivant  la  meme  proportion  deux 
parties  d’argille  fraiche  ,  Sc  quatre  de 
brulee  avec  une  partie  de  bol  dArme- 
nie  ou  de  terre  figillee  rouge  ;  on  en 
fera  des  creufets  d’un  bon  ufage ,  & 
d’une  afiez  grande  folidite. 

On  peut  mettre  au  meme  rang  ceux 
qui  fefont  de  huit  parties  d’argille  frai¬ 
che,  Sc  vingt-  quatre  de  bruleeavec  une 
partie  de  mache-fer.  Pareillement  fept 
onces  d’argille  fraiche ,  avec  quatorze 
onces  de  brulee ,  Sc  une  dragme  de  ca¬ 
put  mortuum  de  vitriol  ,  ont  foutenu 
pendant  un  temps  afiez  confiderable 
I’adion  du  verre  de  plomb. 

Cependant  comme  la  longueur  du 
temps ,  la  pefanteur  Sc  la  fluidite  deliee 
du  verre  ou  du  metal ,  &  la  force  de 
I’air  tirant  ,  ont  finalement  perce  la 
plupart  des  vaifiTeaux  faits  fiiivant  les 
compofitions  precedentes  ,  ou  les  ont 
difpofes  a  fe  fendre ,  j’en  ai  attribue  en 
bonne  partie  la  caufe  a  ce  qu’on  n’y 
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avoir  employe  I’argille  brulee  que  re- 
duite  en  poudre  fine;  &  j’ai  entrepris 
de  faire  des  epreuves,  en  feparant  au- 
paravant  par  un  crible  toute  cette  fine 
pouffiere  ,  pour  ne  metcre  en  oeuvre 
que  celle  qui  ecoit  pilee  plus  groffiere- 
ment,  pour  voir  fi  celanereuffiroitpas 
mieux.  J’ai  eu  la  farisfadion  d’etre con- 
vaincu  par  mes  propresyeux  delareufi 
iite ,  &  j’ai  remarque  qu’alors  la  com- 
pofition  pouvoit  fupporter  une  plus 
grande  quantite  de  matiere  martiale 
&  meme  qu’elle  la  requeroit.  * 

En  effet ,  un  creufec  fait  de  dix  onces 
dargille  fraiche  avec  autant  d’argille 
brulee  fine  ,  &  une  dragme  de  camt 
mortuum  de  vitriol ,  prit  d’abord  quel- 
quesfentes,  encuifant  pour  la  premiere 
lOJs ,  &  ne  put  enfuite  contenir  le  verre 
de  plomb  que  pendant  une  heure  & 
demie.  Un  autre  creufet  de  dix  onces 
d  argille  fraiche ,  cinq  onces  de  brulee 
en  poudre  fine ,  avec  une  dragme  de 
caput  mortuum  de  vitriol ,  prit  aufii  des 
lentes  au  feu  ,  mais  qui  ne  lui  furent 
point  nuifibles  ,  puifque  j’y  pus  fondre 
un  metal  d  un  fluxferre.  Aucontraire, 
dix  onces  d’argille  fraiche ,  avec  autant 
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de  brulee  grofTiere  ,  &  deux  dragmes 
de  caput  mortuum ,  fe  foutinrent  confi- 
derablementjnieux,  &ne  refurencau- 
cune  fente. 

Cependant  on  ne  f^uroit  poufler 
beaucoup  loin  la  proportion  de  laquan- 
tite  de  matiere  martiale.  En  elfet ,  dix 
onces  d’argille  fraiche  ,  &  autant  de 
brulee  grofiiere ,  avec  une  de  caput  mor» 
tuum  de  vitriol ,  font  bien  une  compo- 
fition  qui  eft  au  commencement  meil- 
leure  &  plus  folide,  mais  a  la  fin  elle 
commence  a  s’affaifter  un  peu  au  feu  , 
parce  qu’il  y  a  trop  de  parties  martia- 
les.  Si  I’on  augmente  la  dofe  d’argille 
blanche  fraiche,  il  s’y  fait  d’autantplus 
de  fenres.  Quinze  onces  decetteargille, 
avec  dix  de  groffiere  brulee ,  &  deux 
dragmes  de  caput  mortuum  de  vitriol , 
fe  font  fendues  au  feu  avant  meme  que 
le  metal  y  ait  ete  mis ;  au  contraire ,  dix 
onces  d’argille  fraiche ,  autant  de  bru¬ 
lee  groffiere ,  &  trois  dragmes  de  caput 
mortuum  de  vitriol,  font  un  creufet  qui 
rend  un  bon  fon ,  &  contient  fort  bien 
au  feu  les  metaux  qui  ont  un  flux  ferre. 

Le  melange  fuivant  n’a  pas  a  la  ve- 
rite  un  fon  auffi  bon ,  apres  avoir  ete 
cuit , 
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cuit  ,  mais  il  refifle  autant  6c  prefque 
mieux ;  f^avoir  fept  onces  d’argille  frai- 
che  6c  quatorze  de  brulee  grofliere , 
ayec  une  dragme  de  caput  mortuum  de 
vitriol.  Ces  melanges  font  affez  forts  a 
la  verite  pour  contenir  les  metaux ,  mais 
ils  font  trop  poreux  pour  le  verre  de 
plomb ,  qui  avec  le  temps  tranlpire  an 
travers.  Cependant  on  peut  les  amelio- 
rer  confiderablement  ^  Ibit  en  les  reve- 
tant  interieurement  d’argille  delayee , 
ou  en  les  armant  exterieurement  par  le 
moyen  de  quelque  bon  melange  fin  6c 
un  peu  fluide.  C’efl  ainfi  que  j’ai  pris 
fept  onces  d’argille  fraiche  6c  quatorze 
de  brulee  grofiiere ,  avec  une  dragme 
de  caput  mortuum  ;  ou  bien  dix  onces 
d  argille  fraiche ,  autant  de  brulee  grofi 
Here  ,  avec  une  dragme  de  caput  mor^ 
tuum  ;  j’ai  fait  de  chaque  compofition  a 
part  un  creufet  ,  je  les  ai  revetus  inte¬ 
rieurement  d’argille  fraiche  ;  je  les  ai 
enfuite  cuits  ,  6c  ces  deux  creufets  one 
loutenu  pendant  un  temps  fort  confide- 
rable  du  verre  de  plomb  en  flux  a  un 
feu  violent.  On  les  rend  encore  meil- 
leurs  en  les  faifant  plus  epais,  ou  en  les 
armant  exterieurenient. 

Tome  1V» 
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Comme  on  trouve  auffi  de  cote  & 
d’autre ,  tant  dans  les  Ouvrages  impri- 
mes,  que  dans  divers  Manufcrits,  des 
compofitions  de  creufets  rapportees  , 
&  dans  lefquelles  on  joint  a  I’argille 
fraiche  le  fable ,  ou  tel  autre  corps,  avec 
quelque  matiere  propre  a  donner  de  la 
fiuidice ,  je  ne  veux  point  pafler  ki  en- 
tiereinent  ces  melanges  fous  fiience. 
Cardilucius ,  par  exemple  ,  recom- 
mande  une  partie  d’argille  fraiche  avec 
deux  jufqu’a  trois  parties  d’un  melange 
prepare  de  poids  egal  de  fable  &  d’ar- 
gille  brulee.  Cela  fait  un  melange  paf- 
fable,mais  le  creufet  ne  laiffera  pas  d’etre 
fort  fragile  ,  fi  on  prend  pour  cela  du 
fable  ordinaire ;  mais  fi  Ton  commence 
par  rendre  le  fable  plus  fin,  &  qu’on 
reduife  aufli  I’argille  brulee  en  poudre 
fine ,  les  vaiffeaux  qu’on  en  fait  devien- 
nent  beaucoup  plus  folides ,  apres  avoir 
ete  cuits.  II  fera  aufli  d’une  fermete 
confiderable  ,  fi  c’eft  le  produit  de  deux 
parties  d’argille,  trois  parties  de  fable, 
&  trois  d’argille  brulee ,  avec  un  peu 
de  caput  mortuum  de  vitriol. 

Schroeder,  &  d’aprb  lui  Zwinger^ 
vantenc  un  melange  d’argille  fraiche  & 
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de  creuiers  piles  ,  une  demi-livre  de 
chaque ,  de  bol  rouge ,  de  litharge  & 
de  fable  quaere  onces  de  ohacun ,  Sc  de 
deux  onces  de  fel  mele  avec  de  I’argille 
de  Pocier ;  mais  cette  compofition  faute 
en  eclats  des  la  premiere  fois  qu’on  la 
met  au  feu  :  quand  on  n’y  fait  point  en- 
trer  de  fel ,  elle  ne  faute  pas  a  la  verite , 
mais  elle  ecume  a  un  feu  vehement , 
parce  que  le  fer  y  eft  trop  abondant. 
Ce  melange  eft  done  tres- pitoyable. 
Sc  lefeldc  I’argille  de  Potier  n’y  fervent 
de  rien  du  tout, 

'  Je  rencontre  dans  un  Manuferit  de 
Thurnheufer  Vindication  d’un  melange 
de  neuf  parties  d’argille  fraiche  avec 
trois  de  brulee  ,  autant  de  poudre  de 
briques,  Sc  autant  de  mache-fer;  cette 
-compofition  vaut  mieux  que  celle  de 
huit  livres  d’argille  fraiche,  une  livre 
de  cailloux  piles ,  &  une  livre  de  . ma¬ 
che-fer  ;  car  la  premiere  devient  ftfd- 
Hide  en  brulaht ,  qu’elle  fait  feu ,  mais 
ies  creufets  qu’on  en  fait  deviennent 
d’un  brun  noir  ,  Sc  le-  yerre  de  plomb 
les  ronge  confiderablement.  Avec  qua- 
tre  parties  d’argille  fraiche ,  quatre  de 
ft)rulee ,  une  de  na^he-fer, -^-^une  de 
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gypfe ,  en  prenant  de  I’eau  d’alun ,  on 
fait  un  creufec  qui  devient  fort  brun  , 
mais  qui  ecume  en  meme- temps,  & 
s’a6raiile ,  parce  que  ce  melange  a  trop 
de  fluidite. 

Section  VIII. 

Le  fpath  fufible,  a  caufe  de  fa  flui¬ 
dite  tenace,  a  beaucoup  de  rapport  au 
feu  avec  le  fer  ,  &  il  ne  doit  comme 
lui  etre  employe  qu’en  petite  quantite; 
autrement  il  s’affaiffe  aifement.  En  effet, 
lorfque  j’ai  mele  trois  parties  d’argille 
fraiche  &  fix  de  brulee  avec  une  de 
fpath  fufible  ,  ce  melange  s’efl:  tout 
ecoule  en  ecume.  Huit  parties  d’argille 
fraiche  &  autant  de  brulee  ,  avec  une 
de  fpath  fufible ,  s’ecoulent  encore  ;  6c 
meme  huit  parties  d’argille  fraiche  6c 
feize  de  brulee ,  avec  une  de  fpath  fufi¬ 
ble  ,  fe  font  fin^lement  encore  un  peu 
alFailTees. 

Mais  fi  le  feu  n’efl:  pas  de  la  derniere 
vehemence  ,  fix  parties  d’argille  frai¬ 
che  6c  douze  de  brulee,  avec  une  de 
fpath  fufible ,  donnent  un  melange  qui 
acquiert  alfez  de  folidite  ;  mais  celui 
qui  refulte  de  douze  parties  d’argille 
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fraiche,  vingc-quatre  de  brulee  Sc  une 
de  fpath  fudble  ,  eft  conliderablement 
plus  folide  (Sc  durable.  Huic parties  d’ar- 
gille  fraiche  &  vingc-quatre  de  brulee  , 
avec  unede  fpath  fufible ,  donnentauffi 
un  fort  beau  melange  folide  ;  &  celui 
de  huic  parties  d’argille  ,  avec  trente- 
deujx  d’argille  brulee  &  une  de  fpath 
fufible ,  ne  lui  en  cede  gueres. 

Cependanc  comme  les  vailfeaux  faits 
de  CCS  compolitions  refoivenc  quelque- 
fois  des  fences  par  I’adion  de  fair  ti- 
ranc ,  a  caufe  que  I’argille  brulee  y  en- 
tre  en  poudre  fine  ,  j’ai  cherche  a  y  re- 
medier  ,  dc  pour  cet  efiet  j’ai  mele 
enfemble  douze  parties  d’argille  frai¬ 
che  ,  vingc-quatre  de  briiiee  6c  une  de 
fpath  fufible  ;  j’en  ai  fait  des  creufecs. 
Sc  les  ai  revetus  enfuite  d’une  armure 
exterieure  faice  d’une  partie  d’argille 
fraiche  avec  deux  parties  de  bridee 
groffiere ,  ce  qui  les  a  rendu  beaucoup 
plus  propres  a  foutenir  toutes  les  im- 
preffions.  J’ai  aufii  fait  un  melange  de 
vingt-quatre  parties  d’argille  fraiche  Sc 
douze  de  brulee  ,  avec  une  de  fpath 
fufible ,  5c  mis  I’armure  precedence  au 
creufet ,  ce  qui  a  aulfi  produic  un  alfez 
Kiij 
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bon  efifec.  En  faifant  encore  des  creufets 
de  fix  onces  d’argille  fraiche ,  neuf  de 
brulee ,  &  quaere  dragmes  defpath  fu- 
fible ,  &  les  armant  enfuite  ,  on  fe  pro¬ 
cure  des  vaiffeaux  d’un  bon  ufage,  Au 
contraire  dix  huic  parties  d’argille frai¬ 
che  &  autanc  de  brulee  ,  avec  une  de 
fpath  fufible  ,  apres  qu’on  a  revecu  le 
creufec  qui  en  eft  fait ,  m’oht  paru  don- 
ner  prefque  la  meilleure  de  routes  les 
compofitions  ,  &  elle  a  foutenu  affez 
long-temps  I’aflion  du  verre  de  plamb. 

Neanmoins  comme  I’argille  brulee 
qui  eft  en  poudre  fine  ,  perd  difficile- 
ment  fa  coutume  d’eclater ,  &  quepour 
peu  qu’on  manie  trop  precipitammenc 
les  vaifiTeaux  oil  elle  entre ,  ils  fe  fen- 
dent  aifement  ,  j’ai  aufii  fait  un  eflai 
avec  de  I’argille  brulee  groffiere ,  dont 
j’ai  mele  dix-huit  parties  avec  autant 
d’argille  fraiche ,  &  une  partie  de  fpath 
fufible,  &  j’en  ai  fait  des  creufets ,  que 
j’ai  d’a^rd  revetus  interieurement  avec 
de  I’argille  delayee  ,  &  les  ai  enfuite 
cuits.  De  routes  les  compofitions  que 
j’ai  indiquees,  e’eft  celle  qui  a  refifiele 
plus  long  temps  au  verre  de  plomb  ; 
feulemenc  il  fauc  lui  laifler  da  temps 


Man.  defairedesVaiJfeaux  Chym.  ^23 
dans  le  commencement  pour  s’echauf- 
fer,  &  ne  pas  poufler  le  feu  trop  vice  ; 
il  convienc  aulTi  de  cuire  le  vaiflfeau  des 
la,  premiere  fois  aflez  fermement ,  & 
s’il  doit  etre  long-temps  en  flux  ,  on  ne 
doit  pas  le  rendre  trop  mince,  maisil 
faut  lui  donner  une  epaifleur  confide- 
rable ,  afin  que  le  verre  de  plomb  ait 
quelque  chofe  a  ronger. 

Section  IX. 

Je  viens  prefentement  aux  additions 
de  terres  alkalines  ,  qui  generalemenc 
fe  brulent  au  feu  en  une  efpece  de  chaux. 
On  trouve  deja  dans  divers  Ecrits  con- 
nus,  que  les  Auteurs  recommandent  de 
prendre  un  mo-rceau  de  craie  ,  de  le 
tailler  en  foxme  de  creufet ,  &  de  I’em- 
ployer  pour  la  fufion  ;  mais  comme 
tous  les  corps  dp  cetce  nature  fecuifenc 
mal ,  on  aurpit  tort  de  s’y  fier  trop  & 
trop  long  temps :  il  ne  faut  y  recourir 
que  dans  les  cas  de  neceffite,  &  pour 
un  court  efpace  de  temps. 

Que  toutes  ces  terres  qui  ne  fe  fon- 
dent  point  elles.memes ,  mais  qui  etanc 
melees  avec  I’argille  fuivant  certaines 
proportions,  acquierentde  la  fluidice  , 
K.iv 
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puifTent  devenir  une  colle  dans  le  feu , 
cell  ce  que  j’ai  foigneufemenc  deve- 
loppe  dans  ma  Lithogeognojie  j  &  dans 
cetcc  vue  j'ai  encore  fait  les  effais  fui- 
vans,  relatifs  aux  creufets.  Quoique  ia 
plupart  de  ceux  qui  font  formes  de  ces 
produits  ,  ne  puifl'ent  pas  foutenir  les 
epreuyes  les  plus  fortes ,  ils  ne  lailfent 
pas  d’etre  alfez  bons  a  un  feu  modere, 
M.  Mentzel  ,  dans  fon  Traite  de  la 
Pierre  de  Boulogne  ,  remarque  qu’au- 
pres  de  Colmar  en  Alface,  les  Potiers 
font  des  creufets  parfaitement  bons 
pour  la  fufion  des  metaux,  en  prenant 
des  piei  res  qui  font  pleines  de  coquilles 
de  monies  ,  que  Ton  met  en  poudre 
bne  ,  3c  que  Ton  mele  avec  un  peu 
d’argille  tenace.  J’ai  fait  des  creufets  de 
deux  parties  d’argille  fraiche  avec  une 
de  pierre  a  chaux ,  qui  ont  ete 
brules ,  mais  qui  enfuite  prennent  aife- 
ment  des  fentes  ,  parce  que  la  chaux 
qui  s’y  trouve  melee  attire  rhumidite 
de  1  air.  Deux  parties  d’argille  fraiche 
avec  une  partie  de  craiefe  font  entiere- 
ment  fondues  a  un  feu  violent,  De 
meme  une  partie  d’argille  &  deux  de 
craie  font  un  vailfeau  qui  fe  foutient  a 
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la  verke  a  un  feu  mediocre,  &  refifte 
bien ,  mais  il  efl  fragile  &  facile  a  caf- 
fer  :  il  en  eft  de  meme  d’une  parcie 
d’argille  avec  trois  de  craie. 

Au  contraire ,  trois  parties  d’argille 
6c  trois  de  fable  ,  avec  une  de  craie , 
prennent  une  folidite  confiderable  en 
cuifant ,  mais  a  un  feu  donne  trop  vite 
le  melange  ecume  un  peu  >  6c  a  meme 
commence  a  couler,  Mais  quatre  par¬ 
ties  d’argillc  6c  autant  de  fable ,  avec 
une partiede craie,  deviennent  un  me¬ 
lange  paftablement  bon  ;  deux  parties 
d’argille  6c  fix  de  fable,  avec  une  partie 
de  chaux  ,  font  un  peu  fragiles.  Si  I’pn 
prend  quatre  a  cinq  parties  d’argille 
avec  deux  de  fable  ou  de  quartz ,  6c  une 
de  craie,  cette  compofition  aura  aftez 
de  folidite  pour  un  feu  mediocre,  6c 
elle  eft  meme  aftez  dure  pour  faire 
feu. 

Il  en  eft  de  meme  de  trois  parties 
d’argille  ,  6c  fix  parties  de  fable  avec 
une  partie  de  craie ,  6c  de  trois  parties 
d’argille  6c  neuf  do  fable  avec  deux  de 
craie  ;  cependant  cette  derniere  com¬ 
pofition  adejaun  peu  de  fluidke  ;mais 
des  qu’on  va  plus  loin  dans  la  proper- 
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tion  de  la  craie ,  la  fluidite  devient  plui 
grande. 

Huit  parties  d’argille ,  une  de  fable 
8c  une  de  craie ,  fonrun  beau  melange, 
qui  refifte  au  verre  de  plomb  ;  il  faut 
feulement  par  une  armure  le  mettre  a 
I’abri  de  fair  tirant.  Vingt  parties  d’ar- 
gille  ,  deux  parties  de  fable  8c  une  de 
craie,  acquierent  enlescuifantunefoli- 
dite  confiderable  ,  &  il  faut  les  gou- 
verner  comme  la  compolition  prece- 
dente. 

J’ai  auffi  pris  en  place  de  fable  de 
I’argille  brulee,&  j’ki  obferve  les  pheno- 
menes  fuivans.  Quatre  parties  d’argille 
fraiche  ,  &  huit  de  brulee ,  avec  deux 
de  craie ,  donnent  une  compolition  qui 
fort  du  feu  un  peu  fragile :  au  contraire, 
quatre  parties  d’argille  fraiche ,  8c  huit 
de  brulee ,  avec  une  de  craie,  prennent 
une  folidice  confiderable  ;  &  quatre 
parties  d’argilie  fraiche ,  aucantde  bru¬ 
lee,  &  une  de  craie,  en  ont  encore  da- 
vantage  ;  car  quand  on  les  cuic  fuffi- 
famment ,  la  malfe  donne  du  feu  en  la- 
frappant.  Vingt  parties  d’argille  frai¬ 
che  ,  &  deux  de  brulee  ,  avec  une  de 
craie  ,fe  cuifentaulfi  d’une  maniere  fort^ 
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ferme;  a  un  feu  continu  le  creufet  s’efl 
affaiffe,  enforte  que  le  produit  de  vingt- 
quatre  parties  d’argille  fraiche  avec 
quatre  de  brulee  &  une  de  craie  eft  fort 
fuperieur  ,  &  va  jufqu’a  contenir  tres- 
bien  le  verre  de  plomb ,  pourvu  qu’on 
le  fortifie  d’une  armure. 

Je  ne  devrois  pas  pafter  ici  fous  ftlen- 
ce  ces  creufets  qu’on  vante  publique- 
menc  d’une  fa^on  route  particuliere,  & 
qui  font  fairs  de  poids  egal  de  craie  & 
de  creufets  a  fondre  piles ,  qu’on  mele 
avec  de  I’huile  de  lin ,  que  Ton  bat  dans 
des  formes ,  &  qui  font  enfuite  cuits. 
Comme  il  n’entre  point  d’argille  frai- 
cho  dans  cette  compofition  ,  on  peut 
juger  qu’elle  doit  etre  tres  -  difficile  a 
preparer,  dcqueThuile  de  lin  eftinluf- 
fifante  pour  remedierace  defaut;  aulli 
cette  mafte  en  general  fe  cuir-elle  mal, 
fe  met  mal  en  formes ,  ne  feche  qu’avec 
une  peine  extreme ,  fe  gonfle  a  la  fin  en 
la  cuifant,  &  apres  avoir  ete  cujte ,  ne 
donne  qu’un  vailfeau  blanc  ,  mais  fort 
fragile,  qui  n’eft  bon  a  rien ,  &  fe  de- 
truic  a  fair  ,  parce  que  la  crop  grande 
quantite  de  craie  qui  y  entre  fe  briile 
en  chaux. 
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En  effet  ,  lors  meme  que  j’ai  brule 
cctte  compoficion  au  feu  le  plus  vio¬ 
lent,  elle  efttoujours  demeuree  confi- 
derablement  fragile,  5c s’efl gonflee.  II 
vaut  prefque  mieux  former  ce  melan¬ 
ge  avec  de  I’eau.  Par  exemple,  poids 
egal  d’argille  brulee  5c  de  craie  petrie 
avec  de  I’eau ,  fe  foutient  a  la  verite  au 
feu  y  mais  c’eft  une  maffe  fragile  ;  une 
partie  d’argille  brulee  5c  deux  de  craie 
donnent  un  produic  prefque  plus  fra¬ 
gile  encore.  Au  contraire,  deux  parties 
d’argille  brulee  avec  une  de  craie  reulTif- 
fent  le  mieuX  ;  la  malTe  qui  en  refulte 
ell;  fi  dure ,  qu’elle  fait  feu  ,  5c  merite 
un  examen  plus  particulier. 

J’ai  aulTi  vu  rapporce  quelque  part 
que  quatre  parties  d’argille  avec  une  de 
mache-fer  ,  une  de  cendres  d’os ,  une 
de  chaux  5c  une  de  verre  ,  donnent  la 
compofition  d’un  creufet ;  mais  en  fai- 
fant  I’eflTai  de  ce  melange  ,  j’ai  trouve 
qu’il  s’ecouloitencierement.  Autremenc 
la  chaux  rend  de  tres  >  bons  fervices  , 
quand  on  veut  fondre  dans  un  verre 
quelque  matiere  qui  n’a  pas  un  flux  trop 
ferre;  alors  on  entoure  le  verre  avec  da 
la  chaux  ,  on  le  met  dans  un  creufet^ 
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&  on  le  place  pofe  fur  un  pied  dans  un 
fourneau  de  fufion ,  pour  entrer  en  flux  , 
parce  que  la  chaux  durcit  le  verre ,  en 
s’y  introduifant  lorfqu’il  eft  attendri  par 
le  feu  ,  conformement  a  la  maniere 
dont  fe  fait  la  porcelaine  de  verre  de 
M.  de  Reaumur.  Cependant  il  ne  faut 
pas  que  le  feu  foit  trop  fort ,  ni  qu’il 
dure  trop  de  temps. 

On  met  a  bon  droit  au  rang  des  ter- 
res  alkalines  les  os  calcines  ;  &  quel- 
ques-uns  leur  attribuent  la  faculte  de 
refifter  beaucoup  plus  au  feu ,  ce  que  je 
n’y  ai.pourtant  point  decouvert  ,  au 
moins  a  ce  point  ;  car  il  y  a  en  effet 
quelque  difference,  &  c’eft  avec  raifon 
que  le  celebre  Profefleur  M.  Juncker 
les  a  recommandes  dans  la  Chymie. 
Dans  cette  vue  )’ai  eflfaye  les  melanps 
fuivans.  De  I’argille  fraiche  avec  poids 
egal  d’os  brules  prend  a  la  verite  de 
la  confiftence  &  de  la  blancheur  au  feu ; 
mais  ce  melange  s’etoit  pourtant  gon- 
fle  par-^i  par-la.  J’ai  fondu  dedans  du 
verre  de  plomb  fait  de  quatre  parties 
de  minium  &  d’une  partie  de  fable  , 
mais  en  deux  heures  il  s’etoit  tout  ecoa>- 
le ,  &  je  trouvai  que  le  verre  avoit  conr 
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fiderablement  ronge  le  creufer.  Une 
partie  d  argille  avec  deux  parties  d’os 
brules^,  prenoient  a  la  verice  beaucoup 
de  folidite  &  de  blancheur  ^  mais  il  y 
avoir  auffi  uo  peu  de  gonflement.  Une 
partie  d’argille  &  deux  parties  d’os  bru¬ 
its  avec  un  peu  de  caput  mortuum  de 
vitriol ,  s’ecouloient  en  peu  de  temps 
en  ecume.  Une  partie  d’argille  fraiche, 
deux  de  brulee  ,  6c  une  d’os  calcines 
donnent  un  produit  d’une  fort  belle  ap- 
parence,  mais  il  s’etoit  pourtant  un  peu 
afTaifle  par  en  haut ;  6c  ayant  tenu  long- 
temps  du  plomb  maffif  en  fufion  ,  le 
creufet  en  fut  ronge  ;  6c  pour  le  verre 
de  plomb ,  il  le  pergra  6c  le  courba. 

Deux  parties  d’argille  fraiche  5c  au- 
tantd'os  brules,  avec  une  partie  d’ar- 
gille  brulee  ,  ont  auffi  fouffert  fenfible- 
ment  de  1  adlion  du.  plomb ,  6c  le  verre 
de  plomb  les  a  entierement  penetrees. 
J  ai  aufii  mele  des  os  brules  avec  de 
I’argille  brulee  fans  argille  fraiche  ; 
par  exemple  ^  deux  parties  d’argiile 
brulee  avec  une  partie  d’os  brules  , 
prennenc  une  folidite  conliderable  en 
les  brulant  a  un  feu  violent,  6c  devien- 
acnt  blanches  commelesmelangespre- 
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cedens  ou  la  craie  entroit  ;  mais  cette 
compofitiofl  veut  etre  brulee  a  un  feu 
violent ;  car  quand  on  la  met  feulement 
dans  le  fourneau  de  Potier  ordinaire  ^ 
elle  en  fort  toujours  fitendrequ’onpeut 
la  couper  au  couteau. 

Section  X. 

L’ordre  de  ces  recherches  me  con^ 
dviit  a  prefent  aux  terres  gypfeufes.  Les 
vaiffeaux  qu’on  fait  de  gypfe  ^  fe  fou- 
tiennent  aflTez  bien  a  un  feu  modere 
auffi  Gajetani  a-t-il  employe  avec  fuc- 
ces  des  bouceilles  de  verre ,  enveloppees 
de  gypfe,  &  mifes  immediatement  au 
feu  pour  la  fufion  de  quelques  metaux  ; 
ce pendant  lorfque  le  feu  eft  bien  vio¬ 
lent  ,  le  gypfe  en  brulanc  s’attendrk 
beaucoup,  quoiqu’il  n’en  vienne  pas 
jufqu’afefondre. 

J’ai  craite  a  la  verite  deja  dans  ma 
Lithogeognojie  des  melanges  de^  terre 
gypfeufe  avec  I’argille ,  mais  je  n’ai  parle 
que  de  ce  qui  leur  arrive  lorfqu’on  les. 
enferme  dans  d’autres  creufets ,,  au  tra- 
vers  defquels  le  feu  eft  oblige  de  pene- 
trer  ,,fans  exercer  fon  adion  immediate: 
fur  ces  melanges.  A  prefent  que  )e  m^ 
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propofe  de  faire  des  creufets  de  cesme- 
mes  macieres ,  il  faut  que  le  feu  agiffe 
fur  elles  immediacement  6c  avec  beau- 
coup  plus  de  violence. 

J’ai  employe  ici  fans  diftindion  tan- 
tot  de  I’albacre,  tantot  de  la  pierre  de 
gypfe,  tantot  duvieux  gypfe  deja  em¬ 
ploye  ,  tantot  de  la  pierre  fpeculaire ; 
&  j’ai  remarque  que  les  melanges  qui 
en  les  brulant ,  renfermes  dans  des  creu¬ 
fets  ,  acqueroient  une  durete  confide- 
rable  ,  fans  pourtant  entrer  en  flux^ 
s’affailToient  prefentement ,  6c  fe  fon- 
doient  au  feu  immediat.  Par  exemple, 
I’argille,  avec  poids  egal  de  gypfe ,  qui 
au  feu  precedent  fe  bruloit  d’une  ma- 
niere  folide ,  s’efi  ecoulee  en  matiere 
route  claire  a  ce  feu  decouvert :  I’ar- 
gille  avec  poids  egal  de  gypfe,  petrie 
avec  I’eau  d’alun  ,  s’efl  confiderable- 
ment  affailfee  a  un  feu  fort;  I’argille 
avec  poids  egal  de  pierre  de  gypfe ,  ou 
avec  deux  parties  de  cette  pierre,  oii 
meme  avec  trois,  s’efl:  toujours ecoulee 
a  un  feu  violent. 

Ces  Experiences  me  determineront 
a  regarder  le  gypfe  au  feu  comme  une 
matiere  glutineufe ,  6c  He  craiter  com- 
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me  tel ,  auquel  cas  il  produit  aufli  Ton 
efFet.Deux  parties  d’argille  avec  trois  de 
gypfe  fe  font  aflez  bien  fouteniies ,  mais 
pourtant  il  s’y  eft  fait  des  crevalfes  Deux 
parties  d’argille  avec  uiie  d’albatre  fe 
font  aufti  fondues  eaune  maffe  blanche 
a  un  feu  violent.  Mais  cn  confidtranc 
le  gypfe  comme  matiere  glutineufe  , 
quand  on  ne  lui  donne  qu’un  feu  mo- 
dere,  il  fert  a  produire  les  melanges 
fuivans  qui  font  utiles.  Par  exemple  , 
de  I’argille  &  du  gypfe  ,  cinq  onces  de 
chaque  ,  avec  une  once  de  verre  ,  ou 
fix  onces  d’argille  ,  aurant  de  gypfe  & 
une  once  de  verre ;  quatre  parties^  d’ar¬ 
gille  ,  fix  de  fable ,  &  autai  t  de  pierre 
de  gypfe,  ou  aufti  un  peu  moins  ;  fix 
parties  d’argille,  huit  de  lable  &  deux 
d’albatre  ;  quatre  parties  d’argille ,  fix 
de  fable  &  trois  de  gypfe  :  toutes  ces 
compofitions  fe  foutiennent  a  un  feu 
modere  ,  mais  quand  il  eft  violent,  elles 
s’affaiftent  ou  fe  gonflent ,  6c  repoivent 
enfuite  des  fentes. 

-  Apres  cela  je  lis  aufti  des  epreuves 
avec  I’argille  brftlee.  Les  fuivantes  one 
bien  reufli ,  fur-tout  a  un  feu  mediocre  ; 
fpavoir,  quatre  p  arties  d’argille  fraichxe 
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&  huit  de  brulee ,  avec  une  partle  de 
pierre  de  gypfe  ;  deux  parties  d’argille 
fraiche  &  fix  de  brulee ,  avec  une  par- 
tie  de  pierre  de  gypfe.  Une  partie  d’ar¬ 
gille  fraiche  Sc  trois  de  brulee,  avec 
une  de  gypfe  ou  d’albatre,  donnent  un 
produit  d’une  folidice  confiderable  ; 
auffi-bien  que  quatre  parties  d’argille 
fraiche  &  douze  de  brulee,  avec  une 
partie  d’alb^tre.  Quatre  parties  d’ar¬ 
gille  fraiche  Sc  autant  de  brulee ,  avec 
urre  partie  de  gypfe ,  ferment  une  made 
utile  au  meme  degre  de  chaleur ;  mais 
quand  je  joignis  a  ce  melange  deux 
parties  de  gypfe,.  le  produit  n’en  fut 
plus  bon  ;  celui  de  quatre  parties  d’ar¬ 
gille  fraiche  avec  cinq  de  brulee  Sc 
une  de  gypfe ,  efi  folide  ;  auifi  bien  que 
ceux  de  quatre  parties  d’argille  fraiche 
avec  huit  de  brulee  Sc  une  partie  de 
pierre  de  gypfe ;  de  huit  parties  d’argille 
fraiche,  autant  de  brulee  Sc  une  partie 
de  gypfe ;  &  deux  parties  d’argille  frai¬ 
che  Sc  fix  de  brulee ,  avec  une  de 
gypfe. 

Cependant  comme  la  plupart  de  ces 
melanges  ont  encore  coutume  de  s’af- 
failTer  a  un  feu  violent ,  je  diminuai  la 
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dofe  de  gypfe ;  car  quatre  parties  d’ar- 
gille  fraiche  &  huit  de  brulee  avec  une 
de  gypfe  ,  s’etoient  encoie  confidera- 
blement  affaidees.  Ainfi  je  pris  huit 
parties  d’argille  fraiche  &  vingt-quatre 
de  brulee  avec  une  de  gypfe ;  cela  fit 
une  compofition  fort  folide  :  celle  de 
huit  parties  d’argille  fraich^  &  trente- 
deux  de  brulee  avec  une  partie  de  gyp* 
fe  ,  le  fut  encore  davantage ;  &  celle  de 
quatre  parties  d’argille  fraiche  &  douze 
de  brulee  avec  une  d’albatre  ,  fut  en¬ 
core  afiez  bonne.  Avec  tout  cela ,  quand 
les  creufets  qu’on  prepare  de  ces  matie- 
res  font  expofes  a  un  feu  violent  avec 
des  chofes  pefantes  ou  du  verre  de 
plomb  dans  un  flux  fiibtil ,  ils  re^oivent 
pour  la  plupart  desfentes,  &  montrent 
par-la  que  cette  efpece  de  matiere  glu- 
tineufe  n’efl:  pas  encore  aflTez  gluante 
pour  foutenir  un  femblable  feu ,  &  qu  il 
faut  venir  au  fecours  avec  une  armure. 

J’eflayai  alaverite  s’i!  ne  fuffiroit  pas 
d’ajouter  a  la  compofition  une  quantite 
de  chaux  de  plomb  ^  comme  quatre 
parties  d’argille  fraiche ,  autant  de 
brulee  6c  une  de  gypfe  avec  deux^de 
litharge ;  ou  bien  quatre  parties  d  ar- 
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gille  fraiche,  feize  de  brulee  &  une  de 
gypie  avec  deux  de  litharge  ;  ces  me- 
anges  veritablement  ne  prirent  aucunes 
lentes ,  mais  comme  ils  avoient  trop  de 
uidite,  ils  s’affainbient,  &  ecumoieut  a 
un  feu  bien  violent.  Le  fuivant  refifle 
un  peu  mieux  ;  f^avoir,  quatre  parties 
dargille  fraiche  &  douze  de  brulee 
avec  une  de  gypfe  &  autant  de  lithar- 
ge ;  &  encore  mieux,  huit  parties  d’ar- 
gille  fraiche,  vingt-quatre de  brulee. 
deux  de  gypfe  &  une  de  litharge. 

Si  I’on  vouloit  fubftituer  une  prepa. 
ration  manialeah  cbaux  de  plomb ,  il 
laudroitque  cefut  en  tres-petite  quan- 
tite ;  car,  comme  je  I’ai  deja  rapporte 
plus  haut,  quatre  parties  d’argille  frai- 
cht  ,  cSc  autant  de  brulee  avec  une  par- 
tie  ue  gypfe  Sc  une  de  mache-fer, 
commenceiit  a  ecumer,  puis  s’afiTaif- 
snt  ,  enlbrte  qu  il  faut  employer  dans 
cette  compofirion  beaucoup  moins  de 
mache  fer  Sc  de  gypfe  ,  ou  bien  aug- 
inenter  la  proportion  de  I’argille  brl 
lee.  1  our  des  fufions  de  matieres  pre- 
cieules ,  mais  qui  ifauroient  pas  befoin 
d  un  feu  excefhf,  on  pourroit  employer 
des  vailTeauxdeporcelaine  deDrefde^ 
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ou  autres  femblables,  &  les  entourer 
d’une  bonne  armure ,  ou  les  mectre 
dans  des  creufecs  ordinaires ,  revetus  de 
fable  ou  dechaux,  &  s’en  fervir  ainfi. 

Section  XI. 

On  a  cru  generalement  jufqu’a  pre- 
fent  que  le  talc  ne  fouffroit  aucune  alte¬ 
ration  ,  dans  quelques  melanges  qu’on 
I’ernployat ,  &  a  quelque  feu  qu’il  fut 
expofe ;  &  c’eft  a  caufe  de  cela  que 
quelques  Ghymiftesexperimentes  font 
recommande  d’une  fa9on  particuliere 
pour  faire  de  bons  creufets ,  en  adu- 
rant  qu’il  refiltoit  merveilleufementau 
verre  de  plomb.  Mais  les  epreuves  fai- 
tes  conformement  a  cette  idee ,  n’ont 
pas  rempli  les  efperances  qu’elle  donne, 
&  le  talc  montre,  dans  les  melanges  o^^ 
il  entre  ,  beaucoup  plus  de  fluidite 
qu’on  ne  fe  I’etoit  imagine. 

Dans  le  Memoire  que  j’ai  donne  fur 
le  talc  au  commencement  de  ce  Volu¬ 
me  ,  j’ai  examine  la  fufibilite  qu’il  a 
avec  les  fels  Sc  avec  les  verres ;  il  arrive 
la  meme  chofe  a  I’egard  des  creufets. 
Becker  recommande  d’en  faire  d’une 
p^rtie  d’argille  fraxche  8c  de  deux  par-? 
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ties  de  talc  avec  de  I'eau  de  chaux. 
L’eau  de  chaux  ne  fert pas  ici  a  grand- 
chofe  ;  cependant  cette  mafle  acquiert 
une  folidite  affez  confiderable ,  &  n’ed 
pas  inutile  quand  on  appeile  au  fecours 
les  autres  manoeuvres  que  nous  avons 
fouvenc  rapporcees ;  car  elle  fe  foucient 
bien ,  &  ne  s’aflfailie  point  ;  elle  fait 
memefeu  en  la  frappant,  maisleverre 
de  plomb  la  ronge  &  la  perce  a  la  fin. 

Pour  mettre  le  talc  en  oeuvre  ,  I’ai 
d’abord  calcine ,  &  enfuite  pile.  Le  talc 
avec  poids  egal  d’argille  reuffit  aufii 
affez  bien ;  au  contraire ,  deux  gobe- 
lets  d’argille  avecun  gobelet  de  talc  ont 
trop  de  fluidite,  &  a  cau'fe  de  cela  fe 
courbent  au  feu ,  fans  quoi  c’eft  un  bon 
melange  a  un  feu  modere.  Cinq  onces 
d’argilie  5c  autant  de  talc  avec  une  once 
de  verre ,  deviennent  auffi  alTez  foli- 
des  a  un  feu  modere.  II  en  ell  de  meme 
du  melange  de  deux  gobelets  d’argille 
5c  unde  talc  avec  unevingtieme  partie 
de  verre  pile  ;  mais  en  le  metcanta  un 
feu  violent ,  il  en  eft  forti  tout  courbe. 
Une  partie  d’argille  5c  deux  de  talc 
avec  un  dixieme  de  verre  ,  ou  fix  par¬ 
ties  d’argille  ,  fix  de  talc  5c  une  de 
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litharge,  font  auffi  une  mafle  folide, 
mais  qui  n’a  pas  laifTe  de  s’affaiflTer.  Huit 
parties  d’argille  ,  une  de  fable  &  une  de 
talc,  fe  font  d’abord  fondues  avec  le 
plomb  qui  s’en  eft  ecoule ,  &  le  verre 
de  plomb  ,a  un  feu  violent  a  pafle  au 
travers  au  bout  de  deux  heures.  Cinq 
parties  d’argille  ,  une  de  talc  «Sc  une  de 
gypfe  ,  fe  mettent  tout  en  ecume  a  la 
chaleur.  Une  livre  d’argille ,  trois  onces 
de  talc  &  autant  de  gypfe ,  ont  aulfi  de 
la  fluidite. 

On  indique  &  on  vante  beaucoup 
dans  le  Lexicon  univerfale  ,  un  melan¬ 
ge  de  poids  egal  de  talc  &  de  craie 
avec  du  blanc  -  d’oeuf ,  pour  en  frotcer 
les  creufets  ordinaires  par  dedans  & 
par  dehors ,  mais  il  n’y  faut  pas  faire 
beaucoup  de  fonds  :  en  effet ,  ce  melan¬ 
ge  ,  quand  on  le  reduit  en  forme ,  ne  fe 
cuit  point  bien  enfemble ,  &  apres  qu’on 
I’a  cuit ,  il  eft  &  demeure  tendre  & 
friable.  Au  contraire,  le  talc  qu’on  ap- 
pelle  d’or ,  Gold  -  talck ,  ne  vaut  rien 
du  tout  pour  les  creufets ,  parce  qu’il 
leur  donne  trop  de  fluidite  a  caufe  de 
la  matiere  ferrugineufe  qu’il  contient. 
L’argille  en  poids  egal  avec  cette  ef- 
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pece  de  rale  ,  a  fair  un  melange  qm 
s’eft  entierement  ecoule  ,  meme  a  une 
chaleur  ordinaire. 

Section  XII. 

L’alun  deplume  eft  dans  une  haute 
reputation  aupres  des  Chymiftes  &  des 
Phyficiens,  a  caufe  de  fa  folidite  au 
feu ;  mais  il  fautqu’on  fe  foit  trop  hate 
a  faire  une  regie  generale  de  ce  qui  lui 
arrive  au  feu  ordinaire  de  fufion.  Je 
trouve  dans  les  Auteurs  que  Ton  doit 
frotter  les  creufets  ordinal  res  par  de¬ 
dans  Sc  par  dehors  avec  de  Falun  de 
plume  dont  on  a  fait  une  pate  avec  du 
ve^rre  pile  &  de  Feau ,  Sc  qu’alors  ils 
pourront  relifter  plufieurs  annees  au 
feu  ;  mais  cela  n’a  aucun  fondement. 
Voici  les  epreuves  que  j’ai  faites  a  ce 
fujet. 

J’ai  fait  des  creufets  de  poids  egal 
d’argille  &  d’afun  de  plume  ,  mais  ils 
fe  font  affailfes  au  feu  ,  &  le  metal  s’en  • 
eft  ecoule ;  une  partie  d’argille  Sc  deux 
d’alun  de  plume  donnenc  a  la  verite 
un  produit  compade  8c  qui  fait  feu  , 
mais  il  n’a  pas  laifl'e  de  s’ecouler  com- 
me  en  ecume  a  un  feu  de  fufion  alfez 
modd'e , 
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modere ,  &  fans  avoir  rien  mis  afondre 
dedans.  Deux  parties  d’argille  avec  une 
d’alun  de  plume  refiftenc  a  la  verite 
un  peu  plus  long-temps ,  mais  a  la  fin 
elles  commencent  aufii  a  s’ecouler.  Une 
partie  d’argille  avec  trois  parties  d’alun 
de  plume  ,  donne  bien  une  mafie  en¬ 
core  plus  ferme  a  un  feu  modere,  &  qui 
rend  meme  des  etincelles ,  mais  a  la  fin 
elle  commence  auffi  a  fondre.  Ainfi 
c’efl:  avec  tres-peu  de  fondement  que 
tant  le  talc ,  que  I’alun  de  plume ,  ont 
ete  mis  au  rang  des  matieres  incom- 
buftibles ,  puifqu’au  contraire  fuivant 
leur  proportion  ils  mettent  d’autres 
corps  en  flux  avec  eux.  11  faudroit  done 
leur  donner  auparavant  un  meilleur 
fecours  par  I’addition  d’une  quantite 
d’argille  briilee ,  quand  on  veut  s’en  fer- 
vir  pour  faire  des  creufets. 

Au  refle  tout  ceci  doit  etre  entendu 
de  I’alun  de  plume  qu’on  nomme  mur 
o\x  flexible,  car  celui  qui  n’efl;  pas  mur 
manifefle  au  feu  une  ftrudure  confide- 
rablement  plus  compade  &  un  flux 
plus  ferre  ;  enforte  que  I’alun  mur  (8) 

(8)  Nous  ne  connoiffons  pas  en  France  ces 
degres  de  maturice  de  I’alun  de  plume ,  &  je 

Tome  IK  L 
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doic  contenir  cache  en  foi  un  peu  plus 
dequelque  fubftance  laline,  prop  re  a 
produire  la  fluidite.  En  efFet  une  partie 
d’argille  avec  deux  d’alun  de  plume 
non  mur ,  a  beaueoup  de  peine  a  fon- 
dre  ,  6c  foutient  bien  un  feu  violent : 
mais  lorfque  j’y  ai  fondu  du  verre  de 
plomb,  le  vaiJOfeau  s’efl  a  la  finaffailTe; 
cependant  les  pieces  en  etoient  fi  com¬ 
pares  ,  qu’elles  faifoient  feu  abondam- 
ment.  Au  contraire ,  deux  parties  d’ar¬ 
gille  avec  une  de  cet  alun  de  plume 
non  mur ,  refiflent  bien  plus  long-temps 
au  feu ,  6c  ne  s’afFailTent  pas  ainfi ,  le 
verre  de  plomb  y  etant  demeure  pen¬ 
dant  quelques  heures  ;  enforce  qu’il  eft 
aife  de  perfed;ionner  cette  compofi- 
tion. 

11  n’eft  point  non  plus  indiffrenc 
d’employer  de  I’alun  de  plume  reduic 
en  poudre  fine ,  6c  detrempe  avec  du 
blanc-d’oeuf  6c  de  I’eau ,  pour  en  gar- 


crois  que  les  aluns  que  M.  I’ott  regarderotc 
comme  moins  murs  ,  font  des  efpeces  d’alun 
qui  fpnt  toujours  telles  qu’on  les  trouve ,  fans 
etre  fujettes  a  mdrir  ,  quand  meme  on  les  edc 
plus  long-tjeijips  fur  leur  rochcr  ou  dans 
la  caniere. 
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tiir  interieurement  les  creufets  de  Hefle ; 
car  cette  armure  rend  afTurement  de 
tres-bons  fervices  quand  il  s’agic  de  tenir 
le  verre  de  plomblong^tempsenfufion, 
ce  verre  ayanc  befoin  d’un  iong  efpace 
de  temps  avant  que  de  venir  a  bout 
de  percer  cette  armure  en  la  rongeant. 
D’autres  recommandentpourle  meme 
effet  de  meler  des  parties  egales  d’alun 
de  plume  &  de  craie  avcc  du  blanc- 
d’oeuf ,  &  de  s’en  fervir  ainfi. 

Les  memes  chofes  conviennent  a  peu 
pres  a  la  pierre ponce,  quieftproduite 
par  I’alun  de  plume  (9).  Deux  parties 
d’argille  avec  une  de  pierre  ponce  fe 
.^ibnt  afFaiffees ,  &  il  s’y  eft  forme  un  ver- 
nis.  Au  contraire  ,  huit  onces  d’argille 
fraiche  &  autant  de  brulee  avec  une 
once  de  pierre  ponce,  donnent  une 
bonne  maffe ,  &  qui  a  la  folidite  necef*. 
faire  pour  faire  des  creufets  qui  out 
fort  bien  foutenu  le  fpath  fufible  mel^ 

(9)  Voici  une  arigine  de  la  pierre-ponce  que 
je  crois  nouvelle  ;  on  croit  que  cette  pierre  eft 
un  rdcrement  des  feux  des  voleans ,  qui  la  vo- 
milTent  avec  d’autres  matieres  fondues ;  &  je  ne 
ffais  comment  dans  I’etat  ou  on  nous  les  apporte 
on  pourroit  demontrer  que  ce  font  des  aluns  de 
plume  calcines, 
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avec  la  craie ,  mais  a  la  longue  ils  n’ont 
pu  refifter  au  verre  de  plomb  :  peut- 
ecre  que  c’efl  Textreme  pefanteur  de  ce 
verre  qui  leur  a  fait  le  plus  de  domma- 
ge ,  inconvenient  auquel  il  y  auroit.  en¬ 
core  efperance  de  pouvoir  remedier. 
Une  partie  d’argille  avec  deux  de  pier- 
re  ponce  fe  brule  auffi  d’une  ma- 
niere  fort  folide  ,  brunit  &  prend  par- 
tout  un  vernis ;  ceperidant  le  verre  de 
plomb  a  fait  une  feme  au  fond  du 
creufet ,  qui  s’eft  auffi  tanc  foit  peu 
affailfe,  ' 

La  Blende,  (  Plumbago  Jierilis,  ou 
Pfeudo  -  galena) ,  qu’on  met  auffi  au 
rang  des  chofes  imcombuflibles ,  prend 
de  la  difpofitionau  flux  dans  les  mafles 
qui  fervent  a  faire  des  creufets.  Com- 
me  j’avois  fousla  main  dfihPech-blen^ 
de,  {du plumbago couleur de poix) ,  jel’ai 
d’abord  brulee ,  &  enfuite  melee  avec 
quantite  egale  d’argille  ;  d’abord  en 
cuifant  le  creufet  pour  la  premiere  fois 
il  s’en  detacha  quelque  chofe  des  cotes 
vers  le  haut ,  &  quand  enfuite  j’y  voulus 
fondre  du  verre  de  plomb  ,  il  pafla 
bientot  au  travers,  &  fit  auffi  diverfes 
fences  au  creufet.  Une  partie  d’argille 
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avec  deux  de  la  meme  blende ,  fait  une 
made  done  il  ne  fe  detache  a  la  verite 
rien ,  comme  de  la  precedence ,  &  qui 
conferve  encore  aflez  bonne  apparence 
apres  avoir  ete  cuite  ;  le  creufet  s’eft 
pourtant  affailfe  quand  j’y  ai  fondu  du 
verre  de  plomb  ,  &  le  verre  s’efl 
ecoule; 

J’ai  aulTi  fait  des  elTais  fur  la  pierre 
bruneconnuefous  le  nom  de Magnejie,. 
&  j’ai  trouve  qu’elle  n’etoic  pas  propre 
a  I’ufage  defire.  En  effet ,  I’argille  &  la 
magnefie  en  poids  egal  fe  brulenc ,  & 
font  un  creufet  gris ,  qui  s’eft  enfuite 
entierement  ecoule  avec  le  plomb ,  & 
qui  par  confequent  eft  devenu  d’une 
extreme  fluidite.  Une  partie  d’argille 
avec  deux  de  magnefie  ,  s’ecaillent  au 
feu ,  &  leur  produit  brule  eft  aflez  ten- 
dre  pour  qu’on  puiflTe  encore  le  couper 
au  couteau. 

Je  n’ai  pas  voulu  negliger  I’emeril. 
J’ai  pris  une  partie  d’argille  avec  deux 
d’emeril  rouge  ;  cela  devient  folide  en 
cuifant ,  mais  d’un  brun  obfeur.  L’e- 
meril  noir ,  dans  la  meme  proportion  , 
prend  auffi  en  brulant  une  folidite  con- 
fiderable  ,  mak  la  couleur  en  eft  d’un 
L  iij 
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hrun  noiratre  ,  a  caufe  de  Tabondanter 
matiere  martiale  qui  s’y  trouve. 

Section  XIII. 

La  craie  d’Efpagne  &  fes  efpecesp 
la  Pierre  ollaire,le  Steatites  de  la  Chine, 
la  pierre  grade  deNorwege,  &c.  dont 
j’ai  parle  dans  mon  MemoiVe  particu- 
lier  fur  le  Steatites j  contenu  dans  le  pre- 
fent  Volume, ont  bien  des  avantages  par- 
ticuliers  pour  nos  vues,  puifque  deja 
par  elles-memes  routes  ces  matieres 
prennent  une  duretefi  extraordinaire  au 
feu.  C'e/I  pourquoi  M.  le  Dodeur 
Kramer  de  Vienne  a  deja  recomman- 
de  en  1741  ,  Commerc.  Litter,  No^ 
rimb.  ces  pierres  pour  la  fabrique  des 
creufets ,  comme  le  moyen  le  plus  pro- 
pre  a  tenir  long -temps  le  plomb  en 
fufion ,  &  comme  une  matiere  telle- 
ment  convenable  a  perfedionner  les 
creufets ,  qu’il  feroit  difficile  d’en  fubili- 
tuer  une  equivalente ;  &  je  foup^onne 
fort  que  c’eft  ce  que  M.  Henekel  a  eu 
principalement  en  vue  quand  il  a  dit, 
dans  fes  Notes  fur  Relpour :  »  Pour 
>3  decouvrir  des  terres  qui  n’eclatenc 
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35  poinc  au  feu,  &  en  faire  des  vaif- 
55  feaux  qui  en  particulier  ne  puiifent  pas,, 
35  ou  du  moi,ns  pas  fi  aifemenc  etre  ronges 
33  &  perces  par  le  verre  de  plomb ,  c’eft 
35  une  chofe  a  laquelie  on  doit  appor- 
35  ter  tous  les  foins  polUbles ;  j’en  dis 
33  autanc  des  pierres  qu’on  peuc  creufer 
33  6c  employer  en  guife  de  creufets ,  6c 
33  a  quoi  perfonne  que  je  fgache  n’a 
>3  encore  penfe.  Mais  on  ne  f9auroic  dd- 
33  couvrircette  propriete  dans  les  terres 
33  ou  pierres  par  la  feule  infpeftion ;  elle 
>3  ne  I'e  manifefte  que  par  plufieurs  ex- 
1>3  periences ,  6c  en  particulier  par  la  fd- 
33  paration  des  matiereS  etrangeres,  6t 
33  par  les  conapofitionscf. 

Par  la  reparation  des  matieres  etran¬ 
geres  ,  il  ne  fpauroic  avoir  en  vue 
autre  chofe  que  celle  que  j’ai  indi- 
quee  6c  recommandee  fi  fouvenc ,  6c 
qui  conlifte  a  degager  I’aj-gilledu  fable 
en  la  delayant.  Quoi  qu’il  en  foit ,  la 
grande  durete  que  tOutes  les  pierres  de 
cetce  efpece  acquierent  au  feu ,  fait  voir 
que  le  fond  n’en  confifte  pas  en  une  fira- 
pie  terre  argilleufe  ,  mais  qu’il  y  entre 
encore  quelqu’autre  matiere  d’un  ordre 
fingulier ,  qui  fait  que  ces  pierres  dans 
L  iv 
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la  pluparc  des  melanges  ou  elles  en- 
trenc  ,  augmencent  bien  la  durete  , 
mais  difpofent  aufTi  en  quelaue  forte  au 
flux,  ^  ont  en  meme  tei^s  du  pen¬ 
chant  a  eclater. 

La  methode  propofee  par  M.  Kra¬ 
mer  pour  faire  creufer  ces  pierres  en 
forme  de  creufet ,  &  s’enfervir  enfuite, 
eft  fujette  a  deux  difficultes  capitales ; 
Tune  ,  c’eft  qu’il  en  coute  beaucoup 
pour  fe  procurer  de  ces  pierres  en  gros 
morceaux  aufti  fouvent  qu’on  en  auroit 
Lefoin  ;  I’autre,  que  c’eft  un  travail 
long  &  penible  de  les  creufer ;  a  quoi 
il  Lut  ajouter  quelque  chofe  de  plus 
fort  encore,  c’eft  que  malgre  tout  cela 
les  creufets qu’on  en  fait,  prennent  fou¬ 
vent  des  femes  a  un  feu  rapide  6c  vio¬ 
lent.  J’avoue  pourtant  que  cela  ne  leur 
arrive  pas  a  routes  egalement ;  le  Jlea- 
tites  de  la  Chine ,  par  exemple ,  refifte 
beaucoup  fnfeux  que  celui  de  Bareuth 
6c  peut-etre  que  tous  ceux  de  I’Europe  ; 
mais  il  eft  aufti  d’une  fort  grande  rarete ; 
6c  quand  on  veut  executer  quelque 
chofe  avec  ceux  d’Europe  ,  je  crois 
qu’il  eft  tout*a-fait  convenable  de  com- 
meneer  par  les  revetir  d’une  armure 
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convenable  avant  que  de  les  mettre  en 
ceuvre  ,  enfuite  de  les  cuire. 

Commed’ailleursileft  beaucoup  plus 
aife  de  fe*procurer  de  petices  pieces  de 
cette  pierre  en  quantite ,  j’en  ai  pile ,  & 
en  ai  mele  avec  de  I’argille  en  differences 
manieres ,  ce  qui  m’a  donne  les  produits 
fui vanes.  De  I’argille  travaillee  avec 
poids  egal  de  craie  d’Efpagne ,  fait  un 
aflfez  beau  melange ,  mais  il  faut  com* 
mencer  par  fecher  la  maffe  fuflBfam- 
ment  &  aflTez  long-temps ;  apresquoi , 
en  la  cuifant ,  il  faut  donner  le  feu  au 
commencement  avec  beaucoup  de  len- 
teur ,  <5c  doux ,  autrement  il  s’en  deta- 
che  facilement  quelque  piece.  Deux 
parries  d’argille  avec  une  de  craie  d’Ef¬ 
pagne  one  auffi  de  la  difpofition  a 
eclater ,  &  quoique  ce  produit  ait  deja 
une  folidite  affez  con fider able  ,  il  a 
pourtant  trop  de  fluidite ,  &  il  s’eft  un 
peu  affaiffeau  feu.  Unepartie  d’argil¬ 
le  avec  deux  de  craie  d’Efpagne  fait 
une  compofition  tres-bonne,  folide  & 
d’ufage. 

J’ai  auffi  fait  entrer  de  I’argillebrulee 
dans  ce  melange  ,  en  mectant ,  par 
exemple,  desquantites  egales  d’argille 
L  V 
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fraiche ,  de  brulee,  &  de  craie  d’Efpa- 
gne ,  cela  fait  bien  une  maflTe  paflabler 
menc  bonne,  neanmoins  le  feu  y  fait  aife- 
ment  des  fentes ;  &  en  y  ajoutant  quel- 
que  chofe  de  flu ide,elle  s’affaiiTe  biencoc. 
Par  exemple,  deux  livres  d’argille  frai¬ 
che,  autant  de  brulee  &  quatre  onces  de- 
craie  d’Efpagne ,  donnent  un  melange 
paflablement  bon,  mais  qui  a  la  fin  fe 
courbe  au  feu  ,  &  une  plus  grande 
quantite  de  craie  augmente  fa  difpo- 
lition  a  entrer  en  flux.  Pareillemenc: 
une  livre  d’argille  fraiche ,  autant  de 
brulee  ,  une  demi-livre  de  craie  d’Ef¬ 
pagne  ,  &  quatre  onces  de  gypfe ,  fon£; 
un  melange  quirefifte  unpeupluslbng- 
temps  que  le  precedent ,  mais  a  la  fin  il 
fe  courbe  aulfi  au  feu ;  & ,  ce  qui  efl;  le 
principal,  la  pefanteur  des  metaux  quii 
font  dans  le  flux  le  plus  fort ,  &  celle 
des  verres,  y  caufent  finalement  des  fen^ 
tes. 

Ceft  pourquoi  il  vaut  mieux  y  faire 
une  addition  d’argille  brulee ,  ou  me- 
me  encore  mieux ,  ne  pas  mettre  la. 
craie  d’Efpagne  en  oeuvre  fans  I’avoir 
auparavant  bien  brulee,  apres  quoion 
la  pille  fort  menu.,  &  onla  mele  ainli: 


Man.  de  faire  des  Vaijfeaux  Chym.  2$  r 
avec  Targille  ;  par  exemple  ,  poids 
egal  d’argille  Sc  de  craie  d’Efpagne 
brulee,  Sc  pour  les  lier  par  une  matiere 
glucineufe ,  un  peu  de  terre  marciale  Sc 
de  plomb.  Le  melange  de  deux  parties 
d’argille  avec  trois  de  craie  d’Efpagne 
brulee ,  donne  deja  de  bons  creufets 
Sc  fort  folides ;  une  partie  d’argille  aulTi 
avec  deux  de  craie  d’Efpagne  brulee 
fait  encore  une  compoficion  d’une 
grande  folidite  ,  Sc  avec  csla  d’une  ex¬ 
treme  blancheur. 

Je  trouve  auffi  que  la  craie  d’Efpa- 
gne  crue  reulTit  adez  bien  avec  I’ar- 
gille  brulee ,  en  les  prenant  a  quantites 
egales  ;  leur  melange  devient  folide  > 
mais  comme  il  s’y  fait  aifement  des 
fentes ,  il  faut  y  remedier  par  quelque 
matiere  glutineufe  ,  ou  par  le  fecours 
d’une  armure.  Au  refte ,  quand  on  em- 
ploie  cette  compofition ,  ou  bien  celle 
de  deux  parties  de  craie  d’Efpagne  frai- 
che  avec  une  de  pipes  a  tabac  nettes 
qu’on  pile  Sc  qu’on  mele  exadement 
enfemble  pour  en  rev^tir  interieure- 
ment  des  creufets  ordinaires ,  cela  rend 
•aulTi  de  tres-bons  fervices. 

Je  trouve  que  la  compoEtion  fui- 
Lvj 
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vante  convient  affez  par  elle-meme  aux 
ereufets ;  fgavoir,  huic  parties  de  craie 
d’Efpagne  6c  autant  d’argille  brulee 
avec  une  partie  de  litharge ;  les  ereufets 
faits  de  ce  melange  deviennent  folides 
6c  d’un  beau  blanc.  J’ai  auffi  mele  en- 
femble  de  la  craie  d’Efpagne  6c  du  talc 
brule  en  poids  egaux ,  6c  les  ayant  bru- 
les ,  les  ereufets  qui  en  ont  ete  faits , 
avoient  beaueoup  de  folidite  6c  de 
blaneheur.  De  femblables  ereufets  de 
compofitions  blanches  font  ceux  qui 
conviennent  le  mieux  pour  la  prepara¬ 
tion  des  compohtions  de  pierres  artili- 
cielles  d’une  couleur  claire  luifante , 
qui  font  d’une  fufion  difficile.  Au 
contraire ,  les  efpeces  colorees  de  craie 
d’Efpagne ,  ou  de  pierre  ollaire ,  ne  va¬ 
lent  pas  grand’chofe  pour  les  ereufets 
a  caufe  de  leur  matiere  martiale.  Par 
exemple  ,  une  partie  d’argille  avec 
deux  d’une  femblable  efpece  jaune,  a 
fait  une  malle  qui  s’ell  bientot  ecou- 
lee. 

La  pierre  ferpentine  de  Saxe  ayant 
une  affinite  remarquable  avec  les  pre^ 
cedemes ,  e’eft  ici  le  lieu  d’en  faire  men- 
lion  ;  mais  comme  la  couleur  prouve 
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manifeftement  qu’elle  contient  plus  de 
matieres  metalliques  ou  ecrangeres , 
elle  en  a  d’autant  plus  de  difpofition  a 
entrer  en  flux ,  &  ne  vaut  pas  grand’- 
chofe  pour  la  preparation  des  pierres 
precieufes  artificielles  ,  qui  one  une 
couleur  claire.  Les  creufets  qu’on  fait 
en  creufanc  des  morceaux  entiers  de 
ferpentine ,  ont  le  defaut  d’eclater  aife- 
ment  au  feu ,  ou  du  moins  de  recevoir 
des  fentes ;  une  partie  encre  a  la  fin 
en  flux  d’elle-  meme  ,  a  plus  forte  rai> 
fon  quand  on  y  met  des  matieres  qui 
viennent  en  flux. 

J’ai  pris  done  principalement  de  la 
pierre  ferpentine  pilee  menue  pour'les 
eflais  fuivans ,  defquels  je  puis  dire  en 
general ,  que  quand  I’argille  predomi- 
ne  en  ces  melanges ,  le  verre  de  plomb 
ne  peut  gueres  y  caufer  aucun  domma- 
ge ,  &  il  n’y  a  d’autre  inconvenient 
que  la  difpofition  aux  fentes,  qu’on 
previendra  par  le  fecours  d’une  armure 
convenable.  De  I’argille  &  de  la  pierre 
ferpentine  ,  pilees  en  poids  egaux ,  fe 
cuifent  d’une  manierefolide ,  mais  ecla? 
tent  un  peu.  Deux  parties  d’argille  avec 
une  de  ferpentine  fe  cuifent  en  une 


malTe  folide,  qui  faic  feu  avec  force,, 
mais  qui  creve  prefqu’encore  plus  que 
k  precedente  :  quand  on  y  met  pour- 
tant  une  bonne  armure  d’une  partie 
d’argille  fraiche  avec  deux  d’argille 
grodiere  brulee ,  cela  la  rend  beacoup 
meilleure,  &  ellefoutient  affez  bien  le 
verre  de  plomb ,  comme  auffi  le  me¬ 
lange  de  Ipath  fufible  8c  de  craie. 

Une  partie  d’argille,  avec  deux  de 
lerpentine  ,  ont  eciate  d’elles  -  memes 
avec  force  ;  mais  avec  I’armure  prece¬ 
dente  elles  refiftent  paffablementj&fonc 
en  particulier  d’adez  bon  ufage  pour 
le  melange  dedpath  fufible  &  de  craie, 
Au  contraire  ,  quand  on  commence 
parcalciner  la  pierre  ferpentine,le me¬ 
lange  d’une  partie  d’argille  avec  deux 
de  Serpentine  calcinee ,  donne  une  malTe 
d’unefolidite  confiderable ,  6c  d’un  bon 
ufage.  J’ai  encore  faic  i’elTai  de  quelques 
aucres  compofitions  ;  par  exemple  , 
de^fix  parties  d’argille  fraiche ,  trois  de 
brulee  5c  trois  de  ferpentine  avec  une 
de  fpath  fufible;  ce  melange  eft  d’un 
aflez  bon  ufage  quand  il  a  et6  revetu. 
Huit  parties  d’argille  fraiche ,  une  a 
deux  de  fable  6c  autant  de  ferpentine 
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font  auffi  iin  bon  melange  fur  lequel  le 
verre  de  plomb  a  tres-peude  prile  ;  il 
faut  feulement  le  garancir  des  fences  par 
le  moyen  d’un  armure  convenable. 

La  Pierre  nephretique  de  Saxe  ap- 
proche  beaucoup  dans  fon  melange  de 
la  precedente  ,  &  la  principale  diffe¬ 
rence  qu’il  y  ait ,  c’eft  qu’elle  renferme 
plus  de  cuivre.  3’ai  fait  fur  elleles  effais 
fuivans. 

De  I’argille  &  de  la  pierre  nephreti¬ 
que  pilees  en  poids  egal ,  donnent  a  la 
verite  une  maffe  compade ,  mais  elle 
efl  pourtant  trop  difpofee  a  entrer  en 
flux  ,  &  elle  s’eft  affaiffee.  Unepartie 
d’argille  avec  deux  de  pierre  nephreti¬ 
que  refiflent  bien ,  &  ne s’affaiffent  pas, 
maisles  femes  gatentce  produit.  Deux 
parties  d’argille  &  une  de  pierre  nephre* 
tique  commencent  deja  a  prendre  flux ; 
mais  fi  I’on  calcine  auparavant  la  pierre 
nephretique  ,  la  chofe  reuflit  mieux. 
En  eftet  ,  deux  parties  de  cetce  pierre 

calcinee  avec  une  d’argille  ,  fe  foutien- 

nent  bien ,  apres  avoir  ete  cuites  con- 
venablemenc ;  il  en  refulte  une  mal^ 
folide  ,  mais  la  couleur  en  efl  tout-a- 
feit.brune ,  &  ne  vaut  rien  par  confer 
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quent  pour  les  flux  clairs.  Enfin  la  craie 
d’Efpagne  ,  avec  poids  egal  de  pierre 
nephrecique  ,  fe  foutient>  a  la  verice 
au  feu  ,  mais  apres  avoir  ete  brulee  , 
elleefl  un  peutendre ;  defaut  auquel  il 
y  auroit  pourtant  moyen  de  remedier. 

M.  Broemel ,  dans  fa  Mineralogia 
Suecana,  a  recommande  particuliere- 
menc  le  tripoli  pour  les  creufets  ;  mais 
les  elpeces  qu’on  emploie  ici  ne  rem- 
pliifent  pas  cette  idee  avanrageufe.  En 
effec ,  une  partie  d’argille  &  deux  de 
tripoli  deviennenc  a  la  verite  dures  & 
folides  en  les  brulant ,  mais  elles  s’af- 
failfent  pourtant  a  un  feu  violent.  Un 
autre  forte  de  tripoli  qu’on  trouve  en 
Prufle, employee  dans  la  meme  propor¬ 
tion  avec  I’argille  ,  ^’efl:  entierement 
ecoulee ;  il  en  a  ete  de  meme  du  me¬ 
lange  du  tripoli  avec  poids  egal  de 
creulets  piles  menu  ,  enforce  que  cette 
matiere  eft  tres-peu  convenable  pour 
les  creulets ,  quoiqu’elle  puifle  etre  em¬ 
ployee  utilement  a  d’autres  ulages.  Si 
Ton  veut  pourtant  la  mettre  a  celuUa, 
il  fauc  la  bruler  auparavant ,  ou  la  me- 
ler  avec  de  I’argille  brulee  ^ 
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Section  XIV. 

Le  plomb  a  ecrire,  ou  crayon,  qu’on 
appelle  en  Allemand  IVaJftr-bley  ,  ou 
Reijpbley  ,  entre  dans  le  nombre  des 
ingrediens  qui  ont  ete  mis  en  oeuvre 
jufqu’ici  pour  la  fabrique  des  creufets. 
J’ai  deja  dit  quelque  chofe  la-delTus 
dans  une  DilTertation  parciculiere  qu’on 
trouve  au  commencement  de  ce  V o- 
lume. 

Ces  creufets  noirs  connus  fous  le  nom 
d’Ypfe ,  ou  de  Pajfau  ,  qu’ils  tirent  du 
lieu  oil  on  les  fait ,  font  principalement 
de  cette  matiere ;  Sc  leur  quancite  eft  ft 
grande ,  qu’on  en  tranfporte  par  toute 
TEurope.  Jufqu’a  prefent  ces  creufets 
fe  font  fait  reconnoitre  par  des  preuves 
luffifantes  pour  etre  beaucoup  prefera¬ 
bles  a  ceux  de  Heffe  dans  la  fufion  des 
metaux  ;  c’eft  pourquoi  on  ne  celfe  de 
s’en  fervir  aux  monnoies ,  chez  les  Or- 
fevres,  &  routes  fortes  de  Fondeurs, 
pour  fondre  des  metaux,  pour  enfaire 
des  melanges ,  pour  lesfoufrer ,  Sc  aufft 
pour  le  regule  d’antimoine. 

Cependant  ils  ont  le  defaut  de  ne 
pouvoir  contenir  aucuns  fels  ,  qui ,  a 
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caufedeleur  porofite,  paflint  d’abord 
au  travers ,  &  fi  parfaitement ,  qu’il  n’en 
lefte  aucune  trace.  Les  verresde  plomb 
en  Hux  les  penetrent  auffi  bfentot ;  & 
quant  aux  verres  qui  ont  un  flux  ferre  . 
quand  ils  doivent  conferver  une  couleur 
Claire  ou  tranfparente ,  ces  creufets  la 
eur  otent  &  les  rendent  obfcurs  & 
aids.  Lorfqu’on  veut  aufli  y  cuire  de 
lafineporcelaine,  elle  en  refoit  ordi- 
nairement  une  couleur  qui  lui  6te  fa 
beau'e.  Ajoutez  que  tous  les  vailTeaux 
dans  la  preparation  defquels  entre  le 
crayon  a  ectire  en  grande  quantite ,  ne 
deviennent  jamais  bien  folides  en  les 
cuilant ;  ils  demeurent  au  contraire  ten- 
“res  &  fragiles ,  &  fe  lailTent  couper  au 
couteau  ,  m^me  quand  ils  ont  eu  un 
feu  violent ;  defaut  qui  donne  lieu  n&n-‘ 
mmns  a  des  ufages  tres- commodes  . 
puifqu  on  peut  fe  fervir  de  ces  grands 

cieu  ers  ccoupesenfapondefburneaus 

portatifs. 


On  les  eroploie  fans  les  brdler ,  pour, 
vu  leulement  qu’on  les  ait  bien  fait  fe- 
cner ;  ils  font  pour  I’ordinaire  plus  tena- 
ces,  &  ont  beaucoup  moins  de  difpo- 
iition  a  eclater  que  les  creufets  de  Hefc, 
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aux quels  cela  arrive  fort  aifement ,  fur- 
tout  lorfqu’ils  font  grands  ^  &  qui  refif- 
tent  rarement  plus  d’une  fois  a  un  ou- 
vrage  qui  demande  un  feu  vif ;  au  lieu 
que  ceux  dont  il  s’agit  ici  ,  fi  Ion  s  en 
fert  avec  les  precautions  convenables, 
peuvent  durer  long- temps ,  &  etre  em¬ 
ployes  avec  surete.  ^ 

On  pretend  que  Glauber  a  laille 
comme  un  fecret  particulier  pour  la 
compofition  des  creufets  ,  le  melange 
de  quatre  parties  d’argille  avec  one  de 
crayon  noir.  j’en  ai  fait  leflai  ;  cela 
devient  en  effet  palfablement  (blide  en 
le  cuifant ;  mais  les  creufets  ainfi  faits 
eclatent  aifement,  ou  du  tr^oins regoi- 
vent  des  fentes  ,  enforte  qu’il  faut  les 
manier  avec  precaution.  Ils  deviennenc 
auffi  tout  bruns  apres  avoir  ete  cuits ; 
on  peut  en  faire  un  alfez  bon  ufage. 

L’argille  avec  poids  egal  de  crayon 
noir  ,  fe  foutient  bien  au  feu  ;  mais 
ce  melange  n’eft  pas  auffifolide  que  le 

precedent,  6c  refte  unpeu  fragile. Urie 

partie  d’argille  avec  deux  parties  de 
crayon  noir  refifte  bien  aufli  a  la  fufion , 
mais  ne  laiffe  pas  d’etre  un  peu  plus 
tendre  que  la  compofition  precedente,. 
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Deux  parties  d*argille  fraiche,  quatre 

in.  "I’  ^  molybdena  , 

lonc  une  bonne  compofition  pour  les 
creufecs  qui  refirte  au  feu ,  &  dont  la 
couleur  devient  brune.  De  I’argiUe  frai* 
che  ,  de  I’argille  brule'e  ,  Sc  du  mo- 
lybdena  en  poids  egal ,  font  auffi  des 
creulets  bruns  d’une  grande  folidite  • 
mais  largille  ,  la  pierre- ponce  Sc  le 

molybdena  en  poids  egal.  emrenten 

nux  &  fe  font  entierement  &oules  en 
une  fonte  brune  ,  ce  a  quoi  on  ne  fe 
lerojc  pas  actendu. 

Quand  on  veut  empecber  cette  ef- 
pece  de  creufets  d’etre  tendres,  ce  qui 
leur  vient  du  crayon  noir  ,  on  peut 
y  ajonter  un  peu  de  cbaux  de  plomb, 
ai  ait  es  elTais  dans  les  proportions 
juiyantes.  Quatre  parties  d’argille  & 
hmt  de  ce  crayon  ,  avec  une  de  li^ 
tharge ,  font  un  melange  qui  fe  fou- 
tient  bien  au  feu,  &  devient  d’un  brun 
^  rulant ,  mais  qui ,  lorfqu’on 
le  caffe  paroit  encore  un  peu  tendre. 
bipour  la  meme  proportion  on  prend 
deux  pities  de  litharge  ,  la  malfe  re- 
Me  aufo-bien  ,  mais  elle  eft  encore 
tendre.  Quatre  parties  d’argille  Sc  fix 
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de  crayon  noir  ,  avec  deux  de  lithar¬ 
ge  ,  fe  foutiennent  bien  ,  mais  de- 
meurent  auffi  tendres.  II  en  efl  a  peu 
pres  de  meme  de  quaere  parties  d’ar^ 
gille,  &  d  autant  de  molybdena,  avec 
une  partie  de  litharge.  Au  contraire  , 
quatre  parties  d’argille  ,  dc  deux  de 
ce  crayon  ,  avec  une  partie  de  lithar¬ 
ge  ,  acquierent  une  durete  &  une  foli- 
dite  confiderables  ;  &  ainfi  I’on  peut 
dans  les  proportions  precedentes  aug- 
menter  la  dofe  de  la  litharge ,  ou  bien 
a^outer  aufli  du  caput  mortuum  de  vi¬ 
triol  ,  ou  du  mache-fer.  Alors  on  em- 
ploie  I’argille  &  le  caput  mortuum  de 
vitriol  avec  le  crayon  noir ,  comme  un 
lut  pour  les  vaifleaux  de  fer  ,  les  chau- 
dierp ,  les  creufets  &  les  retortes. 

Si  pourtant  on  yeut  encore  les  met- 
tre  plus  a  I’abri  desfentes,  il  eft  a  pro- 
pos  d’emplpyer  plus  de  molyddena 
que  d’argille ,  &  dene  faire  entrer  dans 
le  melanp  ni  fable  ni  verre.  Les  me¬ 
langes  oil  I’on  met  des  cailloux  one 
coutume  d’etre  plus  caftans par  exem- 
ple ,  poids  egal  de  cailloux  &  de  crayon 
noir  ,  avec  autant  d’argille  qu’il  eft 
neceftaire  ;  ou  bien  quatre  parties  de 
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fable  ,  aucant  de  crayon  noir  ,  & 
deux  de  mache  -  fer  avec  une  portion 
fuffifante  d’argille.  On  peut  auffi  tirer 
parti  des  vieux  creufets  noirs  brifes ,  en 
les  pulverifant ,  &  en  les  melant  dans 
quelque  nouvelle  compofition  ou  ar- 
mure.  Ces  melanges  rendent  des  fervi- 
ces  excellens  en  qualite  d’armures  , 
quand  I’interieur  du  creufet  eft  d’une 
compofition  compare  &  folide  ;  car 
en  le  revetant  d’une  femblable  armure, 
il  en  dure  davantage, 

Les  charbons  ferviront  de  conclufion 
a  ces  recherches ;  &  ce  qui  nous  donne 
lieu  d’en  parler,  c’eftlaremarque  veri¬ 
table  &  fortimportante,  que  des  char¬ 
bons  ,  dans  un  creufet  bien  ferme ,  peu- 
vent  refifter  ,  fans  fe  confumer  ,  ni 
meme  s’alterer,  au  feu  le  plus  long  &  le 
plus  violent.  Glauber  eft  le  premier  qui 
ait  avance  que  des  creufets  de  bonne 
argille  &  de  pouffiere  de  charbon  bat- 
tus  dans  des  formes ,  peuvent  foutenir 
des  annees  entieres  le  plomb  &  d’autres 
metaux  en  fufion  ;  &  il  ajoute  ailleurs 
que  des  creufets  de  terre  grafle  m^ee 
avec  de  la  poulfiere  de  charbon  battu 
dans  des  formes  de  cuivre ,  fervent  aux 
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longues  fufioiiS  du  regule  d’antimoine 
Sc  du  cuivre ,  pour  les  degager  de  i’or 
Sc  de  I’argenc  par  le  moyen  du  falpe- 
tre.  Mais  il  promet  crop  :  j’ai  fait  de 
femblables  creufets  d’argilledc  depouf- 
fiere  de  charbon  ;  des  la  premiere  fois 
qu  ils  one  ece  brules ,  ils  fe  lone  un  peu 
affaifles ,  Sc  fort  rellerres.  Ils  foutien- 
nent  bien  le  verre  de  plomb  au  feu  un 
certain  temps,  mais  a  la  fin'il  les 
perce. 

Deuxgobeletsd’argille,  un  gobelet 
de  poulfiere  de  briques.  Sc  un  define 
poufiiere  de  charbon ,  reduits  en  malfe 
avecdela  bierre,  S^  battus  enfuiteen 
creufets  dans  des  formes ,  font  une  com- 
pofition  a  peu  pres  pareillea  la  prece¬ 
dence.  Au  refte  quand  on  creufe  un 
charbon  folide ,  Sc  qu’on  I’enduit  exte- 
rieurement  de  terre  gralfeavec  de  I’eau 
de  fel ,  cela  foutient  pendant  un  temps 
mediocre  le  verre  de  plomb. 

C’efi;  aufii  un  joli  tour  de  main  de 
bien  enduire  incerieurement  des  creu- 
fecs  noirs  avec  une  pace  de  poufiiere  de 
charbon ,  d’y  mettre  enfuite  de  la  chaux 
metallique,  comme  de  la  cendre  d'e- 
tain ,  &;c.  enveloppee  dans  un  papier. 
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d’entaffer  defTus  de  la  poufTiere  de  char- 
bon  bien  prefTee,  enfuite  de  bien  lucer 
le  creufet  ,  afin  que  lair  ne  puiffe  pas 
confumer  les  charbons;  quand  le  tout 
eft  bien  feche ,  alors  dans  le  feu  la  cen- 
dre  d’etain  fera  reduite ,  &  un  tel  creu> 
fet  foutient  tres  -  long -temps  tons  les 
metaux  en  flux  dc  fans  perte. 
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ViK  DISSERTATION. 


Recherches  fur  I e  melaitge  de  r^cide  du 
Vitriol  avec  le  Salmiac  ,  Or  fur 
hs  produits  qui  en  refultent. 


Section  I. 

Le  melange  done  je  vais  faire  le  fu- 
jet  de  ce  Memoire  ,  n’ed  point 
encieremenc  inconnu  parrai  ceux  dpnt 
la  Chymie  a  traite  jufqu’ici  ;  on  en 
trouve  gk  &  la  des  traces  &  des  elFais 
dans  Glauber,  Becker,  Kunckel,  Scalh, 
Sc  d’autres  Auteurs ;  cependanc  comme 
aucun  d  eux  n’a  fait  des  recherches 
exades  fur  ce  fujec ,  j’ai  cru  qu’il  meri- 
toic  queje  I’examinaO'e  d’une  maniere 
fuivie  ,  &  que  je  rendilTe  compte  de 
mon  travail. 

11  ne  me  paroit  pas  n^ceffaire  d’in- 
lifter  long-temps  a  faire  connoitre  que 
les  matieres  quej’ai  en  vue,  font  le  fe 
Tome  IV,  M 
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ammoniac  qui  nous  vienc  d’Egypte ,  & 
I’huile  de  vitriol.  Neanmoins  les  pro* 
duits  qui  en  refultenc  ,  ne  laiflent  pas 
de  diftercr  entr’eux  ;  en  partie  fuivanc 
quece  melange  fe  fait  fans  eau,  ouavec 
de  I’eau  ;  en  partie  enfin  eu  egard  aux 
vaiflTeaux  qu’on  emploie ,  en  faifant  la 
diftillation  dans  un  alambic  ,  ou  dans 
une  retorte.  Ceft  de  la  que  naifient  les 
diverfes  proprietes  des  produits  en  quef- 

Le  premier  phenomene  qui  tombe 
fous  les  yeux  dans  tout  le  melange  de 
I’huile  de  vitriol  avec  le  fel  ammoniac 
pulverife  ,  c’eft  une  forte  ebullition  , 
des.bulles  en  abundance,  &  la  vapeur 
corrofive  qui  en  exhale  ^ufli-tot.  Cette 
ebullition  n'a  point  d’autre  caufe  quc 
I’aftion  &  la  read^on  de  I’acide  vitrio- 
lique  contre  le  fel  urineux  qui  txifle 
dans  le  fel  ammoniac;  car  I’acide  du 
fel  commun  qui  §3  trouve  aufficontenu 
dans  le  fel  ammoniac  n’exerce  aucune 
readlion  femblable  contre  I’huile  de  vi¬ 
triol  ,  &  n’excite  point  d'ecume.  Au 
rede  cette  ebullition  eft  extremement 
forte  ,  au  point  que  fi  Ton  ne  verfoit 
pas  fort  lentement  &  par  reprifes  I’huile 
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3e  vitriol  fur  le  fel,  une  portion  tres- 
mediocre  decelui-^ci  pourroit  ferepan- 
dre  par-delTus  un  aflez  grand  yerre. 
Les  bulles  qui  fe  forment  on  meme 
temps  ont  tant  de  force  ,  qu’elles  fe- 
roient  bien  eclater  un  vaifieau  tropfor- 
tement  bouche  ,  &  la  vapeur  qui  s’e- 
leve  a  une  odeur  fenfible  d’efprit  cor- 
rofif  de  fel  commun. 

Quoique  pendant  cette  readion  il  y 
ait  un  mouvement  intdieur  des  plus 
violens  dans  ce  melange  ,  6c  que  fui- 
vant  les  principes  d’une  Pbyfique  fu- 
perficielie,  on  dut  conjedurer  qu’il  en 
refulte  de  la  chaleur  6c  un  ecbaulTe- 
ment  ,  c’eft  pourtant  tout  le  contraire 
qui  arrive,  6c  tant  que  cette  readion  a 
lieu ,  on  remarque  plutdt  un  froid  fen¬ 
fible  ,  6c  qui  eft  d’autant  plus  fort ,  ft 
i’acide  du  vitriol  pefe  le  double  du 
poids  du  fel  ammoniac ,  ou  meme  da- 
vantage. 

Cela  detruit  entierement  I’opinion 
de  ces  Phyficiens  qui  eftiment  que 
tout  mouvement  intdieur  violent  doit 
produire  une  chaleur  fenftble ;  car  cette 
efpece  de  mouvement  eft  ici  dans  la 
plus  grande  force  ,  6c  cependant  il  fe 
Tome  IV*  *  M  ij 
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trouve  accompagne  d’an  froid  remark 
quable, 

Sa  principale  caufe  vient  de  I’a^lion  , 
de  la  fubcilifacion  ,  6c  de  la  liaifon  da 
fel  urineux  dans  le  fel  ammoniac ,  com- 
mele  prouventles  Experiences  qui  one 
donne  lieu  a  Kunckel  de  I’obferver  ; 
par  exemple ,  la  froideur  fenfible  que 
le  fel  urineux  excite  deja  dans  I’eau  ,  a 
quoi  concourent  les  petites  parcicules 
d’air  qui  font  en  mouvement ,  5c  quife 
fubtilifent  dans  I’ailion  ;  ou  ce  qui  a 
lieu  a  regard  de  I’efpric  ethere  de  Fro- 
benius ,  qui  eft  d’ailleurs  une  des  ma- 
tieres  les  plus  inflammables ,  mais  qui 
ne  laiflTe  pas  decauferquelque  froid  fur 
la  main ,  6c  qui  rafraichic  meme  d’une 
maniere  fenfible  ,  quand  on  le  prend 
interieuremenc  ( i ) . 


(i)  Le  fait  obferv^  corame  on  voic  des  long- 
temps  ,  a  ete  conflate  par  M.  Baume  ,  &  la 
caufe  a  ete  decouverte  par  MM.  Cullen  &  Bau¬ 
me  chacun  de  leur  cote  a  peu  pres  dans  le 
meme  temps ;  c’ell  I’evaporation  de  Tether  qui 
occaflonne  le  froid.  Mais  il  en  eft  tout  autre- 
ment  de  celle  qui  refroidit  le  melange  du 
(el  ammoniac  avec  Thuile  de  vitriol ;  il  ne  s’^- 
vapore  rien ,  ou  du  moins  cette  evaporation 
n’eft  pas  li  fenfible  ,  quoique  fon  froid  le  fok 
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Mais  quarid  on  ajoute  a  nocre  me¬ 
lange,  oil  feulement  a  I’huile  de  vitriol 
qui  y  eft  employee  ,  de  I  eau  la  plus 
froide  ,  aulfi  -  cot  il  naic  une  chaleur 
touc-a  fait  remarquable,  &qui  vajuf- 
q.u’a  rincalefcence,  parce  que  I’eau  atta* 
que  beaucoup  plus  I’acide  concentre  du 
vitriol ,  <5c  y  produit  une  autre  forte  de 
mouvement  (2). 

Pendant  cette  reat^ion  ,  I’acide  du 
vitriol  s’unit  avec  le  fel  volatil  urineux 
du  fel  ammoniac ,  &  le  degage  du  fel 
common  ,  auquel  il  etoit  au paravane 
lie,  enforteque  celui-cis’en fepare  ,  en 
fe  diffipant  comme  une  vapeur  ;  & 
quand'on  augmente  le  mouvement  en 
y  appliquapt  quelque  chaleur ,  il  monte 
cnTair,  ouentredans  le  recipient,  & 


beaucoup.  L’hypothefe  de  M.  Pott  tient  furi*u- 
fcment  a  la  M^taphyfique.  V-  cequ’en  a  ditM, 
Geoffrey  ,  Mem.  de  I’Acad,  ann.  1700. 

(2)  On  eft  encore  reduit  a  ces  termes  barbaresr 
de  pardcules  frigorifiques  tz  particules  ignees  , 
pour  expliquer  le  froid  ou  le  chaud  caufes  par 
ies  melanges.  Le  mouvement  d’expanfion  ou 
d’evaporation  etant  la  caufe  fenfible  du  froid 
dans  certains  cas  ,  le  mouvement  contraire  , 
celui  ou  toutes  les  parties  d’un  mixte  font  mues 
fans  pouvoir  etre  dvaporees  ,  ne  feroit-il  pas  la 
©aufe  fenfible  de  la  chaleur  ? 

M  iij 
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s’y  ralTemble  en  efpric  de  felconcentrej, 
&  il  demeure  ce  que  Ton  appelle  Sal 
armoniacum  fecretum  Glauberianum  , 
qui  ef!  produic  par  I’anion  de  I’huilede 
vitriol  avec  kfcl  urineux.  L’un  &  I’au- 
tre  merice  que  nous  ydonnions  une  at¬ 
tention  plus  particuliere. 

S  E  C  T  I  O  'N  II. 

Relacivement  a  tcus  les  deux  ,  on 
peut  varier  les  proportions  des  ingre- 
diens ;  il  en  refulte  de  la  diverfite  dans 
les  produits ,  mais  ellen’eftqu’acciden- 
telle  ,  &  il  demeure  toujours  entr’eux 
une  cojiformice  ,  quant  a  I’effence.  Si 
Ton  prend  ,  par  exemple  ,  du  fel  am¬ 
moniac  bien  net  &  pulverife ,  &  qu’on 
verfe  dediis  de  I’huile  de  vitriol  par  une 
cornue  tubulee,  ou  par  un  chapiteau 
dont  le  bouchon  ferme  exaftement ; 
qu’enfuite  on  bouche  bien  le  petit 
tuyau ,  &  qu’on  precede  a  la  diftilla- 
tion  dans  un  recipient  fpacieux ,  alors 
Fefprit  de  fel  fiimant  le  plus  concentre 
diftille. 

Cette  methode  eft  utile  ,  fur-tout 
quand  on  fe  propofe  de  bien  obferver 
certaines  fubtilifations  ou  feparations  de 
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loutes  fortes  de  metaux ,  ou  folutiotrs 
xninerales,  ou  qu’on  cravaille  fur  le  vi¬ 
triol,  pour  difpofer  I’aciie  du  fel  com- 
rnun ,  qui  fans  le  fccours  de  I’eau  fe  ma- 
nifefle  ious  la  forme d’une  vapeur  fub- 
tiler  res  forte,  a  produire  dans  les  corps 
une  alteration  plus  grande,  ou  une  re¬ 
paration  p  us  rxadle  que  n’en  peutdon- 
ner  I'efprit  de  fel  fait  av«c  addition  de 
Teau  ,  quelque  exadement  qu’on  le 
concentre  enluite. 

Mais  des  qu’on  met  beaucoup  oa 
peu  d’eau  dans  le  melange,  on  obtient 
un  efprit  de  fel  ordinaire  ,  plus  fort  ou 
foible ,  fuivant  les  diverles  proportions 
de  I’eau  ,  &  qui  n’eft  pas  quelquefois 
bien  epure ,  a  caufe  d’une  certainequan- 
tite  d’acide  vitriolique  qui  y  refte  (3). 
Par  exemple ,  une  partie  de  fel  ammo¬ 
niac  pulverife  dant  mile  dans  une  re- 
torte,fi  I’ony  verfe  d’abord  une  quantite 
mediocre  d’eau  ,  &  enfuite  par  reprifes 
deux  parties  d’huile  de  vitriol,  cemer 
lange  entre  en  effervefcence  avec  une 
vapeur  chaude  corrofive  ;  &  dans  la 

(3)  Ou  plutoc  qui  devient  affez  volaril  a  I’ai- 
de  de  I’eau  pour  diftiller  au  meme  degre  de 
ckaleuE  que  I’acide  matin. 

Miv 
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diftillacion  qu’on  feitenfuite ,  refprit  de 
fei  monte  le  premier  fans  aucune  va- 
peur  fenfible  ;  mais  vers  la  fin  on  voic 
s’elever  des  vapeurs  blanches  (4)  ,  qui 
font  une  marque  que  I’huile  de  vitriol 
ftirabondante  dans  cette  proportion  s’e- 
leve  aufli  ,  &  il  enpaffe  enfuice  un  peu. 

Lefpric  de  fel  qui  s’efl;  echappe  le 
premier  a  aufli  une  force  odeurde  fou- 
fre ,  parce  que  queLques  parties  de  I’in- 
fammablc  du  fel  urineux  fe  trouvane 
jointes  avec  d’autres  parties  fubtilifees 
d  acide  de  vitriol ,  ont  engendre  un  ef- 
pric  fulfureux  volatil.  Que  cec  efprit  de 
fel  fe  fok  charge  en  meme  temps  d’un 
acide  vitriohque  groflier ,  c’efl  ce  qui 
paroic ,  en  ce  qu’ii  precipice  la  folution 
de  fel  ammoniac  fixe ,  tandis  que  I’a- 
cide  vitriolique  s’attache  a  la  terre  de 
chaux ,  ce  que^  ne  fait  aucun  efprit  da 
fel  pur,  pas  meme  I’efprit  de  nitre,  ni 
aucun  acide  des  vegetaux.  Pafeille- 
nient ,  quand  on  diflout  du  fer  ou  du 


(^4)  En  cecas  I’efprit  defelde  Glauber  meme 
rc6lifie  fur  du  fel  marin  feroit  tres-impur ,  car 
il  palTe  fous  la  forme  de  vapeurs  blanches.  Ce- 
pendant  aucun  Chymifte  ne  douce  de  la  pureca 
de  cette  efpece  d*acide. 
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cuivre  dans  de  TeCpric  de  fel  ainfi  me¬ 
lange  ,  &  qu’enfuice  on  laifle  repofer  la 
folution  alfez  long-temps  ,  I’acide  du 
vitriol  fe  degage  infenfiblement  de  I’ef- 
prit  de  fel ,  &  fe  joignant  aux  metaux , 
forme  avec  eux  ua  vitriol qui  cryftallife 
au  fond.  Au  contraire  fi  notre  diftilla- 
tion  fe  fait  dans  un  alambic  avec  un 
chapiteau ,  qu’on  lui  donne  un  feu  qui 
ne  foit  pas  trop  fort ,  6c  qu’on  n’entre- 
tienne  pas  long-temps ,  alors  I’efprit  de 
fel  devient  un  peu  plus  pur,  &  I’acide 
du  vitriol  ne  peut  pas  monter  fi  haut  a 
caufe  de  fa  pefanteur. 

Au  bas  dans  I’alambic  ou  dans  la 
letorte  ,  demeure  le  Sal  armoniacum 
fecretum  ,  fous  la  forme  d’un  fel  eva- 
pore ;  cependant  il  refille  alfez  bien  au 
feu ,  parce  qu’il  y  a  de  I’aeide  vitrioli- 
que  furabondant  qui  s’y  ell  joint ,  d’ou 
vient  qu’il  attira  bientot  de  I’air  I’hu- 
midite  qui  s’y  trouve. 

Van-Helmont  doit  avoir  eu  dans 
Videe  cette  proportion  de  deux  parties 
d’huile  de  vitriol  avec  uno  de  fel  am¬ 
moniac  ,  lorfqu’ii  dit  quelque  part  ; 
»  On  peut  tellement  fixerl’acide  vitrio- 

Uque  par  le  fel  ammoniac,  que  I’un  & 
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35 1’autre  foutient  prefquela  fufioncc.  Ce- 
n’efl:  pourtant  pas  une  fixation  propre- 
ment  dice  ,  ou  complete  ,  mais  feule- 
ment  en  quelque  forte ,  &  eu  egard  a 
ce  qui  arrive  aux  autres  proportions: 
comme  on  le  voit  en  ce  que  lorfqu’on 
la  traite  dans  une  retorte  a  un  feu  vio¬ 
lent  &  de  duree  ,  tout  diftille  a  la  fin 
mais  pourtant  pour  la  plupart  en  for¬ 
me  fluide  ,  enforce  qu’on  ne  fyauroit 
appercevoir  beaucoup  de  fublime  fee  : 
ce  qu’il  faut  encore  attribuer  a  I’exces: 
de  poids  de  I’huile  de  vitriol.  II  arrive 
au  refle  fouvent  que  la  retorte  eclate 
en  cette  rencontre.  II  n’y  a  done  pas 
grand  fonds  a  faire  fur  cette  proportion 
de  deux  parties  d’huile  de  vitriol  avec 
une  defel  ammoniac  ,  en  tant  qu’on  fe^ 
propofe  d’obtenir  par  ce  moyen  un  efprit 
defel  pur,  &  un  Sal  ammoniacum  ft- 
crerwm, fee  &  parfaitement  fatuie ;  mais 
elle  eft  au  contraire  d’autant  meilleure^  , 
lorfqu’on  a  deftein.  d’entretenir  en  flux 
pendant  un  temps  aflez  confidcrable 
des  corps  metalliques  ou  mineraux  , 
afin  que  f acide  vitriolique  puifle  y  ope- 
rer  plus  long  temps-peudant  la  chaleuxi 
ardente., 
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Si  Ton  prend  au  contraire  des  parties 
egales  d’huile  de  vitriol  &  de  fei  am¬ 
moniac  ,  ce  qui  eft  la  proportion  re- 
eommandee  par  Kunckel ,  &  qu’on  les 
mele  fans  eau  ,  le  meme  Auteur  dans 
fon  Labor  at,  Chym.  remarque  que 
quand  le  chapiteau  auroit  un  tuyau  de 
vingt  aunes  de  longueur ,  il  ne  laiiTeroic 
pas  d’en  fortir  fans  interruption  une  va- 
peur  qui  ne  peut  etre  arretee ,  &  a  la- 
quelle  on  ne  pourroit  reftfter  ;  c'eft 
pourc/uoi  il  indique  comme  une  pre* 
caution  abfolument  neceftaire  de  dif- 
foudre  premierement  le  fel  ammoniac 
dans  I’eau ,  &  apres  le  melange  de  com- 
mencer  a  diftiller  le  phlegme  a  un  feij, 
doux  par  la  cucurbite  ,  &  enfuite  de 
proceder  a  part  dans  une  retorte  a  la 
diftillation  du  fort  efprit  acide ,  qu’il 
nomme  Huile ;  mais  quand  on  a  fous 
la  main  des  retortes ,  ou  des  chapiteaux 
fubules  ,  &  que  dans  le  melange  on 
prend  tout  le  temps  neceftaire ,  on  peut 
fens  aucune  addition  d’eau  retirer  cet 
efprit  penetrant,  fur-tout  quand  on  f^ait 
l’:appliquer  a  d’autres  travaux, 

Mais  ft  I’on  n’a  pas  befoin  d’un  efprit 
wporeux  aufti  concentre,  j’eftime  qu’aii 
M  vj 
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lieu  de  dilToudre  comme  Kunckel  1^' 
fel  ammoniac  tout  entier  dans  I’eau  ,  ce 
qui  rend  I’efprit  fort  phlegmatique ,  & 
oblige  a  ledephlegmer  enfuite  par  une 
operation  feparee>  il  eft  plus  a  propos 
de  mettre  ce  fel  pulverife  dans  la  re* 
torte  ,  &  enfuite  d’y  verfer  feulemenc 
alfez  d’eau  pour  qu’il  devienne  me- 
diocrement  humide  par -tout  ,  apres 
quoi  Ton  y  jettera  I’huile  de.  vitriol  par 
reptiles.  L’eftervefcence  eft  alors  fenft.- 
blement  plus  douce  que  dans  la  pror 
portion  precedente  ;  I’efprit  de  fel  qui 
provient  par  la  diftillation  eft  plus  pur  y 
d’ou  vient  qu’il  ne  precipite  pas  la  li^r 
queur  de  fel  ammoniac  fixe ;  neanmoins 
il  a  une  forte  odeur  de  foufre  :  ce  qui 
refte  au  fond  a  I’air  d’un  fel  fondu;, 
mais  il  brife  ordinairement  la  retorte 
par  le  fond  ,  parce  qu’il  tombe  un  peu 
de  fel  qui  s’etoit  eleve ,  Sc  qui  etoit  de- 
venu  fenfiblement  plus  froid  dans  I’ele- 
vation  ;  ces  parties  qui  tombent  ren* 
trent  enfufion,  font  fendre  le  vaifteau. 
On  peut  fe  precautionner  contre  cet 
accident  ,  en  le  couvrant  fortement  en 
baut  avec  du  fable  ,  ou  avec  un  cou- 
ifeercle  afin  qu’il  ne  puifle  y  arrivec' 
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aucun  refroidiflement  fenfibk.  Le  fel 
qui  demeure  au  fond  attire  encore  rhu** 
midite  de  I’air.  Quand  on  le  met  dans 
une  retorte  fraiche ,  &  qu’on  le  poufle  a 
un  grand  feu ,  tout  diftille  a  la  verite  , 
mais  il  fe  fublime  quelque  chofe  de- 
fee  ,  tandis  que  la  plus  grande  partie 
paffe  en  forme  fluide  ,  comme  un  fel 
ammoniac  liquide.  La  caufe  en  eft  qu  il 
refte  encore  un  peutrop  d’acide  vitrio- 
lique.  Je  trouvai  au  fond  de  la  retorte 
une  petite  tache  rouge ,  &  la  retorte 
avoit  un  peu  eclate  vers  le  bas. 

Enfin  il  refte  encore  une  proportion 
qui  ,  quand  on  a  certaines  vues ,  eft 
prefque  la  meilleure  &  la  plus  naturelle. 
Elle  confifte  a  prendre  deux  parties  de 
fel  ammoniac  contre  une  d’huile  de 
vitriol  ,  avec  ou  fans  eau.  L’effervef- 
cence  eft  encore  ici  plus  douce  que  dans 
ies  proportions  precedentes ;  refprit  qui 
diftille  fent  encore  a  la  verite  le  foufre.-, 
mais  il  eft  le  plus  epure  de  I’acide  yi- 
triolique  groflier.  11  ne  precipite  point 
du  topt  la  liqueur  de  fel  ammoniac 
fee  ,  &  le  Sal  ammoniacum  fecretum 
monte  par  le  haut  ;  mais  comrne  il  a 
un  flux  fort  coulant ,,  il  lompt  violeni=> 
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merit  les  recortes ,  a  moins  que ,  fuivanr 
la  precaution  ci-deflus  indiquee,  on  n’air 
foin  aufli-tot  qu’elles  commencent  a  fe- 
cher  ,  de  les  couvrir  de  fable  chaud^ 
ou  d’un  pot  renverfe ;  tout  le  fee  fe  fu- 
blime  au  degre  plus  modcre  de  cha- 
leur ,  comme  dans  les  operations  pre- 
cedeiites.  11  n’attire  point  non  plus  I’hu- 
midite  de  fair  ,  parce  que  I’acide  efl 
pleinement  fature  de  I’urineux  ;  ce  qui 
n  a  point  lieu  dans  les  proportions  pre- 
cedentes.  Mais  fi  enfuitece  fel  vient  a 
etre  long-temps  en  flux  avec  d  autres 
preparations  metalliques  ouminerales , 
pour  avancer  la  folution ,  fansqu’il  s’en- 
fublime  beaucoup  ,  aiors  les  propor^ 
tions  precedentes  font  preferables  a 
€elles-ci. 

Section  III. 

Je  jugeai  a  propos  d’appliquer  a  dU 
verfes  Experiences  I’efprit  de  fel  qui 
avoir  diflille.  J’en  pris  un  peu  destrois 
proportions  principals ,  lailTantcepen- 
dant  un  peu  de  chacune  a  part ,  6c  je  mis 
dans  chaque  portion  une  feuille  d’ar- 
gent ;  elley  flotta  un  temps  aflez  confi- 
derabie  ,  fans-  en  ecreattaquee  ;^mais 
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des  que  je  I’eus  expofee  pendant  quel- 
que  temps  a  une  digeftion  chaude  , 
tout  I’argent  fe  precipita.  Ce  pheno- 
mene  m’auroit  prefque  induit  a  croire 
que  dans  I’operation  il  s’etoit  produit 
quelque  chofe  de  nitreux ;  mais  quand 
i’eus  fature  mes  efprits  avcc  un  fel  alka- 
lin ,  il  ne  fe  trouva  pourtant  aucun  fal- 
petre  qui  voulut  detonner  fur  les  charr- 
bons.  Et  com.me  en  examinant  les  cho- 
fes  de  plus  pres ,  j’apperjus  au  fond  du. 
verre  une  poulliere  blanche  deliee  ,  je 
remarquai  que  I’efpit  n’avoic  pas  dip- 
fous  I’argent  au  clair ,  mais  qu’il  I’avoic 
calcine  en  lunecornee,  &  enfuite  pre- 
cipite. 

Cependant  j’eflayai  la  meme  propor¬ 
tion  avec  de  I’efprit  de  fel  ordinaire  & 
une  feuille  d’argent ;  il  en  refulta  pre- 
cifement  lememe  elfet,  cequiprouve 
que  c’ell-  la  une  propriete  commune  a 
tout  efprit  de  fel ,  dont  on  n’avoit  en¬ 
core  aucune  connoiflance  (^j.  Mais  fi  ^ 


(5)En  effet,  onne  f5avoic  difroudtel’argent 
dans  I’acide  marin  ,  ou  qu’apres  i’avoir  diflous^ 
dans  I’efprit  de  nitre  ,  ou  qu’en  ie  faifant  bouil- 
lir  dans  une  cornue  avec  cet  acide  ,  ou  encore, 
en.letraitant  avec  le  fublime  corrolif. 
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au  lieu  de  feuilles ,  on  prend  des  lames 
d’argenc ,  la  meme  chofe  n’a  pas  lieu  ^ 
de  forte  que  c’efl  a  la.  large  furface  des 
feuilles  minces  d’argent  qu’il  faiitattri- 
buer  la  caufe  de  cette  efpece  de  folution 
8c  de  precipitation.  Mais  au  foods  il  en 
ed  ici  comme  lorfque  je  mele  la  li- 
maille  d’argent  avec  du  mercure  fubli^ 
me ,  &  que  j’en  tire  le  mercure  par  la 
retorte  ;  alors  I’argent  qui  demeure ,  ed 
en  lune  cornee. 

A gricola-pretend  que  Tefprit  de  deux 
parties  d’huile  de  vitriol, &  d’une  partie 
de  fei  ammoniac ,  difloutror ;  8c  Digby. 
avance  la  meme  chafe  de  I’efprit  d’une 
partie  d’huile  de  vitriol ,  8c  dedeuxde 
fel  ammoniac  delayees.  Ni  I’un  ni  I’au- 
tre  de  ces  efprits  ne  produit  pourtant 
cet  eflfet ;  I’or  demeure  entier  fanseprou- 
ver  aucune  folution  :  j’ai  mele  de  me¬ 
me  du  fel  ammoniac  avec  du  mercure 
fublime ,  6c  j’en  ai  didille  un  efprit  avec 
I’huile  de  vitriol  fans  I’eau  ;  cet  efprit 
fumant  n’attaque  point  non  pl«s  Tor,, 
mais  I’argent  s’y  abforbe  afi’ez  tot  com¬ 
me  nous  venons  de  le  dire. 

Si  Ton  prend  de  I’efprit  -  de  -  vin  1© 
mifiux  redifie ,  deux ,  jufqu’a  trois  par^^ 
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ties,  ou- meme  davantage  ,  qu’on  le 
metce  dans  un  vaifleau,  6c  qu’on  dif- 
tille  du  (el  ammoniac' &  de  Thuile  de 
vitriol  fans  eau,  refpric  de-fel  fumanc 
dans  cet  efpric  de-vin  plus  redifie  , 
eela  dcnnera  un  efprit-de--rel  dulcifie, 
tres-  penetrant ,  quoique  pourtant  en¬ 
core  adez  acide ,  done  on  peut  fefervir 
pour-d’autres  fubtilifations  &  repara¬ 
tions.  11  refout  auffi  alTez  bien  le  fuc- 
cin  ,  mais  il  detruit  en  meme  temps 
fon  eclat.  Si  Ton  neveut  pasTavoir  auffi 
corrofif ,  on  en  tire  I’efprit  fubtil  a  un 
feu  doux ,  enforte  que  I’acide  groffier 
&  pelant  demeure  fepare.  Get  efprit 
eft  encore  aflez  propre  a  diflbudre  le 
fuccin  ,  ce  que  I’on  peutdecouvrir  aife- 
ment  par  la  precipitation  avec  I’alkald 
Si  Ton  fepare  I’acide  grofTier  parun  fel 
alkalin  ,  cela  produit  une  efpece 
d’ether  marin  (6). 

Mais  fi  Ton  mele  en  meme  temps 
I’efprit  de-vin  tres- redtifie  avec  I’huile 
de  vitriol  6c  le  fel  ammoniac ,  6c  qu’em 


( 6  )  Voici  une  Experience  qui  m4rite  bien 
d’etre  repetee  par  ceux  qui  s’int^reffent  a  I’exif- 
tence  de  cette  efpece  d’^ther  ,  &  eacore  plus 
gat  ceux  q^ui  la-ddnienti. 


282  Diferr.  Cftvm.  de  M.  Pott. 
fuire^  on  diftilie  ce  melange ,  il  en  fore  a 
la  verice  aulFi  un  elpric  acide  dulcifie, 
mais  ce  n  ell  pre'que  qu’un  efpric  doux 
de  vitriol ,  part  e  que  i’efprit  de  -  vin 
s  unit  plus  volontiers  &  plus  ecroite- 
nient  avec  I’acide  de  vitriol ,  qu’avec 
celui  delel  common  ;  tout  au  moins  y 
cft-il  fortemerc  mele  ;  &  c’elt  de  cette 
forte  d’efprit  que  Thomlon,  dans  fes 
Epylogi/'mi  Chymici  ^  parle  en  ces  t^r- 
mes ;  j*  LhuiU  de  vitriol  Cr  le  fel  am* 

moniac ,  mfles  enjtmhle  dan.!  I’efprit* 
55  de~vin  ,  donnent  im  ejprit  volatil  trks* 
"yt  odorant  j  Jiomi  C  lique ,  Crtr^s  - utile 
»  dans  les  maladies  digues  ou  ckroni* 
op  ques  «.  Mais  quand  on  a  cette  vue, 
il  fiut  que  refprit-de  vin  y  foie  en  abom 
dance. 

Independamment  de  ces  ufages  , 
refpric  -  de  -  fel  prod u it  par  nos  compo- 
fitions  peut  etre  utilement  employe  a 
8outes  fortes  de  folutions ,  de  cuivre , 
defer,  de  zinc ,  &  autre  matiere  fem- 
blable,pour  volatilifer  les  vitriols  metal- 
liques  calcines,  ou  pour  preparer  une 
eau- regale  plus  propre  pour  les  vo- 
latililations ,  quand  elle  ed  jointe  a  un 
efpric  de  nitre  fumanc car  notre  efpric 
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ne  differe  en  rien  de  celui  de  fel  com- 
inun ,  done  Snellen  die :  »  Dillillez  le 
y>  caput  mortuum  des  fleurs  d  hematites 
ammoniacaieseny  ajoutantdel  huile 
33  de  vitriol,  &  vous  aurez une  efprit 
33  de  fel  qui  volatilife  fingulierement  Ife 
33  cuivre  Mais  que  cet  efprit  fim- 
plement  tel  qu’il  efl ,  didblve  tous  les 
tnetaux,  &  les  porte  avec  iui  an  haut 
du  chapiteau  ,  comme  Agricola  I’af- 
firme  de  celui  qu’on  prepare  de  deux 
parties  d’huile  de  vitriol  6c  dime  de 
fel  ammoniac,  e’eft  ce  qu’on  ne  pent 
nullement  s’en  rromettre. 

On  peut  aufli  fans  autres  circonf- 
tances,  pour  avoir  I’eau- regale ,  meler 
du  fel  ammoniac  fee  avec  du  falpetre, 
&  en  diftilier  lefprit  avec  rhuile  de 
vitriol  dans  une  retorte  a  tuyau  conve- 
nable  ;  on  obtient  par  ♦  la  une  eau-regale 
tres-concentree  ,  6c  qui  peut  etre  tres- 
utilement  employee  a  la  volatilifation. 

Quand  on  met  dans  le  recipient  pour 
cette  diflillation  un  efprit  de-vin  tres- 
reftifie ,  cela  donne  ce  qu’on  appelle 
de  V Eau-regale  douce ,  quoiqii’elle  foie 
encore  acide  5c  corrofive ,  qui  fertaufli. 
avec  fucces  a  la  volatilifation  6c  a 
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kparacion  des  corps  metalliques. 

On  pourroit  croire  que  le  meme 
ecdevroic  ayoir  lieu ,  fi  en  place  d'fiuile 
e  virnol ,  on  prenoit  un alun  calcine, 
ou  quon  ajoutat  du  vitriol  calcine  an 
e  ammoniac  ,,  pour  le  trailer  de  la 
iTieme  maniere  ;  mais  il  y  a  pourtant 
quelque  exception  a  faire.  Gar  quand 
?n  ™ele  du  (el  ammoniac  avec  poids 
*gal ,  ou  ayec  deux  parries  d’alun  cal¬ 
cine,  <5c  qu’on  y  donne  un  feu  de  didil- 
lanon  con  Venable,  il  en  refulte  un  pen 
M  ^^ufreurineux  ,  apres  quoi 

JUelubhmeun  fel  qui  n’ed  point  le  5*^/ 
^mmoniacumfecmum,  n)ais  un  fel  am- 
moniac  tout  pur.  Le  caput  mortuum  a 
manifeftement  le  gotat  d’alun  ,.  quoi- 
qu  il  n'ait  emporte  ni  de  I’acide  de  I’a- 
lun  ni  de  fa  terre.  Il  faut  done  que  la 
liaiion  alTez  etroite  de  I’acide  vitriofique 
avec  cetteefpece  de  terre  alkaline,  foit 
la  caufe  pour  laquelle  dans  un  fi  court 
elpacede  temps,  un  feu  qui  dure 
11  la  fublimation  ne  produit  au- 
cune  feparation  ,  bien  que  par  la  voie 
dela  precipitation,  I’urineux  ne  man¬ 
que  pas  de  precipiter  auffi-tot  la  terre 
de  1  alun  ,  &  de  fe  lier  avec  I’acide  vi^. 
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triolique  en  ua  Sal  ammoiuacum  fecre- 
turn. 

II  n’y  a  pourcanc  poinr  de  doute , 
qu  en  remelanc  fouvenc  le  fel  qui  s'efl: 
eleve  avec  celui  qui  rede,  dc  en  conti¬ 
nuant  a  le  fublimer,  il  ne  fe  fit  pea  a 
peu  une  reparation  ,  &  qu’il  ne  fe  for¬ 
mat  un  Sal  ammoniacum  Jecretum  ful- 
fureux ,  Tacide  du  fel  s’introduilant  auHI 
dans  la  terre  d’alun ,  comme  on  le  voic 
effedivement  dans  les  fublimations  rei- 
terees  du  fel  ammoniac  avec  le  vitriol 
calcine :  feulement  a  la  fin  &  a  un  feu 
vio'ent  ,  tant  I’efprit  de  fel  qui  a  ete 
poufle  que  le  Sal  ammoniacum  fecre- 
turn,  fe  crouventimpurspar  des  parties 
ynecalliques ,  &  en  particulier  ferrugi- 
neufes ,  qui  fe  font  devees  en  raeme 
temps.  Depluscecte  manieredemando 
un  temps  plus  confiderable  ,  plus  de 
vailTeaux,  plus  de  feu,  dcrapporte  ce- 
pendant  moins. 

Section  IV. 

Le  Ibufre  appartient  auffi  ici,  puif- 
qu’a  regard  de  fon  poids  il  confide 
prefque  tout  dans  un  acide  vitriolique 
concentre.  Neanmoius  le  peu  de  terre 
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combuftible  deliee  qui  sy  trouve  jolii- 
te  ,  occafionne  une  grande  differe.ice 
dans  Tadion  &  dans  la  readion.  En 
effer ,  le  foufre  <5c  le  fel  ammoniac  me- 
les  a  parties  egales,s  en  vontencieremenc 
en  fumee  a  un  feu  ouverc  ;  mais  dans 
des  vaifleaux  fermes  ils  fe  fubliment. 
Ainli  quand  on  mele  deux  parties  de 
foufre  avec  trois  de  ce  fel ,  &  qu’dn  les 
met  au  feu ,  Tun  &  faucre  fe  fublipienc 
bons  &  fees ,  s’elevant  enfemble,  mais  ii 
demeure  au  fond  une  terre  leger.e  d’un 
noir  grifatre  ,  qui  mife  dans  le  creufec 
s’allume  apeu  pres  comme  i’amadou , 
apres  quoi  il  ne  refle  que  tres-peu  de 
teire ,  d’un  gris  cendre. 

Une  chofe  furprenante  en  ceci ,  c’ell 
que  les  fleurs  de  foufre  mdees  aux  par¬ 
ties  de  fel  qui  one  monte  ,  ne  brulenc 
plus ,  quand  on  les  exnofe  a  une  chan- 
delle  aliumee ,  quoique  fans  cela  le  fou¬ 
fre  briile  fi  aifement ;  maiselles  ne  font 
que  fumer,  tandis  qu’il  eft  connu  que 
ie  fel  ammoniac  Joint  au  falpetre ,  don- 
ne  une  flamme  brillante.  Par  confe- 
quent  la  terre  combullible  doit  s’etre 
conliderablement  feparee  dans  ceae 
occafion,  &  fe  trouver-concenue  dans 
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la  terre  noire  ,  le_,ere  6c  fuliglneufe, 

Voila  pjurq ;ioi  c’eft  une  meihode 
inconnae  jufqu’a  prefent  que  ceile  de 
feparer  d’une  manicre  pallablemenc 
nette  la  terre  conibuftible  qui  efl  dans 
lefoufre  d’avec  I’acide  vicriolique,  ce 
que  je  ne  f^ache  pas  qu’on  ait  encore 
trouve  aucun  moyen  d’effeauer  ;  car 
avec  les  huiles  auffi  bien  qu’avec  les  al¬ 
kalis  le  foufre  fe  fepareentieremenc,  5c 
cetce  reparation  forme  un  melange  im- 
pur ;  au  lieu  qu’kion  peut  employer  la 
terre  noire  a  des  Experiences  ulterieu- 
res:  maisquand  on  pulverifele  I'ublime 
qui  s’efl;  eleve  ici,  6c  qu’on  le  lefTive, 
ce  qui  a  ete  leflive  fe  recrouve  etre  une 
folution  de  fel  ammoniac  commun ,  5c 
le  refidu  du  foufre  edulcore  6c  (ecbe 
brule  pourtant  encore  en-  quelque  ma- 
iiiere  fur  les  charbons  ardens  (7). 

J’ai  rente  le  melange  du  foufre  6c  du 
fel  ammoniac  en  diverfes  proportions 
fur  les  charbons  ardens ,  6c  fai  trouve 
qu’ils  n’y  bruloient  point  ,  mais  qu’ils 

(7)  Le  ph^nomene  ne  provient  done  point  de 
ce  que  le  phlogiftique  du  toufre  ait  ete  fepare  , 
mais  de  ce  tjuele  loufre  entier  fe  trouve  uni  a 
un  fel  qui  en  emp^che  la  d^agration. 
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ne  faifoienc  que  fumer  quand  on  ies  me£ 
a  parties  egales  ,  ou  deux  parties  de 
foufre  avec  trois  de  notre  fel ,  ou  une 
partie  de  foufre  avec  deux  ou  trois  de 
fel,  &  toujours  mo  ins  lorfqu^on  a  aug- 
mente  encore  la  portion  du  fel,  Mais 
s’il  y  a  plus  de  foufre  que  de  fel.,  Tin- 
flam  mation  devient  d’autanc  plus  vive 
qu  il  y  a  plus  de  foufre. 

Pour  cet  effet  j’ai  pris  une  partie  de 
fel  ammoniac  avec  deux  de  foufre,  & 
Ies  ayant  melees  enfemble ,  je  les  ai  in- 
trodukes  par  reprifes  dans  une  recorte 
tubulee  a  demi-ardente  ,  &  j’ai  chaffe 
la  vapeur  dans  deTeau  que  j’avois  iiiife 
dans  le  recipient ;  la  vapeur  a  donne  a 
I’eau  une  couleur  blanche  comme  du 
laic  ,  &  cette  liqueur  avoir  une  odeur 
urineufe  <5c  fulfureufe ;  les  alkalis  ne  la 
troiibloient  point  ,  mais  les  acides  y 
precipitoient  un  foufre :  ce  qui  fait  voir 
que  la  vapeur  fufdke  ed:  urineufe  ,  & 
qu’il  s’y  trouve  un  peu  de  foufre  dilfous. 

Quant  au  fublime  qu’on  trouve  au 
col  de  la  recorte  ,  la  partie  ancerieure 
n’ed  prefque  que  du  foufre  ,  &  la  partie 
poflerieure  du  fel  ammoniac  ,  mele 
pourtant  encore  un  peu  avec  du  foufre- 

II 
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Ilya  au  fond  un  peu  de  caput  mor~ 
mum  d’un  noir  de  fuie,  mais  pas  a  beau- 
coup  pres  en  fi  grande  quantice  que 
dans  le  melange  de  deux  parties  de 
foufre  avectrois  de  fel  ammoniac.  J’ai 
auffi  traite  de  la  meme  maniere  trois 
parties  de  foufre  avec  une  de  fel ;  mais 
il  en  eftforti  troppeudevapeurpouren- 
rrer  dans  le  liquide ,  d’oii  vienc  qu’il  n’en 
refulteaucunereadion  fenfible  avecles 
acides  &  les  alkalis  ,  la  plus  grande 
partie  s’etant  fublimee. 

Le  tartre  vitriole  paroit  a  la  verite 
produire  des  changemens  encore  moins 
fen fibles  dans  le  fel  ammoniac.  De  par¬ 
ties  egales ,  ou  de  deux  parties  de  tartre 
vitriole  contre  une  de  fel ,  il  ne  fort  que 
peu  d’efpriturineux  ;  mais  la  plus  gran¬ 
de  partie  du  fel  ammoniac  fe  fublime 
fens  aucune  alteration  apparente.  Ce- 
pendanc  lorfque  j’ai  cohobe  enfemble 
du  fel  ammoniac,  du  tartre  vitriole  & 
de  I’efprit  urineux  ,  &  que  j’ai  traite 
avec  cet  efprit  des  corps  r^ulins  pre¬ 
pares  par  folution ,  il  s’eft  montre  fenfi- 
blemenc  des  traces  d’une  mercurifica- 
tion.  Autrement  le  fel  ammoniac  fe  fe- 
paie  du  tartre  vitriole  ,  lorfqu^on  les 
Tome  ]v^ 


pionge  dans  I’eau  ;  il  gagne  les  bords 
du  verre ,  &  cela  fe  fait  atlez  prompte- 
menc  par  cette  voie. 

Enfin  j’ai  encore  decojivert  une  pro- 
priete  dans  le  fel  fufible  mierocofmi- 
que,  qu’oncroit  ecre  du  meme  genre, 
qui  avoit  ete  fondu  dans  une  retorte ; 
j’en  ai  mele  une  demi-once  avec  autant 
de  fel  ammoniac  epure ,  j’ai  humede 
la  made  d’un  peu  d’eau  ,  &  I’ayant 
pouffee  au  feu  ,  il  en  eft  ala  verite  forti 
un  peu  d’efprit  urineux ,  mais  enfuite  la 
plus  grande  partie  du  fel  ammoniac 
s’eft  fublimee  prefque  fans  aucun  chan- 
gement  fenfible  ;  cependant  le  fel  qui 
reftoit  entra  en  flux  dans  le  verre ,  & 
apres  le  refroidiflement  avoit  augmente 
du  poids  de  deux  fcru  pules ,  &  couloic 
encore  fur  les  charbons  a  I’aide  d’un 
ehalumeau. 


Section  V. 

Le  fecond  produit  que  fournit  la 
compofition  dpnt  nous  traitonsailuel-^ 
lement ,  eft  ce^qu’on  appelle  5«Z  armo>- 
niacumJecretumQlauberi,  Il  tire  a  la  ve-. 
rite  fon  nom  de  Glauber ,  comme  fi  ce 
Cflymifte  en  etoit  le  premier  inventeur , 
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Sc  ii  efl  en  efl'ec  le  premier  Auteur  dont 
les  Ecrits  en  faflent  mention  ;  mais  ce 
fel  etoic  pourtanc  en  ufage  avant  Ini 
chez  les  Alchymiftes ,  quoiqu’on  le  tint 
cache ,  comme  le  prouvenc  les  Manuf- 
-crits  qu’on  appelle  de  Saxe ;  &  ce  n’eft 
que  dans  la  fuite  qu’ils  ont  ete  rendus 
en  par  tie  publics  .par  rimprefTion, 

Le  fel  en  queftion  refulte  de  Fecroite 
liaifon  de  I’acide  vitriolique  avec  le  fel 
volatil  urineux  ,  qui  eft  cache  dans  le 
fel  ammoniac  commun ,  6c  al’aide  du- 
•quel  Tacide  corrofif  de  I’acide  vitrio¬ 
lique  eft  adouci  ,  6c  la  volatile  acri- 
monie  du  fel  urineux  eft  temperee ,  de 
maniere  que  I’un  6c  I’autre  font  detruits, 
-6c  qu’il  n’en  refte  aucune  trace  qui  tom* 
be  fous  les  fens ;  mais  ils  fe  convertiflenc 
en  un  fel  moyen  a  demi-volatil. 

Ce  fel  ammoniac  fecret  peut  nean- 
moins  etre  produit  egalement  fans  au- 
cun  fel  ammoniac  commun  ,  6c  cek 
toutes  les  fois  qu’on  fature  un  efprit  uri- 
neux  pur,  quel  quil  foit,  avecde  I’huile 
de  vitriol,  ou  un  fort  efprit  de  vitriol, 
6c  qu’enfuite  on  le  concentre.  Si  cette 
concentration  fe  fait  par  une  abftracftion 
bain-marie,  ou  aunechaleur encore 
Mi] 
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plus  douce  ,  il  a  diftille  aiors  une  eau 
quiecoit  cachee  dans  refprit  urineux  & 
dans  rhuile  de  vitriol,  5c  oii  Ton  ne  re- 
marque  aucun  gout ,  etant  comme  un 
phlegme  infipide  ;  elle  a  cependant 
quelque  odeur ,  5c  elle  contient  des  par¬ 
ties  fulfureufes  tout-a-fait  deliees  ;  a 
caufede  quoi  Roth  5c  Kunhhold  Tone 
particulierement  recommandee  ,  non- 
feulement  pour  avancer  la  vegetation 
des  plantes  ,  mais  encore  pour  la  de- 
compofition  plus  exade  5c  plus  appro- 
fondie  des  metaux  en  folution.  Nous 
laiflbns  aux  Amateurs  de  ces  Experien¬ 
ces  le  foin  de  fe  convaincre  par  eux- 
memes  de  leur  realite. 

Pour  I’ordinaire,  plus  I’efprit  urineux 
eft  pur ,  plus  I’eft  auffi  le  Sal  ammonia- 
cum  fecretum  qui  en  rduke  ;  au  lieu 
qu’au  contraire  un  efprit  plus  huileux, 
comme  celui  de  come  de  cerf ,  ou  de 
fang  ,  -OU  d’os  ,  5cc.  eft  confiderable- 
jnent  plus  impur  ,  5c  engendre  un  fel 
fecret  de  plus  mauvaife  odeur ,  a  caufe 
des  parties  oleagineufes  qui  s’y  trouvenc 
mdees  en  abondance.  Mais  la  propor¬ 
tion  eft  tout-a-fait  difFerente  par  rap-* 
port  a  lafaturation ,  fuivanc  que  refprit 
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urineux  contienc  plus  ou  moins  de 
phlegme ,  ou  qu’on  emploie  a  cec  ufage 
un  Tel  volatil  fee.  L’efprit  fait  avec  la 
chaux  produit  ici  k  meme  effer ,  &  on 
peuc  obtenir  encore  un  produit  de  la 
merae  nature  ,  quand  on  veut  mettre 
en  oeuvre,  au  lieu  de  fhuile  de  vitriol » 
un  efprit  de  foufre  per  campanam ,  & 
unefprit  d’alun  ;  ceux- ci  feulement  font 
d’un  plus  grand  prix  (8). 

On  parvient  aulFi  a  la  meme  opera¬ 
tion  quant  a  ce  qu’elle  a  de  principal  y 
en  melant  feulement  une  folution  d’a¬ 
lun  ,  ou  de  vitriol ,  avec  un  efprit  uri¬ 
neux,  en  feparant  la  terre  d’alun  ou  de 
vitriol  a  travers  un  papier  brouillard  , 
en  la  leffivant ,  &  en  concentrant  cette 
folution  fluide  en  un  fel  a  un  feu  doux. 
Cepeiidanc  le  vitriol  y  lailTe  un  pea 
d’impurete ,  parce  qu’il  s’y  diflbut  aife- 
ment  quelques  parties  metalliques ,  fur- 
tout  decuivre,  lefquelles  y  demeurent 
melees. 


(8)  Ce  feroit  done  la  un  moyen  de  d^truire  la 
propri^te  de  refter  fluide  qu’a  I’efprit  de  fel  am¬ 
moniac  prepare  a  la  chaux  ,  8c  de  lui  donner 
tioe  forme  feche. 

N  ii) 
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On  atteindra  egalement  a  fon  but  , 
en  joignant  premierement  le  fel  urineux 
avec  un  efprit  nitreux ,  &  en  diftillant 
enfuite  ce  qu’on  nomme  Nitrum  flamr 
mans  avec  une  moitie  d’huile  de  vi¬ 
triol  :  alors  I’efprit  nitreux  paffe  d’abord 
cnvapeurs  blanchatres,  &  ildemeure 
un  Sal  ammoniacum  fecretum  ;  ou  fi  I’on 
fature  TeCprit  urineux  avec  du  vinaigre 
diftille  &  concentre ,  &  qu’on  poufle 
enfuite  le  vinaigre  par  le  moyen  de 
rhuile  de  vitriol  concentree ,  alors  I’hui- 
le  de  vitriol  s’attache  au  fel  urineux ,  & 
forme  de  nouveau  avec  lui  un  Sal  am¬ 
moniacum  fecretum.  Cependant  la  meil- 
leure  methode  dans  cette  vue ,  eft  de 
prendre  une  partie  de  fel  ammoniac 
commun  avec  une  demie  a  deux  par¬ 
ties  de  terre  foliee  detartre,  (Sea pres 
les  avoir  melees  ,  fans  autre  addition , 
d’en  diftiller  une  liqueur  ammoniacale 
aceteufe  ;  alors  I’acide  du  fel  qui  eft 
dans  le  fel  ammoniac,  fe  joint  au  fel 
alkalin  de  la  terre  foliee  de  tartre  ,  & 
conftitue  un  fel  commun  regenere  ; 
apres  quoi  en  diftillant  la  liqueur  am¬ 
moniacale  fufdite  avec  une  moitie  d’ar 
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cide  de  vitriol ,  il  en  fort  un'vinaigre 
des  plus  concentres  (9).  L’acide  du  vi¬ 
triol  forme  de  nouveau  avec  I'urineux 
un  Salmiac  fecretum. 

On  peut  aulTi  appliquer  d’abord  I’uri' 
neux  a  d’autres  corps ,  &  enfuite  y  ajou- 
ter  I’acide  du  vitriol  ;  c’eft  ainfi  que 
j’ai ,  par  exemple  ,  dilTous  du  cuivre 
dans  un  efprit  urineux,  o\i  encore  mieux 
de  la  cendre  de  cuivre ,  ou  des  ^cailles 
de  cuivre  ;  enfuite  j’ai  fatur^  cette  folu- 
tion  avec  de  I’huile  de  vitriol ,  j’en  ai 
fepare  la  chaux  de  cuivre  par  la  filtra- 
tion ,  &  ai  concentre  la  liqueur  en  un 
Salmiac  fecretum.  II  ne  laifle  pas  pour- 
tant  de  conferver  aiiement  un  peu  de 
cuivre. 

J’ai  poufle  a  part  la  chaux  de  cuivre 
deliee ,  qui  avoir  ete  precipkee  &  edul- 
coree,dans  une  retorte  de  verre  a  un  feu 
vehement ,  mais  elle  n’a  fourni  aucun 
fublime.  J’ai  auffi  tire  de  la  mere  lef- 
five  de  I’alun  commun  par  la  feule  ab- 
ftradion  un  peu  de  Salmiac  fecretum  , 
fans  i’addition  d’aucun  fel  urineux.  Cela 


(9)  Ajoutez,  &des  p^lus  volatils ,  mais  auffi 
le  moins  pur  q^u’on  puiffe  avoir. 
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fournit  un  moyen  extrememenc  facile 
de  determiner  fi  les  fels  des  fources  mi- 
uerales  renferment  quelque  chofe  d’alu- 
mineux ;  il  n’y  a  qu’a  meler  a  leursfolu- 
tions  de  I’efpric  urineux ,  &  voip  s’il  s’en 
precipitera  une  terre  blanche,  &  s’il  fe 
fublimera  de  la  liqueur  quelque  quan- 
tite  de  Sal  ammoniacum  Jecretum ,  com- 
me  on  peut  en  voir  la  preuve  dans  le  fel 
purgacif  commun  qu’on  nomme  Sel 
d'Angleterre. 

Section  VI. 

De  quelque  maniere  que  le  Sal  am* 
moniacum  fecretum  puilTe  etre  prepare  ^ 
on  y  trouve  toujours  les  proprieces  fui- 
yantes.  Qaand  on  le  diflbut  dans  I’eau  , 
il  la  rafraichit ,  comme  le  fel  ammo¬ 
niac  commun ;  mais  fi  on  lailTe  repofer 
I’eau  un  peu  de  temps ,  le  fel  s’en  fepare 
bientot  ,  <5c  vegete  fur  les  parois  du 
verre.  Si  on  le  fait  evaporer  mediocre- 
nient ,  enforce  qu’il  fe  coagule  ,  il  en 
naic  une  cryllallifation  en  forme  de  plu¬ 
mes  ,  il  a  un  gout  fort  fur  la  langue ,  & 
tirant  fur  le  loufre  ;  au  feu  il  devient 
volatil,  dc  donne  unfublime  blancdans 
des  vaiifeaux  fermes ,  dc  ce  fublime  efi 


Sur  le  Sel  ammoniac  fecret,  ^97 
quelquefois  un  peu  tranfparent ;  il  ar¬ 
rive  aufli  qu’en  le  faifant  fublimer ,  il 
fe  detache  de  fa  compofition  quelque 
chofe  d’urineux.  Cependanc  il  fe  diftin- 
guedu  fel  ammoniac  commun  ,  meme 
excerieurement ,  parce  qu’il  a  une  odeur 
de  foufre  ,  fur-toui;  lorfqu’il  eft  encore 
nouveau  ,  &  beaucoup  mieux  encore 
quand  I’efprit  urineuxqu’on  y  emploie , 
ou  lefel  volatil-,eft  encore  con fiderable- 
ment  huileux,  car  cela  ne  feremarque 
point  dans  le  fel  ammoniac  commun ; 
cette  odeur  fe  diffipe  pourtantala  lon¬ 
gue  &  a  lair,  au  point qu’ellen’eft plus 
fenfible. 

Ceft  pourquoi  les  marques  de  dif- 
tindtion  les  plus  sures  doivent  etre  ti- 
rees  des  parties  qui  forment  le  melange 
interieur  ,  le  fet  ammoniac  commun 
Gontenant  un  acide  de  fel ;  au  lieu  qu’il 
y  a  dans  le  notre  un  acide  vitriolique, 
qu’on  peut  decouvrir  de  la  maniere  la 
plus  prompte  &  la  plus  fatisiaifante ,, 
quand  on  dilTout  une  terre  cakaire  ou 
alkaline  dans  I’acide  du  vinaigre ,  dans 
I’efprit  de  fel,  ou  dans  celui  de  nitre, 
&  qu’on  y  verfe  enfuke  un  peu  defolur 
tion  de  kl  ammoniac.  Si  c’eft  un  fel 
N  V 
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ammoniac  commun  ,  tout  demeure 
clair ,  6c  rien  ne  fe  trouble  j  mais  fi  c’eft' 
un  Sal  ammoniacum  fecretum  ,  il  fe  pre¬ 
cipice  auffi-tot  ,  6c  forme  une  concre¬ 
tion  de  terre  felenitique ;  car  c’efl:  pro- 
prement  I’acide  du  vitriol  qui  s’y  trouve 
cache ,  qui  produit  la  precipitation.  Si 
c’etoit  a  I’urineux  qu’il  faliut  ratcribuer, 
le  fel  ammoniac  commun  devroit  pro- 
duire  le  meme  effet ,  6c  apres  cette  pre¬ 
cipitation  par  I’urineuxia  terre  alkaline 
devroit  refter  ;  au  lieu  qu’elle  devienf 
une  terre  felenitique  par  fa  concretion 
avec  I’acide  du  vitriol ,  5c  perd  routes 
les  proprietes  alkalines^ 

On  fepareauffi  de  nouveau  I’urineux 
de  notre  fel  ammoniac  par  I’addicion* 
d’un  fel  alkali ,  ou  d’une  terre  de  chaux ; 
de  Tun  6c  de  I’autre  s’engendre  un  tar- 
tre  vitriole ,  6c  avec  celui-ci  une  terre 
felenitique.  Quelques  Auteurs  avancenc 
que  Verprit-de-vin  le  plus  redifie  aug- 
•mente  tellement  de  force  par  la  folu- 
tk)n  ou.abftradion-,  6c  par  la  cohoba- 
tion  avec  le  Salmiac  fecretum ,  qu’il  at- 
taque  enlbite .  dilTout,  6c  meme  vola- 
tilife  plulieurs  corps  fur  lefquels  il  n’a- 
voit  auparavant  aucune  prife  *,  mais  ORi 
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a  fait  a  cet  egard  plufieurs  eflais  qui 
n’onc  point  reufTi.  En  effet ,  quand  le 
Salmiac  fecretum  eft  pleinement  fature 
fuivant  fon  poids  naturel,  I’efprit-de- 
vin  le  diffout  auffi  peu  que  le  fel  ammo¬ 
niac  commun ;  mais  ft  I’acide  vitrioli- 
que  y  eft  trop  abondant ,  ce  n’eft  pas 
une  chofe  particuliere  que  la  parcie  fu- 
perflue  de  I’acide  vitriolique  fe  mele  a 
refprit-de-vin ,  &  en  augmente  la  for¬ 
ce  ,  ’de  maniere  qu’il  puifte  attaquer 
avec  plus  de  fucces  certains  corps,  mais 
pas  autrement  que  lorfqu’on  mele  I'hui- 
le  de  vitriol  a  refprit-de-vin. 

Au  contraire  le  vinaigre  de  vin  dif- 
cille  diftbut  le  Salmiac  fecretum  copieu- 
fcment ,  &  augmente  par-la  confidera- 
blement  fa  propre  force  ,  enforte  qu’il 
exerce  enfuite  beaucoup  plus  d’adlion 
for  le  fer ,  le  cuivre  ,  les  fafrans  mar- 
daux ,  &  plufieurs  autres  corps  fem- 
blables ,  &  en  recient  plus  de  parties ;  il 
a  deja  moins  de  prife  de  cette  maniere 
for  le  plomb  &  I’etain  ,  mais  il  en  a 
d’aurant  plus  fur  le  zinc.  Dans  quelques- 
uns  il  fuffitde  prendre  de  I’eau,  &  d’y 
diifoudre  le  Salmiac  fecretum  jufqu’a 
faturation ,  pour  y  faire  bouillir  enfuite 
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les  metaux  limes  ,  ou  verfer  fix  a  fiulc 
parties  de  la  folution  fur  une  de  metal 
lime  ;  retirer  enfuite  I’eau  jufqu’a  ficcite 
au  bain-marie,  enfuite  pouifer  au  feu 
de  fable  par  degres  un  efprit  fubcil  qui 
vient  a  la  verite  en  petite  quantite ,  & 
a  la  fin  poufler  en  haut  quelques  fleurs 
metalliques,  &  le  refidu  leffive  avecde 
I’eau,  6c  filtre  ,  donne  une  folution  vir 
triolee  de  metal. 

Si  I’on  prend  une  partie  de  Sal  amr 
moniacum  Jecretum  ,  qu’on  la  dilfolve 
dan&trois  parties  d’eau-forte,  ou  d’ef- 
prit  de  nitre  ,  6c  qu’on  poufie  cette  fo^ 
lution  par  la  diftillation  ,  il  pafle  quel- 
que  chofe  du  feLdans  la  liqueur,  mais 
la  plus  grande  partie  fe  fublime  ;  au 
lieu  qu’en  difiillant  le  fel  ammoniac 
commun  avec  I’efprit  de  nitre  dans  la 
meme  proportion,  ils  ne  donnent  qu’un. 
efprit  fluide,  fans  fublimation  ;  I’efprit 
qui  a  difiille  eft  une  eau-regale,  car  il 
difibut  I’or  ainfi  voila  une  eau-regale- 
acquife  fans  aucune  addition  d’acide  du 
fel  commun,  ce  qui  efi  un  phenomene 
tout- a- fait  remarquafale  ;  une  feuilb' 
d’argent  s’y  diffout  pareillement  ,  ou 
&’evanouit ,  mais  elle  retombe  enCuioe^ 
«n  une  lune^coxnee  grifatrci. 
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En  continuant  a  difibudre  notre  fel 
ammoniac  commun  dans  trois  parties 
d’efprit  de  fel  commun  ^  &  en  procu^ 
rant  une  forte  abdraftion  ,  il  demeure 
une  partie  confiderable  du  fel  qui  ne 
pade  pas  dans  la  liqueur ;  mais  I’efpric 
qui  didille  ne  didbut  pas  Tor ;  quand  on. 
y  met  au  contraire  une  feuille  d’argent  ^ 
elle  s’y  dilTout  en  apparence. 

Je  laidai.  d’abord  cette  feuille  Hotter 
une  efpace  de  temps  a  froid  dans  la  li¬ 
queur  ;  on  vit  premierement  difparoi- 
tre  I’eclat  de  I’argenc ,  &  la  feuille  eut 
I’aird’un  petitmorceau  de  papier  blanc; 
mais  quand  la  chaleur  y  exer§a  fon 
adion,  tout  I’argent  difparut,  &  la  li¬ 
queur  demeura  claire.  On  pourrok 
prefque  conjedurer  qu’il  fe  fait  ici  une 
converfion  antecedente  de  I’acidedu  fel 
en  un  acide  nitreux  :  mais  quand  je  fa- 
turai  cet  acide  avec  un  fel  alkalin ,  6c 
que  je  le  fis  crydallifer ,  les  cryftaux ,  en 
les  elfayant  enfuite  fur  les  charbons  ar- 
dens ,  ne  detonnerent  point ,  comme  le 
nitre  doit  fairs  ;  ils  n’eurent  pas  meme 
la  decrepitation  ordinaire  au  fel  reger 
nere ;  mais  ils  parurent  un  peu  fluides  ^ 
enforce  qu’on  doit  au  moins  admettis.' 
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une  converfion ,  ou  changemeiit  qui  fe 
fait  auparavant  de  I’acide  du  fel ,  au* 
moyen  de  quelque  melange  fubtil  du. 
principe  inflammable  procedanc  du  fel 
urineux. 

Section  VII. 

Le  comportement  de  notre  Sabniac 
fecretum  avecles  metaux ,  Sc  leurs  folu* 
tions ,  meritent  d’etre  encore  eclaircis  a* 
vecplus  d’exaditude :  carquelquesChy- 
miftes  devent  fort  haut  I’importance 
de  cette  mixtion,  tantpourla  folution 
ordinaire  des  metaux  ,  que  pour  leur 
preparation  a  une  folution  radicale 
mais  ils  pouifenty  amonavis,  la  ehofe 
trop  loin. 

En  effet,  on  trouve  par  I’expdience 
que  notre  fel  attaque  en  quelque  fagon 
tous  les  corps  mdalliques ,  &  s’attache 
a  eux  ,  ou  meme  procure  une  folution 
claire  de  ceux  qui  ont  deja  ete  foumis  a; 
I’aftion  de  I’huile  de  vitriol ,  8c  prepa¬ 
re  a  etre  diflbus  ;  mais  pour  ceux  fur 
qui  I’huile  de  vitriol  n’a  point  d’adion, 
notre  fel  les  laifle  entiers :  c’efl:  pourquoi 
comme  I’huile  ordinaire  de  vitriol  ne 
peut  rien  fur  I’or  ,  ce  fel  n’A  non  plus 
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aucune  prife  fur  lui  ,  quoique  Dygbi 
&  quelques  autres  I’aienc  avance  publi- 
quemenc. 

J’ai  mis  en  flux  pendant  quelque 
temps  dans  un  alambic  une  partie  d’or 
avec  trois  jufqu’a  quaere  parties  de  Sal- 
miac  fecretum  ,  &  a  la  fin  j’y  ai  donne 
le  feu  defublimation ,  mais  I’or  eftrelte 
tout  en  malfe  &  fans  aucun  change*- 
ment.  On  ne  reuffit  pas  mieux  avec  le 
creufet  a  fondre  ;  car  le  fel  le  penetre 
biencot,  &  quand  meme  on  prendroit 
pour  cet  effec  des  vaiffeaux  de  porce- 
laine,  cela  ne  ferviroit  pas  a  grand’cho* 
fe  ;  &  fi  par  I’addition  d’une  terre  in¬ 
flammable  on  preparoit  une  efpece  de¬ 
foie  de  fou fre ,  cela  ne  lui  donneroit  pas 
non  plus  de  prerogative  fur  le  foie  de 
foufre  commun.  Une  once  d’huile  de 
vitriol  melee  avec  un  gros  &  demi  de 
fel  volatil  urineux  fee  ,  forme  une  coa¬ 
gulation  ,  qui  a  la  chaleur  n’a  aucune 
prife  fur  I’or ,  rant  s’en  faut  qu’elle  puifle 
le  volatilifer  ;  il  n’arrive  meme  aucun 
ehangement  fenfible ,  lorfqu’on  en  met 
dans  une  folution  d’or. 

Glauber  pretend  a  la  verite  que  cet- 
tse  matiere  precipite  Tor  de  la  lolution 
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fous  la  couleur  de  charbon  noir;  mjiis 
lorfque  j’ai  jette  du  Salmiac  fecretum 
dans  de  I’or  dillbus ,  il  ne  s’eft  pas  mon- 
tre  la  moindre  precipitation ,  &  tout  eft 
demeure  clair,  fans  qu’il-fe  manifeftac 
aucune  noirceur..  J’en  fis  Tabdradtion  ^ 
&  j’y  donnai  a  la  fin  un  feu  violent  de 
fublimation  ;  alors  I’eau- regale  pafia 
dans  le  recipient  avec  une  odeur  fulfu- 
reufe  ,  &  finalement  le  fel  fe  fublima 
mele  avec  un  peu  d’or  mafiif  :  vers  le 
milieu  du  verre  il  s’etoit  eleve  aulfuiii 
peu  dor  mafiif ,  mais  la  plus  grande 
partie  de  ce  metal  demeura  au  fond 
en  maffe  brillante  ,  fans  qu’il  put  riea 
s’en  difioLidre  dans  I’eau-regale. 

Au  contra  ire  ,  comme  I’argent  eft 
attaque  alTez  rapidement  par  I’huile  de 
vitriol  bouillante,  il  eprouve  le  meme. 
effet  de  la  part  de  notre  fel.  On  peut 
mettre  en  flux  dansune  ietotce  ou  dans 
un  alambic  une  partie.  d’argent ,  avec 
trois  jufqu’a  qua  tre  parties  de  fel  fecret, 
&  a  la  fin  le  fublimer;  il  refte  une  chaux 
d’argent ,  dont  il  fe  dilTout  quelque 
chofe  dans  beau  ,  comme  cela  fe  voit 
par  la  precipitation  avec  le  fel  alkali, 
ou  avec  d’autres  precipitans.;  mais  la. 
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plus  grande  partie  n’eprouve  aucune  fo- 
lucion  ,  feulement  elle  ne  paroic  pas 
mafTive,  mais  elle  eft  comme  une  chaux 
blanche  d’argenc.  Dans  la  redudion  il 
fe  trouve  aufli  quelque  trace  d’or  ,  ce 
qu’il  faut  principalement  attribuer  au 
principe  inflammable  exiftanc  dans  le 
fel  urineux  ;  il  fe  perd  ordinairement 
dans  cette  operation  une  quantite  aftez 
confiderable  d’argenc ,  qui  eft  enciere- 
ment  diftipe.  On  peuc  auili  par  le  moyen 
de  notre  lei  precipiter  I’argent  de  fa  fo- 
lution  dansl’eau-force. 

Il  attaque  encore  plus  fortement  le 
cuivre ,  parce  que  ce  metal  eft  aftez  ai- 
femcnc  diftous ,  tant  par  I’acide  du  vi¬ 
triol  ,  que  par  le  fel  urineux.  Si ,  par 
exemple ,  fur  une  partie  de  limaille  de 
euivre  on  mele  autant  ,  ou  deux  par¬ 
ties  de  fel  fecret ,  qu’on  les  mele  enlem- 
ble  avecun  peu  d’eau,  &  qu’enfuice  on 
les  diftille  par  une  retorte ,  il  pafte  d’a- 
bord  un  peu  d’efprit  urineux ;  enfuite 
une  partie  de  fel  fe  fublime,  a  la  verite 
fous  une  couleur  blanche  ,  mais  il  y  a 
pourtant  a  la  furface  un  peu  de  blen. 
En  yerfant  de  I’eau.fur  ce  qui  refte ,  on 
a  bien  au  commencement  une  fbluticn 
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blanche ,  ou  I’on  ne  pourroic  pas  foup- 
fonner  qu’il  entrat  aucune  parcie  de 
cuivre. 

L’acide  vitriolique ,  quand  il  efl;  en 
forme  concentree  ,  a  cecte  propriece 
qu’il  abforbe  beaucoup  de  diverfes  cou- 
Jeurs ,  fur-tout  le  cuivre,  &  le  detruit 
entierement  par  rapport  a  fa  forme  ap- 
parefite.  C’efl  ce  qu’on  voit  a  i’oeil ,, 
quand  on  prend  une  folution  de  cuivre 
d’un  bleu  fonce  ,  bien  fature  dans  un 
efprit  urineux ,  &  qu’on  la  verfe  peu  a 
peu  dans  de  I’huile  de  vitriol ,  en  agi- 
tant  a  chaquefois ;  toutle  bleu  s’eclipfe 
en  un  din  d’oeil ,  &  la  liqueur  devient 
auffi  claire  que  de  I’eau  pure ;  on  con* 
tinue  alTez  long^temps,  jufqu’a  ce  qu’en- 
fin  on  ait  fait  une  forte  addition  de  fo* 
iution  urineufe,  &  alorslacouleur  bleue 
reparoit.  Le  crocus  de  cuivre  qui  rede 
dans  notre  folution  fufdite  de  fel  fecret, 
donne  avec  de  la  fritte  un  verre  d’un 
bleu  verdatre. 

Parmi  les  autres  metaux  il  arrive 
prefque  la  meme  chofe  au  fer ,  quand 
on  le  traite  comme  le  cuivre ;  on  peut 
aulTi  feulement  le  faire  digerer ,  ou  cui- 
reavec  I’eau  unefpace  de  temps.  Le 
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Zmc  eft  dilTous  de  cette  maniere  encore 
plus  vire  &  plus  abondammment ;  au 
contraire  notre  fel  s’attache  feulement 
au  plomb  ,  mais  il  ne  le  met  pas  en 
folution. 

Quand  on  opere  fur  I’etain  avec  une 
moitie  de  ce  fel  fecret ,  Glauber  pre¬ 
tend  avoir  remarque  que  I’efprit  uri- 
neux  qu’on  en  retire ,  mqle  avec  i’efpric 
urineux  diftille  du  fer  de  k  meme  tna- 
niere ,  precipice  une  poudre  de  couleur 
d’or  ;  mais  ce  ne  font-la  que  des  cou- 
leurs  fuperiicielles  ,  qui  ne  reuffiftenc 
pas  routes  les  fois ,  parce  que  de  fem- 
blables  eouleursfubtiles  dependent  pour 
la  plupart  d’operations  fort  delicates  ^ 
&  requierent  des  efprits  encore  frais  y 
&  qui  n’aient  pas  long-temps  repofe. 

Il  fe  trouve  aufti  quelque  difference 
ki  entre  I’etain  lime ,  ou  la  cendre  d’^- 
tain  nette  ,  &  la  cendre  d’etain  qui  eft 
faite  avec  du  plomb.  J’ai  mele  fuivant 
la  proportion  de  Glauber  une  partie  de 
cendre  d’etain  nette  avec  moitie  de  no¬ 
tre  fel  fecret ,  cela  donne  dans  la  diftil- 
lation  un  peu  d’efprit  urineux  ;  cet  ef- 
prit  urineux  entre  en  elkrvefcence  avec 
refprit  de  nitre,  &  il.  fe  prkipice  une 
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poudre  jaunatre  ;  cetce  poudre  pafi^ 
pour  mercurielle ,  mais  elle  I’eft  fi  peu  , 
qu’elle  ne  merice  que  peu  d’attemion. 
La  cendre  d’ecain  quirefte  eft  confide- 
rablementaugmenteede  poids. 

J’enai  pris  une  partie  que  j’ai  diflbute 
en  la  faifant  cuire  dans  de  Teau  ,  &  cecce 
folution  fe  charge  d’lin  peu  d’etain  qui 
fe  manifefle  par  la  precipitation  avec 
le  fel  alkali  ;  j’en  ai  diffous  une  autre 
partie  dans  de  I’efprit  de  fel ,  qui  regoiz 
unequantite  d’etain  afTezconfiderable  ; 
&  comme  Glauber  recommande  certe 
folution  pour  la  precipitation  des  cou- 
leurs ,  j’ai  fait  diflbudre  par  la  coflion 
de  la  cochenille  avec  poids  egal  de  no- 
tre  fel  fecret  ;  j’ai  precipice  cecte  folu¬ 
tion  claire  avec  la  folution  d’etain  pre¬ 
cedence  ;  cela  a  donne  tant  foit  peu  de 
precipice,  prefque  comme  ducarminq 
le  refle  de  la  folution  uni  avec  un  alkali, 
&  precipice  avec  del’alun,  donne  une 
laque  de  couleur  pourpre^ 

Pource  que  Glauber  dc  d’autres  affu- 
rent  d’une  fixation  du  mercure  par  le 
Salmiac  fecretum  ,  ce  font  de  fauffes 
idees.  J’ai  pris  une  partie  de  mer- 
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traicees  dans  une  retorte,  lefej  s’eftfij-. 
blime ,  apres  quoi  le  mercure  s’eleve 
mais  lous  une  forme  brillance  &  cou’ 
lance  ,  de  force  que  nocre  fel  accaque 
ici  moms  le  mercure  quel’argent.  line 
le  moncre  rien  non  plus  par  la  precipi- 
tacion ,  quand  leTel  a  fon  poidsnacurel 
de  jacuration  ;  mais  quand  il  concient. 
de  acide  yicriolique  furabondanc ,  ou 
bien  qu’on  crake  fouvenc  le  mercure 
avec  le  fel  par  des  operacions  reicerees , 
alors  j1  peuc  calciner  en  parcie  le  mer¬ 
cure  ;  mais  ce  n’eft  poinc  une  flxacion  , 
&  iln’en  precede  qu’un  curbich  mercu- 
riel  ordinaire.  J’ai  auffi  fair  cuire  dans 
du  vinaigre  diflille  une  parcie  de  mer¬ 
cure  avec  deux  de  Sal  ammoniacum  fe- 
cretum  &  deux  parcies  de  borax,  enfuice 
de  quoi  fen  fis  I’abllraaion  &  la  fublk 
macion ,  mais  le  mercure  demeura  dans 
la  forme  coulance  &  fans  aucun  chan- 
gemenc. 
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Section  VIII. 

Entre  les  demi-metauK ,  I’ancimoinc 
&  le  regule  d  ’antimoine  font  en  partie 
calcines  par  I’abftradion  avec  notre  fel ; 
cependant  ilfediflbuc  un  peu  du  refidu 
dans  I’eau  ,  qu’un  alkali  precipice  en- 
faite  de  couleur  bleukre;  mais  fi  Ton 
donne  a  ce  refidu  un  feu  de  fufion ,  une 
partie  s’en  reduic  en  regule  ,  quelque 
chofe  fe  fublime  en  fleurs ,  &  une  autre 
partie  devient  un  verre  noir.  Si  Ton  veuc 
que  I’adion  foit  plus  forte  ,  on  peuc 
aulTi  fondre  auparavant  le  regule  avec 
deux  parties  de  cuivre. 

J’ai  aulTi  mele  de  la  mine  de  bif- 
muth  calcinee ,  dont  I’arfenic  avoit  ete 
chafle,  avec  autant  de  notre  fel ,  &  en 
ai  fait  la  diftillation  ;  alors  il  provient 
un  peu  d’efprrt  urineux.  J’ai  diilbus  le 
refte  dans  I’eau ,  &  I’ayant  filtre  ,  cela 
a  donne  une  folution  d’un  rouge  pale ; 
laquelle,  fi  I’ons’enfert  pour  ecrire  fur 
du  papier,  devient veroQ  a  la  chaleur,  de 
maniere  qu’on  fe  procure  par  cette  voie 
une  encre  de  fympathie ,  fans  addition 
de  I’acide  du  fel  commun.  Cette  folu¬ 
tion  fe  precipice  auffi  avec  une  huile  de 
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tartre  par  defaillance ,  comme  avec  un 
efprit  urineux ,  &  le  precipice  eft  jaune. 
La  terre  qui  refte  de  la  folucion  donne 
encore  avec  de  la  fricte  un  bon  verre 
bleu ,  ou  de  I’emaiL 

J’ai  mele  encore  de  la  magnefie  des 
Verriers  avec  aucant  de  Salmiac  fecre- 
turn  f  6c  en  ai  fait  la  diftillation  par  une 
i-etorte  ;  le  refidu  qui  etoit  augmente 
d.  un  quart  de  fon  poids ,  ayanc  ete  led 
five  avec  de  I’eau ,  je  I’ai  filtre  6c  eva- 
pore  ,  6c  il  s’en  eft  coagule  un  fel  qui 
eft  aftringent  6c  d’un  gout  amer ,  6c 
dont  les  alkalis  precipitenc  une  terre 
blanche  d’alun  ;  ce  fel  ne  coule  point 
non  plus  au  chalumeau  fur  les  charbons, 
mais  il  fe  calcine  comme  de  f  alun :  en- 
ftn  la  terre  qui  refte  de  la  folution  teint 
encore  la  fritte  d’une  couleur  de  violet 
pourpre. 

On  peut  auffi  employer  avantageu- 
fement  le  melange  crud  dufel  ammo¬ 
niac  commun  avec  I’huile  4.6  vitriol 
fans  aucune  feparation  precedence  pour 
les  folutions  des  mecaux ,  afin  d’avancer 
leur  attenuation.  Je  rapporterai  quel- 
ques  epreuves  conformes  a  cecte  me- 
thode ,  fakes  fur  le  cuivre.  Par  exem- 
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pie ,  j’ai  facure  une  once  de  verd-de-gris 
diftille  ,  avec  un  efprit  urineux  ;  j’ai 
verfedansce  melange  un  gros  de  fel  am¬ 
moniac  commun  ,  &  autanc  d’huile  de 
vitriol  avec  un  pe'u  d’eau  ;  j’ai  diflill^ 
enfuite  le  tout  par  une  retorte ,  &  il  en 
fort  un  fel  ammoniac  liquide  aceteux; 
enfuite  une  bonne  partie  fe  fublime  de 
couleur  verte,  J’ai  pareillement  fature 
une  once  de  vitriol  de  Chypre  avec  une 
folution  de  cuivre  qui  etoit  faite  par 
un  efprit  urineux ;  j’ai  ajoure  du  fel  am¬ 
moniac  commun  &  de  I’huile  de  vitriol, 

6  il  ell  forti  de  la  didillation  un  efprit 
ammoniacal  fulfureux  liquide  ;  apres' 
cela  j’ai  donne  le  feu  de  fublimation  , 
mais  il  n’a  fait  elever  que  fort  peu  de 
metal ;  cependant  fur  le  caput  mortuum 
rouge  il  ell  monte  aux  cotes  du  verre 
un  verd  clair  fort  remarquable. 

Une  autre  fois  j’ai  dillous  un  gros  de 
cuivre  dans  de  I’eau-regale  ,  &  y  ai 
jette  enfuke  un  demi-gros  de  creme  de 
tartre  ;  puis  j’ai  fature  ce  melange  avec 
un  efprit  urineux ,  &  y  ai  verfe  un  gros 
de  fel  ammoniac  commun,  &  autanc 
d’huile  de  vitriol  avec  autanc  d’eau ; 
de  la  procedant  a  la  dillillation ,  elle  a 
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fait  forcir  premieremenc  un  efprit  uri- 
neuxtoutjaune,  enfuite  un  phlegmati- 
que ,  mais  cela  fuc  fuivi  d’une  detona¬ 
tion  qui  brifa  les  vaifTeaux.  Neanmoins 
je  fublimai  ce  qui  reftoit  a  un  feu  vio¬ 
lent ,  &  en  tirai  un  acide  do  fel ;  apres 
quoi  il  fe  fublima  un  Salmiac  fecretum 
qui  entraina  en  meme  temps  un  crocus 
jaune.  Je  verfai  toutes  les  di/lillations 
cnfemble ,  &  il  fe  depofa  de  foi-meme 
au  fond  une  poudre  noire  ,  qui  mer- 
curialifa  aulTi  -  tot  for  ;  ce  qui  fait 
'voir  que  dans  I’efprit  de'colore  il  fe  trou- 
ve  aulTi  quelquechofe  de  mercuriel.  Je 
ne  donne  pourtant  point  cette  methode 
pour  la  meilleure  &  la  plus  copieufe ; 
on  peut  y  apporter  diverfes  variations  , 
qui  donneront  peut-etre  encore  des  ef. 
fets  plus  abondans. 

Quoi  qu’il  en  foit ,  il  eftnecelTaire  ici 
de  preparer  les  corps  metalliques ;  car 
je  pris  une  once  de  regule  d'antimoine 
martial ,  je  le  pilai  avec  poids  egal  de 
fel  ammoniac  commun ,  je  mis  le  tout 
dans  une  retorte  ,  je  verfai  delfus  une 
once  d’huile  de  vitriol  avec  autam: 
d’eau ,  j’en  fis  la  digeftion  pendant  qua- 
torze  jours ;  enfuite  je  paflai  a  la  diflil- 
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lation ,  &  je  donnai  a  la  fin  le  feu  de 
fublimation ,  par  lequel  j’obtins  un  fu- 
blime  abondant  &  fortement  fature , 
dont  je  fis  I’abftradion  avec  fon  efpric 
tout  a  la  fois  par-delTus  de  la  chaux  & 
de  la  limaille  de  fer ,  mais  je  ne  trouvai 
aucune  trace  de  mercure ,  ce  qui  indi- 
que  que  la  preparation  requife  avoit 
manque  ici. 

Si  Ton  vouloit  deftiner  a  cette  fin  un 
beurre  d’andmoine ,  il  faudroit  qu’il  fut 
prepare  fans  mercure  fublime  ,  parce 
qu’autrement  on  n’eft  gueres  en  surete 
contre  le  mercure  commun.  Ledefauc 
ordinaire  de  ce  melange,  c’eft  que  vers 
la  fin  de  Toperation  il  deborde  &  s’e- 
chappe  crop  aifement. 

Section  IX. 

Ce  que  I’on  trouve  rappoite  9a  &  la 
des  mercurificarions  effeduees  avec  te 
Salmiac  fecretum  ,  merite  affuremera: 
qu’on  en  fafle  I’epreuve ,  mais  il  faut  y 
apporter  un  travail  d’une  tres-grande 
exaditude ;  car  toute  operation  fuperfi- 
cielle  ne  f^auroit  gueres  etre  qu’infruc- 
cueufe.  Les  mdhodes  qui  ont  de  pro- 
pofds  a  ce  fujet  different  confiddable- 
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mi^nt.  Glauber,  parexemple,  avance 
qu’on  doit  chercher  le  mercure  dans 
I’efprit  urineux  qui  fort  du  melange  du 
Salmiac  fecretum  avec  les  metaux  ;  ce 
qui  doit  avoir  lieu  ,  en  melant  deux 
parties  de  limaille  de  fer,  decuivre  , 
d’etain^  de  plomb ,  d’autimoine , 

'av^c  une  partie  de  Salmiac  fecretum  „ 
&  en  procedant  a  la  didillation  qui 
pouflera  un  efprit  urineux ,  dans  lequel 
fetrouve  quelque  chofede  la  fubftance 
metallique  volatilifee  par  ce  moyen , 
dont  la  reparation  peut  enfuite  6tre  ef- 
feduee  ,  ou  par  la  precipitation  avec 
un  efprit  de  fel ,  ou  par  la  diftillation 
avec  un  alkali ;  ce  qui  donnera  un  mer¬ 
cure  mdallique.  Mais  ce  Chymifte  re- 
connoit  lui-meme  qu’une  livre  de  cet 
efprit  fournit  a  peine  trois  ou  quatre 
grains  d’un  tel  mercure  ;  ce  qui  feroit 
bien  peu  proportionne  a  la  peine  aux 
frais.  C’eft  pourquoi  d’autres  croienc 
qu’on  pourroit  en  trouver  da  vantage 
dans  le  refidu  qui  demeure  apres  la  dif- 
tillation  ,  &  qu’ils  cherchent  arefoudre 
&  attenuer  par  de  nouvelles  fubliina- 
dons ,  digeftions  &  cohobations ;  mais 
le  plus  fouvent  ce  n’eft  que  peine  per» 
Oij 
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due.  J’en  veux  pourtanc  rappoxter  quel- 
ques  exemples  ;  car  les  travaux  infruc- 
tueux  ne  laiflent  pas  d’avoir  leur  utilke  , 

6  de  fervir  a  I’in^lxudlion. 

J’ai  fait  ime  folution  de  Salmiac  fe^ 
cretum  fature  avec  de  I’eau ,  &  j’en  ai 
deffeche  doucement  dix  parties  furune 
parcie  de  regule  d’antimoine  martial 
qui  avoitete  fonduavec  delacraie,  & 
dont  on  trouvera  la  deCcription  dans  ma 
Lithogeognojie  ;  j’ai  enfuite  didille  par 
une  retorte ,  &  j’ai  donne  a  la  fin  le  feu 
de  fublimation  ;  j’ai  mele  le  cagut  mor- 
tuum  avec  le  fublime  &  I’efprit ,  en  y 
joignant  un  fel  alkali  &  un  peu  d’eau  ; 
j’ai  diftille  de  nouveau  par  la  retorte, 
&  alors  ii  e/l  forci  d’abord  un  efprk  uri- 
neux  ,  enfuite  eft  montee  une  petite 
portion  de  fublirnequi  mercurialife  I’or. 
Pour  I’avoir  coulant  ,  j’ai  aufli  diftille 
le  fublime  ayec  de  la  chaux  &  de  la  li- 
maille  de  fer  ,  &  il  s’eft  eleve  dans  le 
col  du  vafe  de  petits  grains  de  mercure 
vif ,  &  quoiqu’il  y  en  ait  fort  peu ,  cela 
fulfit  ppur  prouver  la  poflibilite  de  I’ope- 
ration. 

Geux  qui  le  jugent  a  propos ,  pen- 
vent  aufli  prendre  de  la  chaux  d’or  ou 
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d’argenc  a  la  place  de  la.  chaux  ordi¬ 
naire.  Le  caput  mortuum  duregulefoo- 
du  a  un  feu  violent  ,  donne  un  verre 
d’un  jaune  noiratre  ,  Sc  quelque  chofe 
fe  reduic  en  regule. 

Une  autre  fois  j’ai  precipite  de  I’ar- 
gent  de  I’eau-forte  par  un  efpric  de  fel 
en  lune  cornee;  ce  pr^^ipite  avecdeux 
fois  autant  pefant  de  Sal  ammoniacum 
fecretum  pile ,  a  ete  mis  enfuice  a  dige- 
rer  pendant  quatre  femaines  avec  Tef- 
prit  de  tartre,  &  a  la  fin  s’eft  fublime ; 
mais  ie  fublime  n’a  point  voulu  s’amal- 
gamer  avec  Tor. 

J’ai  mele  deux  onces  de  llmaille  de 
zinc  avec  une  once  de  Salmiac  fecretum, 
j’ai  diftille  par  une  retorte  ;  j’ai  pile  le 
refidu  avec  une  once  de  Salmiac  fecre-- 
turn  frais  ;  j’y  ai  verfe  de  nouveau  I’ef- 
prit  qui  en  etoit  forti  ;  j’ai  fait  une  fe- 
conde  diftillation  ;  j’ai  repris  ce  qui 
avoit  ete  diflille  avec  le  fublime,, &  y 
ai  joint  le  refidu  pile  enfemble ;  j’y  ai 
ajoute  une  once  de  tartre  brule  noir  ; 
j’ai  mis  le  tout  a  digerer  quatre  femai¬ 
nes  ;  j’ai  enfuite  fait  I’addition  de  deux 
onces  d’alkali  ;  j’ai  diflille ,  j’ai  fature 
Tefprit  avec  de  I’efbrit  de  fel ,  Sc  alors 
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il  s’efl  precipite ala  verite  quelque  ma» 
tiere  jaunatre  ;  j’en  ai  pile  une  partie 
avec  de  Tor  ,  mais  fans  remarquer  au- 
cune  mereurification  ;  j’en  ai  pile  une 
autre  partie  avec  du  fel  alkali  diflbus 
&  I’ayant  edulcoree ,  cela  ne  m’a  pas 
donne  da  vantage;  enfin  jen’ai  pasinieux, 
reudi  en  diftillaat  une  derniere  partie 
avec  de  la  chaux  <Sc  du  fer.  Tout  cela. 
n’efl  pas  trop  propre  a  recomman¬ 
der  de  femblables  travaux  ;  cependant 
il  ne  feroit  peut-etre  pas  impoffible,  en 
y  apportant  encore  plus  (d’exaditude , 
d’en  tirer  quelque  fruit ;  car  il  eft  dilfi-^ 
cile  en  Chymie  de  bien  etablir  une  af- 
fertion- negative  (lo). 

Ce  que  I’experience  decouvre  au 
moinsde certain,  c’eft  que  le  principal 
depend  ici  de  I’huile  de  vitriol ,  qui 
doitetre  aufti  bonne  qu’il  eft  poftible,. 


("lo)  Les  affertions  affirmatives  font  encore 
plus  difficiles  a  etablir.  On  croit  un  fait  bien 
certain  ,  ileft  cru  depuisdes  fiecles  ,  &c  il  vienc 
un  homrae  qui  ddmontre  que  I’Auteur  du  fait 
obferv^,  &  ceux  qui  le  croient  apres  lui,  fe  trom- 
pent  ;  encore  fi  ces  dernieres  demonftrations  , 
mortifiantes  pour  I’amour-propre ,  etoient  fai^ 
tes  toujours  avec  les  egards  qu’on  doit  a  fes 
femblables. 
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&  en  parciculier  preparee  d’un  vitriol 
conriderablement  impregne  de  cuivre , 
poudee  a  un  feu  d’une  tres-longme  du- 
ree  &  bien  entrecenu  ,  auquel  apres  la 
reparation  de  la  partie  phlegmatique 
on  conferve  au  moins  pendant  fix  a  huic 
jours  lememe  degre ,  afin  que  la  vehe¬ 
mence  du  feu  (Sc  la  longueur  du  temps 
alterent  &  entrainent  auffi  quelques  par¬ 
ties  metaliiques  fubtiles,  Voila  pour- 
quoi  une  huile  de  vitriol  fake  d’un  vi¬ 
triol  purement  martial ,  tel  qu’elt  le  vi¬ 
triol  ordinaire  d’Angleterre  ou  de  Sue¬ 
de  ,  n’eft  que  fort  peu ,  ou  prefque  point 
d’ufage  ici :  celui  deGoeflar  vaut  mi«ux, 
&  celui  de  Saltzbourg  eft  encore  meil- 
leur  ;  car  I’experience  a  appris  au  fujec 
de  ce  dernier  ,  que  quan(i  on  le  mele 
avec  du  falmiac  commun ,  de  maniere 
que  les  efprits  fubtils  s’y  confervent  un 
peu  de  temps  ,  qu’on  en  fait  enfuite 
I’abftratftion  ,  &  qu’on  diftille  ce  me¬ 
lange  avec  le  fel  de  tarcre ,  ou  la  limaille 
de  fer ,  cela  donne  un  mercure  m(?tal- 
lique  reel  ,  en  plus  ou  moins  grande 
quantite  ,  fuivant  que  le  travail  a  ete 
plus  ou  moins  exad. 

On  peut  auftl  waiter  une  femblable 
O  iv 
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huile  de  vitriol  avec  I’argent  ou  du  cui- 
vre,  fuivant  la  diredion  que  Kunckel  a 
fournie,  dc  on  arrivera  au  meme  but. 
Ceux  done  qui  mettent  en  oeuvre  du 
Salmial  fecretum  prepare  avec  une  fem- 
blable  huile  de  vitriol ,  &c  qui  le  traitent 
avec  du  regule  d’antimoine ,  n'obtien- 
nent  pas  tant  un  mercure  d’antimoine 
qu’un  mercure  de  vitriol ,  ou  du  moins 
dans  lequel  il  entre. 

Les  Experiences  fuivantes  qui  appar- 
tiennent  a  la  mercurification ,  font  en¬ 
core  voir  que  les  parties  metallique's 
fubtilifees  entrent  ici  pour  beaucoup^ 
J^aiidiffous  dans  une  livre  d’un  efprit 
fort  urineux  environ  quatre  onces  d’un 
fel  alkali  purifie  ;  j’en  ai  imbibe  par  re- 
prife  un  vitriol  de  Saltzbourg  pulve- 
?ire ,  &  I’ai  fature  en  le  remnant  conti- 
nuellement  ;  I’ayant  enfuite  diitille ,  il 
ed  forci  de  nouveau  dans  la  diftillatiou 
beaucoup  d’efprit  urineux ,  ce  qui  viena 
de  la  readion  contre  la  terre  mdalli- 
que,caufee  par  le  mouvement  qu’excite 
Ja  chaleur ;  apres  cela  il  fefublimea  un 
feu  violent  une  fort  mediocre  portion- 
de  Sal  ammoniacum  fecretum  ,  done 
quelques  parties  font  manifeftemeniL 


Sur  le  Sil.  an  moniac  fecret.  ^21 
xnercurielles,  puifqu’il  s^amalgame  avec 
Tor.  On  peuc ,  fi  I’on  vent,  imbiber  ce 
qui  refte  avec  le  meme  efprit ,  &  le  fu- 
blimer  aulTi  fouvent  qu’il  en  fera  fui^ 
ceptible  ;  &  avec  tout  cela  on  n’aura 
pas  des  portions  fort  confiderableSr 

Ce  qui  m’a  engage  au  commence¬ 
ment  a  ajouter  quelque  quantite  de  fel 
alkali  a  I’efprit  urineux  ,  c’etoit  pour 
faturer  par-la  la  plus  grolTiere  partie  de 
I’acide  vitriolique  ,  qui  fe  change,  ainli 
en  tartre  vitrk)le.  Si  a  la  place  du  fel 
alkali  on  vouloit  diflbudre  le  fel  fufi- 
ble  d’urine  dans  I’efprit  urineux  ,  &  le 
waiter  enfuite  de  meme ,  il  fe  manifef- 
teroit  aulTi  dans  les  fels  refeans  des  phe- 
nomenes  fort  curieux. 

S  E  c  T  1  o  N  X. 

Je  crois  qu’il  eft  encore  neceftaire 
d’indiquer  quelques  melanges  de  notre 
fel  fecret  avec  d’autres  fels.  J’ai  mele  du 
Salmiac  fecretum  avec  poids  egal  de 
notre  fel  commun ,  &  I’op  voit  fumer 
aufti-tot ,  &  en  broy  ant  encore  ,  I’acide 
du  fel  commun.  Dans  la  diftillation  de 
de  ce  melange  par  une  retorte ,  il  s’e- 
leva  quelques  gouttes  fumances  ,  qui 
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etoientapeu  presunefpricdefel;enruice 
iirefublime  un  fel  ammoniac ,  mais  ce 
n’efl;  plus  le  Salmiac  fecretum  d’aupara- 
vane ,  ce  n’eft  qu’un  fel  ammoniac  com- 
mun,  car  il  ne  precipite  pas  le  fel  ammo¬ 
niac  fixe. CetteExperience  merite  d’etre 
pefee  plus  attentivement  par  rapport 
a  certaines  vues.  Le  refidu ,  apres  une 
calcination  convenable  ,  donne  dufel  - 
admirable. 

Pareillement ,  le  falpetre  etantmele  • 
avec  autant  de  notre  fel  ,  exhale  en 
broyant  des  vapeurs  encore  plus  fortes  v 
dans  la  diflillation  il  monte  des  efprits 
nitreux  rouges,  &  il  fe  fait  enfuite  une, 
fublimation  en  fort  petite  quantite  , 
parce  que  I’urineux  a  ete  ici  confidera-- 
blement  detruit ;  I’efpric  qui  a  ete  pouffe 
nediflout  point  .l’or,  .&  il  ronge  Tar- 
gent  en  chaux  ,  paree  qu’il  y  reffe  fans  , 
doute  quelque  melange  d’acide  vitrio- 
lique  qui  s’accache  a  I’argent  Sc  le  pre¬ 
cipite  ,  ce  qui  empeche  qu’il  ne  puiffe 
s’en  faire  une  fplution  claire.Cequi  reffe 
eff  une  efpece  de  lei  alkalin  vitriole. 

Apres  cela  j’ai  meleune  partie  do  j 
Salmiac  fecretum  avec  trois  de  bol  rou¬ 
ge#  i’?n  aifait.ladiff  illation  par,  une 
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retorte;  ilen  fort  un  efpric  urineuxforc 
concentre  ,  parce-  que  la  plus  grande 
parcie  de  I’acide  s’eft  attachee  a  la  terre 
martiale ;  enfuite  il  fe  fublime  quelque 
peu  de  fel  ammoniac ;  &  pour  le  bol , 
il  perd  fa  couleur ,  &  devient  d’un  gris 
fonce. 

Glauber  &  Kunckel  font  beaucoup 
d’eloges  de  la  maniere  done  on  peut 
verfer  la  folution  de  Salmiac  fecretum 
fur  toutes  fortes  d’aromates  de  bonne 
fenteur  &  de  baumes  ,  tels  que  font 
les  ingrediens  de  I’elixir  de  propriete  ; 
&  ils  all'urent  qu’apres  la  digeflion  &  la 
diftillation ,  on  a  des  liqueurs  aromati- 
ques  exquifes  tant  pour  le  gout  que  pour 
la  force,  de  couleur  blanche ,  jauneou 
rouge :  mais  je  n’ai  rien  trouve  de  par- 
ticulier  dans  tout  cela.  11  eft  vrai  qu’au 
commencement  il  fort  un  efprit  volatil 
blanc ,  qui  a  encore  une  odeur  aflez 
agrcable  ;  il  vient  enfuite  un  autre  ef- 
pjit  volatil  jaunatre  qui  eft  fuivi.  des  li¬ 
queurs  empyreumatiques .  fulfureufes 
obfeures.  Mais  on  ne  fgauroit  nier  que 
la  plus  forte  &  principale  partie  de  la 
fubllance  huileufe  5c  refineufe  ne  foit 
amortie  par  I’acide  vitriolique  qui  la 
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decrurt,  &  la  convertic  en  une  fubflance: 
fiilfureufe  &  terreftre  ,  ou  il  ne  refte 
gueres  de  fes  proprietes  nacurelles. 

Enfin  le  Sal  ammoniacum  fecretum  , 
quand  on  le  diflbut  avec  de  I’eau ,  peut 
encore  etre  employe  parmi  les  cou* 
leurs.  Parexemple,  dans  la  cochenille  ^ 
il  la  dilTouc ,  8c  merae  abondamment , 
auffi  a  froid  ;  cependant  il  la  fait  cirep 
au  pourpre ;  mais  pour  llndig9  ,  il  ne 
veuc  pas  fattaquer  de  ia  meme  ma- 
niere.  UOrleans  ^  qui  eft  line  couleiir 
jaune  tiree  des  vegetaux ,  8c  venant  der 
TAmerique ,  8c  qui  prefence  avec  de 
I’huile  de  vitriol  bien  pure  un  pheno^ 
mene  tout-a-fait  imprevu  ,  ee  produ in¬ 
fant  une  couletir  bleue  d’une  extreme 
beaute  ^  mais  avec  ce  defaut  capital 
c’eft  que  tous^les  fels,  routes  les  liqueurs, 
£c  meme  Teau  commune  la  detruifent ;  . 
€e  meme  jdonne  avec  la  folution 

du  Salmiac  fecretum  une  couLeur  d’un 
jaune  foible. 

Je  conclus  en  remarquant  que  notre 
fel  fecrec  peut  ^tre  employe  en  Mede- 
cine  en  quelques  fievres  ,  ou  affedions 
cedemateufes  ,  comme  un  fel  moyea 
fiilEireux£ubtiL,,,dQue  d’une  force  inch- 


5«r  le  Set  ammoniac  Jecret,  j- 
five,  refolutiv-e  &  diuretique,  &qu’oa 
peuc'  en  tirer  a  cet  egard  de  bons  ufa- 
ges ,  pourvu  qu’on  y  apporte  le  juge- 
ment  requis  dans  la  pratique.  La  chofe 
eft  aifee  a  conjedurer  d  priori ,  &  il 
fiiffic  d’en  recommander  le  foin  a  une 
application  circonfpede  ,  &  aux  la^* 
mieres  de  I’exp^'ience. 
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VIIK  DISSERTATION. 


Examen  Chymiquedela  nature  duSel 
acide  volatil  du  Succin* 


S  E  C  T  I  O  N  I. 

La  Chymie  etant  auffi  cultivee 
qu’elle  Tell  depuis  affez  long- 
remps  ,  on  auroic  de  la  peine  a  fe  per- 
fuader  que  dansdes  fujets  ou  produits 
Chymiques  que  I’on.  connoic  ,  &  fur 
lefquels  on  a  beaucoup  travaille,  il  y, 
ait  encore  bien  des  chofes  peu  appro- 
fondies,  que  la  nature  de  ccs  corps  ne 
foit  rien  moins  que  fuffilamment  decou^ 
verces ,  &  qu’il  rede  meme  la  delTus  une 
grande  contrariete  d’opinions  ,  &  un 
degre  confiderable  d’incerticude.  Tout 
au  moins  la'  chofe  paroitroit-elle  tout- 
a«fait  dediiuee  de  vraifemblance  a  re¬ 
gard  de  ces  fujets  qui  fe  prefentent  , 
pour  ainfi  dire  ,  tout  a  decouveit,  & 
qui  font  fi  aifes  a  analyfer ,  tels ,  par 
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exemple  ,’^,ue  les  fels.  Rien  n’efl  pour- 
tant  plus  vrai  que  I’exiftence  aduelle 
de  plufieurs  cas  femblables ,  comme  le 
temoignent  le  fel  volatil  du  borax ,  l’a=>  - 
cide  du  phofphore ,  le  fel  alcali  naturel , 
la  partie  alcaline  du  fel  commun  ( i ) , 
&  divers  autres  fujets.  Je  mets  dans  le 
meme  rang  lejel  acide  volatil  du  fuc¬ 
cin  ,  qui  a  deja  ete  decouvert  depuis 
quelques  fiecles  par  les  Chymiftes,  que 
I’on  prepare  en  abondance ,  &  dont  les 
Medecins  font  auffi  ufage ;  randis  que 
les  Auteurs  en  Chymie  font  fort  peu 
d’accord  entr’eux  fur  la  nature  &  les 
proprietes  de  ce  fel ,  &  qu’ils  fe  con* 
tredifent  meme  formellemenc'  les  uns 
les  autres  a  cet  egard. 

Autrefois  il  s’en  trouvoit  qui  met- 
toit  en  queftion ,  fi  c’etoit  un  fel  uri  - 
neux  ou'acide.  Glafer,  J.  M.  Hoffmann^ 
&  meme  un  Auteur  tout  -  a -fait  re¬ 
cent  (2),  en  font  un  fel  urineux,  & 

(1)  Ce  petit  aveude  1’ Auteur  fuffit  pour  de- 
montrer  que  fon  opinion  fur  la  nature  de  cette 
bafe  marine  nelui  parolt  pas  afl'ez  demontree. 

(2)  Cet  Auteur  recent  etoit  fans  doute  1’ Au¬ 
teur  d’un  Memoire  manufcric ;  parmi  ceux  qui 
ont  public  leurs  Ouvrages  depuis  174S  ,  ien’en,  , 
connoisaucunqui  ait  avance  ferieufement  cette>~ 
jjiypothife. , 
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avancent ,  quoiqu’a  tort ,  quSl  entre  ea 
effervefcence  avec  un  efprit  de  fel ,  de 
nitre,  &c.  A  prefent  qu’il  eft  entiere- 
ment  decide  que  c’eft  manifeftemenL 
un  fel  acide ,  il  s  en  faut  pourtant  bien 
qu’on  foit  d’acord  a  quel  acide  princi¬ 
pal  il  appartient.  M.  Helwing  d’An- 
gerbourg  eftime  que  c’eft  un  acide  ni- 
treux ;  mais  c’eft  a  quoi  il  y  a  lemoins 
d’apparence ,  puifqu’il  ne  detonne  point 
fur  lescharbons.  M.  Bourdelin  &  d’au- 
trcs  le  rangent  avec  I’acide  du  fel  com- 
mun,  parce  que  I’on  trouve  ce  fuccia 
dans  Jes  mers  dont  la  falure  eft  mani- 
fefte,  &qu’ellesle  pouftencdc  lejettent 
dehors.  Sendelius  &  Neumann  en  font 
un  acide  vitriolique ,  parce  qu’une  par- 
tie  du  fuccin  fe  trouve  dans  des  veines 
de  montagnes  qui  lui  font  propres,  Sc. 
que ,  lorfqu’on  I’en  tire  en  creafant ,  on 
le  trouve  a  cote  d’un  vitriol  qui  contient 
du  fer,  Un  autre  CHymifte  eftime  que 
c’eft  un  acide  tout  particulier  Sc  unique 
dans  fon  efpece  ,  qui  n’a  rien  de  com- 
mun  aA^ec  les  autres ,  Sc  diftere  totale* 
mentdes  acides  ordinaires,  Au  contrai- 
re  il  y  en  a  qui  le  regardent  corame  un- 
acide  mixte,  (Scnuilementfimple ,  mais 
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i^ui  efl  compofe  de  differens  acides  du 
vitriol  &  du  fel  commun. 

Au  milieu  de  cette  extreme  diverfite 
d’opinions,  il  eii  naturel  de  prendre  la 
peine  d’examiner  la  chofe  deplus  pres  , 
de  poulTer  la  decompofition  aulTi  loin 
^u’elle  peutaller;  en  un  mot,  detraiter 
cette  matiere  fous  routes  les  faces  dont 
elle  eft  fufceptible :  car  c’eft  a  mon  avis 
un  defaut  tres-commun,  que  de  fe  bur¬ 
ner  auxphenomenes  fournis  par  un  petit 
nombre  d’experiences ,  pour  en  tirer 
auditor  avec  precipitation  une  conclu- 
fion  univerfelle ,  &  prononcer  une  de- 
cifion,  avant  que  d’avoir  examine  bien 
attentivement  les  corps ,  &,  autant  qu’il 
eft  podible,  epuife  la  cohnoidance  de 
tous  les  rapports  dont  ils  font  fufcepti- 
bles.  Au  refte  on  comprend  aifemenc 
que  j,e  n’entends  pas  ici  parler  de  ce  qu’on 
nomme  le  Sel  d'Amhre  que  M.  Geof- 
froy  a  fait  connoirre  dans  les  Memoi- 
res  de  I’Academie  des  Sciences  de  Paris 
pourl’annee  1738  (3)  ,  &  qui  eft  pro- 

(3)  Je  ne  vois  rien  dans  le  Volume  de  cetce 
annee  qui  puiffe  avoir  rapport  a  ce  que  die  ici 
M.  Pott ,  que  le  Memoire  ou  M.  Geoffroy  exa¬ 
mine  les  pretendus  fels  elTenciels  de  M.  De  la* 
Garaie. 
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(iiiic  par  la  preparation  que  le  fuccin 
re^oic  en  y  verfant  de  Teau  chaude ,  8c 
en  procedant  enfuite  a  la  filtration  8c  a 
la  coagulation.  Ce  produit  ell  extre*^ 
mement'  different  de  notre  fel  ;  ce  n’efl 
pas  proprement  une  fubflance  faline 
pure,  mais  c’eflplutotun  extrait  falino 
mucilagineux,  mele  d’un  petit  nombre 
de  parties  refineufes :  il  n’a  aucun  gouc 
acide ,  mais  ii  a  celui  d’un  fel  amer ;  il 
n’apporte  aucun  changement  au  fyrop 
deviolettes ;  il  n’entre  point  eneffervef- 
cenceavec  les  fels  alkalis,  cependantils 
fe  troublenf ,  8c  il  s’en  precipite  une 
refine  en  folucion ;  au  contraire  il  entre 
en  effervefeence  avec  I’buile  de  vitriol, 

8c  en  fait  fortir  une  vapeur  acide  com- 
me  d’un  efprit  de  fel ,  ce  qui  fait  voir 
qu’il  renferme  un  peu  de  fel  commun. 
Mais  cela  va  a  tres-peu  de  chofe,  puif- 
que  d’une  livre  de  fuccin  a  peine  peut- 
on  tirer  une  dragme  d’un  femblableex- 
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Section  1 1. 

L’objet  que  j’ai  done  en  vue,  e’eft 
cette  (ubflance  faline  qu’on  tire  au  fuc- 
cin  par  la  didillation.  Je  regarde  com- 
me  une  chofe  inutile  de  m’etendre  fur  la. 
maniere  de  procedera  cette  diftillation, 
puifqu’on  en  trouve  le  detail  dans  di¬ 
vers  Ouvrages.  Je  remarquerai  feule- 
ment  en  deux  mots  qu’on  peut  fairs 
cette  didillation  en  differentes  manie- 
res ,  en  prenant  des  retortes  de  pierre^ 
ou  de  verre ,  de  cedes  qui  n’ont  pas 
eclate ,  ou  de  cedes  dont  le  col  eft 
tout-a-fait  large ,  en  la  faifant  dans  le- 
fable  ou  a  un  feu  immediat ,  ou  au  bain 
fee.  Quelques-uns  donnent  un  feu  con¬ 
tinue  depuis  le  commencement  ,  d’au- 
tre.s  fe  fervent  d’un  feu  interrompu  ;  il 
y  en  a  qui  commencent  par  le  fable ,  & 
qontinuent  a  unfeu  decouvert ;  on  peut 
le  faire  fans  addition  ou  avec  addition, 
foit  de  parties  egales  ou  de  deux  par¬ 
ties  de  fable',  de  cailloux  ou  de  caput 
mortuum  d’efprit  de  fel.  On  trouve  des. 
Auteurs  qui  recommandent  un  tuyau 
de  verre,.  qui  aide  jufqu’au  milieu. du 
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recipient,  qui  lui-meme  peut  etre  auili 
pourvu  d’un  petit  tuyau. 

II  faut  toujours  donner  au  commen- 
cement  un  feu  doiix,  &le  continuer  de 
ineme long-temps,  enforte  quefacha- 
leur  ne  foit  gueres  plus  forte  que  celle- 
de  I’eau-bouillante,  fur-tout  fi  I’onfaic 
la  didillation  fans  addition  ,  jufqu  a  ce' 
qu’il  ne  forte  plus  aucun  phlegme  ou 
buile  fubtile  :  car  quand  on  preife  trop 
le  feu ,  la  mafie  monte  en  haut ,  &  tout 
s’echappe  par  deifus ;  mais  fi  Ton  a  ajou- 
te  quelque  matiere  terreftre  ,  on  peuc 
augmenter  piutot  la  fcrce  du  feu.  If 
eft  auffi  a  propos  delaiiTer  un  peu  d’air 
lur  -  tout  quand  on  n’a  point  mis  de 
tuyau  de  verre  devant ,  ou  lorfque  le 
recipient  eft  trop  petit.  Apres  cela  on 
peut  augmenter  la  force  du  feu  par  de- 
gres;  &  e’eft  alorsque  fe  fublime  notre  fef 
volatil  meleavec  la  derniere  huile  dans' 
le  cou  de  la  retorts  ,  d’ou  quelques- 
uns  le  tirent  &  le  raflemblent  avec  une 
plume;  mais  cela  exige  trop  de  peine 
&  de  temps ,  il  vaut  mieux  poufter 
tout  enfemble  dans  le  recipient,  &  fe- 
parer  enfuite  ce  fel  d’avec  les  parties. 
iuiieufesjmais  ft  I’on  poufle  feulemenD 
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Thuile  fubtile  &  le  fel  par-delTus,  dc 
jnaniere  que  le  plus  grofller  demeure 
en  arriere ,  alors  la  meilleurjs  partie  ell 
■une  colofone  foluble ,  qu’on  peut  fore 
bien  employer  pour  les  vernis. 

Si  1  on  calcine  le  ca]^ut  mortuum  dans 
;Un  creufec  a  feu  decouvert  de  la  ma- 
niere  la  plus  forte ,  il  demeure  alors  un 
peu  de  terre  d’ungris  jaunatre ,  laquelle 
contient  un  peu  de  fel  commun  ;  e’eft 
pourquoi  fa  folution  fijeree  precipice  la 
Iblucion  de  plomb  en  Saturne  come. 
Elle  contient  de  plus  une  certaine  quan- 
tice  de  chaux  ferrugineufe ,  car  elle  en- 
^re  en  effervefcence  avec  I’eau  -  force  ; 
&  quand  on  retire  la  partie  la  plus  le- 
gere ,  &  qu’ayant  mele  la  plus  pefante 
avec  de  la  grailfe ,  on  I’expofe  dans  un 
creufet  ferme  aun  feu  ardent,  I’aimanc 
en  attire  enfuite  quelques  parcelles. 
Cette  fubllance  ferrugineule  fe  trouve 
aulfi  dans  les  morceaux  purs  de  fuccin , 
&  ne  peut  pas  etre  regardee  commey 
venant  du  melange  de  parties  etrange- 
res  &  impures. 

Les  Ouvriers  preparent  ce  fel  en 
Prufle  en  grande  quantice  pour  I’en- 
voyer  ailleurs ,  parce  qu’ils  ont  des 
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rognures  &  de  pecits  morceaux  d’am- 
bre  abondammenc  &  a  tres-grand  mar- 
che.  Ils  font  la  diftillation  fans  addi¬ 
tion  a  un  feu  ouvert  ,  pour  expedier 
I’ouvrage  le  plus  vice  qu’ils  peuvent  ; 
ils  poulTenc  aufli  le  dernier  refidu  dans 
des  recipiens  a  part ,  afin  de  n’avoir  pas 
tant  a  feparer.  Cependant ,  comme  le 
fel  fe  trouve  mele  ici  avec  beaucoup 
d’huile ,  qui  s’y  attache ,  ils  le  mettent 
pour  en  faire  la  feparation  fur  un  papier 
brouillard,  &  changeant  plufieurs  fois 
ce  papier  ,  I’huile  s’y  attache  route ,  & 
le  fel  demeure  fee.  Ils  expriment  ce  pa¬ 
pier  huileux  feparement,  &  apres  cela 
ils  le  diftillent. 

Mais  comme  dans  la  derniere  huile 
epaifle  il  refte  encore  quelque  fel ,  on 
met  cette  huile  dans  un  flacon  d’etain, 
ou  dans  quelqu’autre  vaifTeau  folide ,  & 
Ton  y  verfe  de  I’eau  chaudetrois  a  qua- 
ire  fois  ,  jufqu’a  ce  que  cette  eau  ne 
devienne  plus  faline ,  en  fecouant  bien 
le  tout  enfemble,  afin  que  I’eau  tire 
exadement  le  fel ;  enfuite  on  procede 
ala  filtration ,  a  I’evaporation  &  a  la 
cryftallifation.  Neanmoins  a  la  fin  > 
.apres  la  cryflallifation ,  il  demeure  une 
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partiequi  eft  commeune  liqueur  acide 
huileufe ,  qui  ne  veuc  plus  bien  cryftal- 
lifer ,  ce  qui  eft  commun  a  touces  les 
autres  macieres  huileufes  qui  demeu- 
rent  apres  les  operations. 

Si  dans  la  diftillation  on  n’a  pas 
enleve  feparement  le  premier  phleg- 
me ,  mais  qu'on  ait  poufle  tout  pele- 
mele ,  on  peut  verfer  avec  circonfpec- 
tion  de  I’eau  chaude  fur  le  produit  en- 
tier  diftille,  &  proceder  de  la  meme 
maniere  ;  enforte  que  je  ne  trouve  au- 
cune  utilite  particuliere  a  meler ,  fui- 
vant  I’idee  de  Vigani  ,  cette  huile  de 
fuccin  encore  melangee  avec  du  fel 
commun  ,  pour  en  procurer  enfuite  la 
digeftion  &  la  fublimation  (4). 

Quand  ce  fel  a  ete  fepare  de  I’huile 
grofliere  (implement  a  I’aide  d’un  pa¬ 
pier  brouillard ,  il  refte  encore  beau- 
coup  de  parties  huileufes ,  &  ces  der- 


(4)  M.  Pott  ne  parle  pas  ici  de  la  fripponnerie 
des  Ouvriers  qui  ^vdus  envoient  le  fel  de  fuccin 
en  grande  abondance;  ils  dtllblvent  du  fel  ve-r 
getal  dans  de  I’efprit  diftille  de  fuccin ,  ou  dani 
I’eau  ou  le  fel  eft  diflbus  ,  &  font  ^vapoier  le 
tout  pour  en  retirer  p61e-mele  les  cryfiaux  de 
fel  de  fuccin  &  defel  vdg^tal ,  inabus  de  I’odeia: 
du  fuccin. 
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nieres  Gryftallifations  font  tou jours  alors 
x)brcures,  plus  brunes  &  plus  huileufes. 
Cela  I'ui  donne  une  mauvaife  appa- 
rence ,  &  rend  fa  force  beaucoup  plus 
echauffante.  De  -  la  refulte  done  la  ne- 
ceffite  de  le  purifier  encore  davantage , 
Sz  on  propofe  pour  cet  effet  diverfes 
methodes. 

Quelques-  uns  le  fubliment  encore  a 
part  dans  une  retorteou  dans  un  alam- 
bic  ,  fur- tout  dans  un  alambic  bas ,  fur 
lequel  on  place  des  cornets  de  papier ; 
ils  lui  donnent  alors  le  feu  de  fable ,  5c 
6 cent  fouvent  le  papier  afin  que  le  fel  ne 
retombe  pas.  D’autres  mettent  deflfis 
un  chapiteau  aveugle,  mais  de  quelque 
maniere  qu’on  s’y  prenne ,  il  s’en  perd 
beaucoup ,  5c  Ton  ne  I’epure  pas  fuffi- 
fammenc.  Mais  fi  fon  emploie  desaddi- 
tions  pour  abfbrber  plus  fortement 
rhuile  jcomme  de  la  come  de  cerf  bru- 
lee  ,  de  la  cendre  lefTivee ,  de  la  potaf- 
fe  ,  des  os  calcines  ,  alors  une  bonne 
partie  dufel  fe  detruic  entierement.  Les 
fublimations  fur  fon  propre  caput  mor^ 
tuum  ou  avec  le  fable  ,  les  cailloux ,  la 
briquQ  pilee ,  les  pipes  nectes  pulveri- 
fees  ou  I’argille  pilee  5c  brulee ,  font  a 
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la  verite  plus  fupportables ;  mais  il  s’y 
attache  quelque  quantite  de  fuie  hui- 
leufe ,  d’ou  vient ,  par  exemple ,  qu’il 
refte  des  pipes  une  matiere  noiratre  de 
charbon.  ,Cependant  il  fe  detruit  tou- 
jours  par -la  quelque  chofe  du  fel ,  8c 
Ton  ne  f^auroit  non  plus  I’obtenir  tout-a- 
fait  blanc  par  cette  voie  ;  il  demeure 
toujours  jaunatre. 

Ceux  qui  promettent  de  le  produire 
blanc  par  I’addition  de  fel  commun , 
font  pareillement  dans  I’erreur  ;  cela 
fait  a  la  verite  fortir  quelques  gouttes 
d’acide  huileux  ,  qui  participent  aulfi 
un  peu  de  Tefprit  de  fel ;  car  elles  pre- 
cipitent  le  plomb  de  la  folution  en  fa- 
turne  come  :  enfuite  le  fel  volatil  fe  fu- 
blime,  mais  encore  notablement  jaune. 
Sc  le  fel  commun  demeure  au  fond  , 
noiratre  &  impur ,  par  le  melange  de  la 
terre  fuligineufe. 

11  y  a  des  Auteurs  qui  avancent , 
que  quand  dans  la  diftiilation  on  joint  au 
fuccin  crud  unepartie  de  fel  commun, 
on  obtient  plus  defel  volatil,  &  ils  ont 
dans  I’idee  que  cette  augmentation  ed: 
procuree  par  le  fel  commun ;  mais  cette 
fuppofition  ne  paroit  point  avoir  de 

Tome  IV*  P 
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fondement.  Si  la  quantite  de  fel  volatfl 
cH  effedivement  un  peu  plus  grande  , 
cela  ne  vient  point  de  Taccretion  de 
i’acide  du  fel,  mais  de  ce  que  le  fel, 
en  raifon  de  fa  malTe ,  tient  Jes  parties 
huileufes  &  bitumineufes  plus  eloignees 
les  unes  des  autres. 

Au  refte  ,  felon  moi ,  la  meilleure 
depuration  du  fel  volatil  de  fuccin ,  & 
ou  Ton  en  perd  le  moins,  eft  celle  qui 
fe  fait  quand  on  diflbut  ce  fel  avec  de 
I’eau  chaude  ,  qu’on  met  d’abord  dans 
le  filtre  un  peu  de  coton  qui  a  ete  lege- 
rement  bumede  avec  de  I’buile  de 
fuccin ,  &  qu’enfuite  on  s’en  fert  pour 
filtrer  la  folution  ;  alors  la  plupart  des 
parties  huileufes  s’attachent  au  coton , 
&  la  folution  pafle  plus  pure  a  travers 
le  filtre.  On  la  fait  enfuite  evaporer  a  un 
feu  tout-a~fait  doux  quand  I’evapora- 
tion  fe  fait  a  decouvert ,  &  Ton  en  pro¬ 
cure  la  cryftallifation  (5).  Les  premie- 

(5)  II  m’eft  arrive  enprocedanc  ainfi  deper- 

dre  la  plus  grande  partie  de  mon  fel  qui  s’ex- 
Sialoit  avec  les  vapeurs ,  quoiquela  chaleur  fut 
ttes-douce ;  une  aurre  fois  loin  d’obtenir  du  fel : 
i’evaporation  ne  procura  qu’un  extrait  rdfineux 
peu  falin  ,  &  point  dutout  cryftallin.  Ces  deux 
accidens  d^montrent  combien  il  faut  proceder 
doucement  a  ia  cryftallifarion  du  f^. 
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res  cryflallifations  font  les  plus  claires 
Sc  d’un  jaune  foible  ,  mais  les  dernie- 
res  vont  en  diminuant,  font  plus  bru- 
nes  ,  plus  huileufes  &  plus  ameres ; 
auffi  les  met-on  plus  volontiers  a  part. 

On  peut  aulTi  faire  au  bain-marie 
Fabftradion  de  I’eau  qui  fe  trouve  dans 
la  folution  filtree ,  fans  s’inquieter  qu’il 
s’en  aille  en  meme  temps  quelque  cho- 
fe  du  fel  volatil ;  car  il  n’y  a  rien  de  plus 
mal-fonde  que  ce  qu’avancent  certains 
Auteurs ,  que  dans  la  redification  des 
matierestirees  du  fuccin, en  le  diftillant, 
Je  fel  volatil  monte  le  premier ,  enfuite 
rhuile  ,  &  a  la  fin  I’eau  ;  cela  n’arrive 
■qu’aux  fels  urineux  des  animaux. 

•  Les  cryllaux  doivent  ecre  encore  mis 
fur  du  papier  brouillard  pour  fecher  a 
;i’ajr  y&  le  poids  eneft  environ  latren- 
?tieine partie  deceluidu  fuccin  crud  (6), 
'Si  /I’on  veuc  quelquefois  reiterer  la  de- 
.puration  avec  I’eau  ,  le  fel  deviendra 
<sJouiours  plus  ciair  &  plus  blanc ,  mais 


'  (<5^  Enfbne  qu’une  livreen  rende  un  peu  plus 

*de  quatre  gros  ;  cette  proportion  m’eli  venue 
'quelquefois,  mais  le  plus  fouvenc  je  n’ai  retir6 
'que  deux  gros ,  ce  qui  fait  le  foixanueme  en- 
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jamais  parfaitemenc  blanc  ,  fans  per- 
te  &  fans  un  dechet  notable.  Ceflr 
d’un  femblable  fel  volatil  de  fuccin, 
bien  purifie  une  fois  avec  de  I’eau  , 
dont  j’ai  fait  ufage  pour  les  Experiences 
fuivantes. 

Section  HI. 

Pour  commencer  par  decouvrir  les 
proprietes  generates  &  les  relations  de 
notre  fel ,  fy  ai  remarque  les  pheno- 
jnenes  que  je  vais  indiquer.  Ce  fel  fe 
dilTouc  a  la  verite  dans  I’eau ,  mais  il  a 
befoin  pour  cet  effet  de  beaucoup  d’eau, 
voila  pourquoi  I’eau  chaude  convienc 
mieux ,  car  pendant  fa  chaleur  elle  dif- 
fout  conliderablement  de  ce  fel;  mais 
quand  elle  eft  refroidie ,  une  bonne 
partie  en  tombe  au  fond.  Cependant 
elle  retient  une  certaine  quantite  de  ce 
fel  diflbus ,  &  la  premiere  fois  qu’elle 
entre  en  cryftallifation,  ce  n’eft  que  com- 
me  des  flocons  ou  de  I’eponge ,  Sc  la 
couleurreifemblea  celledufucre  candi 
poreux  brun.  Les  dernieres  cryftallifa- 
tions  deviennent  toujours  plus  obfcuresi^ 
mais  quand  on  a  continue  la  depura¬ 
tion  ,  la  premiere  cryftallifation  eft  a 
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la  furface  fuperieure  d’un  jaune  clair  ou 
blanchatre  ;  il  s’y  forme  de  longues 
poinces ,  ou  bien  elle  a  I’apparence  de 
plumes  ;  mais  au  concraire  la  furface 
inferieure  &  lesfuivantes  font  plus  obf- 
cures  &  plus  irregulieres. 

Cette  cryftallifation  ne  s’hume(il:e 
point  a  fair ;  elle  y  demeure  feche  :  en 
la  frottant  elle  a  une  odeur  piquante 
de  raifort ,  fur -tout  lorfqu’elle  eft  un 
peu  echauffee.  Le  gout  eft  acide  fans 
avoir  rien  de  corroftf ,  mais  avec  cela 
d’un  huileux  penetrant  ,  qui  prouve 
qu’il  y  a  manifeftement  avec  I’acide 
une  portion  qui  s’eft  diflbute  des  par¬ 
ties  huileufes  du  fuccin ,  ce  que  confir- 
ment  egalement  le  gout ,  I’odeur  &  la 
couleur.  Son  acidite  fe  donne  a  con- 
noitre ,  parce  qu’elle  ecume  &  entre  en 
effervefcence  avec  les  alkalis  fixes  &  les 
fels  volatils  urineux,  auffi-bien  qu’avec 
les  terres  alkalines  ou  de  chaux ;  & 
parce  qu’elle  precipite  des  folutions 
alkalines  de  foie  de  foufre,  de  colofo- 
ne  &  d’autres ;  au  lieu  qu’au  contraire 
avec  les  efprits  acides ,  comme  le  vinai- 
gre ,  I’efprit  de  fel  de  nitre  ,  &c.  elle 
ne  produit  aucune  effervefcence  ,  mais 

P  ii) 
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elle  s’unit  tranquillement  avec  eux. 

M.  Neumann  pretend  qu’eile  chan¬ 
ge  le  fyrop  de  violetces,  St  lui  donne 
un  rouge  fenfible ;  tandis  qu’onavance 
au  contraire  dans  le  Commercium  line- 
rarium  de  Nuremberg  pour  Tannee 
3744,  que  ce  fel,  quand  meme  il  fe- 
roic depute,  teint  en  verd  ie  fyrop  de 
violettes ,  comme  les  alkalis  one  cou- 
tume  de  le  faire  ;  mais  il  faut  que  cet 
Auteur  ait  employe  un  fel  falfifie.  En 
e6et ,  mon  fel  n’a  point  du  tout  donne 
la  couleur  verte  au  fyrop  de  violettes  ; 
mais  auffi  les  parties  huileufes  ont  em- 
peche  qufl;  ce  iyrop  ne  devint  rouge  , 
comme  cela  lui  arrive  autrement  avee 
les  acides  orJinaires  ;  il  efl  demeure 
bleu ,  &  I’on  pouvoit  a  peine  remar- 
quer  qu’il  eut  quelque  difpofition  a 
rougir. 

Au  feu  notre  fel  eft  a  la  verite  vola- 
til ,  Sc  fe  laifte  fublimer ;  mais  cela  de- 
mande  beaucoup  plus  de  chaleur  que 
pour  les  fels  volatils  urineux  :  car  quand 
je  mets  une  retorte  avec  de  ce  fel  dans 
I’eau  bouillante ,  Sc  que  je  I’y  tiens  plu- 
fteurs  heures ,  il  y  demeure  fans  altera-; 
tion.  Sc  il  ue  s’eleve  rien  de  fa  liibftan- 


Sur  le  Sel  volatil  de  fuccin.  543 
Ce  ;  ce  qui  fait  voir  que  fa  depuration 
peut  etre  effeduee  au  bain  d’une  ma- 
niere  tout  a-fait  sure  :  mais  lorfqu’on 
emploie  un  feu  de  fable  alTez  fort,  ce 
fel  entre  en  flux,  <5c  coule  comme  une 
huile  ;  apres  quoi  feulement  il  monte 
un  peu  de  liquide  acide  huileux ,  en- 
fuite  il  fe  fublime  vers  le  bas  des  raies 
huileufes ,  &  le  fel  fe  condenfe  en  va- 
peurs  dans  le  col  de  la  retorte  ,  foils 
I’apparence  de  beurre  d’un  jaune  obP 
cur ,  &  en  partie  en  forme  de  plumes ; 
mais  il  a  perdu  alors  confiderablemenc 
de  fon  poids.  Il  demeure  un  caput  mor- 
tuum  noir  &  en  charbon  ,  enforte  que 
dans  ce  travail  une  bonne  partie  du  fel 
efl  ddruite. 

L’huile  de  tdebenthine  refufe  de 
dilToudre  ce  fel ;  au  contraire ,  quand 
©n  verfe  quatre  parties  d’efprit-de-vin 
tres-redifie  fur  une  partie  de  fel  fee  ,  il 
s’en  diflTout  k  la  verite  peu  au  froid , 
mais  il  fe  fait  feulement  une  extradion 
de  quelques  parties  huileufes ,  &  la  fo- 
lution  acquiert  par-la  une  couleur  jau¬ 
ne  ;  a  la  chaleur  au  contraire  il  fe  dilTout 
une  bonne  partie  de  fel  ,  mais  en  le 
laiilanc  enfuite  au  froid  ,  il  s’en  preci- 
Piv 
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pice  de  nouveau  une  certaine  quantite. 
Le  felqui  efttombe  efl  bien  enfuite  un 
peu  clair  ,  mais  encore  fenfiblement 
jaune,  enforte  que  notre  fel  ne  fe  laifle 
point  parfaicement  blanchir  parl’efprit- 
de-vin  feul ,  comme  quelques-uns  I’a- 
yancent.  II  demeure  auffi  un  peu  de  fel 
a  froid  dans  refpric-de-vin  ,  ce  qui  fe 
manifede  quand  on  allume  cec  efprit 
pour  le  faire  bruler;  car  le  felquiaete 
diflous  rede  alors. 

Si  Ton  emploie  pour  notre  fel  un  ef¬ 
prit  vineux  de  fel  ammoniac ,  il  le  dif- 
fout  bient6t ,  &  meme  avec  edervef- 
cence ,  &  la  folution  fe  teint  d’un  jaune 
foible.  Mais  fi  ce  fel  eft  fort  impur  & 
huileux  ,  I’efprit  prend  bien  vite  une 
couleur  rouge.  Quand  on  brdle  cet  ef. 
prit  de-vin ,  il  en  rede  une  liqueur  am- 

moniacale.Cependant  comme  toutesces 
Experiences  ne  fuffifent  pas  encore  pour 
determiner  a  quelle  efpece  des  acides 
connus  notre  fel  appartient  proprement, 
&aveclaquelleil  a  leplusd’affinite,  ce 
qui  fait  la  princlpale  quedion ,  je  pade 
au  melange  de  ce  fel  avec  d’autres  fels, 
comme  au  moyen  le  plus  propre  a  nous 
conduire  a  fa  vraie  connoilfance.  C’ed 


Sur  le  Sel  volatil  de  fuccin.  345 
auffi  celui  auquel  fe  rapportent  la  plu- 
part  de  ceux  qui  ont  voulu  donner  des 
inftrudions  fur  ce  fujet  ,  quoiqu’ils  en 
aient  tire  des  confequences  tout-a-faic 
differentes. 

J’ai  done  fature  mon  fel  d’ambre  dif- 
fous  avec  une  lefTive  alkaline biennette, 
fuivant  le  poids  naturel ;  je  I’ai  enfuite 
filcre ,  &  il  eft  refte  feparement  quelque 
matiere  huileufe  dans  le  filcre  ;  apres 
cela  je  I’ai  fait  coaguler  doucement  , 
car  il  a  beaucoup  de  peine ,  ou  m^e 
il  ne  veut  point  du  tout  fe  former  en 
cryftaux.  Ce  fel  coagule  coule  a  1  air , 
comme  une  terre  foliee  de  tartre ,  & 
apres  s’etre  fondu,  illaifle  beaucoup  de 
terre  huileufe.  En  le  faifant  enfuite  eva- 
porer  doucement  en  fumee  ,  il  en  re- 
fulte  un  fel  brunatre  fort  foluble.  Apres 
la  faturation  il  a  bien  augmente  la  moi- 
tie  de  fon  poids  ,  de  forte  qu’il  fature 
beaucoup  d’alkali.  Mais  que  routes  les 
parties  huileufes  doivent  fe  feparer  par 
ce  moyen  y  e’eft  ce  qui  ne  fe  trouve 
point ;  la  couleur  indique  meme  ie  con- 

traire.  ^ 

Ce  fel  compofe  entre  encore  en  et- 
fervefeence  aufli-bien  avec  lefprit  de 
P  V 
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nitre  ,  qu’avec  I’huile  de  vitriol ;  mais 
dans  Tun  &  I’autre  cas  I’odeur  qui  en 
fort  n’efl  pas  acide ,  elle  a  quelque  cbofe 
de  fulfureux  Sc  d’huileux,  &  rien  par 
confequent  n’y  tienc  d’une  vapeur  cor- 
lofive  de  fel.  Mais  I’ayant  encore  plei- 
nement  fature  deux  fois  avec  quelque 
quantite  de  fel  de  fuccin ,  ilnes’eft  plus 
fait  d’effervefcence  avec  I’efprit  de  ni¬ 
tre,  ni  meme  avec  rhuile  de  vitriol,  & 
il  n’en  fort  aucune  vapeur  d’efprit  acide  j 
par  ou  il  fe  diftingue  notablemenc,  tanc 
de  la  terre  foliee  de  tartre ,  qui  fans  cela 
eft  la  matiere  qui  a  le  plus  de  reftem- 
blance  avec  lui ,  que  du  fel  commun 
regen  ere. 

J’ai  fondu  ce  fel  feul  par  un  chalu- 
Hieau,  mais  il  n’entroit  pas  bien  en 
flux  ;  Sc  apres  qu’ii  avoit  ece  pendanc 
quelque  temps  a  ce  feu,  le  lei  qui  en 
reftoic  ,  entroit  de  nouveau  en  effervef- 
cence  avec  I’eau- forte  ;  d’oii  s’enfuic. 
qu’il  etoit  redevenu  manifeftement  al- 
kalin ,  Sc  qu’ii  avoit  perdu  fon  aciditCo 
Gela  arrive  aufti  avec  la  terre  foliee  de 
tartre. 

Autrement  ce  fel  moyen  eft  beau-? 
coup  plus  foluble  dansl’eau  qu’un  tartre  * 
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vitriole ;  il  ne  petille  ni  ne  faute  point 
non  plus  fur  les  charbons  ardens ,  com' 
me  one  coutumede  le  faire  le  fel  com- 
mun  &  le  tartre  vitriole.  J’ai  encore 
diftille  ce  fel  moyen  feul  par  une  re- 
corte  ;  il  s’en  eleve  un  efpric  amer  & 
huileux  ,  a  peu  pres  comme  un  efprit 
de  tartre ,  &  il  teint  le  fyrop  de  violettes, 
non  en  rouge  ,  mais  d’une  couleur  ver- 
datre  ;  ce  qui  montre  qu’il  eft  devenu 
en  quelque  forte  un  foible  urineux. 

Petermann  &  Rivinus  ont  deja  re- 
marque  que  le  fel  alkali ,  aufti-bien  que 
la  chaux  ,  rend  le  fel  de  fuccin  uri¬ 
neux  ,  quoique  Lemery  le  nie  ;  mais  il 
eft  pourtant  vrai  qu’il  eft  plutdc  engen- 
dre  &  compofe ,  que  fimplement  fe» 
pare.  Get  efprit  ne  precipite  point  non 
plus  la  liqueur  de  fel  ammoniac  fixe  , 
parce  que  e’eft  un  urineux  trop  foible ; 
par  confequent  I’acide  du  fuccin  eft  de- 
truit  ici  de  la  meme  maniere  que  dans 
la  terre  foliee  de  tartre  ,  quand  on  la 
poulTe  feule  a  un  feu  violent.  A  la  fin  il 
fortit  avec  des  vapeurs  epaifles  &  blan¬ 
ches  une  huile  empyreumatiqueo 
Quand  on  lefiive  le  caput  mortuum 
que  I’oR  coagule  cette  lefiive  ,  ceU 


34^  DiJJert,  Chym.  de  M.  Pott. 
redonne  un  fel  alkali  brunatre ,  qui  en- 
tre  en  effervefcence  avec  tous  les  acides. 
On  wok  ici  manifeftement  une  pro- 
priete  qui  n’indique  ni  un  acide  ordi- 
rjaire  de  fel  ,  ni  un  acide  de  vitriol, 
mais  qui  defigne  plutot  un  acide  vege¬ 
tal,  ou  un  acide  volatil  de  vitriol.  Car 
quand  on  didille  a  part  un  alkali  fixe 
impregne  &  fatureavec  un  efprit  vola¬ 
til  de  foufre  ,  il  s’eleve  alors  un  efprit 
volatil  ,  &  le  relidu  qui  eft  redevenu 
alkalin ,  entre  en  effervefcence  avec  les 
acides.  Si  Ton  en  fait  la  Solution  avec  de 
Teau ,  cela  donne  une  folution  alkaline 
de  foie  de  foufre. 

Mais  en  faifant  cette  Experience ,  il 
faut  prendre  garde  que  I’alkali  fulfu- 
reux  ne  foie  pas  trop  vieux  ,  &  qu’il 
n’ait  pas  fur-tout  ete  long-temps  expofe 
a  fair  ;  car  j’ai  trouve  alors  que  fair 
avoit  tout-a.fait  enleve  le  volatil  fulfu- 
reux  ,  &  que  le  rede  etoit  devenu  un 
acide  vitriolique  grolTier  ;  d’oii  vient 
que  ce  rede ,  apres  avoir  ete  embrafe , 
n’a  point  produit  d’alkali ,  mais  s’ed 
convert!  en  tartre  vitriole.  Au  con- 
traire  ,  un  alkali  fulfiireux  tout  frais , 
ou  bien  conferve ,  donne,  quand  on  k 
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diftille  feul ,  un  efpric  fulfureux  de  mau- 
vaife  odeur ,  qui  a  quelque  chofe  d’uri- 
neux ,  &  le  refidu  eft  un  foie  alkalin  de 
foufre. 

Jufques  la  il  fe  trouve  done  quelque 
analogie  avec  notre  fel  compofe ;  ce- 
pendant  il  y  a  quelque  difference  en- 
tr’eux,  e’eft-a-dire  entre  la  terre  foliee 
de  tartre ,  ou  I’alkalifulfureux,  &  notre 
compofe;  laquelle  confifte  en  ce  que, 
lorfqu’on  y  verfe  de  I’huile  de  vitriol , 
I’un  pouffe  aufti-tot  un  acide  de  vinai- 
gre  extremement  concentre ,  &  I’autre 
I’efprit  volatil  de  foufre  le  plus  fort  , 
qui  eft  accompagne  de  vapeurs.  Mais 
cela  n’arrive  point  a  notre  compofe,  car 
quand  j’ai  ajoute  a  ce  fel  moyen  la  rnoi- 
tie  d’huile  de  vkriol ,  &  que  je  I’ai  en* 
fuite  diftille ,  il  ne  s’eleve  qu’un  efpric 
acide  foible ,  apres  quoi  une  partie  du 
fel  volatil  de  fuccin  fe  fublime  fans  au^ 
cun  changement  notable  ,  finon  quil 
eft  plus  blanc  &  plus  pur. 

Il  demeure  un  caput  mortuum  fuligi- 
neux  6c  noir  ,  dans  lequel  il  y  a  du  tar- 
tievitriole.  L’efprit  quis’efteleye  dans 
cette  operation  a  de  I’acidite ,  il 
en  effervefcence  avec  un  alkali  >  luais  il 
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ne  precipite  point  la  folution  de  fel  am¬ 
moniac  fixe  ,  &  par  confiequenc  il  ne 
contienc  rien  de  vicriolique  ;  an  con- 
traire  il  precipite  la  folution  de  plomb  . 
&  ce  phenomene  femble  prefqu’etrl 
irn  argument,  pour  prouver  qu’il  par- 
tici^  en  quelque  chofe  de  facide  du 
iel.  dependant  plufieurs  autres  circonf- 
tances,  ou  experiences  qui  feront  rap- 
portees  dans  la  fuite,  ne  favorifent  pas 
cette  opinion,  ou  bien  il  faudroit  que 
le  melange  de  I’huileeut  produic  un@ 
aitmtion  tout-a-fait  particuliere. 

Outre  cela  j’ai  mele  une  partie  de  cet 
dprit  avec  deux  parties  d’eau-forte ,  ce 
eau-r%ale,  quoique 
foible ;  elle  dilfolvoit  for,  au  lieu  qu’elle 
rongeoit  I’argent  ,  &  le  reduifoit  en 
ehaux  blanche.  Cela  femble  auffi  indi- 
quer  un  acide  de  fel.  ?,Iais  pourquoi  h 
meme  efiet  ne  s’obferve-tdl  pas,  quand 
ondiffout  le  fel  defuccin  pur  dans  beau- 
orte .  Car  alors  il  ne  procure  point  la 
folution  de  I’or  ni  de  I’argent ,  &  j’af 
fait  plus  d  une  experience  ou  j’ai  dilTous 
lor  avec  d’autres  liquides  ,  fans  qu’il.. 
ait  entre  dans  le  menftrue  la  moindre  ■ 
trace  de.fel  commun,  ou  d’efprit  de. 
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fel.  llfaut  ajouter  que  dans  de  fembla- 
bles  compofitions  il  fe  manifefle  aflez 
fouvent  de  nouvelles  generations ,  qui 
n’y  avoient  pas  auparavant  exifte  dans 
cette  forme ,  mais  qui  y  font  compofees 
pour  la  premiere  fois  ,  &  qui  decoU’ 
vrent  enfuite  d’autres  proprietes. 

Si  Ton  mele  le  fel  de  fuccin  le  plus 
pur  avec  un  efprit  urineux  ,  il  fe  fait 
une  ebullition  des  plus  fortes ;  &  apres 
une  faturation  fuffifante  cela  fait  une 
liqueur  moyenne  ammoniacale  oleagi- 
neufe ,  qui  fournit  un  bon  remede  refo- 
lutif &  aperitif,  moins  echauffant  que 
ia  liqueur  fuccinee  de  come  de  cerf, 
ou  il  y  a  plus  d’huile  ,  fur-tout  quand 
elle  n’eft  pas  tout-a-fait  redifiee  ,  car 
celle-ci  renferme  confiddablement  plus 
d’une  huile  empyreumatique.  Si  I’on 
diftille  notre  liqueur  moyenne  ,  il  s’en 
eleve  un  efprit  ammoniacal  volatil ,  & 
cela  ne  donne  point  de  fel  ammoniac  ^ 
excepte  qu’a  la  fin  il  s’en  attache  en 
haut  tres-peu,  mais  c’eft  une  huile  pene- 
trante  ;  ainfi  il  en  refulte  pour  la  plus 
grande  partie  une  liqueur  ammonia¬ 
cale  volatile  ,  par  oil  ilfe  diftingue  des 
acides  de  fel  6c  de  vitriol ,  qui  donnent . 
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un  fel  ammoniac  fee.  Au  contraire ,  I’a- 
cide  vegetal  &  I’acide  nitreux  pafTent 
avec  les  urineux  en  un  efpric  volatil 
ammoniacal. 

Section  IV. 

J  ai  de  plus  mele  le  fel  de  fuccin  fee 
avec  poids  egal  de  falpetre  purifie,  & 
les  ai  mis  a  diililler  dans  une  recorte;  il 
s’eleva  d’abordquelques  gouttes  ,enfuite 
monterent  des  vapeurs  rouges ,  apres 
quoi  tout  detonna  avec  un  eclat  vehe¬ 
ment.  Je  I’avois  prefume  d’avance  ; 
c’eftpourquoi  ie  n’avois  prisqu’une  pe¬ 
tite  quantite  de  chacuni  Que  le  falpe¬ 
tre  s  enflamme  6c  detonne  avec  le  fuc¬ 
cin  crud ,  e’eft  ce  qui  eft  connu  ,  6c  M. 
Bourdelin  en  a  auffi  fait  mention  ;  d’ail- 
leurs  le  nitre  ne  detonne  point  avec  les 
corps  fluides  inflammables  ,  mais  ici 
I’acide  du  nitre  concentre  premiere- 
ment  la  partie  huileufe  en  un  corps  dur 
lemblable  au  charbon ,  6c  e’eft  lui  qui 
s’embrafe  enfuite  avec  le  falpetre.  Si 
1  on  vouloit  chercher  a  perfe6hionner 
encore  cette  efpece  de  diftillation  ,  on 
pourroit  le  faire  en  la  mettant  dans  une 
retprte  tubulee  6c  chaude. 
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J’ai  encore  diftille  le  fel  de  fuccin 
par  une  retorte  avec  poids  egal  de  fel 
ammoniac  commun ;  il  en  fort  un  ef- 
prit  de  fel  acide,  brunen  couleur ,  done 
Vodeur  eft  tres-forte  ,  lequel  entre^  en 
effervefcence  avec  les  acides ,  &  preci¬ 
pice  la  folucion  de  plomb  en  laturne 
come.  Enfuice  il  fe  fublime  quelque 
chofe  d’un  fel  ammoniac  blanc ,  qui  a 
les  memes  proprietes  que  le  commun  , 
Sc  qui  precipice  la  foluiion  de  plomb. 
A  la  fin  il  s’eleve  une  grande  quantite , 
Sc  tout-a-fait  imprevue,  d’une  matiere 
fuligineufe  &  bitumineufe ,  &  au  fond 
il  refte  quelque  chofe  de  femblable  qui 
eft  luifant. 

Cette  Experience  doit  paroitre  aux 
Amateurs  de  ces  matieres  digne  d  une 
plus  grande  recherche ,  puifquici  rou¬ 
tes  les  parties  huileu'bs  font  detruites, 
&  que  par  leur  union  avec  I’acide  de 
fel  concentre  ,  elles  deviennent  egale- 
ment  bitumineufes ;  car  on  obtient  beau- 
coup  plus  de  femblable  terre  de  char- 
bon  par  cette  voie  ,  que  I’on  n  a  em¬ 
ploye  de  fel  de  fuccin  pour  faire  I  Ex¬ 
perience.  ,  .  . 

Immediatement  aprb  j’ai  mele  le 


fel  de  fuccin  avec  poids  e'gal  de  borax 
&  en  ai  procure  h  diftillafion;  d'abord' 
d  fort  quelque  phlegme  qui  vient  du 
borax;  enfuite  ,1  s’eleve  belucoTp  d^ 

hauteur  b«Tcip 

tume  de  le  faire  feul.  J’ai  repoulTe  en- 
imte  lememe  melange,  &  y  ai  donne 

en  eft°rr'‘“r  fobl'mation  ;  n 

leufo  •'“i- 

'alteratinn^  r‘^“'  aucune 

alteration  au  fyrop  de  violettes ;  ce  qui 

fei  alkaiil  la  r’ 

fub/lanrp  decruit  la 

lub/tance  acide  de  nocre  fel.  H  eft  de- 

meure  un  mortuum  noir ,  qui  a 

oaufede  la  terre  de  charbon  quTk 

ttouvoit,  entroit  difficilementenflux/ 


s  E  c  T  I  o 


N  V. 


Le  melange  denotre  fel  avec  les  ef- 

Dlus  eva^  uneconnoiffance 

nle  oar^^  r  iT''^  pourceteffet  fur 
^  fuccin  quatre  par- 

ttesd.erpricdefel;^froidiln>acru?e 

taire  a  Ja  chaleur  prefque  tout  s’efl: 
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coagule  comine  une  gelee.  Apres  le* 
refroidiffement ,  je  Tai  mis  a  diftiller , 
&  il  s’eft  eleve  un  efprit  de  fel ;  enftiite 
le  fel  fe  fublime  prefque  tout  entier , 
fans  aucun  changement ,  d’abord  com- 
me  un  beurre  ferme  ,  enfuite  comme 
un  alun  de  plume  a  long  filets.  Dans 
cetce  operation  il  eft  d’un  beau  blanc 
&  pur ,  parce  que  la  partie  buileufe  en 
eft  detruite ,  &  ce  qui  refte  eft  comme 
un  ca]^ut  mortuum  de  charbon. 

Par  cette  voie  on  degage  an  mieux 
le  fel  de  fa  fubftance  huileufe  ;  mais 
aufti  ce  fel  purifie  &  delivre  de  fon 
^luile,  ne  precipite  point  lafolution  de 
plomb,  par  confequent  il  n’a  rien  pris 
de  I’acide  du  fel ;  &  cela  confirme  la 
prefence  d’un  acide  vegetal ,  puifqu’on 
ne  fpauroit  pretexter  que  la  fubftance 
huileufe  n’altere  I’acide  du  felou  du  vi¬ 
triol,  &n’y  peut  apporter  de  change¬ 
ment  ,  qu’aufTi  long-temps  qu’elle  y  de- 
meureunie :  car  lorfqu’on  I’en  a  fepare 
.  de  cette  maniere  ,  il  fautqu’au  moins 
alorsfa  propriete  naturelle  fe  manifefteo 
L’efprit  qui  s’eft  eleve  dans  la  diftiHa- 
tion  ne  diflbut  point  I’or ;  ainfi  ilnya 
point  ici  d’acide  nicieux  a  foup^onner 
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mais  il  ne  difTout  point  non  plus  I’af- 
gent ;  feulement  avec  le  temps  il  le  com 
vernt  en  une  efpece  dechaux  blanche, 
ou  de  lune  cornee.  D’ailleurs  ceterpriJ 
de  fel  eft  ici  eonfiderablement  affoibli 
par  les  parties  huileufes. 

nt  I  •’  “5“’°"  a  la 

Le  'a  liqueur  de  fel  ammoniac 

tion’  S  M°J  ^ de  la  folu- 

clair  >  wut  demeure 

Clair  ,  &  nen  ne  fe  precipite  ;  ce  qui 

fournit  une  forte  preuve  qi’il  n’y  a  rien 
de  1  acide  du  vitriol  qui  y  foitcontenu ; 
car  autrement  il  ne  manque  gueres  de 
le  montrer  bien  vite.  ^ 

De  la  raeme  maniere  j’ai  verfe  fur 
one  partie  de  notre  fel  quatre  parties 

deau-forte.Alaverite]lyfurvLm1 

froid  un  peu  de  couleur  jaune,  nean- 
moins  il  S  en  diflqut  peu ,  mais  a  la  cha- 
leur  tout  fe  dilTout  &  demeure  clair : 
avec  cetce  circonftance,  qu’ilne  fecoa- 
gule  point  comme  dans  les  folutions 
precedentes.  Si  lefel  eft  fort  huileux. 
alors  il  donne  une  teinture  plus  rouge  a 
lea  u- force.  ^  ^ 

J’en  fis  enfuite  la  diftillation ,  &  il 
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s’eleva  en  jettant  des  vapeurs  jaunes ;  au 
milieu  de  la  diftillation  il  fe  fublima 
auffi  quelque  chofe  du  fel  au-deflfous  , 
mais  ce  qui  etoit  fluide  s’echappa  par- 
deffus.  L’efprit  qui  s’etoic  eleve  auroic 
du  devenir  une  eau- regale  ,  fi  dans  le 
fel  de  fuccin  il  y  avoir  quelque  chofe  de 
I’acide  du  fel  commun  qui  fut  cache ; 
mais  cela  n’arrive  point ,  il  n’attaque 
point  1  or  ,  au  lieu  qu’il  diflout  incon¬ 
tinent  le  mercure  &  I’argent ,  &  de- 
montre  ainfi  la  prefence  d’un  acide 
vegetal. 

A  prefent  il  refle  le  plus  pefant  &  le 
plus  fort  de  tons  les  acides ,  qu’on  a 
coutume  d’appeller,  lorfqu’il  eft  forte- 
ment  concentre  ,  Huile  de  vitriol  II 
y  a  deja  cent  ans  qu’un  Chymifte 
Allemand  nomme  Michel  Crugner , 
qui  a  donne  a  cette  huile  lenomd’y^d* 
dwm  principale ,  ou  de  Spiritus  princi- 
falls ,  a  remarque  que  quand  on  en 
mele  une  deihi-once  avec  une  livre  de 
fuccin  crud  ,  5c  qu’cn  en  fait  enftiite 
une  diftillation  reguliere  ,  on  obtient 
par-la  confiderablement  plus  de  fel  vo¬ 
latil  de  fuccin  qu’a  I’ordinaire.  Je  n’at- 
tribue  pas  tant  cetce  augmentatiou  a 
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I’accretion  de  I’acide  du vitriol,  qu’a 
reflet  que  produit  id  I’huile  de  vitriol  , 
en  mortifiant  rapidementune  partie  de 
la  terre  bitumineufe  ,  enforce  qu’elle 
lailFe  aller  Ton  fel  volatil  d’autant  plus 
pur.  Ce  qu’il  y  a  de  certain ,  c’efl;  que 
cela  ne  prejudicie  point  au  (el  volatil, 
&  qu’il  n’efl  nullement  rendu  impur 
par-la  ,  parce  que  I’huik-  de  vitriol  ne 
ddruit  point  le  fel  volatil ,  mais  qu’elle 
trouve  affeza  faire  avec  les  parties  hui- 
leufes  de  fuccin  ,  &  s’unit  a  elles ;  & 
que  le  fei  volatil  n’en  tire  point  non  plus 
de  proprides  vitrioliques  etrangeres. 
Quelques-uns  font  dans  la  penfee  qu’on 
peut  en  conclure  I’identite  de  cefel  avec 
I’acide  vitriolique ;  mais  les  Expdien- 
ces  fuivantesferont  voir  lecontraire  (7)  . 

II  eft  a  . la  verite  certain  que  quand 
on  yerfe  f  huile  de  vitriol  fur  le  fel  vola¬ 
til  de  fuccin ,  elle  n’entre  poipt  en  effer- 
vefcen(;e:avec  lui ;  elle  ne  laic  point  nbn 
plus  monter  de  vapeur  acide ,  comme 
il  arrive  autrement ,  lorfqu’on  le  verfe 
fur  le  falpetre  ,  ou  le  fel  ammoniac. 

.  ‘(7)  II  ne  parole  pas  non  plus  que  M.  Pott  aic 
reihatque  que  la  quantite  du  (cl  du  fuccin  fd 
plus  .grande  par  ce  melange. 
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Cependant  en  mettant  deux  parties  de 
fel  de  fuccin  dans  une  retorte  de  verre  tU' 
bulee ,  les  d^ayant  avec  un  peu  d’eau 
&  verfant  enfuice  deifus  une  partie  d’huit 
le  de  vitriol ;  apres  quoi  le  tuyau  etant 
bien  bouche,  en  diftillant  a  un  feu  mo- 
dere ,  il  s’eieve  quelque  quantite  d’une 
liqueur  foiblement  acide  qui  pr®cipite 
aulTi  une  folution  alkaline  de  foie  de 
foufre,  &  celiedeplomb,  mais  qui  ne 
precipite  point  la  liqueur  de  fel  ammo¬ 
niac  fixe.  J’ai  difiille  enfuite  le  refte  a 
part  a  un  feu  plus  fort ,  &  la  plus  grande 
partie  du  fel  volatil  s’eft  fiiblimee  fans 
deftrudtion,  I’huile  de  vitriol  s’eievant 
en  meme  temps  en  vapeurs. 

Ce  qui  refie  efi;  une  terre  noire  le- 
gere  &  poreulb.  Ainfi  j’fiuile  de  vitriol 
n  a  point  pu  detruire  ce  fel  volatil  a 
rexception  dequelques-  unes  de  fes  par- 
tits  huileufes  ;  mais  il  s’eft  eleve  fans 
alteration  ,  quoiqu’il  s’en  foit  attache 
quelque  chofe  a  la  furfece  de  I’huile  de 
vitriol  qui  a  ete  poulfee  enfuite. 

Je  voulus  e%er  fi  ce  mixte  pour- 

roit  etre  de  quelque  ufage  pour  la  yola- 
tililation  des  corps  mecalliques.  Pour 
cet  efiet  je  melai  deux  parties  de  fucre 
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de  Saturne  avec  une  parcie  de  fel  de  fuc* 
cin.  En  pilant ,  le  melange  fe  mic  tout 
en  bouillie  ;  je  verfai  enfuke  deffus  une 
partie  d’huile  de  vitriol  ;  cela  donna 
une  odeur  fortacide ,  parce  que  I’huile 
de  vitriol  degageoit  le  vinaigre  du 
plomb.  Dans  la  diftillation  il  s’eleva  par 
{tries  un  efprit  aceceux ;  enfuite  monta 
un  fublime  abondant ,  mais  qui  conte- 
noit  le  fel  volatil  de  fuccin  prefquefans 
alteration  ,  car  en  ayant  fait  Tellai  fur 
Tor ,  il  ne  fe  montra  aucune  trace  de 
mercure.  Le  caput  mortuum  demeura 
d’un  noir  gris.  Il  en  fut  de  meme  dans 
une  autre  Experience,  ou  je  pris  deux 
parties  de  vitriol  de  Cbypre  avec  und 
de  fel  de  fuccin  ,  que  je  broyai  enfem- 
ble ;  il  ne  s’en  fit  point  de  bouillie  com- 
me  dans  le  cas  precedent  ;  je  verfai 
deflus  une  partie  d’huile  de  vitriol ,  il 
en  fortit  une  odeur  acide  ,  &  dans  la 
diftillation  qui  fuivoit ,  il  s’eleva  un  ef¬ 
prit  acide  ,  qui  avoit  une  forte  odeur 
de  foufre  ;  apres  quoi  le  fel  volatil  fe 
fublima  auftiprefque  fans  aucun  chan- 
gement.  W  deme\ixdi.\in  crocus  Veneris 
d’un  brun  rougeatre ,  qu’on  peut  em¬ 
ployer  a  colorer  la  fritte  de  verre. 

Section 
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Section  VI. 

Avant  que  de  finir,je  crois  qu’il  eft  en¬ 
core  neceflaire  d’examiner  les  relations 
de  notre  fel  avec  quelques  terres  &  quel- 
ques  metaux.  De  la  chaux  vive  ,  par 
exemple ,  melee  avec  poids  egal  de  no¬ 
tre  fel  volatil ,  donne  d’abord  dans  la 
diftillation  un  phlegme  qui  ne  caufe 
aucune  alteration  au  fyrop  de  violettes, 
&  qui  ne  montre  par  confequent  au¬ 
cune  qualite  urineufe,  quoique  le  Doc- 
teur  Petermann  en  affirme  Texiftence ; 
mais  peut-etre  avoir  -  il  employe  une 
autre  proportion.  Le  refidu  etant  leC- 
five  &  filtre  ,  donne  une  folution  de 
chaux  dans  Tacide ,  <Sc  cet  acide  eft  un 
acide  vegetal ;  car  cette  folution  fe  pre- 
cipite  aufli-bien  de  I’huile  de  tartre  par 
defaillance  ,  que  de  I’huile  de  vitriol. 
La  terre  qui  demeure  apres  qu’on  a 
leffive  ,  entre  encore  en  effervefcence 
avec  I’eau-forte ;  ainfi  elle  n’eft  pas  de- 
venue  felenitique,  comme  il  auroit  dft 
pourtant  arriver ,  s’il  y  avoit  un  acide 
vitriolique  cache  dans  le  fel  de  fuccin. 
Si  I’on  met  auffi  de  la  chaux  dans  une 
folution  de  ce  fel  faite  avec  de  I’eau, 
Tome  W,  Q 
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elle  s’y  diffbut  avec  quftlque  effervef- 
cence  ,  enfuite  elle  fe  coagule  comme 
une  gelee  ;  cette  gelee  etanc  delayee 
avec  de  I’eau  chaude  &  filcree  ,  donne 
auffi  une  folution  qui  fe  precipice  ega- 
i^ent  du  fel  alkali  &  del’acidevitrio- 
Iique. 

Le  fel  de  fuccin  dilTous  avec  I’eau  , 
&  bouilli  avec  du  foufre ,  n’en  prend 
rien  avec  foi.  Au  contraire  il  diflbut  le 
zinc ,  comme  ont  coutume  defaire  tous 
les  acides ,  &  fe  laiffe  enfuite  precipiter 
avec  un  alkali ,  mais  non  avec  un  efprit 
urineux ;  &  quand  celui-ci  a  ete  verfe 
abondamment  defiTus ,  il  ne  fe  precipice 
plus  par  aucun  fel  alkali.  Quand  on  dif* 
four  du  reguled’antimoine  dans  del’ef- 
prit  de  nicre  ,  &  qu’on  y  ajouce  du  fei 
de  fuccin ,  cela  donne  quelque  eflfervef- 
cence ,  mais  dans  la  diftillationqui  fuic 
on  n’obtient  point  de  beurre  d’anti- 
moine  ,  comme  cela  devroit  pourtant 
etre ,  s’ii  y  avoit  un  acide  de  fel  com-* 
mun  qui  y  fut  contenu.  Les  folutions 
d’argent  &  de  mercure  dans  Teau-forte 
ifen  font  point  precipitdes.  La  lolution 
de  fel  verfee  fur  du  cuivre  en  mafle  a 
de  la  peine  a  en  etre  attaquee ,  &  ce 
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ti’efl  que  la  longueur  du  temps  qui  eri 
rend  I’effet  fenfible ;  all  contraire  la  cen- 
dre  de  cuivre  en  eft  plucot  rongee. 
Cette  meme  folutiOn  de  fel  ne  preci- 
pite  pas  du  vitiaigre  la  folution  de 
plomb ,  ce  que  font  pourtant  ordinaire- 
ment  toutes  les  preparations  de  fel  com- 
mun  &  de  vitriol  ;  mais  elle  demeure 
tout-a-fait  claire  &  fans  etre  troublee, 
ce  qui  n’arrive  qu’avec  I’acide  vegetal 
Sc  Tacide  nitreux.  Au  conrraire  quand 
je  verfe  la  folution  de  notre  fel  fur  du 
plomb  ou  fur  du  minium,  Sc  que  j’en 
fais  la  digeftion  ,  rien  ne  veut  s  y  dif- 
foudre  ;  car  le  liquide  qu’on  en  retire , 
n’a  aucun  gout  douceatre  de  plomb,  & 
ie  fel  com  mun  n’en  precipice  rien ;  Sc  k 
cet  egard  les  chofes  fe  paftent  aucremenc 
^u’avec  le  refte  des  acides  vegetaux. 

Quant  au  fer ,  non-feulement  il  le 
teduit  bientot  en  crocus  par  la  coition  , 
mais  il  fe  charge  aufti  de  quelques-unes 
de  fes  parties  ;  a  la  verice  la  folution  a 
peu  de  couleur ;  ft  Ton  y  ajoute  une  fo- 
iution  alkaline ,  cela  fe  trouble  en  deve- 
nawt  epais  Sc  blanchatre,  mais  enfuite  il 
fe  depofe  un  fediment  ou  crocus  verda- 

Qi| 
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tre  aflez  abondant.  L’efprit  urineux  le 
precipice  de  la  meme  maniere. 

J’ai  diflbus  une  fpis  une  once  defucre 
de  Saturne  dans  du  vinaigre  dillille ,  & 
j’y  ai  jette  deux  gros  de  fel  de  fuccin  , 
qui  avoit  ece  auffi  diffous  dans  le  vinai¬ 
gre  ;  j’ai  tout  pafle  a  la  cornue ,  &  j’ai 
donne  a  la  fin  un  feu  vehement :  il  ne 
^’eft  eleve  alaverite  rien  defenfible  du 
plomb  ;  au  concraire  le  caput  mortuum 
noir  &  poreux  qui  eft  demeure ,  s’en- 
flamme  aifement  quand  il  vient  a  Fair  , 
lorfqu’on  brife  la  retorte  ,  &  il  brfile 
comme  un  pyrophore  ;  apres  quoi  il 
refte  une  chaux  jaune  qui  refiemble  a 
dela  litharge.  11  eft  manifefte  quecette 
inflammation  vienc  de  Taccretion  des 
parties  inflammables  du  fel  de  fuccin 
Sc  du  vinaigre  qui  font  unies  au  plomb  ^ 
Sc  que  Fair  met  dans  un  mouvement 
interieur ,  d’ou  refulte  cet  effet. 

Toutes  les  Experiences  que  j’ai  rap- 
portees  jufqu’ici  fuffiront  ,  a  ce  que 
j’efpere,  pour  demontrer  d’une  maniere 
convaincante  la  foiblefte  desfondemens 
fur  lefquels  baciflent  ceux  qui  ont  affir- 
me  pofitivement  qu’il  y  avoit  dans  le 
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fel  d’ambre  un  acide  de  fel  ou  de  vitriol. 
Car  pour  ce  qui  regarde  I’acide  du  fel , 
on  ne  f^auroit  nier  a  la  verite  qu’une 
bonne  partie  du  fuccin  ne  foit  produite 
par  I’eau  falee  de  la  mer  ;  Sc  le  peu  de 
fel  qu’on  tire  du  fuccin  crud  en  le  fai- 
fant  bouillir  avec  de  I’eau ,  ou  celui  qui 
fe  trouve  dans  le  caput  mortuum  de  fuc¬ 
cin  tout-a-fait  bride ,  doivent  bien  ve- 
nir  de  ce  qu’il  s’y  efl:  attache  exterieu- 
rement  quelque  chofe  de  la  falure  de  la 
mer  ,  mais  cela  ne  parvient  point  juf- 
qu’au  fel  volatil  acide ;  &  I’experience 
qu’on  allegue  pour  le  prouver ,  f^avoir 
que  le  fuccin  crud  avec  deux  parties  de 
falpetre  detonne ,  <5c  qu’a  la  fin  il  en  fort 
quelque  quantite  defel  commun;  cette 
Experience  ,  dis-je  ,  demande  encore 
bien  des  precautions ,  malgre  ce  qu’on 
obferve  encore  ,  que  le  fel  qui  refte 
apres  la  detonation  &  la  feparation  , 
precipite  le  plomb  Sc  I’argent  fous  une 
forme  blanche  :  car  il  fe  peut  que  le  fal¬ 
petre  ait  eteimpur,  &  qu’il  ait  comenu 
quelque  portion  de  fel  ,  comme  il  ar¬ 
rive  ordinairement  lorfqu’il  n’efl:  pas 
exa^lement  purifie ;  &  il  faut  bien  que 
dans  la  detonation ,  tant  la  partie  hui- 
Qiij 
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kufe  que  la  partie  acide  du  fuccin,lbient 
detruites.  De  plus,  les  alkalis  precipi- 
tent  aulTi  le  plomb  &  I’argent  de  I’eau- 
forte  fous  une  forme  blanche ;  ainfi  I’on 
ne  f^auroit  tirer  auciine  confequence  de 
cecte  couleur.  On  auroit  du  elTayer  fi 
1  argent  fe-  reuniffoit  en  lune  cornee ,  on 
la  chaux  precipicee ,  melee  avec  le 
regule  d’antimoine ,  donnoit  auffi  un 
beurre  d’ancimoine.  Je  vais  plus  loin 
encore,  &  je  dis  qu’il  a  pu  auffi  s’en- 
gendrer  ou  fe  compofer  quelque  chofe 
contraire  rien 
n’empeche  de  croire  que  quand  on  fait 
Textradion  du  fuccin  crud  avec  I’huile 
de  tartre  par  defaillance,  &  qu’on  en 
fait  la  filtration  fix  fois  tous  les  quinze 
Jours,  il  en  forte  un  fel  commun ,  qui 
avec  I’huile  de  vitriol  pouffie  en  vapeurs 
un  efpric  de  fel;  mais  ce  fel  n’eil  autre  ^ 
chofe  que  le  peu  de  fel  marin  qui  s’eft 
ptache  a  la  furface  du  fuccin  ,  &  que 
j’ai  dit  pouvoir  en  drefepare,  ou  fim- 
plement  par  I’extradion  avec  I’eau ,  ou 
en  le  tirant  du  caput  mortuum  calcine ; 
maisce  n’ell  point  la  notre  fel  volatil 
du  fuccin  diftille.  On  fe  trompe  aufli 
en  croyant  qu’il  n’y  a  que  le  fel  com^ 
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mun  qui  decrepite  fur  les  charbons  ar- 
dens  ,  oela  arrive  egalement  au  cartre 
vitriole  (8). 

Les  preuves  deftinees  a  ecablir  que 
I’acide  du  fuccin  doit  avoir  la  propriece 
vitriolique  ,  ou  proceder  du  vitriol , 
font  pareillement  infuffifantes.  11  eft 
bien  vrai  que  I’huile  de  vitriol  fe  mele 
avec  le  fel  de  fuccin  fans  aucune  effer- 
vefcence ,  &  fans  qu’il  en  forte  de  va- 
peurs ;  mais  cela  n’arrive  pas  parce  que 
ce  fpnc  des  matieres  homogenes ;  il  faut 
I’attribuer  a  ce  que  la  matiere  molle  & 
huiieufe  adoucit  facide  du  vitriol ,  & 
I’enveloppe.  Pour  en  etre  convaincu  , 
on  peut  prendre  un  morceau  de  tarcre , 
ou  de  fucre ,  ou  des  fleurs  de  benjoin  , 
&  y  verfer  de  I’huile  de  vitriol  goutte  a 
goutte  :  on  verra  ators  que  cette  huile 


(8)  Je  raegarderai  bien  de  decider  rien  ici ; 
je  remarquerai  feulemenc  qu’il  me  femble  ap- 
percevoir  bien  des  poflibiliies,  bien  des  fimili- 
tudes  dans  les  raifons  de  M.  Port ,  &  que  M, 
Bourdelin  auroit  belle  occafion  s’il  ddterminoic 
la  quantity  de  fel  marin  qu’il  retire  du  fuccin 
hume6le  avec  I’huile  de  tartre.  En  effet ,  fi  certe 
quantite  ^galoic  celle  du  fel  volatil  retire  par 
la  diftillation  ,  tout  feroit  dit ,  8c  les  doutes  de 
M.  Pott  feroient  leves  de  refte. 

Qiv 
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s’imbibe  de  meme  tout  doucement , 
fans  effervefcence  ni  vapeurs.  Dans  tous 
ces  corps  il  y  amanifeftementunacide, 
mais  qui  eft  toujours  uni  en  quelque 
forte  avec  des  matieres  graffes  Sc  in- 
flarnmables  ;  cependant  perfonne  ne 
s’avifera  d'en  conclure  que  I’acide  du 
tame,  du  fucre  <Sc  des  fleurs  de  ben- 
join  ,  eft  de  la  meme  nature  que  I’acide 
du  vitriol. 

Enfin  tout  ce  qui  a  ete  dit  dans  ce 
Memoire,  met  en  etat  de  juger  aife- 
ment  de  ce  qu  on  doit  fe  promettre  des 
compofitions  de  fuccin  qui  ont  ete  pro- 
pofees  jufqu’a  prefent  par  Glauber  , 
Boccone,LeMort,  Neumann  &  d’au- 
tres;  c’eft  qu’elies  ne  rempliflent  point 
I’attente  qu’ils  en  font  concevdir.  Gene 
font  pour  Tordinaire  que  des  refines 
coagulees  ,  ou  des  corps  bitumineux, 
qui  ne  donnent  point  fur  les  charbons 
une  odeur  d’ambre,  ne  produifent  point 
dans  la  diftillacion  notre  fel  volatil  aci- 
de  ,  Sc  qui  n’ayant  point  la  durete  du 
fuccin  ,  ne  f^auroient  etre  reputes  la 
meme  matiere.  Et  quand  meme  on 
viendroit  a  bout  d’imiter  parfaitement 
le  fuccin  avec  I’acide  du  fel  ou  du  vi- 
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triol ,  il  n’en  refulteroit  pourtant  pas 
encore  que  le  fel  acide  qu’on  en  tireroit, 
dut  etre  d’une  nature  faline  ou  vitrio- 
lique  ;  mais  on  feroic  feulement  d’au- 
tant  plus  convaincu  par -la  que  ces 
acides ,  par  une  union  particuliere  & 
plus  etroice  avec  les  matieres  inflam¬ 
mables  ,  fe  transforment  en  une  autre 
forte  d’acide  ,  &  ne  confervent  plus  la 
nature  &  les  proprietes  qu’ils  avoient 
auparavant. 

L’exiflence  d’un  acide  univerfel  peut 
fervir  a  expliquer  comment  cet  acide 
devient  un  acide  vegetal ,  &  repandre 
du  jour  en  meme  temps  fur  la  grande 
&  vafte  fcience  de  la  transformation 
des  fels.  Car  la  confequence  palpable 
de  routes  les  experiences  precedentes , 
c’eft  que  le  fel  volatil  de  fuccin  n’eft  un 
acide  ordinaire  ni  defel  ni  de  vitriol, 
mais  quil  reflTemble  plutot  a  I’acide 
vegetal ;  comme  reciproquement  les 
fieurs  de  benjoin  ,  eu  egard  a  leur  fu- 
blimation  fecbe ,  <Sc  a  quelques  autres 
circondances ,  ont  beaucoup  de  rapport 
avec  notre  fel ,  fuivant  la  remarque  de 
M.  Neumann  ,  avec  cette  difference 
feulement  que  celui-ci ,  a  caufe  de  la 
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quantite  de  fes  parties  refineufes ,  fe 
diflbut  tres-prompcement  dans  refpric 
de  vin,  tan:  fimple,  que  tres-re(ftifie  ^ 
&  qu’il  lui  donneungouc  fort  piquant. 

Rien  neferoit  plus  effieace  pour  ope- 
rer  une  entiere  conviction ,  que  de  pro- 
duire  un  fel  de  fuccin  par  voie  de  compo » 
fition ,  &  Ton  a  eflfayes’il  feroic  poffible 
de  le  tirer  du  melange  &  de  la  digeftion 
du  tartre  crud  &  de  I’huile  de  fuccin  ,, 
ou  de  petrole ;  mais  jufqu’a  prefent  cela-' 
n’a  pu  reuffir,  II  arrive  fouvent  que  la^ 
longueur  du  temps  pendant  plufieurs 
fiecles  amene  a  la  fin  de  femblables 
compofitions,  qu’il  n’eft  pas  aile  a  la 
Chymie  d’effedtuer  par  d«s  voies  plus*, 
abregees. 
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1X«.  DISSERTATION. 

(EuVRES  FOLtMiaUES* 


F.  ReJiexioTis-pratiques  fur  um  Differ-- 
tat  ion  deM.Hundertmarckfmtitulee  : 
De  refpece  de  Soufre  anodin  qui 
refulte  du  melange  des  huiles  de  vin 
&  de  vitriol  (i). 


L’ Auteur  decette  Differtation  acrai- 
te  en  general  fa  matiere  avec  faga- 
eite  &  precifion.  Mais  jene  puis  m’ern- 
pecher  de  penfer  autrement  que  lui , 


(i)  La  Differtation  de  M.  Hundertmarck  pa- 
tut  en  1748  a  Leipfick,  ouil  prenoit  poffeffion 
d’une  Chair e  de  Medecine.  EUe  contient  trente- 
deux  pages  in-qunrto ,  &  eft  comme  routes  les 
pieces  de  cette  nature  pleine  de  mots ,  plus  que 
de  chofes  ;  tout  aboutit  dans  cec  Ouvrage  a 
decrire  la  maniere  de  faire  la  liqueur  anodine 
minerale  d’Hoffmann ,  6c  d’en  tirer  I’huile  dou- 
cede  vitriol ;  un  grand  nombre  de  notes  accom- 
pagite  le  texte »  6c  ces  notes  font  les  extraits  de 
tout  ce  qui  a  pu  etre  die  fur  ce  fujet  par  le» 
Ghymiftes.  ^  . 

Qvj 


57^  Chym.  deM,  Pott, 

lorfqu’a  la  page  17  de  fon  Ouvrag^ 
il  rejette  le  melange  de  parties  egale^ 
d’huile  de  vitriol  &  d’efprit  de-vin,pour 
fubfticuer  quatre  parties  de  ce  dernier. 
II  en  donne  pour  raifon,  que  la  propor¬ 
tion  qu’il  rejette  ne  fuffit  pas  pour  ab- 
forber ,  adoucir  &  emouvoir  route  la 
quancite  d’acide  qu’une  pareille  dofe 
d’huile  de  vitriol  doit  contenir.  II  eft 
vrai  que  cette  proportion  eft  infuffifan- 
te  quand  on  fe  propofe  d’adoucir  du 
premier  coup  I’acide  de  vitriol ;  mais 
les  quatre  parties  d’efprit-de-vin  que 
demande  notre  Auteur ,  fuftiront-elles 
elles-memes ,  6c  le  magma  qui  reftera 
apres  la  diftillation  nefera-r-il  pas  encore 
tenement  acide,  qu’il  faudra,  pour  le 
dulcifier  completement ,  employer  une 
dofe  beaucoup  plus  grande  d’efprit  uri- 
neux  ( 2 )  ?  Lorfqu’on  fera  enfin  par¬ 
venu  a  dulcifier  entierement  cet  acide  , 
on  trouvera,  outre  un  efprit  volacil  , 
un  magma  en  partie  bitumineux  6c  in- 


(2)  C’efl  pour  cela  que  la  Pharmacopee  de 
yirtemberg  demande  fix  parties  d’efpric-de- 
vin.  Cell  la  proportion  que  je  fuis  pour  faire 
la  liqueur  anodine  ,  mais  je  ne  mele  ces  fix 
parties  que  fucceffivemenc  a  trois  rcprifes* 
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foluble ,  «5c  en  partie  demi-refineux  plus 
foluble ;  refine  done  les  proprietes  ap- 
prochent  beaucoup  de  celles  du  pre-, 

niier  efprit  qui  en  diflille. 

Je  penfe  qu’on  doit  preferer  la  pro¬ 
portion  de  parties  €gales  dans  ce  me¬ 
lange,  parce  que  dans  la  violentecon- 
cuflion-que  fouffrent  les  deux  liqueurs, 
I’efprit  fulfureux  mercuriel ,  ou  plutot 
mercurifiant ,  qui  eft  cache  dans  I  huile 
de  vitriol ,  eft  plus  aifemenc  detache 
&  meme  arrache  des  principes  terref- 
tres  &  aqueux  qui  conftituent  I’acide  , 
&  s’unit  mieux  avec  la  portion  la  plus 
fubtile  de  I’efprit-de-yin.  Or  cette  atte¬ 
nuation,  cette  attraction ,  ce  melange 
feront  d’autant  plus  exaCbs ,  que  I  huile 
de  vitriol  &  I’efprit  de  vin  feront  plus 
dephlegmes.  Ce  dernier  cependant  ne 
peut  jamais  etre  completement  dephleg- 
me  ,  puifque  le  phlegme  eft  une  de  fes 
parties  conftituantes ,  &  lui  donne  la 
propriete  de  mouiller ;  plus  done  oa 
augmentera  la  quantite  de  lefprk-de- 
vin  ,  pLusilie  trouvera  de  phlegme  qui 
diminuera  d’autant  la  reaCtion  des  deux 
liqueurs ,  &  formera  un  produit  plus 
foible  &  moins  parfait. 
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Je  ffais  tres-bien  qu’apres  un  pareif 
melange ,  il  y  a  la  plus  grande  partie  de 
A  acide  qu  j  n’eft  point  alceree ;  mais  aufll 
e  produit  ell  autant  charge  qu’il  peuc 
Aetre  decefoufre  mercurifiant(3) ,  qui 
conftitue  les  grandes  proprietes  qu’ofl. 
lemarque  dans  ce  produit,  tant  en  Phy- 
Pique ,  qu’en  Medecine.  ^ 

X)  ailleurs,  ce  refidu  n’eH  point  per^ 
du ,  il  fuffit  de  le  depouiller  exade* 
ment  de  fa  terre  bitumineufe ,  de  tout 
phlepefurabondant.  Si  de  I’acideaf- 
foibli  qu’ilpeutcontenir ;  alors  on  peut 
Ae  combiner  de  nouveau  avec  de  refprit- 
de-vin  tres-redifie ,  &  on  obtiendra  un 
nou  vel  cither ,  peut.etre  un  peu  plus  foi- 
Die  que  le  premier  f^). 

Tout  demontred’ailleurarexcellence 

la  fuperiorite  de  I’ether  produit  du 
melange  de  parties^^ales,  fur  celuiqui 
elt  produit  avec  quatre  parties  d’efprit- 

beUe  ne  feroir-il  pas  une 

belle  imagination  done  on  fe  repair ,  Tam  avoir 
A  autre  preuve  defon  eaiitence  < 

(4)  Le  phlegmefuperflu  facilite  le  moven  de 
Sparer  cec  adde  du  bitume ,  &  abrege  la^durS 

une  tres-pedeequarJ 


R^flexicnrfur  te  Souficy  &c. 
de-vin  fur  une  d’huile  de  vitriol ;  touc 
concourt  a  le  rendre  preferable.  Cec 
ether,  qu’on  appelle  Efprit  dena^hte  , 
ou  Eclu  lumineufe ,  a  une  odeur  &  une 
i^veur  bien  plus  penetrante ;  il  eft  bien 
plus  evaporable ;  fes  vertus  en  Mede- 
cine  font  bien  plus  efficaces ,  Sc  tien- 
nent  fouvent  du  prodige ,  fur-tout  dan^ 
les  affedions  vaporeufes  des  Melanco- 
liques ,  ou  I’autre  ether  a  porte  a  peine 
quelque  foulageraent. :  car  c’eft  dans 
I’abondance  de  cet  efprit  fulfureux  mer- 
curifiant,  attenue  &  uni  avec  la  partie 
la  plus  fubtile  de  I’efprit  de  vin  ,  que 
refident  fa  vertu  medicinale  &  fes  ef- 
fets  dans  la  Phyfique.. 

Si  par  quelque  intermede  ou  auxi^ 
liaire  approprie  aux  circonftances ,  il 
ctoit  poflible  de  le  fixer ,  pour  empe- 
cher  qu’il  ne  s’evaporat  fi  facilement , 
fes  vertus  feroient  fans  dome  encore 
bien  plus  confiderables ,  car  perfonne 
n’ignore  I’efficacite  finguliere  deshuiles 
etherees ,  appliquees  a  petite  dofe  fur 
les  mineraux.  Or  la  Chymie- Phyfique 
a  trouve  que  le  principe  aqueux ,  qui 
eft;  une  partie  conftituante  eftentielle  de 
cea  huiies,  eft  ^  par  fon  elafticite  la^ 
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veritable  caufe  que  le  principe  phio* 
giflique  deces  huiles ,  qui  n’eft  pas  na- 
turellement  elaftique ,  le  devient ,  & 
caufe  dans  le  fang  &  les  humeurs  des 
mouvemens  qui  vont  jufqu’au  ravage 
&  a  la  defl;rud;ion.  II  ell  done  aflez  pro¬ 
bable  que  fi  on  pouvoit  enlever  ce  prin¬ 
cipe  aqueux  parfaitement ,  fans  nean- 
moins  alterer  la  folubilice  de  ces  huiles^ 
c’efl-a-dire ,  fans  les  convertir  en  tete- 
morte  ,  alors  ces  huiles  ponrroient  re- 
conforter  la  nature  fans  la  detruire,  & 
jouir  fans  melange  de  la  propriete  de 
depurer  les  humeurs  fans  les  alterer ;  en- 
fin  qu’elles  produiroient  en  alTez  petite 
dofe  des  effets  plus  certains.  Mais  pour 
reyenir  a  notre  ether,  rien  ne  prouve 
mieux  fa  fuperiorite  fur  celui  qui  refulte 
du  melange  de  plufieurs  parties  d’ef- 
prit  de  vin  fur  une  d’huile  de  vitriol , 
que  la  comparaifon  deleurs  proprietes 
phyfiques.  Cette  comparaifon  efl  a  pei¬ 
ne  raifonnable  ,  tant  il  y  a  de  differen¬ 
ces  (5). 

Notre  ether  s'enflamme  avec  une 


(5)  U  me  parolt  par  la  ledure  du  Traitd  de 
M.  Hunderrmarck  ,  qu’il  a  eu  moins  delTein  de 
parler  de  I’ether ,  <jue  de  la  liqueinranodine* 
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promptitude  etonnante ,  meme  a  une 
diftance  confiderable  &  etendu  fur 
I’eau.  II  dilTout  le  fuccin  ,  la  gomme 
copal ,  le  phofphore ;  il  enleve  I’or  de  fa 
didblution  dans  I’eau-regale,  &  meme 
quelques  Artifles  ont  eprouve  qu’il  vo- 
latilifoit  for  en  employant  certains  tours 
de  mains.  II  prefente  encore  des  pheno- 
menes  fort  curieux  lorfqu’on  I’emploie 
avec  le  vitriol  cuivreux  volatilife  par 
I’eau  regale.  La  curiofite  confide  autant 
dans  la  nature  de  I’extrait  qu’on  ob- 
tient  par  ce  moyen ,  que  dans  la  reduc¬ 
tion  de  ce  metal  volatilife ;  il  n’y  a  pas 
jufqu’a  I’efpece  de  I’efprit  qui  fe  deta- 
che  fans  feu  ,  lors  du  melange  de  I’ef- 
prit-de  vin  avec  I’huile  de  vitriol ,  & 
qu’on  peut  retenij  dans  unappareil  con- 
venable,  qui  ne  merite  d’etre  examinee. 
Or  il  eft  impoftible  d’obtenir  de  pa- 
reils  phenomenes  avec  le  melange  de 
quatre  parties  d’efprit  de  vin. 

En  effet ,  toutes  les  proprietes  que 
nous  venonsde  detailler ,  ne  dependent 
pas  de  I’acide  vitriolique  ,  en  tant  que 
compofe  du  principe  terreux  attenue 
par,  le  principe  aqueux  ;  mais  elles  de¬ 
pendent  de  ce  principe  igne  qui  s’y 
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trouve ,  que  ,  par  faure  d’expreffion  , 
nous  appellons  Sulfur eux  mercurkl  , 
&  que  rien  ne  met  plus  en  evidence 
que  I’experience  par  laquelle  on  enleve 
a  Tether  touteacidite  par  le  moyen  des 
fcls  ou  des  cerres  alkalines,  fans  que  cet 
ether  perde  fes  proprietes. 

Kemarquons  neanmoins  que  cet  ef- 
prit  n’ed  pas  tropabondant  dansThuile 
oe  nitre ,  &  que  les  differentes  huiles 
de  vitriol  n’en  conciennent  jamais  une 
€gale  quantite ,  ce  qui  jctre  des  varietes 
dans  les  experiences  ddlicates  ,  <Sc  fait 
voir  qu’il  n’eft  pas  indifferent  de  pren¬ 
dre  la  premiere  huile  de  vitriol  venue 
pour  ces  fortes  de  travaux ,  on  de  dif- 
tiller  quelque  vitriol  que  ce  foit.  Par 
pemple  ,  pour  les  experiences  dont 
il  s  agit  ici ,  le  vitriol  de  cuivre  ou  ce- 
lui  qui  tient  des  deux  metaux ,  eff  pr^ 
ferableau  vitriol  martial ,  Sc  fur- tout 
ceiui  qui  tient  de  Talun. 

^  L  huile  de  vitriol  poullee  a  un  feu 
Violent  Sc  long ,  Temporte  fur  celle 
qu  on  a  diftillee  en  peu  de  temps.  La 
meme  huile  r^cemment  diflillee  vaut 
mieux  que  lorfqu’elle  eft  ancienne  & 
qu’elle  a  perdu  une  partie  de  fon.  foufrC;, 
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tandis  qu’elle  a  attire  de  I’humidite  de 
Vair.  Enfin  on  doit  preferer  cettehuile 

glaciale,quipaffe  ransphlegme  ,  qu’on 

appelle  quelquefois  cryflal  fumant ,  a 
toute  autre  efpece  d’huile. 

Quoi  qu’en  difent  certains  Artiltes , 
la  methode  de  mHev  le  vitriol  calcine 
avec  des  cailloux  en  poudre,  n’elt  p^s 
inutile  pour  avoir  de  bonne  huile  de 
vitriol.  Enfin  I’efpece  de  fleurs  qui  le 
fubliment  lorfqu’on  redlfie  de  rhuile 
de  vitriol,  eft  ce  qu’il  y  a  de  mieux 
pour  obtenir  une  bonne  quant ite  de 

eet  efpritfulfureuxmercuriel.  On  tiou- 
veaufti  que  cette  efpece  de  vitriol  blanc 

de  Hongrie,  qui  lorfqu’on  lebnle  p^ 
roit  comme  de  I’alun  de  plume  ,  oc 
contient  un  metal  trb-  detruit ,  que  ce 
vitriol,  dis-je ,  merits  dans  cette  occ^ 
fion  d’etre  prefere  par  I’Artifte  intel¬ 
ligent. 

Cell  ce  principe  fulphureux  mercu- 
fiel ,  qui  dans  les  travaux  les  plus  ca- 
thes  de  la  Chymie  fait  I’objec  des  re- 
cherches  dii  Chymifte  ;  c’eft  lui  quj^ 
produit  tous  les  phenomenes  qu  il  at¬ 
tend  ,  &  comme  il  eft  tres-voktil ,  il  le 
diftipetres-aifement,  &  feperd  dans 


v!°’  %'”•  de  M.  PMt 

i  li  quelquefois /. 

&alorsl’Arf  n”^"'  lu' convienne, 
coulant  5  i^ercure 

vrkle  donne  a  cet  ef- 

IT'  '^compare a !’£,„  yenerh  fn. 
bljme  par  le  Pel  ammoniac ;  ma  s  ce  “e 

denom,„arm„meparoicdUrane^^^^^ 

nec^nti.^  l’£«-f  veneri/ 

ntjent  pas  durout  de  ce  principe 

on  peurafl-urerqu’d  n’eft  co^poftPen' 

Su»rr.r4?jr'''“™"" 

P  (6)^’  avance  , 

tfrnn."  ^vec  le  beurre  d'an- 

f  .  ^  ne  puis  pas  adopter  ce 

fennmenr :  I’efprir  de  Pel  fait  bienfav* 


(^)  C'eft  dans  une  note  qu’eft  cetre  afT  • 

^  J  fvoue  qu’elle  m’a  furpris  •  i4i  fTlr”’ 
exper  mente  la  rhnC*  .  Jai  a  deileit: 

le  dii  m!  P«t.  ^  P“® 
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ie  beurre  d’ancimoine ,  un  precipit^ , 
mais  il  y  paflfe  fans  effervefcence  ,  & 
c’efl  le  phlegme  de  I’acide  marin  qui 
en  eft  la  vraie  caufe  ;  car  fi  par  une 
douce  chaleur  on  fair  evaporer  ce 
phlegme  ,  le  precipice  fe  rediiTout ,  & 
le  tout  devient  limpide.  11  eft  vrai  que 
les  autres  acides,  I’efprit  de  nitre ,  I’eau* 
regale ,  meme  I’huile  de  vitriol ,  font 
effervefcence  avec  le  beurre  d’antimoi- 
ne :  ce  qui  me  fait  croire  que  peut-etre 
M.  Hundertmarck  fe  fera  fervi  d’acide 
marin  impur,  ou  mele  d’acide  nitreux. 


uiM 
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1 1®.  Reckerckes  expe'rimentales  fur  un 
Traits  de  M.  Ludolf ,  Profffeur 
d' Erfurt  y  intituld :  La  Chymie  vic'^ 
corieufe  en  Medecine  (i). 

IL  a  fallu  fans  doute  beaucoup  de 
fagacice  pour  demoncrer  la  fuperio- 
rice  des  preparations  chymiquri?,  em¬ 
ployees  en  Medecine  ;  cette  intention 


(i)  L’Ouvrage  entierde  M.  Ludolf  fait  uti 
affez  gros  in-quarto  ,  divife  en  fept  Parties  & 
une  addition ,  formant  en  totality  dix-fept  Cha- 
pitres ,  qui  n’ont  aucune  connexion  les  uns  avec 
les  autres.  La  premierePartie  de  I’Ouvrage  paruc 
en  1743,  &  la  derniere  en  i/jo^Nous  avons  deja 
vu  dans  la  tradu6tioo  des  (Kuvres  de  M.  Gellerc 
une  portion  de  cet  Ouvrage.  L’Auteur  s’y  pro- 
pofe  d’indiquer  la  fupdriofic4de  certains  reme- 
des  »  tels  que  la  teinture  d’aftfimoine ,  lesfels 
effentiels  ,  les  ethers  *  quelques  preparations 
mercurielles ,  &c.  il  donne  les  tnoyens  particu- 
liers  qu’il  a  imagines  pour  perfeftionner  le  tra¬ 
vail  de  _ces  operations ,  Sc  il  entre  dans  le  detail 
dconomique  des  fourneaux  &  autres  vailTeaux 
qu’il  a  imagines  ,  pour  etre  plus  commodes  ou 
plus  gen^ralement  utiles.  L’analyfe  complete 
de  ce  Volume  me  meneroit  au-dela  des  homes 
que  je  me  dois  prefcrire.  Qu’il  me  fuffife  donC 
de  marquer  ici  I’objet  de  chacun  des  Chapi- 
tres.  Premier  Chapitre  :  Moyens  de  preparer 
une  teinture  d’antimoinc  ou  toute  autre  tein* 
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eft  ^trop  lou^le  pour  oter  a  M.  Lu- 
dolf  rhonneur  d’avoir  travaille  avec 
foin  ,  &  d’avoir  fait  quelques  Obferva- 
tioiK  chimiques  utiles.  Comme  cepen- 
dant  en  plufieurs  circonftances  il  pa- 
roit  s’etre  ecarte  de  fon  intention ,  & 
n’avoir  pas  donne  les  veritables  caufes 


ture  metallique,  dontl’extrait  fera  auffi  rouge 
fue  du  fang.  Second  Chapitre  :  De  la  prepa¬ 
ration  d’un  meilleur  arcane  de  tartre ,  8t  a  ce 
propos  des  moyens  d’entretenir  toujours  un 
bain-marie  alfez  plcin.  Troifieme  Chapitre  : 
Moyens  de  preparer  un  beau  fel  de  tartre ,  non- 
feulcment  a  peu  de  frais  ,  mais  encore  avec 
grand  profit  ,  en  faifant  fervir  i’appareil  a  un 
bain-marie  tres-avantageux.  Quatrieme  Cha¬ 
pitre  :  De  la  neceffite ,  de  I’utilice  &  de  la  pre¬ 
paration  d’un  efprit  mercuriel ;  &  a  la  fin  de  ce 
Chapitre ,  de  la  diredlion  d’un  excellent  four- 
neau  de  fufion,  Cinquieme  Chapitre :  De  la  pre¬ 
paration  par  I’efprit-de-vin  de  la  teinture  d’an- 
timoine  ;  du  moyen  de  preparer  par  le  meme 
efprit  Ics  huiles  des  metaux  fluides  5t  volatils ; 
enfin  de  I’avantage  de  purifier  I’arcane  du  tar¬ 
tre  avec  Ics  fobs  les  plus  grands  ,  le  tout  ter- 
mine  par  la  defeription  de  I’Athanor  ,  qu’on 
a  vu  dans  M.  Gellert.  Sixieme  Chapitre :  Com¬ 
ment  on  pent  preparer  avec  plus  de  fucces  I’d- 
ther ,  &  pourquoi  cet  ether  enleve  I’or  diflbus 
dans  I’eau-regale ;  la  meme  matiere  eft  encore 
traUee  avec  plus  de  detail  au  Chapitre  IX  ;  en- 
fuite  la  defeription  tres-complete  du  Labora- 
toire  dcM.  Ludolf,  conftrmt  de  telle maniere, 
qu’il  echauffe  a  la  fois  quaere  appartemens. 
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de  fes  produics,  ni  les  bons  principes 
theoriques  ;  je  me  propofe  d’extraire 
quelques-unes  de  fes  erreurs-,  afin  de 
contribuer  a  la  plus  grande  perfedion 
de  fon  ouvrage. 

Il  conclut  crop  precipitammenc ,  p, 
IQ,  que  les  fels  fixes  ne  font  pas  un 

Chapitres  feptieme  & dixieme:  Le  principe  colo¬ 
rant  du  nitre  ,  I’ether  nitreux  8c  I’examende  la 
queftion  pourquoi  cet  ether  enleve  a  I’acide  ni¬ 
treux  I’argent  qu’il  a  dilTous.  Chapitre  huitie- 
me  :  Moyens  de  retirer  un  fel  de  la  chaux  vive  , 
&  d’en  trouver  une  partie  en  forme  de  fel  fixe ; 
nouvelle  defcriprion  du  Laboratoire  8c  de  I’A- 
rhanor.  Chapitre  onzieme  :  Des  moyens  deper- 
fedionner  les  vins  en  gdieral ,  8c  en  particulier 
ceux  d’Allemagne ,  8c  d’en  faire  fans  le  fecours 
d’aucune  chofe  etrangere  ;  des  vins  d’Hongrie  , 
d’Efpagne  ,  de  Champagne  8c  du  Rhin.  Chapi¬ 
tre  douzieme  :-Teinture  d’antimoine  fous  la  for¬ 
me  de  poudre.  Chapitre  treizieme  :  Des  terres 
preparees  avec  des  corps  fufibles.  Chapitre 
quatorzieme  :  Moyens  de  preparer  Tether  ma- 
rin.  Chapitre  quinzieme  ;  Des  fels  eflenciels  des 
v^getaux  8c  de  leur  preparation,  Chapitre  fei- 
zieme  :  Des  dangers  du  mercure  doux  >  8c  que 
les  plus  cruels  accidens  du  mal  venerien  viennent 
defonufage.  Chapitre  dix-feptiemejenfin  :  Qu’il 
eft  poflible  de  refoudre  le  mercure  dans  une  lef. 
five  faline  ,  8c  d’en  faire  un  prefervatif  excellent 
centre  ce  mSme  mal. 

Tout  rOuvrage  eft  en  Allemand ,  8c  je  fuis 
trop  perfuade  qu’il  fera  goflte  des  Amateurs  , 
pour  me  refufer  au  defir  que  j’ai  dc  le  publier 
inceffamment  en  Franfois, 

produit 
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produic  du  feu  ,  mais  celui  de  I’anion 
d’un  peu  d’acide  &  de  beaucoup  de 
terre  ,  parce  que  vingt  onces  de  chaux 
vive  &  deux  gros  d’acide  lui  ont  pro¬ 
cure  une  demi-livre  d’alkali  fixe.  En 
eflfet,  jl  a  suremenc  employe  plus  de 
deux  gros  d’acide,  &  fon  produic  n’eft 
qu’une  difldlution  de  terre  calcaire  dans 
I’acide  marin ,  ainfi  que  nous  le  demon- 
trerons  dans  les  notes  fur  la  cinquieme 
Partie. 

II  avance ,  page  i  que  les  teintures 
d’antimoine  preparees  avecle  nitre  cau- 
fent  dans  le  corps  humain  moins  de 
chaleur  que  celles  qu’on  prepare  avec 
les  fels  fixes;  comme  fi  le  nitre  entroic 
pour  quelque  chofe  en  tant  que  nitre 
dans  ces  forces  de  teintures.  Comme  ii 
€fl  toujours  alkalife  ,  il  n’a  rien  qui  le 
diflingue  de  tous  les  autres  alkalis, 

Je  ne  crois  pas  qu’ompuifle  demon- 
trer  ce  qu’il  dit,,  page  1 4 ,  que  le  regule 
d’ancimoine  martial  contient  beaucoup 
de  foufre  :  il  ne  contient  tout  au  plus 
qu’nn  peu  de  phlogiftique  tres-peu  con¬ 
centre  par  le  fer,  qui ,  quoique  fon  poids 
foit  d^  cres  -  petite  valeur  ,  developpe 
les  parties  huileufes  contenues  dans  le 

Torrid  IV,  R 
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Jiicre  alkalife  ^  &  forme  de  leur  union 
une  maflfe  a  demi-favonneufe  ,  qui  eft 
cependanc  d’une  faveur  alkaline  &  d- 
-cre.  Ceft  ainfi  qu’il  a  tort  de  dire  que 
I’efprit-de-vin  enleve  le  foufre  liietalli- 
que  de  cette  efpece  de  regule ;  ce  menf- 
true  ne  detache  que  la  partie  fuperfi- 
cielle  du  phlogiftique ,  tel  qu’il  en  peut 
enlever  de  toute  efpece  de  nlatiere 
•harbonneufe. 

Pourquoi  nier,  page  i  5 ,  que  I’efprit- 
de-vin  huileux  fe  charge  davahtage  de 
-teinture  ,  putfqu’on  en  a  la  preuve  la 
plus  complete  dans  I’efprit-de-vin  anife  ? 
Comme  neanmoins  les  huiles  different 
^ntre  elles  ,  I’huile  de  lie  de  vin  ou  de 
■bierre  charrianr  avec  elle  plus  de  parties 
falines ,  peut  tres-bien  moins  convenir  a 
cet  egard  .;  il  paroit  done  plus  a  propos 
de  feparer  d’abofd  cette  huile  de  fon 
efprit.  Je  ne  m’arreterai  pas  a  relever 
quelques  mots  impropres,tel  que,p.  1 6, 
celui  du  foufre  de  I’efprit-de-vin ;  cette 
derniere  liqueur  ne  contient  que  des 
parties  huileufes  ,  &  point  de  foufre 
proprement  dit.  On  fait  dependre  aufli 
les  degres  d’adhefion  de  differenfeorps, 
de  leurpefanteur  fpecifique  ;  je  deijian- 
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He  feulemenc  pourquoi  le  vif- argent 
s’actache  plus  volontiers  a  reca!n,qui 
eft  tres-leger ,  qu’a  Tor  done  la  pefan- 
teur  lui  eft  plus  analogue ;  fans  parler 
des  precipitations  m&alliques,  tanthu- 
mides  que  feches ,  celle  des  metaux 
blancs  precipices  de  Tacide  vitriolique 
qui  eft  extremement  pefant  ,  par  le 
moyen  d’un  acide  beaucoup  plus  le- 
ger,  qui  eft  refprit  de  fel?  Pour  moi, 
autant  que  je  puis  entrevoir  dans  cette 
matiere ,  je  crois  qu’on  doit  rechercher 
la  caufe  de  I’adhefion  des  corps  dans 
I’homogeneite  de  leurs  parties  confti- 
tuantes. 

De  ce  que  I’efprit-  de-vin  entraine 
avec  lui  beaucoup  d’huile,  on  en  con- 
clut,  page  17  ,  qu’il  eft  tres-alkalin ; 
e’eft  une  erreur ,  les  huiles  ne  font  point 
alkalines ,  elles  font  plutot  acides  ;  les 
huiles  fetides  du  regne  animal  ont  bien 
un  fel  urineux  qui  leur  eft  fuperficielle- 
ment  uni ,  mais  ce  fel  n’eft  pas  de  leur 
elfence,  &  ne  fe  peut  demontrer  dans 
aucune  des  autres  huiles.  S’il  etoit  de 
I’eATence  de  ces  huiles  ,  elles  feroient 
detruites  lorfqu’on  en  a  fepate  le  fel 
volatil  ;  or  neanmoins  on  les  en  peut 
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degager  parfaitement ,  fans  que  pouf 
cela  elles  ceffenc  d’etre  huiles  (2), 

L’experience  journaliere  dement  en¬ 
core  ce  qu’-on  ajoute,  memepage ,  que 
le  mercure  diftille  avec  de  la  limaille 
de  fer-en  entraine  une  portion. 

L’odeur  feule  des  dernieres  portions 
d’efprk-de-vin  qu’on  redifie  fur  I’eau , 
auroit  du  ap  prendre  quece  font  les  par¬ 
ties  huileufes  grolTieres  de  cet  efprit  qui 
paflTent  alors  ,  &  non  pas ,  comme  on 
le  dit ,  page  1 8 ,  une  liqueur  alkaline. 

Cell  avec  auffi  peu  de  fondement 
qu’on  avance ,  page  1 9  ,  que  les  pre¬ 
mieres  portions  d’efprit  -  de  -  vin ,  cel- 
les  qui  font  tellement  volatiles  qu’elles 
paflent  fans  former  de  flrie  ,  contien- 
nent  un  alkali  volatil ;  fi  I’efprit-de-vin 
ou  la  liqueur  qui  le  fournit  n’a  pas  ete 
putrefiee  ,  il  eft  aftez  impoflible  de 
prouver  cette  aifertion. 

II  ne  fe  trouve  pas  un  grain  de  vrai 
foufre  d’antimoine  dans  lateinture  an- 
timoniee  decrite,page  2.  i ;  car  le  regule 

|i)  Tel  eft  le  yraimoyend’obtenirces  huiles 
fans, qu’elles  contra6lent  davantage  de  couleur. 
Jene  connqis  que  les  acides  propres  a  remplir 
cet.objet.  * 
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d’antimoine  ne  contienc  point  de  foufre 
parfait ,  mais  feulemenc  le  phlogiftique 
univetfel. 

Je  ne  f^ais  pourquoi  I’Auteur  die , 
page  22 ,  qu’apres  avoir  fait  evaporer- 
fa  teinture  il  refle  un  foufre  d’ancimoi- 
ne ,  ou  une  teinture  feche  de  ce  mine¬ 
ral  ;  le  refidu  e/l  plutqt  une  malTe  favon- 
neufe  &  fuperieurement  alkaline. 

La  teinture  preferite,  page -23,  n’eft 
point  preferable  a  toute  autre  teinture 
alkalinej  car  le  nitre  qu’on  y  emploie 
eft  en  effet  alkalife  &  rendu  cauftique, 
&  il  eft  indifferent  de  lui  donner  la 
caufticite  avec  la  chaux  vive  ou  avec  le 
cauftique  du  feu  (3). 

On  fait ,  page  24  ,  un  crime  a 
Neumann  de  preparer  I’arcane  du  tar- 
tre  dan^  une  marmite  de  fer  ;  il  eft 
cependant  certain  que  le  vinaigre  ne 
peut  point  attaquer  le  fer  ,  tant  parce 
qu’il  eft  uni  a  un  alkali  fixe,  que  parce 
que  fon  evaporation  eft  tres-prompte ; 


(3>Eil-ilbien  vrai  que  le  feu  feulfuffira  pour 
lui  donner  cette  caufticite  ?  Et  s’il  la  lui  don- 
ne ,  fera-ce  aufti  promptement  &  dans  un  pareil 
degre  que  lorfqu’on  emploie  la  chaux  vive  ou- 
ia  chaux  m^tallique  ? 

R  iij 
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&  dans  le  cas  ou  en  effetil  s’endiflblve^ 
roit  une  parcie ,  Talkali  fixe  ne  tarde- 
roit  pas  a  le  precipiter  (4). 

II  n’efl point  du  rout  vrai ,  page  2^  ^ 
que  la  creme  de  tarcre  qui  ef^  difficile 
a  diffioudre  dans  I’eau  ,  ait  les  memes 
vertusque  la  terre  feuillee  du  tartre.  II 
ell;  encore  inutile  pour  preparer  cette* 
terre  feuillee  ,  de  faire  evaporer  route 
ia  quantite  de  vinaigre  au  bain-marie ; 
Tufage  du  bain  de  fable  nedevient  dan- 
gereux  que  pour  les  derniers  iaflans  de 
Toperation ,  parce  que  la  matiere  peuc 
prendre  un  gout  empireumatique  (5). 

Je  ne  conviens  point,  page  26  ,  que 
dans  la  difiblution  de  la  terre  feuillee 
dans  refpric-de-vin ,  cet  efprit  abanr 
donne  encore  quelques  parties  terreftres*' 
qu’il  ell  eflentiel  de  leparer.  Je  defire*. ' 
rois  encore  qu’on  me  demontrat  que  le 


(4)  Cependant  comme  on  fait  evaporer  la 
matiere  a  ficcite ,  ce  precipitd  martial  ,  s’il  fe 
fait ,  ne  peut-il  pas  fe  confondre  avec  le  fel  & 
en  alterer  d’autant  la  blancheur  &  la  purete  ? 

(5)  Aufli  M.  Cadet  qui  a  adopte  cette  me-/ 
thode ,  ne  la  recommande-t-il  que  pour  eviter 
ce  gout  empireumatique.  Prefcrire  le  bain- 
niarie ,  ou  une  chaleur  qui  lui  foit  egale  5c  aulfi.‘ 
uniforme ,  c’efl:  la  meme  chofe. 
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fel  de  cartre  fixe  les  parties  les  plus  fub- 
tiles  du  vinaigre  &  de  I’efpric-de-vin , 
&  que  par  ce  moyen  il  eft  pofiible  de 
faire  palTer  I’arcane  de  tartre  par  I’alam* 
bic.  Les  differens  eftais  inutiles  que  j’ai 
faits  a  ce  Tujet ,  m’autorifent  a  dire  que 
ce  precede  eft  plus  aife  a  ecrire  qu’a 
executer. 

On  dit ,  meme  page  ,  que  les  par¬ 
ties  les  plus  fubtiles  du  vinaigre  diftille 
fur  du  Tel  de  tartre ,  font  fixees  par  ce 
moyen ;  ce  que  I’experience  ne  confir- 
me  point ;  car  la  portion  phlegmatique 
qui  pafle  la  premiere  etant  fuffifam- 
ment  concentree ,  donne  un  efprit  fub- 
til-  vineux  extremement  volatil  ,  qui 
n’eft  point  du  tour  fixe,  &  dont  Rofetr 
Creutzer  fait  mention  dans  fon  Afro-' 
nomie  inferieure. 

On  dit  encore  dans  la  meme  page  ^ 
que  Ton  tire  un  grand  profit  a  faire  4L 
gerer  pendant  up  mois  dans  le  fumier , 
le  melange  du  vinaigre  diftille  avec  le 
fel  de  tartre.  Si  Ton  ne  demontre  point 
I’avantage  de  cette  digeftion ,  on  em- 
ploie  fans  contredit  plus  de  temps  Sc 
d’argent  que  I’operation  ne  le  merite. 
Or  nous  avons  un  proverbe  qui  dit  qua 
Riv 
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lorfque  le  meme  effet  peut  refulter 
dunefeulepuifTance  ,  il  n’en  faut  pas 
employer  plufieurs. 

J’ai  de  la  peine  a  croireee  que  TAu- 
teur  avance,  page  3 1  ,  que  Far'cane  du 
cartre  poufle  a  un  feu  violent  fe  peut 
volatilifer  ;  car  je  f^ais  par  ma  propre 
experience  que  I’alkali  fixe  refte  pour 
la  plus  grande  partie,  &  que  ce  refidu 
lait  de  nouveau  efiervefcence  avec  Ta- 
cide  du  vinaigre  (6).., 

On  dit encore,  page  ,  queles  ex* 
traits  que  fournifienr  le  vitriol  calcine  , 
ou  la  chaux  de  plomb ,  ou  la  mine  d’an- 
timoine  ,  traites  avec  le  vinaigre  dif- 
tille ,  font  precifement  de  la  meme  na¬ 
ture  que  fi  on  les  avoit  traites  avec  le 
fel  de  tartre.  II  fulfit  pour  en  voir  la 
difference^  d’examiner  la  chaux  der 
plomb  traitee  avec  ces  deux  fubfiances, 
Je  ne  vois  point  trop  I’utilite  qu’or>> 
retireroit  a  employer ,  page  38,  deslef 
fives  alkalipes  pour  fervir  de  liqueur  au 


il  efl  certain  que  dans  des 
•yameaux  ferm^s  il  fe  fublime  une  pouffiere  fa-, 
line  qui  n  eft  ni  pur  alkali «  ni  acide  du  vinai¬ 
gre  ;  on  croiroit  que  c’eft  la  terre  de  Talkali 
«xe  volatilise  a  I’aide  d’unpeu  d’acidcs. 
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bain-mafie.  Suivanc  I’Experience  de 
Kunckel ,  il  fe  diflblveroit  fans  centre^ 
die  un  peu  de  plomb.  La  ficelle  qui  aflii'- 
jettit  la  cucurbite  en  fe  dilTolvant  aufii 
dans  cette  meme  leffive ,  la  gaterpit.  On 
renconcreroic  les  memes  inconveniens 
a  fiibfiituer  lemouft  on  le  file  de  fureau 
a  la  leffive  alkaline.  Toutes  ces  fubflan- 
ces  corrodent  toujoars  une  portion  des 
fubfiances  metalliques  ,  fans  compter 
que  ces  matieres,  pour  ne  point  prendre 
de  gout  empireumatique ,  doivent  etre 
remuees  inceffamment.  Or  on  voit 
combien  il  eft  inutile  de  chercher  a  ern- 
ployer  ces  fubftances  pour  fervir  de  li¬ 
queur  au  bain-marie  ,  a  deflein  d’eiv 
economiferla  concentration  (7). 

11  eft  difficile  de  croire,.Parr.  z,  p.  7 , 
qu’il  y  ait  une  efpece  d’efpjic  de  I’urine 
qui  puifle  diftbudre  pleinement  Tor ,  & 
le  faire  pafler  a  la  diftillation ;  ainfi  que 
le  melange  de  rarcanum-duplicatum 
avec  le  regule  d’antimaine  puifle  per. 


(7)  Void  leur  feul  avantage  ;  dies  font  fuf^ 
ceptibles  d’un  plus  grand  degre  de  chaleur  qua 
I’eau,  8t  cedegr^  doit  ^tre  uniforme.  C’eft  ainfi 
que  du  temps  de  Galien  on  faifoit  des  bainS- 
roarie  avec  de  Thuile. 


394  J^\jJ^Tt,Chym.  de  M,Fott, 
cer  un  cpeufet.  Je  f^aisbien  qu’un  pareiP 
melange  m’a  toujours  fourni  une  mafle 
aflez  difficile  a  fondre.  Je  ne  puis  trop^ 
admirer  comment  on  die  a  la  page  9  , 
que  I’argent  eft  plus  lourd  que  le  mer- 
cure  (8). 

II  eft  encore  biendouteux,  page  15, 
que  la  vegetation  &  I’accroiftement  dea. 
plantes  tirent  leur  origine  desdifferen- 
tes  fubftances  du  regne  mineral ,  6c  fur- 
tout  du  mercure.  11  me  paroit  bien 
plus  demontre  que  cefont  les  fubftan- 
ces  phlogiftiques  dequelque  regne  que 
ce  foie  ,  qui  font  la  veritable  caufe  de 
eet  accroiflfement.  II  n’eft  pas  plus  de¬ 
montre  que  ce  principe  phlogiftique 
foit  6c  plus  abondant  6c  plus  pur  dans 
le  regne  mineral ;  au  contraire  le  moin- 
dre  Cultivateur  f^ait  par  experience  , 


(8)  On  ferafurpris  qu’un  Frangois  aufli  peu  - 
Germanife  que  moi,ofe  contredire  un  Allemand  ■ 
qui  eerie  dans  fa  propre  langue  ;  je  crois  yoir. 
dans  I’original.que  les  parties  conftituantes  de; 
i’argenc  font  plus  difficiles  &  plus  tenaces  que 
celles  du  mercure,  {Schnverer  ufidx.xrter).  L’am- 
phibologie  confide  dans  le  fens -figure  dont  M. 
Ludolf  s'eft  fervi  ;  fens  dont  on  reconnoit  la 
jufte  valeut  quelques-  pages  pluj  bas.  V.  la* 
note.  II* 
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que  ce  font  les  fubftances  animales  Sc 
vegetales  putrefiees  a  la  fnrface  de  la 
terre ,  qui  fourniflent  abondamment  Sc 
immediatementl’alimentdesvegetaux. 

Je  ne  regarde  pas  non  plus  comme 
une  chofe  demontree  ce  qu’on  avance , 
meme  page ,  que  la  plus  grande  partie 
desfubdances  minerales  doit  fon  origine 
au  mercure  coulant  ( 9 ) ;  on  ff  ait  au 
contraire  que  c’eft  un  des  mineraux  les 
plus  rares  ,  Sc  qu’il  fe  trouve  dans  peu 
d’endroits :  mais  il  eft  de  toute  impof- 
fibilite  de  demontrer  que  les  metajix 
les  mineraux  &  meme  le  vitrial  lui  doi- 
vent  fon  origine.  II  faudroit  pour  cela^ 
qu’on.  trouvat  ftequemmenc  quelque 
portion  de  ce  mercure  fous  fa  forme 
naturelle ,  ou  tour  au  moins  qui  ne  fuc: 
que  coagulee  fuperficiellernent.  Or  il 
ne  s’en  trouve  jamais ,  &  par  confe- 
quent  il  eft  encore  moins  vraifemblable 
qufrce  mercure  fe  puifTe  rencontrer  dans 
les  arbres  fruitiers ;  ce  n’efl  pas  qu’il  ne 
puiffe  fe  rencontrer  dans  toutes  ces  fub** 

(9)  Eft-ce  bien  le  mercure  coulant  qu’entend 
M.  Ludolf  ?  N.^eft-ce  pas  plucot  fon  principe 
mercuriel  dont  il  parle  dans  la  Preface  de  1^ 
premiere  Parcle? 

H-vjv 
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fiances  une  des  parties  conftituantes  du 
mercure  ;  c’eft  k'  phlogiflique  qui  fe 
rencontre  en  effet  prefque  par-tout. 

On  dit ,  page  1 7 ,  que  I’efprit  ardent' 
tire  des  fruits  a  noyau  donc'  nous  nous 
fervons  pour  dilToudre  lesgommes  pro- 
pres  a  faire  du  vernis,a  des  vertus  fingu- 
lieres ,  ce  qui  merite  d’etre  confirme 
avant  que  d’y  ajouter  foi. 

L’ Auteur  dit  dans  la  meme  page, 
que  fon  efprit  dcrvin  contient  du  mer¬ 
cure  ;  malgre  cette  alTertion ,  je  crains' 
encore  qu’il  ne  fe  foit  trompe ;  car  il  eflr 
etonnant  que  depuis  le  nombre  de  fie- 
cles  qu’on  diflille  des  quantites  prodi- 
gieufes  d’efprit-de-vin  avec  tous  les 
foins  8c  routes  les  attentions  poflibles,. 
perfonne  n’ait  encore  apper^u  ni  mer¬ 
cure,  ni  trace  d’amalgame  mercuriel.' 
Je  fpais  que  dans  ie  commencement  de 
la  diftillation  il  pafle  une  forte  d’ef^rit 
tres-fubtil  ,  dont  les  proprietes  meri- 
rent  d’etre  obfervees  ;  mais  je  ne  crois 
point  que  cette  efpece  d’efprit  contien- 
ne  du  mercure ,  &  s’il  etoit  vrai  que  cet 
efprit  en  pallant  donnat  des  traces  ds 
mercurification  fur  le  chapiteau  d’etain^ 
I’en  coucluxois  plutdt  qu’il  eft  propre-a. 


Rejlixions  fur  la  Chymk ,  (b'C.  5  97' 
Ik  mercurificacion,  que  de  croire  qu’il 
contient  du  mercure.  Si  meme  pour 
rendre  la  produdion  de  cet  efprit  plus 
exade ,  on  fait  fermenter  dans  un  vaif- 
feau  ferme  ,  pendant  fix  femaines  au 
moins ,  le  marc  des  raifins  exprimes , 
j’ai  tout  fujet  de  croire  que  pendant  ce 
temps  la  chaleur  interne  fait  naicre  un 
commencement  de  putrefadion ,  qui 
produit  dans  la  diftillation  un  efprit  fub- 
til  ,  en  quelque  forte  urineux' ,  qui  fe 
combine  avec  I’efprit  de-vin  le  plus 
fiibtil ,  &  qui  ne  peut  pas  manquer  d’a- 
voir  des  effets  particuliers.  M.  Cramer 
de  Vienne  fait  mention  de  cet  efprit 
tkns  le  Commerce  litceraire  de  Nurem¬ 
berg  pour  I’^nnee  1741  ,  lorfqu’il  die 
que  I’efprit  ardent  qu’on  prepare  avec 
des  raifins  exprimes  &  fermcntes  dans 
des  vaifleaux  fermes ,  eft  d’une  vertu 
ties- dendue ,  tant  en  Medecine  que 
dans  I’ufage  economique.  II  y  a  des 
Peuples  qui  en  tirent  un  excellent  efpric- 
de-vin ;  cet^efprit  eft  trd-propre  a  ex- 
craire  des  vegdaux  &  des  animaux- 
leurs  parties  mMicamenteufes.  11  en- 
leve  aux  vegecaux  en  tres-peu  d’heures' 
leut  gomme  dt  leuriefine,  &  les  laifle>^ 


39^  Dijfert,  Chym.  de  M.  Pott, 
auffi  infipides  que  de  la  paille ;  on  en  a 
un  example  dans  la  maniere  done  il  ex- 
trait  la  rhubarbe  en  poudre.  Enfin  lorf- 
qu  on  I’a  retire  de  defliis  les  vegetaux 
que  Ton  a  extraits ,  il  peut  encore  fervir 
aux  memes  ufages  ,  comme  fi  -c’etoic 
un  alkaert,  Ethner  ,  dans  fon  Traite., 
intitule  Les  Manes  de  Poterius ,  le  de-^ 
crit  fous  le  nom  d’Efprit~de~vin  de  ce 
Chymifle  ;  mais  fa  defeription  n’eft. 
point  exade.  Voici  la  veritable ;  Entaf- 
lez  dans  un  tonneau  des  railins  nouvel- 
lement  exprimes,  bouchez  le vailieau - 
Sc  laidez  fermenter  aflez  la  matiere 
pendant  trois  ou  quatre  mois.  Ouvrez 
alors  le  vaiifeau  ,  vous  trouverez  vos 
raifins  noirs ,  dhauffes  &  fumans;  hu- 
medez-les  avec  un  peu  d’eau  de  pluie., 

&  tirez-en  I’efprit-de  vin  que  vous  rec- 
tifierez  trois  fois.  Redifiez-le  de  nou¬ 
veau  en  ajoutant  fucceflivement ,  e’eft- 
a~direa  chaque  fois ,  une ,  deux  Sc  trois 
onces  d’alkali  tire  des  memes  raifins 
calcines.  Get  efprit  efi;  beaucoup  plus 
efficace  que  I’efprit-de-vin  ordinaire. 

Quand  il  feroit  vrai  que  la  terre^ 
feuiilee  du  tartre  fervit  a  la  mercurifi- 
cation-^  jene  voudrois  pas  appellercefeE 


Reflexions^ fnr  la  Chymie ,  Crc.  3  99 
an  fel  mercuriel ,  puifque  s’il  contienC' 
quelques  parties  conftituantes  du  mer- 
cure ,  il  lui  manque  une  fubftance  me- 
tallique  fuffifamment  attenuee  pour  en 
faire  un  mercure  coulant. 

Je  doute  tres-fort  que  Ton  puiiTe  de- 
eouvrir,  page  29  ,  par  lafimple  deguf- 
tation  ,  retain  qui  peut  accompagner 
refprit-de-vin  qu’on  diftille  dans  des- 
vaifleaux  de  ce  metal  ( 1  c). 

Je  ne  puis  point  deviner  pourquoi, 
Partie  III,  page  7  ,  dans  la  prepara¬ 
tion  de  cette  teinture  ,  qu’on  prepare 
avec  le  regule  des  metaux  &  douze 
parties  de  nitre  reduites  en  fcoriescaut 
tiques  par  une  longue  fufion ,  le  vinai- 
gre  dillille  a  refule  de  fe  concentrer ; 
ear  lorlqu’on  tient  alTez  long-temps  le 
nitre  en  fufion,  il  n’efl  pas  polTible  qu’il 
ne  perde  une  partie  de  fon  acide,  qu’une 
portion  ne  s’alkalife  ,  &  n’abforbe  par 
confequent  I’acide  du  vinaigre ,  de  ma- 
niere  a  permettre  qu’on  en  retire  le. 
phlegme,  L’erreur  de  M.  Ludolf  con« 

(10)  Dumoins  puis-je  affurer  que  fouvenc  il 
en  furnage  fur  pareille  liqueur,  fur-tout  lorl- 
qu’elle  a  lervi  de  vehicule  a  quelque  autre  tna- 
siere  ^re  Sc  volatile ,  telle  que  du  raifort ,  6ccv 


fifte  done  en  ce  qu’il  n’a  pas  cenu 
nitre  afTez  long-temps  au  feu  ,  6c  que 
par  confequenc  il  n’a  pas  ete  altere. 

II  paroic,  page  8  ,  queM.  Ludolf  ne 
fait  pas  alTez  attention  h  la  maniere 
dont  il  parle  du  foufre  d’antimoine  & 
de  fa  teinture ;  car  il  faut  confiderer  le^ 
foufre  contenu  dans  I’antimoine  feus' 
trois  points  de  vue  differens.  D’abord 
celui  que  contient  abondamment  la^ 
mine  d’ancimoine,  ou  fantimoine  crud. 
Le  foufre,  lorfqu’on  le  fepare  avec  foin^ 
lelTemble  parfaitement  au  foufre  com-' 
mun ;  on  le  retire  pur  dans  la  prepara¬ 
tion  du  cinnabre  d’antimoine,  ou  lorf. 
qu’on  traite  I’antimoine  par  I’eau- re¬ 
gale  ,  &  encore  plus  promprement  pap 
Ihuile  de  vitriol.  La  feconde  maniere 
de  confiderer  le  foufre  dans  I’antimoi- 
ne ,  e’eft  lorfque  ce  foufre  commun  eft 
uni  6c  comme  diflbus  avec  quelques 
parties  regulines  ,  par  I’intermede  des 
fels alkalis,  ce  quiproduit  un  melange 
extremement  .,cauftique  6c  feptique* 
Cette  efpece  de  foufre  peat  par  des 
moyens  convenables  abandonner  la  por¬ 
tion  de  regule  d’antimoine  qui  y  eft’ 
mnie.  Or  le  premier  foufre  ne  produit 


Reflexhns  fur  la  Chymie ,  &c.  40  f 
pasceteffet.  Ces  deux  fortes  de  foufres 
d’antimoine  traites  par  les  alkalis  fixw, 
lefTives  &  precipices  par  quelqu’acide 
que  ce  foit  ,  repandent  une  odeur 
tide.  Enfin  il  eft  une  troifieme  matiere 
qu’on  nomme  improprement  Soufre 
d’antimoine.  Ce  n’eft  que  le  phlogifti- 
que  qui  donne  au  regule  d’antimoine 
fon  eclat  &  fa  fufibilite,  qui  ne  diftere 
en  rien  du.phlogiftique  contenu  dans  le* 
charbon  ,,  dans  la  fuie  ,  ou  dans  d’au- 
tres  matieres  femblables ,  d’oii  on  peut 
le  tirer  indifferemment  lorfqu’on  veuc 
faire  la  redudion  de.  ce  regule  d’anti¬ 
moine  calcine.  C’ell  done  ce  dernier 
phlogiftique  qui  eft  la  caule  de  la  cou* 
leur  que  prend  la  teinture  du  regule 
d’ancimoine.  Ce  phlogiftique  diflbus 
dans  I’efprit-de-vin ,  n’eft  precipice  par 
aucun  acide  a-  moins  qu’on  ne  verfe 
une  furabondancs  de  quelqu’acide  mi¬ 
neral.  L’acidedu  vinaigrequi  eft  natu- 
rellement  huileux  ,  eft  par  confequent 
moins  capable  de  fai^e  ce  precipice  ; 
auffi  ,  quelqu’acide  que  Ton  emploie 
ne  refulce-t-il  aucune  odeur  fecide.  Puis; 
done  que  M.  Ludolf  a  pris  pour  fa  cein- 
mre  les  fcories  du  regule  d’antimoine:: 


402  Differ t,  Chym.  deM,  Pott, 
martial  &  du  nitr^ ,  fcories  qui  ne  tien^ 
nenc  ni  foufre  commun  ni  foufre  im- 
etonnant  que  le  vinai- 
gre  djftille  ri’y  ait  occafionne  aucun 
precipite.  S’jI  eut  employe  les  fcories 
d  antimoine  ,  quelque  digeflion  qu’il 
en  eut  faite,  il  euc  toujours  eu  un  pre^ 
cjpite.  ^ 

Je  ne  erois  point  que  ce  foit  a  fef- 
pnt-de-vinav^clequel  M.  Ludolffaic 
digerer,  page  9 ,  les  fleurs  hematites  de 
lei  ammoniac,  qu’il  faille  attribuer  ce 
qu  il  remarque,  que  le  vinaigrediftille 
ny  a  fait  aucun  precipite.  Ces  ileurs 
n  ctant  point  de  nature  alkaline ,  mais 
une  efpece  de  fel  neutre ,  elles  ne  peu- 
vent  pas  etre  plus  precipitees  par  le' 
vmaigre  que  les  autres  feis  dela  meme 
efpece  (r  i). 

Je  penfe  encore  que  e’eft  une  opinion 

erronee,  dedire,  page  io,„quel’acide 
du  vinaigre  ne  s’uniroit  point  a  une 
malle  alkaline  ,  6c  ne  s’y  concentreroit 
point ,  fi  cette  malfe  n’avoitete  d’abord 
digeree  dans  I’efprit-de.yin ,  6c  parti- 


(ii)  Elles  font  fouvent  neutralif(ies  avec  fu- 
Saif  s’humete 


RJ^exions  fur  la  Chymte ,  &c,  405: 
culi^ment  dans  fon  efprit  mercuriel^ 
Leurs  experiences  demontrent  aucon- 
traire  que  I’acidedu  vinaigre  fe  fixe  fur 
ces  mafles  falines  ,  meme  fans  le  con- 
eours  de  I’efprit-de-vin  ;  que  fi  dans 
une  pareille  maffe  il  fe  trouye  un  foufre 
commun ,  ou  un  foufre  antimonial  im- 
pur  ,  ces  foufres  feronc  d’abqrd  preci¬ 
pices,  &  enfuite  le  vinaigre  diftille  s’ar- 
cachera  a  falkali  tout  pur  ,  fans  que 
refpric-devin,dequelquemaniere  qu'on> 
Tuniffe  a  cette  maflTefaline  ,  puifie  em- 
pecher  ni  la  precipitation  du  foufre ,  ni 
Tunion  de  I’acide  avec  Talkali. 

On  fait  ,  page  1 1  , 1’eloge  d’un  pro- 
duit  qui  n’eft  autre  chofe  qu’une  terre 
feuillee.  S’il  y  a  de  plus  un  peu  de  phlo- 
giflique  fournf  par  le  regule  d’anti- 
moine ,  fa  quantite  eft  trop  petite  pour 
meriter  d’etre  evaluee  ni  en  Medecine 
ni  en  Phyfique.  Orcomme  le  procede- 
que  Ton  decrit  ici  eft  beaucoup  plus 
difpendieux  que  le  precede  ordinaire- 
pour  fairela  terre  feuillee ,  on  ne  dbic 
le  regarder  que  comme  un  amufemento 
Si  M.  Ludolf  n’a  point  obferve  que 
dans  fon  melange  il  fe  fit  aucune  effer- 
vefcence  ,,c’eft  que  fon  vipaigre  n’etoi  t 


#04  Dljfert.  CKym.  de  M.  Pott. 
point  aflez  concentre.  Lorfqu’ii  I'elt 

attentif  ne  pent  pasmanquer  d’obferver 
la  prompteeffervefcence  qui  s’y  excite. 

vert  n 

verte  quon  remarqae  dans  la  teinture^ 
decrite  page  i  a ,  neviem  d’aucune  fub- 
Itancevitriolique  ou  metallique,  com- 
me  le  penfe  I’Auteur.  Le  tilTa  varie  du 
phlogiftique  ell  la  veritable  caufe  de 
ce  phenomene  ;  autrement  il  faudroit 
fuppofer  quelque  fubllance  vitriolique 
danslav-erdeurdesv^etaux.  II  nW 

done  pas  plus  defpoir  a  fonder  fur  ce 
Vitnol  fecret,  que  fur  I’arcane  du  tartre 

qu-on  en  fait  evaporer  I'humidite;  ce 
phenomene  n’etant  point  extraordinai- 
Z’  d»oner  a  la  matierele- 

no_m  d  Huile  metallique.  On  resarde  . 
meme  page,  la  portion  inferieure  de 

la  terrefeuill&du  tartre,  portion  t’on. 

dit  ette  une  malfe  metallique  noire 
qu.  reifemble  en  quelque  fete  au  re- 
gule  dantimoine  ;  on  regarde  dis- 
|e ,  cette  portion  comme  un  regul’e  ve¬ 
getal  ou  le  plomb  philofophique ,  tan. 


Reflexions  fur  la  Chymie,  Crc.  405 
(disque  ce  n’eft  autre  chofequ’une  mafle 
charbonneufe  qui  refulte  delacombuf- 
tion  derhuile  empireumatique  du  vi- 
naigre.  On  ne  peut  trop  s’econner  com¬ 
ment  TAuteur  a  pu  donner  une  pareille 
denomination  a  une  matiere  dans  la- 
quelle  perfonne  n’a  jamais  pu  decouvrir 
de  trace  d’antimoine  ou  de  plomb ,  a 
moins  qu’on  ne  croie  qu’eile  en  con¬ 
sent  ,  parce  qu’eile  peut  fervir  comme 
les  autres  fubftances  bitumineufes  a  la 
reduftion  de  ces  chaux  mecalliques. 

Sans  compter  la  prolixite  du  travail 
quel’on  propofe^  page  1,5  ,  pourvola- 
tMernne.teinture,enla  faifant  putre- 
fier  plufieurs  fois  avec  de  i’efprit-de- 
vin ,  je  crois  que  malgre  tout  cela  on 
y  parviendra  difficilement.  C’eft  ainfi 
que  je  doute  qu’on  pSlTe  parle  meme 
moy^n  ,  comme  on  le  dit,  page  16  , 
fixer  ou  volatilifer  la  terre  feuillee.  * 

On  trouve  dans  Ja  quatrieme  Partie 
de  i’Ouvrage  de  M.  Ludolf,  d’excel- 
lentes  obfervations  furThuilede  naphte 
ou  I’ether  ,  qui  ne  font  point  du  tout  a 
n^ljger;  mais  pour  completer  parfai- 
tement  ce  qui  concerne  cette  matiere  , 
je  crois  devoir  y  ajouter  les  rMexions 
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fuivantes.  L’operation  reuflira  bien 
mieux  dans  une  cornue  qui  foit  aflez 
ample  ,  que  dans  une  cucurbite  ,  qui 
laifTe  crop  de  jour ,  &  fait  perdre  par 
confequent  une  bonne  partie  d’ether , 
que  les  meilleurs  luts  ue  peuvent  pas 
retenir.  II  faut  feulement  pofer  la  cor¬ 
nue  fur  le  fable  pour  ecre  plus  prompts 
a  empecher  le  bourfoufflement  de  la 
matiere.  On  peut  encore  prevenir  cet 
accident  en  y  mectant  du  verre  en  pou- 
dre.  Le  feu  de  lampe  peut  tres-bien 
fervir  pour  cette  operation ,  &  fi  Ton 
nlet  mefure  egale  d’efprit-de- vin  & 
d’huile  de  vitriol ,  on  retirera  plus  d’e¬ 
ther.  Quoique  toute  huile  de  vitriol 
iliffifamment  concentree  foit  tres-pro- 
pre  pour  la  produdion  de  I’efprit  vola- 
til  de  vitriol  ,  cefa  n’empeche  pas  que 
je  ne  regarde  ce  que  dit  M.  Ludolf 
comme  tres-bien  penfe  a  cet  egard.  On 
trouve  dans  le  Commerc.  Nor  mb.  que 
M.  Geelhaufen ,  P-rofelleur  de  Prague, 
emploie  pour  preparer  fon  ether  le  fel 
volatil  de  vitriol ;  il  en  efi  convenu  dans 
une  Lettre  qu’il  m’a  ecrite  ,  &  il  lui 
donnoit  le  nom  de  Fleurs  de  vitriol. 
La  preparation  qu’en  donne  M.  Ludolf 
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eft  bonne  :  cependanc  void  quelques 
autres  moyens  pour  I’obtenir. 

11  faut  calciner  a  un  feu  aflez  vif  du 
vitriol  jufqu’a  rougeur ,  &  de  I’inftanc 
ou  il  ne  flime  plus,  il  le  faut.jetcertouc 
chaud  dans  une  cornue  &  luter  prom- 
tement  les  jointures  ,  pour  empecher 
faeces  del’humiditedel’air.  On  en  fait 
diftiller  I’huile  de  vitriol ,  qui  monte 
ffous  la  forme  de  fleurs;  on  peut  encore 
verfer  de  bonne  huile  de  vitriol  fur  du 
vitriol  fuftifamment  calcine  en  rouge, 
.&  donner  au  feu  le  degre  neceflaire 
pour  faire  monter  les  fleurs  ;  enfin  on 
:peut  encore  fur  le  caput  mortuum  du 
vitriol  qui  n’a  point  de  expofe  a  fair 
jetterdu  vitriol  calcine  en  rouge,  &  dif¬ 
tiller  promptement.  Tous  ces  procedes 
me  paroiflent  du  moins  plus  certains 
quecelui  que  f  Auteur  decrit ,  pages  14 
.&  1 6 ,  qui  confifte  a  expofer  de  f huile 
de  vitriol  au  foleil  pendant  les  mois  de 
Mars  ,  d’Avril  &  de  Mai ,  car  il  eft 
plus  vraifemblable  que  pendant  ce 
temps  elle  attirera  de  f  humidite  plutdt 
q[ue  du  fel  volatil. 

Cette  forte  de  fleurs  merite  certaine- 
ment  d’etre  examinee  plus  particuliere- 
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ment.  Elies  enflamment  par  leur  fed 
concad  routes  les  fubftances  inflamma¬ 
bles  feches ;  elles  font  une  violente  ef- 
fervefcence  lorfqu’on  y  verfe  de  I’eau; 
effervefcence  capable  meme  de  brifer 
les  plus  vaftes  reciplens ;  elles  allument 
la  poudre  a  canon ,  ce  que  ne  fait  point 
la  meilleure  huile  de  vitriol;  enfln  quand 
une  fois  ces  fleurs  ont  ete  humedees 
par  rhumidice  de  fair  ,  il  n’eft  plus 
poflible  de  leur  rendre  leur  premiere 
ficcite.  Je  n’entreprendrai  point  de  de- 
montrer  ici  fi  ces  fleurs  contiennent  le 
fel  des  metau.x,  comme  le  pretend  M. 
Ludolf,  je  fgais  feulement  qu’on  y  trou- 
ve  un  peu  du  principe  phlogiftique  , 
combine  peut-etre  avec  la  portion  la 
plus  fubtile  des  metaux ,  car  le  magma 
qui  refle  apres  la  diftillation  de  I’dher 
lelfive  avec  de  I’eau ,  evapore ,  &  enfln 
didille  m’a  donne  une  petite  portion 
de  pareille  huile  de  vitriol  fous  la  for¬ 
me  fee  he. 

Pour  le  choix  des  vitriols,  page  i  6, 
je  donne  la  preference  a  ceux  qui  font 
en  grande  partie  cuivreux  :  ainfi  le  vi¬ 
triol  de  Hongrie  &  de  Salzbourg ,  3c 
celui  de  Goeilard,  font  les  meilleursque 

je 
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que  je  connoife  ;  ceux  d’Angleterre  «5c 
de  HelTe  me  paroiflTent  moins  bons. 

Comment  pourroic-on  prouver  ce 
qu’on  avance ,  page  z6 ,  que  I’argenc  dz 
le  plomb  fe  precipitenc  dans  le  vif-ar- 
gent  lorfqu’on  les  y  amalgame ,  tandis 
qu’on  les  voit  nager  fur  ce  fluide  f  II 
faudroic  du  moins  prouver  ce  qu’on 
avance  page  a  8  ,  que  les  mecaux  font 
plus  pefans  que  lui  (12).  On  cite  dans 
la  meme  page  plufieurs  exemples  pour 
tacher  de  prouver  les  loix  de  la  cohe- 
fion  qu’on  y  etablit  pour  I’amalgama- 
tion ,  tandis  qu’ils  ne  prouvent  effedi- 
vement  que  le  plus  d’homogeneite  des 
parties  qui  s’unilfent  enfemble. 

On  parle  encore  dans  cette  page  d’un 
probleme  que  M.  Stalh  a  propofe ,  qui 
confide  a  feparer  dans  le  creux  de  la 
main ,  de  la  liqueur  anodine  ,  I’aciJe 
vitriolique  qui  y  eft.  On  dit  que  la  de« 


(ii),  Ce  qui  paroic  determiner  le  fens  du  moc 
Sch’werer  que  M.  Pott  rend  par  pins  lourd ,  & 
que  je  crois  devoir  rendre  par  plus  difficile, 
plus  compail ,  plus  tendre ,  &c.  c’eft  la  compa- 
raifon  que  M.  Ludolf  fait ,  meme  page,  de  la 
tenacice  du  bois  avec  la  fluidite  de  I’eau,  ou  it 
empioie  le  meme  mot ,  &  ou  il  compare  k  boia 
a  I’eati  comme  les  metaux  au  mercure. 

Tome  W.  S 
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flagration  efl  le  moyen  de  refoudre  CQ 
probleme  ;  or  certainement  la  main  ne 
pourra  pas  fupporter  pareiile  opera¬ 
tion,  Je  crois  done  qu’on  refoudra  ce 
probleme,  en  verfanc  fur  de  la  liqueue 
anodine  qu’on  tiendroit  dans  le  creux 
de  la  main ,  une  dilTolution  d’argent  ou 
de  mercure  faite  dans  I’eau- forte  ;  I’a- 
cide  vitriolique  s’unira  a  fun  ou  I’autre 
de  cesmecaux ,  fe  precipitera  avec  eux, 
&  debarralfera  par  confequent  Fefprit- 
de-vin  de  fa  prefence. 

On  dit,  page  29,  queles  parties  vi^ 
trioliques  contenues  dans  Tether ,  s’at- 
tachent  a  Tor  dilfous  dans  Teau-regale  ^ 
&  Tenlevenc  de  ce  menftrue ,  a  caufe  de 
leur  gravite  fpecifique.  Mais  Thuile  de 
vitriol  eile-meme  n’efl:  point  capable 
de  procurer  ce  phenomene  ,  quoique 
fuivant  les  loix  etabiies  par  M.  Lu- 
dolf ,  cet  acide  etanc  encore  fpecifique- 
ment  plus  pefant ,  devroit  mieux  reuf 
fir  que  celui  qui  eft  contenu  dans  Te¬ 
ther.  II  me  paroic  plus  vraifemblable 
de  croire  que  les  parties  fulfureufes  ou 
plutot  phlogiftiques  contenues  danscet- 
te  liqueur  echeree  ,  trouvant  de  pa-^ 
reilles  parties  dans  Tor  diffbu^  ,  fe  les 
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atcachenc  S^  enlevent  ie  metal  a  fon 
inenftrue.  11  paroit  meme  qu’une  por** 
tion  du  menftrue  fe combine  a  lecher, 
comme  on  le  voic  par  fon  efFet  fur  I’ar- 
gent  Sc  par  fes  eff'ets  fepciques,  lorfqu’on 
Temploie  en  Medecine. 

II  me  femble  que  I’efpece  d’or  pota¬ 
ble  qu’on  decric  page  30  ,  ed  encore 
trop  feptique  ,  &  contienc  un  metal 
trop  crud  pour  etre  employe  fans  re- 
ferve  en  MMecine  ;  ,car  I’efprit  de  fel 
ammoniac ,  Sc  meme  une  portion  fub- 
tile  de  I’eau  -  regale  ,  refle  dans  la  li¬ 
queur  etheree ;  &  lorfqu’on  fen  retire  , 
cette  liqueur  eft  effedivement  une  dif- 
folution  corrofive  de  for  ,  qui  n’eft: 
qu’un  peu  plus  delayee  par  le  nouvel 
efprit-de-vin  qu’on  y  ajoute.  On  a  a 
peu  pres  le  meme  phenomene  lorfque 
Ton  precipice  fargenc  diflbus  dans  fa- 
cide  nicreux  par  le  moyen  d’un  efprit 
urineux  ;  ce  precipice  eft  rediftbus  lorf¬ 
qu’on  y  ajoute  une  furabondance  d’ef- 
pric  urineux.  Tout  facide  nitreux  eft: 
combine  avec  cet  efprit  urineux  ,  8c 
forme  un  nitre  inflammable,  fluide , 
dans  lequel  fargenc  eft  en  diflblucion, 
Ce  mdange  a  bien  perdu  fa  corrofion 
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apparente ;  cependantramertumequ’ii 
conferve  demoncre  evidemmenc  le  dan¬ 
ger  qu^il  y  a  a  sen  fervir  ;  ainfi  la  lune 
potable  dont  on  fait  rant  de  cas ,  p.  17, 
doit  etre  profcrite  en  Medecine. 

Les  caufesque  Ton  apporte,  Part.  V* 
page  6  ,  de  la  couleur  rouge  des  va- 
peurs  de  I’acide  nitreux ,  ne  me  paroif^ 
fent  point  fuffifantes  pour  demontrer 
qu’elles  doivent  uniquement  leur  ori- 
gine  au  nitre.  Le  premier  exemple  de 
couleur  rouge  produit  par  le  melange 
de  la  chaux  vive  &  du  nitre  fixe  avec 
le  vinaigrediftiUe  ,  ne  prouvera  rien  , 
puifqiie  la  meme  vapeur  rouge  fe  fait 
appercevoir  en  trairant  dela  meme  ma« 
jiiere  un  alkali  fixe  Sc  la  chaux  vive  , 
fans  qu^il  y  entre  un  atome  de  nitre  al- 
kalife.  Les  vapeur^  rouges  du  nitre  doi¬ 
vent  etre.chaflees  de  relle  lorfqu’on  alka- 
life  ce  fel.  Dans  I’autre  exemple  oil  Ton 
cohobe  le  vitriol  avec  f eaii-forte ,  la 
couleur  rouge  eft  le  produit  de  la  difid- 
lution  du  fer  contenu  dans  le  vitriol. 
Enfin  dans  letroilieme  exemple  la  coio- 
.  ration  de  I’efpricde  nitre  dulcifie  par  ie 
‘  moyen  de  refprit  de  fel  ammoniac  , 
yieric  ^n  grande  partie  de  la  porcipij 
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huileufe  de  cet  efprit.  Au  refle  cecce 
couleur  eft  aftez  fuperflcielle. 

On  trouve  dans  la  Diflertation  de 
M.  Sebaftien ,  faite  fur  le  nitre  en  r  746, 
&  encore  mieux  dans  I’Ouvrage  de  M. 
Naviere  infere  dans  les  Memoires  de 
I’Academie  des  Sciences  pour  I’annee 
1742,  une  defcription  beaucoup  plus 
decaillee  qu’elle  n’eft  ici ,  page  8  ,  de 
I’ether  tire  de  I’acide  nitreux. 

Je  ne  trouve  point  de  preuves  fufti- 
fantes  que  lachaux  foit ,  comme  on  I’a-- 
vance  page  i  p ,  une  forte  d’aimant  qui 
imbibe  &  concentre  les  molecules  ig- 
tiees,  Je  fuis  meme  certain  qu’on  ne 
trouvera  point  la  furabondance  de  poids 
qu’on  dit ,  page  21,  devoir  fe  trouvef 
dans  line  pierre  a  chaux  ,  expofee  pen¬ 
dant  huit  jours  a  un  feu  violent  dans  un 
vaifleau  ferme.  Ne  feroit-il  point  plus 
vraifemblable  de  croire  que  la  pierre  a 
chaux  contient  dans  fon  eflence  des  par¬ 
ties  fulfureufes  ,  &  que  la  calcination 
n’en  chafte  que  la  portion  aqueufe 
celle  qui  eft  volatile.  L’odeur  fetide  ful* 
fureufe  qu’on  ne  peut  pas  confondre 
avec  celle  de  la  fuie ,  &  qu’on  fent  aux 
environs  des  fours  a  chaux  ,  demontre 
S  ii) 
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aflez  que  la  portion  volatile  du  foufrd 
s’eft  diflipee ,  taniis  que  iapartie  plus 
fixe  eft  conftamment  demeuree  unie  a 
la  pierre  calcaire ;  joignez  acela  que  la 
chaux  colore  les  acides  dans  lefquels  on 
la  diflbut,  M.  Ludolf  croit  prouver  fon 
hypothefe  par  la  chaleur  qui  s’excite 
lorfqu’on  eteint  de  la  chaux ;  la  quan- 
tite  d’eau  qu’on  emploie  pour  cet  efTet, 
devroit  plutot  eteindre  &  abforber  ces 
molecules  ignees  qu’on  y  fuppofe.  11 
paroit  plus  vraifemblable  d’attribuer 
cet  efTet  aux  fels  contenusdans  la  chaux 
vive,  qui  reprenant  une  portion  d’hu- 
midite  dont  ils  etoient  prives ,  reagif- 
fent  fur  la  terre  calcaire  unie  avec  le  fou-i 
fre  fixe ;  readion  d’ou  naitune  chaleur 
d’autant  plus  grande  ,  que  le  principe 
fulfureux  y  concourt.  On  pretend  prou¬ 
ver  encore  la  prefence  des  molecules  ig¬ 
nees  ,  par  la  caufticite  que  la  chaux  vive 
donne  aux  alkalis:  cettecaufticitene  leur 
vient  cependant  que  du  principe  fulfu¬ 
reux  de  la  chaux  qui  s’y  unit ;  c’eft  pour 
la  meme  raifon  que  I’etain  ,  le  fer ,  le 
regule  d’antimoine  martial ,  rendent  de 
meme  cauftiques  les  alkalis  fixes  (13). 
(li)  Eft-ii  bien  demontre  que  la  terre  cal- 
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C’eft  encore  la  prefence  de  ce  principe 
fulfureux  qui  fait  que  les  alkalis  caufti- 
ques  diflblvenc  fi  aifement  les  graiHes 
dans  la  compofition  du  favon  ;  car  les 
alkalis  fixes  fimples  les  diffbudroienc 
bien  ,  mais  ni  aufli  promptement  ni 
auffi  abondamment  que  lorfque  la 
chaux  vive  leur  a  communique  ,  pour 
ainfi  dire  ,  fon  foufre  igne.  La  diilblu- 
tion  du  foufre  dans  I’eau  de  chaux  , 
montre  au  moins  que  cette  eau  a  deta- 
che  de  la  pierre  a  chaux  quelques  fub- 
ilances  analogues  au  foufre.  Enfin  il  me 
femble  que  c’eft  aller  chercher  une  de- 
monftration  crop  loin ,  que  de  preten- 
dre  prouver  fon  hypothefe  comme  le 
lait  M.  Ludolf  par  les  cementations 
de  I’argent  avec  la  chaux  vive. 

La  creme  que  j’ai  tiree  de  la  chaux 
vive  ne  s’efl  point  echappee  toute  en- 
tiere  fur  le  feu  ,  comme  celle  de  notre 
Auteur  ,  pago  ^4  *>  elle  m^a  donne  feu- 
lement  par  lacornue  un  peu  de  phlegme 
cmpireumatique ;  le  relidu  expofe  dans 
un  creufet  a  bien  perdu  un  peu  de  fon 


caire  fubtilifee  par  le  feu  ^  n’entre  pour  rien 
^ns  la  combinaifon  des  fels  alkalis  caufti^iues  ? 

S  iv 


tie  de  la  chaux. 

Je  ne  fuis  point  du  tout  content  de  la 
preparation  du  fel  de  chaux  qu’on  in- 
dique  a  la  meme  page.  Le  lei  ammo¬ 
niac  fixe  dont  on  parle  ,  n’eft  autre 
chofe  que  la  dilTolution  dela  terre  cal- 
caire  dans  I’acide  marin,  L’Auteur  re¬ 
garde  comme  conllantes  differentes  ex¬ 
periences  eparfes  dans  les  Memoires  de 
i’ Academic  des  Sciences  de  Paris,  par 
lefquels  on  tache  denous  prouver  qu’une 
livre  de  fel  ammoniac  ne  contient: 
qu’une  once  d’acide  marin.  Je  f^ais 
bien  que  par  les  precedes  qu’on  indi- 
que ,  une  livre  de  fel  ammoniac  four- 
nit  quelquefois  plus  dequinze  onces  de 
fel  volatil ,  mais  je  f^ais  aulfi  que  ce  fel 
volatil  participe  beaucoup  ou  de  la 
eraie,  ou  des  fels  alkalis  ,  ou  des  cen- 
dres ,  ou  de  refprit-de-vin  ,  qu’on  em- 
ploie  abondamment  pour  le  degager 
de  fon  acide ,  tellement  qu’il  y  a  meme 
des  recettes  qui  produifent  plus  de  fel 
volatil  qu’on  n’a  employe  de  fel  ammo¬ 
niac  ;  mais  aulli  il  eft  aife  de  reconnoi- 
re  combien  ce  dernier  fel  volatil  ell: 
oible  Sc  peu  penetrant.  Qu’on  prenne 
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quinze  onces  de  bon  fel  volatil  ,  & 
qu’on  le  facure  avec  fufHfante  quantice 
d’acide  marin  pour  en  faire  du  fel  am.- 
moniac  parfak ,  en  examinant  les  pro- 
duits  on  aura  bien  d’autres  refultats 
que  fi  Ton  avoir  employe  cefel  volatil 
£oible  dont  nous  parlons.  Parexemple, 
pour  faturer  une  demi-once  de  bon  fel 
volatil  bien  fee  &  prepare  par  I’efprit- 
de-vin,  on  emploiera  une  once  &  demie 
d’acide  marin  ,  quoique  I’exficcation 
du  fel  volatil  lui  ait  meme  fait  perdre 
deux  fcrupules  &  demi  de  fon  poids. 
S’il  etoit  vrai  d’ailleurs  qu’une  livre  de 
fel  ammoniac  ne  contint  qu’une  once 
d’acide  marin  ,  une  livre  de  fel  alkali 
fixe  feroit  fans  doute  plus  que  fuffifante 
pour  abforber  cette  once  &  degager 
tout  I’alkali  volatil.  Or  cependant  me- 
me  en  employant  deux  parties  d  alkali 
fixe  ,  le  refidu  de  la  diftillation  mele 
avec  du  nouvel  alkali  ,  donne  encore 
une  portion  de  fel  volatil. 

Pour  letter  plus  de  jour  fur  ce  que 
f  avance  ,  je  vais  fubftituer  aux  inter- 
fnedes  ordinaires ,  tels  que  les  alkalis 
&  la  craie ,  d’amres  fubftances  capables 
de  degager  de  meme  I’alkali  volatile  & 

Sv 
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d’abforber  I’acide  marin.  Parties  ega* 
les  de  fel  ammoniac  &  de  minium  ne 
decompofenc  point  parfaicement  ce  fel , 
car  il  fe  fublime  une  partie'  du  fel  am¬ 
moniac.  J’ai  done  mele  une  once  de  fel 
ammoniac  avec  trois  onces  de  minium 
(14).  Apres  la  diftillation  du  melange  , 
mon  refidu  pefoit  trois  onces  cinq  gros. 
Une  once  defel  ammoniac  a  donefour- 
ni  cinq  gros  d’acide  marin.  J’ai  deme- 
me  diflille  un  melange  d’une  once  de 
fel  ammoniac  &  de  trois  onces  de  chaux 
vive  ;  leur  refidu  ,  meme  apres  avoir 
rougi  au  feu  ,  avoit  auffi  fixe  pres  de 
cinq  gros  d’acide  marin.  II  arrive  route 
autre  chofe  lorfqu’on  ajoute  de  I’efpric- 
de-vin,  un  alkali  ordinaire,  dela  foude 
ou  de  la  craie.  Ces  fubftances  portent 
toujours  avec  elles  une  bonne  quantite 
de  terrefubtile  qui  augmente  confide- 
rablement  le  poids  du  fel  volatil  (15). 
J’ai  done  di^ille  une  demi-once  de  fel 

(i4;  Precedes  indiques  par  M.  Neumann  ,  en 
parlant  dans  les  Mifcell.  Beroll.  de  la  nature 
des  marieres  propres  a  decompofer  le  fel  am¬ 
moniac. 

(15)  La  quantity  de  cette  terre  qne  pent 
fournir  I’erprir-de- vin  ,  merite-t-eiie  d’etre 
Gomptee  pour  quelque  chofe  ? 
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Jammoniac  avec  uneonce  &  demie  de 
fel  alkali  fixe ;  apres  I’operacion  le  re- 
fidu  ne  pefoit  qu’une  once  trois  gros. 
Lorfque  j’ai  fubftitue  a  cet  alkali  fixe 
un  alkali  purifie  par  la  calcination  , 
nion  refidu  s’efl  trouve  pefer  deux  fcru- 
pules  de  plus.  Ainfi  done  ,  quoiqu’en 
effet  il  fe  foie  encore  fiiblime  avec  le  fel 
volatil  un  peu  de  la  terre  de  falkali 
fixe  ,  il  feroit  encore  demontre  que 
meme  alors  une  livre  de  fel  ammoniac 
contient  au  moins  deux  onces  cinq  gros 
Si  un  fcrupule  d’acide  marin. 

Je  ne  vois  point  du  tout ,  p.  ^5  > 
preuve  que  le  vrai  fel  de  la  chaux  fe 
rencontre  dans  le  fel  ammoniac  fixe ,  & 
encore  moins  que  ce  fel  ammoniac  fixe 
doive  etre  employe  par  preference  dans 
la  preparation  des  medicamensoia  on  a 
coutume  d’ employer  les  alkalis  fixes. 
Tous  les  Chymiftes  &  tous  les  Mede- 
cins  certifieront  le  contraire ;  il  y  a  tant 
de  preuves  de  la  difference  de  ce  fel 
avec  les  alkalis  fixes ,  qu’on  ne  peut 
les  leur  fubftituer  fans  commettre  une 
fame  grofliere.  11  feroit  aflez  fuperflu 
de  donner  ici  aucune  experience  de- 
wWee  pour  prouver  cette  yerice,  Les 
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fels  alkalis  ne  precipitent-ils  point  la 
diilblution  du  fel  ammoniac  fixe  ? 
L’huile  de  vitriol  n’en  fepare-t-elfe 
point  I’efprit  de  fel?  L’acide  nitreux ne 
forme-t-il  pas  aveclui  une  eau-regale? 
Enfin  les  efprits  nicreux  n’en  precipitent- 
als  point  la  terre  pour  former  un  fel  am¬ 
moniac  regenere?  Tous  effets  que  ces 
differences  fubflances  ne  produiront 
jamais  avec  les  alkalis  fixes.  Si  le  fel 
ammoniac  fixe  donne  quelques  preci¬ 
pices  ,  ceux  done  parle  M.  Ludolf  ne 
doivenc  point  ecre  regardes  comme  des 
precipices  purs ,  mais  comme  ecant  me- 
les  avec  la  cerre  calcaire.  Enfiri,  le  me¬ 
lange  done  il  parle  du  vicriol  avec  lefel 
ammoniac  fixe,  ne  donnera  aucre  chofe 
qu’un  acide  marin  charge  de  la  portion 
la  plus  fubtile  du  fer ,  &  un  fafran  mar¬ 
tial  mele  a  de  la  terre  calcaire. 

On  affure ,  page  27,  qu’en  verfant 
un  acide  fur  des  cendres  de  rofes  ou 
d’aucres  plantes  leffivees  a  plufieurs  re- 
prifes.,  on  peutfaire  un  alkali  fixe  arti- 
ficiel.  Certainement  il  ne  refulcera  de 
ce  melange  qu’une  difiblution  de  terre 
alkaline,  done  la  faveur  eft  amere ,  <5c 
qui  fe  precipitera  lorfqu’on  y  ajoutera 
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tin  veritable  alkali.  Heft  vrai  que  tou- 
tes  les  Experiences  connues  jufqu’a  pre- 
fent  demontrenc  que  dans  I  incinera¬ 
tion  d’une  terre  vegetale  empreinte  de 
pblogiftique,  la  prefenced'un  acide  eft 
neceffaire  pour  alkalifer  cecue  terre. 
Mais  tous  les  acides  ne  font  pas  indiffe- 
remment  propres  a  cela  ;  I’acide  vege¬ 
tal,  peut-etre  I’acide  nitreux,  y  concou- 
rent ;  mais  rien  n’a  encore  demontre  la 
meme  chofe  pour  les  acides  vkrioli- 
que  &  marin  :  peut-etre  la  Pofterite 
fera-t-elle  ace  fujet  quelques  decouver- 
tes  interefl'antes. 

Ce  n’eft  point  le  feu  exterieur  qui 
fournit  les  particules  ignees  ,  dont  la 
prefence  eft  neceflaire  pour  I’alkalifa- 
tiondes  plantes,  page  28  ,  ce  font  les 
parties  charbonneufes  memes  de  ces 
plantes  qui  y  eoncourent  ,  &  lorfque 
par  hafard  il  ne  s’y  en  trouve  point ,  le 
feu  exterieur,  tel  qu’il  foit,  ne  peut  pas 
y  fuppleer. 
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lUo  .  Extrait  des  Difputes  de  M.  Pott 
avec  M.  Eller. 

COmme  dans  tout  ce  dernier  Arti¬ 
cle  c’eft  le  Tradudteur  qui  parle, 
on  lui  pardonnera  fans  doute  les  omif- 
fions  que  pourroit  y  remarquer  le  petit 
nombre  de  Chymiftes  Francois  ,  on 
qui  font  au  fait  de  la  difpute  dont  il 
s’agit ,  ou  qui  pofledent  toutes  les  pie¬ 
ces  de  ce  Proces. 

Des  I’annee  1746  5c  les  annees  fui- 
vantes  M.  Eller,  celebre  Chymifte  de 
Berlin  ,  premier  Medecin  du  Roi  de 
Pruile,  decore  par  fon  Maicre  de  tous 
les  honneurs  dus  au  f^avoir- ,  M.  Eller 
publia  differens  Memoires  impoitans 
&  par  leur  objet  5c  par  la  maniere  done 
ils  etoient  traites.  Tous  ces  Memoires 
font  dans  les  Volumes  Francois  que 
I’Academie  de  Berlin  a  publics  ,  5c 
ces  Volumes  font  trop  connus  dans  ce 
Pays  pour  que  j’entreprenne  ici  I’ana- 
lyfe  des  pieces  que  M.  Eller  y  a  infe- 
rees.  Dexpobcion  des  fyflemes  anciens 
fur  les  principes  des  corps ;  le  'develop- 
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pement  decelui  de  Thales  le  Mileften , 
qui  n’adoptoic  que  I’eau  pour  principe 
univerfel;  le  detail  des  Experiences  qui 
ont  demontre  a  notre  Auteur  la  verite 
ou  la  probabilite  de  fon  hypothefe  ;  des 
recherches  fur  la  nature  &  la  fertilite 
des  terres ,  fur  la  malleabilite  des  me-" 
taux  ,  fur  les  meilleurs  moyensdefaire 
le  depart  par  la  voie  feche  ,  fur  le  peu 
de  danger  du  cuivre  dans  I’ufage  eco- 
nomique  :  voila  les  points  interellans  lUf 
lefquels  fe  font  exerce  le  genie,  la  faga- 
cite ,  I’erudition  &  I’adrefle  de  M.  Eller. 

L’Auteur  de  ces  Memoires  jouiHoit 
tranquillemenc  du  plaifir  d’avoir  ete 
utile  aux  Sgavans  ,  &  avoitmeme  me- 
ritefhommage  &  leselogesdeM.Eott, 

quand  celui-ci ,  pour  des  raifons  que  )e 
ne  puis  developper ,  publia  ^75 
un  Volume  fous  le  titre  d  ^nt- 

madverfiones Fhyfico-Chymicee  circava-’ 
rias  hypothefes  experimenta  ; 

&  afin  que  fa  cenfure  tut  plus  univerfeb 
lement  connue ,  il  publia  fOuyrage  en 
Lann  &  en  Allemand  ,  &  ajouta  les 
•Reponfes  deM.  Eller  avec  les  Rdpliqnes 
qu’il  avoit  faites  aces  memes  R  eponks  5 
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Cette  addition  ed  feulement  en  Alle- 

’t?  Repliques 

de  M.  Pott  une  certaine  douceur  qus 
s’evanouit  bien  vite.  Get  Ouvrage  n’eus 
pas  plutot  ece  imprime,  que  I’on  vie 
paroitre  une  Repliqueanonyme&  tres- 
^mere,  dont  le  titre  Allemand  porte : 
Courte  recherche  fur  Us  vrais  motifs 
qui  ont  engage  M.  Pott  d  critiquer  le 
Conjeiller  ElUr  ,  &  d  pub  Her  fes  Ani- 
madverfions  ,  avec  un  ex  amen  de  ces 
memes  Animadverfons, 

J’avoue  qu’a  la  ledure  du  Roman 
qui  ea  en  forme  d’introdudion  a  la  teto 
de  cet  Ouvrage,  on  doit  douter  fi  M, 
Rller,  homme  d’un  merice  diilingue 
done  la  reputation  ed  fans  doute  au- 
dellus  des  critiques ,  &  qui  ed  trop  bon 
rhilofophe  pour  ne  pas  convenir  qu’il 
elt  lujet  a  erreurs,  fi ,  dis-je,  M.  Eller 
a  pu  preter  les  mains  a  cant  d’indecen- 
ces.  En  edk  ,  qu’importe  au  Public  de 
igavoir  les  intrigues  amoureufes ,  quoi- 
que  licites ,  d'une  jeune  perfonne  qui 
n’a  d’autre  crime  que  de  fouhaiter  d’etre 
pourvue,  &  d’etre  la  fille  d’un  Cenfeur 
feut-kre  crop  rigide  des  CEuvres  d^ 
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M.  Eller  ?  Reveler  ces  fortes  d’hiftoi- 
res ,  n’eft-ce  pasbleflfer  en  meme  temps 
&  ia  reputation  de  Mademoifelle  Pott, 
aujourd’hui  Madame  Kurella ,  6c  la 
gravite  de  la  fcience?  N’eft-ce  pas  me- 
irie  donner  plus  de  poids  auxCritiques  ? 
AufTi  M.  Pott  profita-t-ildecette  piece 
pour  publier  dans  la  meme  annee  une 
autre  piece  Allemande ,  intitulee:  Con¬ 
tinuation  des  Remarques  de  M.  Pott  fur 
les  erreurs  de  M.  Eller ,  mifes  dans  un 
plus  grand  jour  ,  Crc.  avec  unc  addi¬ 
tion  . 

Dans  ce  dernier  Ouvrage  on  voit 
que  M.  Pott ,  encore  plus  indigne  que 
pique ,  replique  avec  amertume  ,  avec 
durete  5c  moinsenChymiftezele,qu  en 
Pere  outrage.  11  ne  fe  poftede  plus ,  il 
s’^en  prend  aux  Chymiftes  de  tous  Pays ; 
mm. Lehman,  Brandt, Eller ,  Marg- 
graf,  jufqu’a  M.  Baron,  Chymifte  Fran¬ 
cois  ,  qu’il  critique ,  pour  montrer  que 
ce  n’eft  que  par  amour  du  vrai  qu’il  a 
ecrit.  Sa  fureur  le  rend  Poete ,  5c  le 
premier  Ouvrage  Poetique  qui  foit 
peut-etre  forti  du  Laboratoire  de  M. 
Pott,  eft  unefatyre  fanglante  dont  lap- 
plication  eft  facile  a  faire  cohtre  ceux 
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qu  il  croit  ecre  fes  Adverfaires. 

Si  le  tiflu  des  Ouvrages  que  nous 
venons  dexpofer  etoit  uniquement 
compofe  de  farcafmes  infukans  ,  de 
perfonnalices  fcandaleufes ,  de  dureres , 
de  groffieretes  meme,de  dementis,  j’au- 
rois  bientot  fait ,  & lafuppreffion  tocale 
de  ces  dernieres  produdions  de  notre 
Auteur  ne  m’attireroic  suremenc  aucun 
feproche  ;  mais  comme  au  milieu  de 
tout  ce^  fatras  il  fe  trouve  des  difcuf- 
fions  utiles  &  dont  peuvent  profiter  les 
Chymifles  de  tout  Pays  ,  je  me  pxo- 
pofe  d’en  donner  id  un  extrait.  Cesdit 
cullions  debarradees  de  tout  ce  qui  les 
degrade ,  font  dignes  du  fjavpir  im- 
menle  de  leur  Auteur  ,  8c  par  confe- 
quent  de  I’attention  des  Ledeurs. 

J’ai  donne  une  legere  idee  des  Ou¬ 
vrages  que  i’analyfe,  &  j’avertis  que  je 
fupprimerai  tous  les  ddails  qui ,  fans 
etre^  injurieux  ,  roulent  fur  des  mots , 
des  interpretations  contradidoires ,  ou 
autres  vetilles  de  cette  efpece. 

Lorfque  cette  portion  de  mon  Ou¬ 
trage  paroitra  en  Prulfe,  j’ignore  li  au¬ 
cun  des  Contendans  en  fera  fatisfait  ; 
j  ole  augurer  cependant  qu’ils  me  f^au- 


Difputes  avec  M.  Eller.  ^  4^7 
rent  gre  avec  cous  les  gens  polices  de 
leur  avoir  epargne  la  douleur  d’etre  lus 

completement  en  Francois. 

Les  foufres  &  les  fels  mecalliques  des 
Hollandois  fonc-ils  des  principes  adifs  ^ 
ou  ne  font-ils  que  des  p)roduics  ?  Con- 
ringius  &  Bafile  Valentin  ont  cru  avant 
les  Hollandois qu’ils  etoient  principes; 
mais  dans  la  verite  ce  ne  font  que  des 
produits  Chymiques  qui  peuvent  bien 
Itre  fubtilifes  au  point  d’etre  difficiles  a 
decompofer  ,  maisqui  pour  lapluparc 
tiennent  de  la  nature  des  acides  ou  au- 
tres  fels  qui  ont  fervi  a  les  preparer. 

L’hiftoire  de  la  Chymie  a  cet  avan- 
tage  entreles  mains  d’un  excellenfOb- 
fervateur.  dele  mettre  a  portee  d'ap- 
precietles  decouvertes  nouvelles ,  &  de 
luiepargner,  ou  bien  des  cravaux ,  ou 
beaucoup  d'hypochefes.  Si  le  feu  ,  en 
tant  que  fa  fubftance  eft  diftinguee  de 
fon  adion,  eft  le  principe  de  la  cohefion 
de  certains  corps  ,  il  eft  auffi  le  prm- 
cipe  de  la  molleflb  ,  ou  meme  de  la 

diflolution  de  plufieurs. 

L’exiftence  du  fel  volatil  dans  les 
eraifles  avant  leur  deftrudion  nelt 
point  foutenable  ;  ces  graiffes  contien- 
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nent  tout  ce  qu’il  faut  pour  produire  un 

tlri'f  despar 

coL  dtlf  ?  Le  moindre 

ieur  confiflance  metallique  ,  il  leuii 

^"‘niapropri&J'entr’erenfL 

J<on,  &  quofque  ces  metaux  C.ient  pri- 
ves  de  ce  phlog.dique  dans  leur  e^tat 

elles  contiennent  un  peu  de  plilogidi- 
que  ;  il  faut  meme  leur  en  fournir  quel- 
^uefois  pour  accaerer  leur  vitridca- 

,La  quantity  des  molecules  ignees  aul 
Penetrent  dans.un  corps  mefal^qu? 
en  fachte  la  fufion,  puis  la  deftrSL’ 
chaflant  le  phlogirtique 
Boyle  &  Van-Helmom  ont  tous 
deuxdonne  des  idees  fur  la  converf.on 
de  leau  en  terre,  &  leurs  Experiences 
font  tres-connues ;  M.  Eller  ena  ajoute 
d’autres,  &  M.Pott,  qui  n’eft  m,  ! 
premier  Pliyficien  de  fon  avis  les  re- 
voque  routes  en  doute ;  fes  doutes  font 
fondes  fur  ce  qu’d  eft  poffible  que  fair 
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ait  apporce  touce  la  terre  qu’on  trouv? 
d’augmentation  ,  Sc  fur  ce  que  du  pla- 
tre  qu’il  a  humede ,  puis  fdhe ,  enfuite 
pouile  au  feu  le  plus  violent  dans  une 
rerorce,  n’avoitpasaugmentcde  poids; 
quoique  cependant  M.  Duhamel,  Aca- 
den)icien  de  Paris ,  ait  trouve  le  con- 
traire  dans  le  Memoire  oii  il  exaraine 
la  chaux  Sc  la  caufe  de  fon  adhefion 
dans  lecimeur.  Cec  habile  Chymifle  a 
trouve  qu’une  portion  de  I’eau  done  ori 
humede  la  chaux  ou  le  ciment  qui  eii 
eft  forme  ,  rede  tellement  inherente  a 
cette  chaux  apres  I’exficcation  parfaice, 
que  Ja.chaleur  la  plus  viven’en  peut  ja* 
mais  chaffer  la  totalite. 

Quant  aux  Experiences  de  I’eau  con- 
■y.erde.en teiTe  par  ia  fimple  trituration  , 
ii  ed  ird  pcffibledela  faire  fans  qu’oti 
puiffe  foupfonner  le  refidu  d’etre  le 
■produit  du  fiottementcontinueldu  pi- 
londir  le  mortier,  6c  de  ia  tei  re  que  I’at? 
mofphere  peut  y  depofer.  Boerhaave 
Sc  Lancelot  ont  tousdeux  paile  des  phe- 
nomenes  que  prefentoit  la  trituration  de 
I’eau ;  its  les  out  expliquesa  leur  manie- 
re  :  M.  Eile-r  les  explique  a  la  fienne ,  6c 
jVl*  Pott  ne  les  explique  point  du  tout. 
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On  a  long-temps  regarde  commeun 
fecrec  I’arc  de  feparer  I’or  de  I’argent 
par  la  voie  feche ;  le  foufre  efl  I’incer- 
mede  qu’on  eaiploie,  &  le  depart  a 
lieu  parce  que  I’argent  s’unit  a  ce  bi- 
tume  <Sc  laiile  precipiter  Tor  qu’il  tient. 
Voila  la  theorie  fondamentale  de  cette 
operation  de  Metallurgie  ;  mais  le  de- 
veloppement  de  cette  theorie  ,  fon 
application  economique  ,  exigent  des 
details  queM.  Eller  a  donnes,  qui  font 
fufceptibles  de  perfedion  ,  du  cote  de 
I’epargne ,  du  temps  6c  des  foins ,  tous 
avantages  qui  n’ont  de  realite  qu’en  tanC 
qu’ils  procureront  evidemment  toute  la 
quantite  de  fin  contenu  dans  Talliage, 
Or  il  efl  certain  que  les  Ouvriers,  ceux 
fur-tout  qui  font  intelligens  ,  feront  les 
plus  heureufes  decouvertes  en  cette  par- 
tie  ;  c’eft  au  S^avant  a  eclairer  les  tra- 
vaux  de  ces  Ouvriers ,  6c  a  leur  fournir 
des  vues  nouvelles. 

La  fertilite  des  terres,  les  moyens  de 
I’augmencer ,  la  nature  des  ingrediens 
qui  y  peuvent  concourir ,  le  choix  de 
ceux  qui  peuvent  fe  trouver  a  moins 
de  frais ,  font  tous  objets  qui  meritent 
eertainement  I’attention  des  Phyficiens 
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&mis  de  rhumanice  ,  &  quelque  bon 
que  foie  TOuvrage  de  M.  Kulbel ,  il 
n’eft  pas  encore  luflifamment  develop- 
pe.  Cette  matiere  eft  neanmoins  traitee 
par  une  infinite  d’Auteurs,  maisce  n’eft 
pas  a  defifein  &  e’eft  toujours  comme 
en  paftant.  Stalh ,  Boerhaave ,  Juncker, 
M.  Lehmann ,  ainfi  que  tous  ceux  qui 
ont  parle  des  fels  nitreux,  M.  Pietfeh  , 
les  Didionnaires  economiques  j  les 
Kecueils  de  fecrets  de  Weeher  ,  &c, 
ont  tous  concouru  au  but ;  il  ne  s’agit 
plus  quede  developper  leurs  idees,  de 
ies  confirmer  par  des  Expdiences.  Je 
ne  dois  pas  omettre  ici  les  ffavantes 
Diflertations  doJVI.  Duhamel  fur  la 
maniere  de  prefer  &  d’enfemencec 
les  terres. 

Admetrre  I’eau  pour  principe  de 
toute  chofe,  e’eft  s’bbligerd’y  demon- 
trer  la  formation  des  autres  principes 
fecondaires,  tels  quel’acidedc  le  phlo- 
giftique.  M.  Eller  prdend  quo  i’in- 
fluence  feule  des  rayons  du  foleil  a  de- 
veloppe  dans  de  I’eau  diftillee ,  bien 
enfermee  dans  un  vaifl'eau  de  verre,  ces 
principes  fecondaires.  En  comparantles 
phenomenes  produits  dans  les  Expe- 
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xiences  de  M.  Eller  avec  ce  qu’a  dit  fur 
les  impureces  de  I’eau  Tilluflre  Boer- 
Eaave  ,  on  trouve  tant  de  conformites 
qu’on  a  tout  lieu  de  former  fur  les  Ex-- 
periences  ddicates  du  (phymifte  Pruf- 
fienles  memesdoutes  que  leChymiEe 
de  Leyde  avoit  formes  fur  la  poffibi- 
lite  de  purifier  abfolument  I’eau  com¬ 
mune.  M.  Pott  pretend  qu’il  n’y  a  qu’un 
moyen  de  la  purifier  completement , 
c’eft  de  la  diftiller  furde  lachaux ;  mais 
•un  Chymifle  aulfi  eclaire  qu’il  I’efl:  , 
n’apprehende-t-il  pas  que  cette  nou- 
velle  eau  n’emporte  avec  elle  une  par- 
tie  la  plus  dtlieedu  nouveau  fel  quelui- 
meme  fgait  &  allure  fe  former  par  I’u- 
nion  de  I’eau  &  delachaux?  D’ailleurs 
I’eau  commune  meme  purifiee  ,  efl- 
jglle  bien  le  pur  element  aqueux  ? 

Parmi  les  terres ,  I’argille  occupe  le 
premier  rang  a  caufe  de  fon  vafte  em- 
ploi ;  on  la  diftingue  des  autres  terres  en 
ce  qu’ellefe  durcic  au  feu  ,  &  s’il  lui  ar¬ 
rive  de  fe  fondre  ,  ce  n’efi:  qu’a  caufe 
des  fubflances  minerales,  Ibrrugineufes 
fur-tout,  qui  font  J’office  de  fondant ;  les 
terres  alkalines,  telles  que  les  marnes , 
produifent  le  meme  effet ,  Sc  lorfque 
pareiiles 
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pareilles  terres  argilleufes  &  les  terres 
grades  font  effervefcence  avec  les  aci- 
des ,  il  faut  attribuer  ces  effets  a  la  mar- 
ne  ou  a  la  terre  alkaline  quelconque, 
&  non  pas  aux  fafrans  martiaux  ;  ces 
derniers  fe ,  refolvenc  fans  effervelcence 
dans  les  acides. 

Si  le  fable  tout  feul  efl  inalterable  au 
feu  le  plus  violent ,  il  fouffre  de  grands 
changemens  en  I’y  expofant  avec  un  al¬ 
kali.  M.  Pott  alTure  qu’etant  fondu 
avec  ce  fel ,  lelTive ,  puis  precipite ,  ii 
efl  de  nature  calcaire. 

Suivant  M.  Pott  ,  ce  n’efl  point  le 
fable  contenu  dans  I’argille  qui  le  dif- 
pofe  a  s’amollir  au  feu  ou  a  s’y  fondre  , 
ce  font  les  fubflances  martiales  qui  y 
font  ;  auffi  remarque-t-il  que  plus  les 
argilles  font  colorees,  6c  plus  facilement 
elles  fe  fondent. 

L’argille  efl  grade  au  toucher  : 
d’ou  lui  vient  cetce  tenacite  ?  Efl-ce 
-de  foil  gluten  ou  du  phlogiflique  ? 
Efl-il  polfible  d’extraire  ce  gluten  par 
un  autre  moyen  que  par  le  feu  im- 
mediat  ?  Les  leffives  alkalines  rougif- 
fent  en  bouillant  avec  I’argille  ,  mais 
apres  cette  operation  I’argille  n’en  dur- 
Tome  IF.  T 
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cic  pas  moins  au  feu  ,  &  n’en  de¬ 
tonne  pas  moins  avec  le  nitre  :  ce 
qui  pourroit  faire  croire  que  la  cou- 
leur  rouge  de  ces  lefTives  vient  des 
molecules  charbonneufes ,  qui  malgre 
le  foin  de  I’Artifte  s’infinuent  toujours 
dans  les  vaiffeaux  les  mieux  fermes.  Du 
moins  eft-ce  la  I’idee  de  M.  Pott ,  qui 
jette  par-la  bien  des  doutes  fur  le  fucces 
des  operations  quelconques. 

L’huile  de  terebenthine ,  les  efprits- 
de-vin  digeres  de  meme  fur  I’argille 
chauffee  fortement ,  s’y  colorent ,  &  cet 
effet  eft  commun  a  I’argille  &  aux  alka¬ 
lis  fixes  purs;  f9avoir  s’il  fe  decompofe 
une  portion  de  ces  fels  ou  de  I’efprit- 
de-vin :  c’eft  une  recherche  affez  deli¬ 
cate  qui  aboutiroit  peut-ecrea  prouver 
que  les  uns  8c  les  autres  fouffrent  une 
readion  mutuelle  qui  les  altere.  Mais 
cependant  dans  les  argilles  colorees  il 
pourroit  arriver  que  la  fubftance  mine- 
rale  eut  bonne  part  a  la  coloration  des 
liqueurs  fpiritueufes. 

Apres  routes  ces  difcufTions ,  quelle 
eft  I’origine  de  I’argille  ;  de  celle  fur- 
tout  qu’on  trouvc  ft  profondement  dans 
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la  terre ,  dans  les  galeries  des  mines  ? 
Eft-elle  un  produit  de  la  deftrudion  des 
vegecaux  ;  deftrudion  qui  fe  change 
infenfiblemenc  en  terre  grade  ou  en  for¬ 
me  d’argille  parfon  union  avec  lephlo- 
giftique  ?  M.  Pott  dit  que  non. 

L’efprit-de-vin  repand  en  brulant 
une  flamme,  qui  recueillie  avec  foin  & 
entretenue  moderement  ,  fe  reduit  en 
une  liqueur  phlegmatique ,  ou  M.  Stalh 
a  cru  appercevoir  quelque  chofe  de 
falin. 

II  femble  que  le  fel  urineux  n’entre 
dans  la  preparation  des  parties  confti- 
tuantes  du  falpetre  ,  que  parce  qu’il 
attenue  le  phlogiftique  &  lui  fert  de 
vehicule  ;  qu’autrement  il  n’entre  pour 
rien  dans  cette  produdion  artificielle ; 
il  eft  meme  pofTible  deconvertir  I’acide 
marin  en  acide  nitreux  fans  le  concours 
d’un  fel  volatil ,  en  le  combinant  im- 
mediatementavecun  phlogiftique  tres- 
attenue. 

Les  Expdiences  fur  le  fang  font  di- 
gnes  de  I’obfervation  des  Phyficiens  ; 
Leuvenhoeck  ,  &  apres  lui  cons  les 
celebres  Obfervateurs  en  ont  tente ;  M. 
Schwencke  en  a  fait ,  dc  M.  Eller  en  a 
Tij 
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public ;  que  parmi  tant  d’Obfervateufi 
il  fe  rencontre  des  obfervacions  pareil- 
les  ,  c’ed  le  complement  de  preuves 
pour  la  verite  qu’on  foutient ,  chacun 
prend  la  route  qu’il  croit  la  plus  sure. 
M.  Eller  pour  determiner  plus  sure- 
ment  la  dimenfion  des  globules  rouges 
du  fang,  applique  un  micrometre  a  la 
lentille  de  fon  microfcope. 

Becker  avance  que  les  terres  vitrifia- 
bles  font  fimples ;  &  ailleurs  que  c’ell 
un  melange  de  terre  &  d’eau  :  cette 
derniere  alTertion  confond  I’ideede  ter¬ 
re  vitrifiable  avec  celle  du  fel. 

Le  meme  Becker  attribue  la  mallea- 
bilite  des  metaux  au  principe  mercu- 
riel ,  &  on  die  que  e’ed  une  erreur  , 
parce  que  e’eft  le  principe  phlogiftique 
feul  qui  leur  donne  cette  propriete.  M. 
Stalh ,  ce  Commentateur  fi  clair  d’un 
des  plusobfcurs  Chymides,  ed  fort  en 
peine  de  decider  ou  refide  particuliere- 
ment  le  principe  mercuriel,  <Sc M.  Junc¬ 
ker  apres  lui  avance  que  le  phlogifti- 
que  &  le  principe  mercuriel  font  telle- 
ment  unis ,  qu’on  ne  les  rencontre  ja¬ 
mais  I’un  fans  I’autre. 

On  n’a  pas  encore  de  Didionnaire 
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gerieralemenc  adopte  ,  ou  les  termes 
foient  appropries  aux  chofesqu’ilsdefi- 
gnent;  en  Metallurgies  dans  I’Hiftoire 
naturelle  on  eft  fouvent  dans  cec  em- 
barras ;  je  ne  connois  cependant  aucun 
Francois  qui  ait  confondu  les  marbres 
avec  les  filex.  Si  le  porphyre  S  le  granic 
font  des  marbres  ,  je  ne  crois  pas  que 
tous  les  marbres  foient  des  pierres  ten- 
dres. 

Le  guhr  eft  une  fubftance  minerale 
plus  ou  moins  liee  ,  qu’on  croit  ordi- 
nairement  etrele  produit  deladeftruc- 
tion  d’une  mine. 

Le  quartz  &  le  fpath  font  deux  con¬ 
cretions  minerales  &  cryftallines  fur  lef- 
quelles  on  n’eft  pas  encore  bien  d'ac- 
cord.  On  croit  communement  que  le 
quartz  eft  talqueux  ,  &  fe  fond  diffici- 
lement  ,  tandis  que  le  fpath  entre  aife- 
ment  en  fufion ,  &  dSermine  meme  la 
fufion  d’autres  matieres  plus  rebelles;& 
M.  Pott  prSend  que  tout  ce  qui  n’eft 
pas  fufible  dans  ces  deux  genres  de 
pierres  eft  quartzeux ,  &  que  par  corn 
lequent  c’eftdonner  un  faux  nom  a  ces 
matieres,  de  les  appeller  Spath.  Leur 
origine ,  leurs  parties  conftituantes  font 
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un  fecret  de  la  nature  que  nous  ignore- 
fcns  peut-ecre  encore  long-temps. 

Les  mines  tiennent  ordinairemenc 
dilferentes  fubflances  avec  le  metal  ; 
pour  la  plupart  elles  tiennent  dufoufre 
Sc  de  I’arfenic ,  mais  il  eft  poftible  qu’il 
y  ait  certaines  mines  qui  n  en  contien- 
nentpas;  une  grande  quantite  demines 
de  fer  font  dans  ce  cas. 

Les  eaux  fejournees  long-temps  au 
foleil  donnent  une  matiere  virqueufe 
Sc  verte  ,  qui  diftillee  donne  un  efprit 
acide  dont  la  nature  eft  equivoque ,  Sc 
I’origine  encore  plus. 

A  quelle  fubftance  I’arfenic  eft-il 
analogue  ?  auxacides,ou  aux  fubftances 
mecalliques  ?  Quelle  efpece  d’acide  lui 
reftemble  le  plus  f  Quel  metal  y  eft 
plus  volontiers  combine  ?  Voila  bien 
des  queftions  importantes ,  dignes  des- 
recherches  des  Chymiftes.  Becker  pre¬ 
tend  que  Tacide  marin  eft  cet  acide  ; 
pour  le  metal ,  on  croit  que  c’eft  le  co- 
bolt  lui-meme  :  mais  quel  eft  ce  co¬ 
bolt  f  Eft'Ce  une  fubftance  metallique 
regulifee  par  I’acide  marin  P  Autres 
queftions  peu  developpees.  L’arfenic 
donne  un  fublime  blanc ,  inlipide ,  tres^ 
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different  du  mercure  fublime  corrofif. 

L’acide  marin  forme  avec  le  mer- 
Cure  un  fublime  corrofif  blanc  *,  mais 
quoique  les  autres  acides  donnent  fou^ 
vent  une  couleur  au  fublime  qui  re- 
fulre  de  ce  melange  avec  le  mercure ,  il 
eft  cependant  poffible  que‘  ce  fublime 
foit  blanc.  Les  metaux  font  des  fubftan- 
ces  douees  de  certaines  proprietes  qu’el- 
les  doivent  a  la  nature  de  quelqu’une  de 
kurs  parties  conftituantes  ;  c’eft  ainft 
que  la  fufibilite  ,  la  malleabilite  ,  la 
du<ftilite  des  mwaux  n’exiftent  qu’a  cau- 
fe  deleur  phlogiftique :  la  premiere  de 
ces  proprietes  peut  etre  confervee  dans 
les  chaux  metalliques ,  mais  toujours  a 
caufe  de  la  portion  de  phlogiftique 
qu’elles  confervent  oti  de  celui  que  le 
feu  leur  communique. 

La  terre  vitrifiable  eft  labafe  de  biea 
des  corps ;  auffi  eft-ce  de  routes  les  ter- 
res  celle  qu’on  trouve  le  plus  generale- 
ment  repandue  dans  la  nature ;  Teaii 
elle-meme  en  contient  une  portion ,  & 
celle  qu’on  en  retire  eft  trb-analogue 
a  celle  qui  fe  trouve  plus  abondam-* 
ment  ailleurs. 

La  terre  mercurielle,  fi  ede  n’eftpas 
Tome  JK.  X  iv 


4^0  Differ t .  Chym.  de  M.  Pdtt^ 
un  etre  de  raifon  ,  eft  bien  difficile 
a  concevoir  &  a  decouvrir;  c’eft,  di- 
fent  quelques-uns  ,  I’union  de  I’acide 
marin  a  la  terre  alkaline  ;  en  ce  cas  ce 
ji’eft  plus  un  principe ,  mais  un  produit. 
Pour  vouloir  trop  rapprocher  les  corps 
de  la  fimplicite  ,  on  fe  met  dans  uq 
chaos  indefiniffiable. 

Que  la  couleur  bleue  foit  toujours 
due  au  cuivre  &  a  I’arfenic  ,  c’eft  une 
Crreur ;  que  ce  foit  le  mars  qui  donne  le 
bleu  de  fmak  ,  c’eft  une  hypothefe, 
L’arfenic  exifte  certainement  dans  le 
cobolt ,  &  le  fafre  tient  un  regule 
dont  la  nature  merite  bien  d’etre  exa¬ 
minee. 

II  eft  parmi  les  mineraux  des  fub- 
ftances  metalliques  tellement  corrodees 
par  I’arfenic  ,  que  la  nature  du  metal 
eft  difficile  a  developper ,  que  ces  fub- 
ftances  attaquent  ou  detruifent  bien  des 
metaux ;  tels  font  la  Blende  &  le  JVol- 
fram  ;  le  zinc ,  I’etain ,  le  fer ,  font  les 
matieres  les  plus  fujettes  a  ces  corro. 
lions :  auffi  les  matieres  arfenicales  que 
nous  venons  de  nommer  ciennent-elles 
fouvent  de  ces  metaux ,  oufeuls  ou  con> 
fondus  ;  la  blende  rouge  fur-tout  ell 
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tres-abondante  en  zinc,  6c  fournic  une 
augmentation  de  cinquante  livres  pat 
quintal  de  cuivre. 

Parmi  les  demi-metaux,  le  bifmuth, 
le  zinc  6c  le  regule  d’antimoine  ,  font 
ceu-x  qu’on  croit  le  plus  generalemenc 
participer  de  I’arfenic.  Cette  croyance 
n’ell  appuyee  que  fur  tres-peu  de  fon- 
dement ,  &  fi  les  mines  de  ces  fubdan- 
ces  font  quelquefois  arfenicales ,  les 
demi-metaux  eux-memes  ne  le  font 
pas;  ou  s’ils  le  font,  c’efl;  par  accident. 
Que  la  prefence  de  Tarfenic  influe  fur 
leur  produdion ,  c’eft  ce  qu’on  ne  de- 
terminera  jamais ,  a  moins  que  d’etre 
inftruit  exademenc  de  la  formation  des 
inineraux. 

M.  Pott  croit  que  les  regules  ne  con- 
tlennent  pas  de  fer ,  6c  que  celui  d’anti- 
moine  entr’autres  en  eft  tout- a- fait 
exempt :  ce  qu’il  appuie  de  I’autorite 
deM.  Henckel  qui  I’a  obferve.  Parmi 
ks  differens  moyens  de  depouiller  ce 
regule  de  fon  foufre,  dnemploie  quel¬ 
quefois  le  mars  6c  c’eft  un  moyen  de 
Favoir  plus  pur  ,  plus  aiguille  ,  plus 
compad ;  mais  dans  cet  etat  il  n’eft  pas 
^ujours  L  Fabri  du  foupgon  de  fctj* 
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car  les  fcories  font  toujours  teintes. 

Si  la  chaux  d’etain  n’eil  pas  une  terre 
calcaire ,  du  moins  differe- telle  des  au- 
tres  chaux  metalliques ,  en  ce  que  Iss 
verres  ou  elle  encre  font,  opaques. 

Si  le  mercure  abonde  en  phlogidi- 
que  ou  manque  de  ce  principe,  c’efl 
une  difculTion  tres-difficile  a  refoudre  ; 
elle  tient  fi  fort  a  la  tranfmutation 
qu’on  peut  la  regarder  comme  une  de- 
ces  belles  hypothefes  qui  fatisfont  les  : 
Contendans  &  n’indruifent  perfonne. 
Le  cuivre  eft  d’un  ufage  ancien ,  &  ce 
«’eft  que  depuis  quelques  ann^es  qu’on 
s’eft  avife  de  s’eciier  contre  les  dangers 
de  ce  metal ;  M.  Eller  a  recrie  contre 
ces  terreurs  paniques ,  a  recabli  la 
confiance  pour  ce  metal.  M*  Pott  a 
trouve  des  reftridions  a  faire  a  cet  e- 
gard ,  Sc  on  ne  peut  que  louer  I’un  d’a- 
voir  rafture  les  hommes ,  8c.  I’autre  d’a- 
voir  mis  des  bornes  a  leur  confiance. 

S'il  eft  vrai  que  le  phlogiftique  don-- 
nela  malleabilite  auxfubitancesmdal- 
liques  ,  il  n’eft  pas  moins  vrai  que  les 
autres.  parties  conftituantes  du  mineral 
doivent  etre  prcporcionnees :  I’exemple- 
des  demi-mdaux.en  eft  la  preuve  ils  . 
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aBondent  en  phlogiftique  ,  &  nen  fonc 
pas  moins  caifans. 

Loin  que  les  graififes  animal es  con- 
tiennent  a£i;uellemenc  un  alkali  volatil, 
on  demontre  facilement  qu’elles  ontun 
acide,  &M.Segnerl’a  prouveen  1754 
a  Gottingue ,  dans  fa  Didertation  De 

aciio  pinguedinis  Animalis . 

Ni  I’alkali  volatil  ni  le  phofptiore 
n’exident aftuellement  dans  I  urine,  ce 
font  autant  de  produits  du  feu  &  de  la 
reaction  de  I’acide  fur  le  phlogiflique. 

11  faut  bien  diflinguer  entre  les  mots 
fondre  &  liquefier ;  c’efl  pour  confon- 
dre  ces  deux  mots  qu^il  fe  trouve  des 
doubles  fens  dans  bien  des  Auteurs. 

Dans  les  M^moires  que  M.  Baron  a 
donnes  fur  le  Borax  a  I’Academie  des 
Sciences  ,  il  fe  trouve  plufieurs  endroitS’ 
contradidoires  entre  fon  opinion  dc 
celle  que  M.  Pott  avoir  avancee,  rant 
fur  le  borax  lui-meme  que  fur  fa  bafe. 
L’acide  vitriolique  eft  preexiftanc  dans 
le  borax  ,  dit  M.  Pott,  &  M.  Baron 
au  contraire  fcutient  que  cet  acide,  done 

les  effets  ne  s’apperjoivent  que  dans  le 

fel  fedatif  ,  eft  celui  qui  a  fervi  a  de- 
compofer  le  borax.  Cette  alfertion  eft: 

^  Tvj 
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QU  moins  probable  pour  le  fel  fedacif ex^- 
trait  par  cet  acide.  La  pluparc  des  obje-. 
diipns  de  M.  Pott  tombenc  d’elles-me' 
mes ;  il  veut  que  la  bafe  du  fel  commun 
nefoit  pas  une,  des  parties  conftituantes. 
du  borax ;  il  fait  un  crime  a  M.  Baron 
d’avoir  avance  que  dans  le  borax  c’efl:  le 
fel  fedatif  leul  qui  donne  la  couleur  verte 
a  la  flamme  de  I’efprit-de-vin ,  parce 
que  d’autres  melanges  cuivreux  lui  don- 
nent  pareille  couleur.  Je  n’entreprends , 
pas  de  venger  ici  notre  Chymifle  Fran¬ 
cois  ^  il  a  lui-meme  trouve  les  objec¬ 
tions  de  nature  a  ne  meriter  de  fa  part 
aucune  reponfe. 

L’acide  qu’on  retire  cfe  la  mucofite 
verte  des  eaux  digerees  au  foleil,.ed:, 
a  ce  que  foup^onne  M.  Pott ,  de  nature 
yegetale ,  &  efl  fournipar  les  femences 
amperceptibles  des  champignons  iSc  au- 
tres  plantes  de  cette  nature^ 

Les  dangers  du  cuivre  viennent  du 
fejour  des  corps  gras  ou  des  acidesquel- 
conques  avec  ce  metal  ;  ilell  telle  com- 
poiition  ou  Ton  croit  qu’entrele cuivre,^ 
<&.  dans  laquelle  il  n’entre  veritable- 
men  t  pas  ;  telle  eil  la  fameufe  teintute. 
4es  metaux^ 


-  Difputes  avec  M,  ElleT,  445 
On  fit  dans  la  Piece  anonyme  plu- 
fieurs  queflions  a  M.  Pott ;  il  foup?onne 
qu’ellesfont  de  M.  Marggraaf,  &  voici 
ce  qu’il  re  pond  aux  principals  :  Les 
anciens  Ghymilles  ont  regarde  le  ploinb 
comme  le  premier  degre  de  coagula¬ 
tion  du  principe  mercuriel. 

II  ell  polfible  de  tirer  par  un  travail 
affidu  quelque  chofe  de  reel  de  I  union 
du  zinc  avec  la  terre  arfenicale. 

Le  regule  3u  cobolt  le  mele  pendant 
la  vitrification  avec  le  fable  idu 
&  n’ell  point  du  tout  lemblable  au  bil- 
tnuth ;  il  ne  fe  fublime  pas ,  ne  s  amal- 
game  pas,  il  fedifiout  dans  leau-foite 
&  I’eau-regale,  mais  I’eau  ne  I’en  pre- 
cipite  pas;  il  faut  employer  les  alkalis 
fixes  ou  volatils  •.  fon  precipite  de  I’eau- 
regale  par  les  alkalis  volatils  ell  rouge, 

dc  devient  bleu  en  le  calcinant.  ^ 

On  a  avance  .qu’on  produifoit^  du 
phofpfiore  en  combinant  le  beurred  an* 
timoine  avec  I  huile  fetide  de  come  de 
cerf ;  mais  le  fait  ell  alTez  douteux. 

Suivent  des  reproches  a  MM.  Len- 
jnann  &  Marggraaf  fur  des  omilfions 
<qu’ils  ont  pu  faire  dansleurs  Memoires 
Acadcmi^ues.  Puis  on  trouve  une  diL 


^6  Dijert.  Cfiym\  de  M.  Potr, 
cuffion  importance  pour  ies  Pruffiens 
mais  tres-inutile  pour  les  Chymiftes 
lur  le  veritable  Auteur  de  la  poudre  ali- 
menteufe  ;  M.  Pbcc  pretend  avoir  eu 
des  ordres  de  la  chercher  anterieurs  a 
a  la  publicite  ;  il  nousfuffit  db  fcavoir 
que  c’elt  un  Chirurgien  du  Pays  qui  en  > 
a  eu  l  honneur.  Ce  Chirurgien  fe  nom¬ 
ine  Smucker^ 

C’eft  a  ce  p eu  de  mots  que  j’ai  cru  ■ 
devoir  reduire  plus  de  deux  cent  pages- 
ijt-quano  que  contiennent  toutes  les  Dif- 
fertations  Allemandes  enoncees  en  tete  - 
de  cet  extrait ,  &  que  je  poffede.  II. 

leiiure  d’autant 
plus  faftidieufe  ,  que  je  me  propofois 
delupprimer  toutes  les  perfonnalit^ , 
les  fucilites ,  les  injures* 

Peut  -etre  y  trouveroit-on  encore 
quelque  chofe  d^utile;  je  puis  alTurer 
leulernent  que  j’ai  choifi  ce  qiii  m’a  pa- 
lu  ou  le  plus  elTentiel ,  ou  le  plus  ignore 
da  commun  des  Chymiftes  Francois. 
Fin  de  Ici  neuvieme  DiJJertation 

Qf  du  ^uatrieme  Folume, 
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NOTICE  ALPHABETIQUE 

des  Auteurs  &  de  leurs  Ouvrages , . 
cites  dans  laColleBion  desMuvres 
deM.PoTTiony  a  joint  ies  epo- 
ques  des  differmtes  Editions. 


A  C  T  A  Medica  BctoliiKnfia ,  p«  Golt- 
zium  colle6la.  m4  •  Berol  ,17x2.' 
Acta  Hafnienfia  Thom.  Barthohm.  5  to/. 
in  4°.  Hafmce  167Z.  &; 

flJriTiFTTErPaun.  opera  omnia.  Grec.m 
Venet.  .5^8.,  ^^38  , 

Lugdun.  cum  notis  Cornan  ,  1 5  ^7* 

^  s  T I  u  s.  Contraaa.  Medicine  Tetrabib. 

^  in4^.Lugdun,iS49>P^^£^S^7- 

A  c-oT  A  r  Geors^  De  Re  m^tallica.  m 
Ao~.(GeorjO^ 

{t7,i6ii,M«  iy6uGer. 
man.iSS^y'^^rtembtrgiU^- 

De  natura  foflilium  cum  Georg. 
Fabri  de  Metallis ,  m  8  .  Baji<- 

rjemb&fgi6U,LcipMi6i^- 


44^  Notice  Alphahetique, 

Agricola  (a).  DifTertatioi  Tuhingcf 
1731- 

Albert  ( le  Grand.  )De  Rebus  metallicis* 
m  4°.  Augujl.  i;  1 9,  in  go.  Argen^ 
tor.  .If 41  , in  1 2.  Coloniae  i 

Albinos..  Chronicam  Mifnicum.  m  40, 
Drejdce  ij-gp. 

Aldrovandus.  Mufceum  metallicum,  eden- 
te  Kellero.  So/7o;2.  1  <547. 

Alexis  ( le  Piedmontois.)  Secrets  de  laNa- 
ture  j  traduits  de  Pltalien.  in  4®^ 
Antuerp.  iSS7i  Anglicey  Londin^ 
ly  S^jFranpois,  in  j  5,  Rouen  i  $64% 
1614  1699(d), 

Ammanus  (Paul).  Medicina  critica.  i/24.®, 
Stade 

Ammanus. (Joann.  Cour.) Surdus  loquens. 

•■Amfielodam.  169Z, 

Angelus  Sala.  Chryfologia,  inS®.  Ham-^ 
burg,  162.2. 

Opera  medico -Phyfica.  in  4^', 
rrancof. 1647.16^2. 

Astruc  (  Jean  ).  T radatus  de  morbo  vene- 
reo.  2  voi,  in  4°.  Rarif.  1740,  Ve- 
net.  1748. 


G)  Voici  une  DifTertation  dont  M.  Pott  n’a  donnd 
mi  le  fujet,  ni  les.  noms  de  bapteme  de  I’Auteur. 

,!T  P'ufieurs  autres  dont  il  n’a  donnd 

^_ue  le  fujet ,  &  je  ne  lesai  confervdes  dans  cette  No* 
lice  que  pour  faire  connoitre  leur  exiftance ;  la  plu- 
parvenucs ,  &  ne  font  connues 
<3uedans  les  Villes  gu  elles  fe  foutiennent ,  ou  tout 
au  plus  dans  queiques  Univerfit^s  d’Allemagne. 

c  Editions  en  fuppofent  une  antdriea* 

donnent  a  croire  que  cecte  Edition  eft  Ita.^ 
Jiunne ,  j.e  n  ai  pu  la  d^couvnij 


Notice  Alphahetiqne.  44^ 
‘AuGUiiELLE.  Chryfopseia.  GalUc.Lyon  m  52. 

1  <48  i  metrh  Gallic-  PariJ.  16165 
Latin.  Bafilece  1561  ;  in  2°.  An- 
tuerp.  ^582^  UtJcI.  i6oz  If  in  i* 
Geneve 

Avicei^nes.  De  tinilura  metallorum.  in  ^  . 
Francof.  i5?o. 

Porta  Elemcntorumwn  8".i57*‘ 
De  mineralibus ,  annotante  Gef- 
nero.  Uanf^ic  1682. 

Axtelmeyer  (Staniaas).  Lux  natural.  Gfr- 
man.  Aujlcurg.  in  4°-  > 

5706 , 17^  S  CO* 


B  AstET  (  Paul ).  Chirurgia  cum  obfer- 
vat.  Joann.  Muys.  m  12. 
j67i.  Amfelod.  16^^' 

Baechusen  (  Jean  Conrad).  Pyrofopnia. 

i^^^.  Leyde  1691-  Eleraenta 
Chemise,  in  4°.  ibid.  1718. 

B  A E n  E R,  Apologia  Artis  h ej^etmae  m 

Chimiaphilofophica.  w8  .JSu 

rimberg,  16857.  , 

Bas.le-Valbut.u.  Currus  tnumphahsan- 

timonii.  Amprd.  i68y  ,  Lena, 


(A  II  eft  bon  d’avertir  des  .le  commencement  que 
me  fuis  pas  engagd  a  donner  la  lifte  de  tous 
Ouvrages  des  Autears  ;  je  me  borne  a  ceux 
Pott  a  fait  mention.  Je  pafTerai  auffi  ceux  de  ces  Au 
teurs  dont  je  n’aurai  pu 

&  qui  ne  font  cit^s  qu’en  paflant,  &  fans  d^bgne- 
kurs  Edits, 


^^0 


B  A.  T  T. 


I^otice  •Al^hahetiqtit. 

1660  ;  Germ,  in  12,  Nuremberg 

t7p.  ^  ^  « 

Scripta  cliimica  >  edente  Henr. 
Petraeo.  in  8°.  Hamburg.  1700. 
Barth.  Not«_  in  Beguini  tyrocinium- 
Ghimicnm.ini2.Am(l.i6^9(d'). 
Bartholeths  (Fabrice).  l>e  difficili  refbi- 

ratione  Libr.  V.  Bonon.  16^^, 
Encyclopedia  hermetico  Dog- 
matica.  z^id.  i5ip. 
Pharmacopaea ;  accedunt  arcana 
Gordiana.z/z  ii.L^de  1688,1734; 
Lyoni 70^;  Amfierd,  1731  ;  Lou- 
vain  i7yz  [e)^ 

Bauschius.  De  Coeruleo  8cChryfocoIIa.i/z 
4°.  JencB  1658,. 

^  De  lapide  Hematite.  Jence. 
Baum£.  Diilertation  fur  PEther.  iniz. 
Pans  lyjB  (/). 

Bicker  (  Jean-Joachim),  Tripos  chimicus. 

in.  8°.  i68p. 

Laboratorium  chimicum.  ibid*. 
1680. 

(Edipus  chimicus.  in  12.  ibid, 
1664,  17^7  j  ;  Amflelodt 
1664, 


(^)  Se  trouvenr  auffi  dans  les  ®uvres  d’Hartmann, 
&  a  la  fuite  de  quelques  Editions  de  Beguin 

II  y  a  un  grand  nombre  d’autres  Editions  de  ce 
^  r*  o<^glig^  de  dter ,  mon  principal  feut^ 
<tant  d  expofer  les  meilleures,  ou  celles  dont  M.  Pott 
^  prouver  qu’il  y  a  eu  plufieurs 
Edjuons  de  la  plupart  des  Livres  cit^s  par  notre  Au- 

noid  dans  mej. 


Notice  Alfhabetique-  45  ® 

Phyfica  fubterranea.  m  8®.  rran- 
cof.  i56p  ,  1681  ,  1703  ■»  ^^^4  - 
Leipf- 170^ ,  ^71^  (S)"  , 

B  E  G  u  I  n.  Tyrocinium  chimicura,tum  La- 
tine,  turn  Galtice.  edent.  le  Rot, 
Parif  i6iy  ,  i6zo,  16x4;  eden- 
te  Pefchof'er.  i,! 
j6^6> 

nev.  i656’,Amprciiniz.'i669y 

Lyon  166$  y  Rouen  i6z6,  1637,. 

B  E  s  z  I C  s!  TteLmmPhilotbvhomm.  Ger- 
man.  in  8o.  hnmiurg.  i«90. 
Berlichius.  De  MedicinaumveifaU.  w  4  ‘ 
Jenae.  1679-  ^  .  o 

Bergerus.Dc  Thermis  Carolims.  4  » 

Biderman^^ (^Jean  Ludwig.)  Medicina  uni- 
verfalis.  Germ.  Aujbourg  lyf  5- 
BiLLiCHius  (Cato  chimicuso  Obfervationes 
be  paradoxa  chemica,  ceu  1  net 
falus  redivivus.  in  8°.  Leyde  \6$i^ 
De  Medicinae  chimicxvanitato* 
in  8  « .  Francof.  1  (j  4  3 ^  . 

Bxanck-art.  Theatrum  chimicum.  Cem. 
in  S  ^  .  Leipf.  1700. 

Blavenstein.  (  Salomon  de )  Interpe  a  1 
pro  lapide  philofophico  contra 
Kircherum.  in  4P. Bienne.  1067  [D* 

(g)  Void  un  des  Ouvrages  oti  j’ai  le  plus  trouve 

les  citaiions.d’  M.  Pott  en  ipj  notes 

(h)  Cet  Ouvrage  fe  trouve  de  plus  avec  ics 

'7r)TeroutreVcore®^ 

Cbymique  deManget.. 


45-^  Notice  AlpJiahetique. 

V^LAwm,  Epiflola  ad  Mathiolum  de  mul-’ 
tiplici  auri  potabiJis  parandi  ra- 
tione  ;  les  (Euvres  de  Ma- 

thiole.  infol  Bajle  167^  ,  O^  dans 

^  deatre  ch^mique, 

Birelli  C  J.  B.)  Alehymia.  Italice,  Floreiic, 
1601^  1661. 

Blegsy.  (  Nicolaus.  J  Zodiacus  Gallicus. 
m4  '.  Genev. 

Bonnert  (  Edouard ).  Aurora chimica. 
Boetius  (  Deboot ).  De  lapidibus  &  Gem- 
mis,  in  8°.  Hanov.  160^  ;  Leyde 
,  i(j47  ;  L^on.  par  Bachou  > 

1 047* 

Bonnet  (Theophr. )  Medecine  du  Nord, 
II.  Part,  infol.  Genev.  id’oo. 
Borrichius  r  Olaus.  )  Docimaflice  metal- 
1^77»  i<^8o. 

DOERHAvii.  Elementa  chemise,  in^^.  Paris 
^73  3 ’  1 75 3  ;  ^enife  1 74^ ;  Leyd'e 
R.  3732  (i). 

Bolmann.  Contra  Leporinum.  in  4°.  Jenct 

1^59. 

De  duplici  oleo  auri.  i/z  \6, 
COHN.  D.fTertatio  chimico'phyfica.  itt 
^'•Leipfig.  ,i6<)6. 

Collegium  cbimicum. 

OOHEMIUS  CJacobus;.  Metallurgia  8c  Theo- 
fophia  revelata.  Germ,  in  12, 


mention  de  deux  Traduftions 
Sr  M  cleuK  VO,  "s! 

S  &  i’autreen  5  vol. 

ic  m!  Potu  connues  ni  conrult^es 


Notice  Alphahkique.  453 
Boyleus  (Robertus).  Chemifta  lepticus.  w 
II.  Amfl.  i66St 

Experimenta  8c  obfervationes^ 
Anglici.  in  8°.  Londin.  1675. 
Opera  Philofophica  8c  Chcmi- 
ca.  4  vol.  in  4*^.  Genev.  1714. 
Abrege  par  Claude  Boulton. 
Brassavola  (  Ant.  Mufa  >  De  Medica- 
mentis  fimplicibusji/z  8°.  Tigwri 

Brassavola  ( Hyeron.)  De  Officiis  Medi- 
cis.  m  40.  Ferar.  1590, 1599.  , 

B  ROM  EL.  Mineralogia  Suecica.  Germ,  in 
8®.  Holmioe.,  1740. 

Bjwschius.  CHerm. )  Promacho  machia 
iatro-chimica.  in  fol.  Mantuce, 
1(725. 

Brucjcmann.  Magnalia  Dei  in  fubterraneis. 

in  fol.  Brunfvic  1727  ;  German. 
1730, 1742 »  l7^9^ 

Epiftolse  itinerarice.  in  4^^,  Vol”, 
fenhut.  1728. 

Burgraf.  •(  J.  Phii. )  Lexicon  medicum. 

I  t.  in  fol.  Francof.  1733  {m). 
Burnet.  Voyages  en  Suilfe. 

C 

CiEsALPiN.  De  Re  metallica.  in  40.  Rom, 
159(7;  Nuremb.  1601. 

Caneparius.  De  Atramentis,  in  4®.  Veneti 


{m)  M.  Pott  avertit  quc  c’eft  le  feul  Volume  qui  ait 
^aru ,  &  il  regcette  les  fuivans. 


454  Notice  Alphabnique. 

.  1619  ,  j6i^;  Roterd,  1718. 
din,  1660. 

Card  Anus,  De  varietate.  BafiL  1 577. 

Opufcula.  Lugd.  in  8».  16^7, 
Cassius  (Andre)  De  auro  extreme  &  per- 
fe6tiffimo  natural  officio,  in  80. 
Hamburg,  16^6  ■ 

Cardilutius.  Annotationes  in  Erckerum. 
Vid.  Ercker. 

Annotationes  in  chemiam ,  le 
Fevre.  Vide  Hartmann. 

Charas  (Moyfe).  Pharmacopee.  in  4'’.  Ge- 
nev.  1  vol,  1^583  ;  Paris  z  voU 
1755  («)• 

Opera  omnia.  3  vol.  in  4".  Genev, 
1684;  Roterd,  1(^85. 

Clingius,  ceu Oleander,  De  Pefte. 
Clauderus.  (  Gabriel  )  Methodus  balfar 
mandi  corpora,  in  4®.  Jenx.1679, 
Inventum  cinnabarinum.  in  4®. 
Jence.  1683. 

Cohausen.  Exercitationes  de  Phofphoro* 
m8'^.  Amjlelod,  1717. 
Helmontius  ecftaticus.  mS”.  Aa-^ 
gujl,  1731. 

Collectanea  Wratillavenfia.  1/14*’. 
tijlav. 

Collectanea  Leydenfia.  in  40.  L^de, 
1^84;  in^°.Jenx.  ,  1700 ; 
Antuerp,  lyoz  (0). 

(»)  Je  nc  cite  que  ces  deux  Editions  qui  peuvenc 

bien  n’etrepas  celks  qu’a  pu  avoir  M.  Pott ;  Iknum^- 
ration  des  autres  nous  mencroit  trop  loin. 

(0)  On  a  la  meine  Collection  dans  I'Edition  des 
<auvres  de  Lemon  ,  mais  clle  eft  des  plus  mudldes.. 


Notice  Alphahetlque. 

CoLLECTio  chimica  Comitis  de 
CoMMERCiuM  Norimbergenfe.  in  4°.  Nuu 
173* 

Conrad  Kunrath.  Medulla  deHillatoria. 
in  40.  Rojloch. 

Opera,  Germ,  in  8®.  Hamb.  160^-, 
Conringius.  De  Hermetica  iEgyptiorum 
vetere ,  &  nova  Paracelficorum 
medicina.  i/240.  Hcelmjladt.  i(j48» 
i66s), 

Cortholasseus.  Le  petit  Payfan. 

Cramer  (  J.  Andre  ).  Elementa  docimafii- 
ces.  in  8”.  1  vol.  Lejde.  1730  » 
*744(p)- 

Cramer  ("  Gafpard^  Collegium  chimicum. 

in  40.  Erfurt.  idSp  (q). 

C  R  E  E I N  G.  Alchymia,  virgo  nobiliffiraa. 
Germ. 

Crollius.  Bafilica  chimica.  in  8°.  Genev. 

1^35  ,  1^38  ,  1^58  ;  Francofo 
idi9,  1(534,  i6j.y;Venet.  1641; 
Rothomag,  Gallic.  1634  (0. 
Codex  Medicamentarius  Parifienfis  . 
ann.  1731(5). 


(/))  On  en  a  pub’id  une  Tradu£Hon  Fran9oife  cn  4 
volumes  in  la..  a  Pi^ris  1755. 

{q)  Voici  un  Livrc  dont  I’Abb^  Lenglet  n’annonce 
que  le  titre ,  en  pr^tendaot  qu’il  n’en  exilte  que  cela. 
(r)  Enfin  on  I’a  infdrce  avec  les  (Euvrcs  d’Hartmann. 
,(.r)  C’eft  la  fcule  Edition  que  eke  noure  Auteur  : 
mais  on  f9ait  qu’avant  il  en  avoit  paru  une  en  1638  , 
.&  depuis  on  a  eu  fucceffivement  cc  Lirrc  augment^ 
en  1748.&.  1758. 


45*5 


Notice  Ali^hahetiqm. 


D 

D  Al  E  (Samuel).  Pharmacologia.  in  izw 
Londin.  1595  ;  Breme 
m4'’.  1739. 

Db  Lanis.  ( Franj. )  Magifterium  artis  & 
naturae.  Brixice  1684  ,  i59z. 

Demstenius  rArn.  bach.)  Panfophia  En- 
chiretica. 

Detharding.  Annot.  in  Joann.  Agricolam. 

D.  J.  W.  (0  Gluten  minerale.  in  8°.  Germ, 

^705- 

DiiETERicus  (Heilfrid  )  contra  Tackenium,' 
in  4®.  HamL  16$ $• 

Dictionarium  Artium.  Germ»  in  4'?.  Leip* 
/g.  1721. 

Dickinson,  Chryfopaela.i/zS-'. Oxon.  i626; 
Francof.  {>•  Bern.  iyi6. 

DioscoRiDES.Opera  omnia  Grseco-Latina, 
intetprete  Vergilio.  infol.  Colo^ 
gne  15:29  ;  Paris  1549  ;  interpr. 
Saraceno.  Francof.  i^p8. 

Dippel  (  Chrift.  Democrite.  )  De  vita  8c 
medicina  animali.  in  8".  Leyde 
17 1 1.  Germ,  cum  nods  ,  173d. 

Dispensatorium  Brandeburgicum ,  infoL 
Berol.  1713 , 1731 , 1744, 1747» 
1758  (u),  Fagino  accurante, 
1754- 


U)  Ces  Icttres  initiales  d^lignent ,  dic-on  ,  un  Au¬ 
teur  femelle  ,  nominee  Dorothde-Jeanne  ^V^alschia. 

(»)  Je  f9ais  que  cecte  derniere  Edition  eft  trop  nj’o- 
derne ;  auffi  ne  Tai-je  places  que  pour  la  fatisfaftioa 
dcs  Le^eurs. 


Dorns 


Notice  Al-phahhique'. 

DoRne  (Gerard). De  Genealogia  minera- 
lium.  Francof.  1581.  Item  in 
"  Theatr.  chim. 

DuPERiER.Phyfica  ,  i/z8o.  Str^.  1718. 
Dygbi  (  le  Chevalier).  Secreta  medica- 
Germ.  Francof.  in  2°.  \6'76. 

De  immortalitate  animje.  infol, 
Parif.  16$ S  f  Francof.  166^. 

E 

Ecole  de  Salerne.  in  2^ .Rhotom. 

Parif.  cum  notis  Sylvii.  i6yi  ; 
Ratijb.  1721;  metro  Gall.  Parif, 
^749- 

Egede.  Miffion  en  Groenlande.  Germ. 
Francf.  17,3  r. 

Eckart.  Chimifta  erroheus.  Germ,  in  8®. 
Aujb.  idp7. 

Pharmacopseus  iniidelis.  Germ, 
in  16.  1700. 

ElSholtz.  Diftillationes  curipfse.  in  8®. 

,  Berol.  1674. 

Encelics.  De  Rc  metallica.  in  8°.  Francof, 

Erbinet  (  de  Brandau  ).  Columna  naturse 
fundamentalis.  Germ.  Lypf.  1 62p, 
Ercker  (  Lazanls).  Docimaflice.  Germ. 
Francof.  1588. 

Etmuller.  Opera  omnia  cum  notis  Cyril- 
li  &  'Mangeti.  4  vol.  infol.  Ge- 
nev.  175<J ;  Francof.  3  vol.  1708. 
Compendium  a  Zwinglero.  l 
vol.in2"°.  Bafe  1733. 

Opera  Pliarmaceutico-chimica. 
Tome  IV,  V 


4^8  Notice  Aliphabetique, 

in  Lyon  r58(?,  Gallici 
E  T  N  E  R.  ManesPoterii.i/z  4°.Leigmt^  i5p8* 
E  y  s  E  L  (  J.  Phil.  )  Opera  varia  ab  annQ 
itJpp  ad  1717. 

F 

F  A  B  E  R  (  Jean  ).  Myrothecmm  fpagiri.* 
cum.  in  B°,  Tolofds  i6i2 ,  Strajb^ 
j6^z» 

Palladium.  Hid.  1^59  ,  1645  ; 
Tolof.  1624. 

Opera  omnia.  4  vol.  in  4°.  Fran^. 
cof.  j6$2y  1655. 

Fallope.  Opera  omnia,  infol,  z  vol.  Fran* 
eof.  1600  (x). 

Appendix,  ibid*  1606. 

F  E  R  N  E  L.  Opera  medica.  in  foL  Gene^i 
1679. 

Univerfa  medicina*  in  4°.  Vtrec. 

16  $6. 

Firmianus.  Giges  Gallus.  Germ,  in  iz.' 
Aujb.  1^97. 

Fludd.  (Robert).  Microcofmi  hifloriai. 
infol,  2  vol  O^enh.  i6iy. 


(ar)  Toutes  l€s  fols  qu’outrc  les  Trait^s  particu- 
liers ,  j’ai  trouv^  le  corps  entier  des  ®uvres  d’un  Au¬ 
teur,  jel’ai  notd  ici,  quoiqueM,  Pottn’ait  patld  qucde 
quclqu’un  des  Traitds  y  contenus  i  j’en  ai  agi  de  me- 
me  lorfqu’il  a  n^gligd  de  donner  le  litre  du  Traitd 
qu’il  a  en  vue,  perfuadd  que  ce  Traifd  doit  fe  trou- 
ver  dans  les  ®uvres  elles-memes.  Mais  quel  cahos  ce 
feroit  d’aller  chercher  dans  un  tres-gros  volume 
quelques  ligncs  »  Ians  f^avoir  oil  les  trouver  k  pea 


Notice  AlphaheYique.  ^  45.9 
Philofophia  Mofaica.  'in  foL 
Gond,i6^^.  Anglic.  Londin.i6^po 

Forestus  (  Pierre  ).  Opera  Medica.  4  voL 
infol.  Rheinis  1655. 

Friccius.  (Melchior;.  De  venenis  ceu 
dePefte.  in  ii.Ulm.  1584,1701. 

Friedlib.  Colledtanea  de  Bifmutho. 

Fuscmus.  Opera  medica.  infol. Fran 
cof,  i5o4* 


G 

(t  Alien.  Opera  omnia.  Grec-Lat.  f  v6l» 
infol.  Venet.  j6i$  \<\voI.  i$6z. 

Geber  (  Arabs.  )  Chymia.  in  8*^.  Dantiig 
i68z ;  I^on  i56p. 

Geelhausen-  Differtatio  de  ufu  laais  me¬ 
dico.  in  4".  Hag^E  , 

Geofroy.  (  Etienne )  De  materia  medica, 
in  8®.  Parif  1741  ilf 

Georgius.  Doxo-fco^ia. 

Gise.  De  tinaura  auri. 

Glaser.  Le§ons  de  Chymie.  in  8®.  Lyon 
1670  7  1676  j  167P;  Paris  1557, 
1677  y  1578.  _ 

Glauber.  Opera  omnia,  in  2^.  7  voL  Am^ 
fieri*  16  $6* 


rvMlvz  erande  apparence  que  c’eft  de  cet  Auteur 
dom  parle  M.  Pott  dans  fon  Traitd  de  I’Acide  vi- 
triolique  vineux :  mais  je  doute  que  ce  fou  cette  Dil^ 
lertation  qii’il  aken  rue  ;  au  rette,  je  n’ai  pu  endd- 

couvrir  aucune  autre  de  ce  Doaeur. 

Cet  Ouvrage  a  dt^  traduit  &  achevd  cn  Fran¬ 
cois  ,  &  forme  i6vol.  in  ii.quiont^t^  commeucds 

zni7^i:,&Mscni7^8*  ^  . 


Notice  Alphabetique^ 

Alii  traftatus  varii.  i5^7; 
1 ,  1555. 

Glauberus  concentratus.  Germ,  in  4®* 
Wratijlav.  iyi$  (a). 

Gmelin.  Diflertatio  de  Acidulis  Teina- 
cenfibus. 

Gohle  O- Daniel ).  Annotationes  inmanu- 
dudionem  chiturgicam  Schul- 
zii.  Germ,  inB^.  Nuremb,  1733  > 
1755. 

GoRRiEus  (  Jean  ).  Definitiones  medica;,’ 
Francof.  i  J78. 

Opera.  Parif,  1612, 

Goschen.  DifTertatio  de  Nitrn. 

Gr/EVius.  DifTertatio  deSalubritateHafllae. 
in  4°.  Halce,  iyo6. 

Gruling  (  Philippe ).  Medicina  prailica; 
Leipfig  it>75. 

Curationes  dogmatico-hermeti- 
css.  ibid,  1538. 

G  u  E  X.  DifTertatio  de  humoribus  codis 
in  flatu  fano  confideratis.  i/z4®. 
Lovan.  17^8  (b). 

Gujdo  (  ou  Gui ).  Thefaurus  chimiatricus. 


(a)  Quoiqu’on  m’ait  afiur^  que  cet  Ouvrage  a  6ti 
originairement  en  Latin,  jen’ai  d^couvert par-tout 
que  I’Edition  Allemande  que  voici. 
ib)  C’eft  une  piece  citde  dans  mes  notes, 


Notice  Alphahetiqiie^  461 
H 

Hagelius.  Difquifitio  contra  Hagelium 
perHeliophilum,  Mart •iCoi  (c),' 
Hartmann.  (Paul).  Praxis  Chimiatrica. 

in  4°.  Leipfig.  i6^  ;  Franco/^ 
i<5'34;  in  iz.  Leyde  i 
Genev-  i6t2-r 

Opera  omnia,  in  fol.  Nuremh* 
1578  ;  Francof.  1684  >  i^po. 
Hauptmann.  Diflertatio  de  fonte  Hornii 
fano.  ■ 

Septuaginta  novem  miracula* 
Germ. 

Heffeemeyer.  Differtatio  de  Sale. 
Helbigius  (  J.  Otto)  Introitus  ad  Pliyfi- 
cam  inauditam.  in  12.  6c  8®- 
Hamburg.  i58o. 

Helvetius.  Vitulus  aureus.  La  Hay e  inZ°, 
1 557,  i70z(d)  ,  1705. 

H  E  L  w  I G.  Arcana  majora  chemica  ,  8cc. 

German,  in  11.  Leipfig  1704  5 
Francof.  1712. 

Henckelius  redivivus ,  per  Stephani  >  in 
8°.  Drejda  1747  (e). 


(f)  Comme  je  n’ai  pu  d^couvrir  I’ouvrage  d’Hage-- 
lius ,  je  donne  la  notice  de  celui-ci  ,  qui  fuppofe 
qu’Hagelius  avoit  dcrit  avant  1608  ,  Sc  qu’il  avoit 
dcrit  centre  ceux  qui  veulent  qu’Helic  ait  dtd  un  Phi- 
jtofophe  Herm^tique. 

{d)  El  encore  Tom.  I.  du  Thdatre  Ghymique. 

(e)  Ouvrage  traduit  en  Fran9ois  ,  &  publid  h  Pa< 
tis  en  »  vol.  in  !»•  I7S6» 

V  lij 


4^2  Notice  AlT^haletique, 

Hbnckel.  Flora  faturnifans.  Gem^  in 
Leipf.  1722,  175*5, 
Pyrithologia.  Germ,  in  8°.  Lsipf» 

172.5,  1754  (/)■ 

Refpour  cum  notis.  Germ,  in 
8®.  Drefd,  1745^ 

Geishubel.  .....  1754  (g). 

De  lapidum  engine,  in  8^. 
Drefd.  Leipf.  1734. 

De  Appropriatione.  in  Drefd. 

1727  (A). 

Hsucherus.  Diflertatio  de  Aflringentibus 
'ut  Lythontripticis. 

Hlerne  C  Urbain. )  A6la  Laboratorii  Hol- 
mienfis  &  Parafeeve,  cum  nods 
Valerii  ,  in  8®.  2  voL  Holmioe^ 

xliLDANUs.  Obfervationes  &  curationes 
Medico- Chirurgicse.  infol.  Fran<* 
cof.  i64<5. 

Hinsigiu's.  DiiTertado  de  Artbridde. 

Alia  an  vitriolum  fit  vera  Philo* 

'  'lophorum  materia. 


C  f')  Comme  c’eA:  cent  derniere  Edition  que  je 
poflede  ,  je  n’ai  jamais  trouv^  les  citations  des  pa.* 
ges  conformes.  Je  dois  avertir  ici  que  ces  deux  Ou- 
vrages  font  rraduits  en  Fran9ois  ,  &  que  le  dernier 
clt  aftucllement  fous  Pre/Te. 

{g)  Je  nc  connois  abfolument  que  le  litre  de  cet 
Ouvrage  ;  &  Georgius,  Libraire  Alleman-i  ,  qui  a 
fait  le  Lexicon  de  fon  nom  ,  n’en  donne  que  lit 
date  ,  fans  forma  ,  ni  lieu  d’imprelTion, 

M:  Pott  attribue  encore  k  Henckel  un  Traits 
Alchymique  intitule  Tceda  trifida  ,  mais  je  n’en  tro»- 
ve  aucune  preuve  aillcurs. 


Notice  Alphabetique,  4^3' 
HoFMANi^us  r  J-  Maur  )*  Diff^rtatio  de  fuc-; 
cino. . 

Hosmasnus  (Gafpard),De  Medicaments 
officinalibus.  in  ^^.Francof.i  66yi 
Lejde  1738.  . 

Ho tMANj?  (Frederic).  De generationeoa- 
Hum.  i/i  4®*  Ha/.  1 7zp.  . 

De  Acido  Sc  Vifcido.  m  8  . 
Franco/,  i68p. 

De  Cinnabari  Antimonii.  h  iz» 
Lejdej6S^, 

Obfervationes  chimicae«  in  4*’* 
HaLiyziii).^ 

Opera  omnia,  infol,  id  vol.  Ge- 
nev.  abanno  i';<\.^  ad  1754'  . 
HbLLA^3DUS  ( Ifaac.)  Opus  minerale.  1^8°. 

Mildeb.  idoo,‘i  ddo;  Germ.  Fran¬ 
co/.  idd5,.174d. 

Hummsi..  Opufcula  medico-chimica* w  8°* 
Franco/.  i7J5'» 

Differtatio  de  Arthritide  taitaH 
rea.  in  4°.  Utrecht.  1734* 
Hundertmark.  Diflertatio  de  oleo  ex  aci¬ 
do  vitrioli  &  fpiritu  vini  pro?, 
dudlo.  1748* 

I 

Jacob  I.  Diflertatio  de  Hypocondria. 
Alia  deBifmntho. 

Imperati  C  Ferrante  y  Hiftgria  naturale; 

in/ol  Napol.  ijipp;  Veneu  1671. 


(»)  On  en  troHve  chez  BrialTon  ^  Paris  la  Traduftion 
Francoife  en  deux  volumes  in  ii.  »754* 

V  IV 


4^4  Notice  Alphahetiquel 

JoHNSaN  C  Guill.)  Lexicon  chimicum.  i/2 

Londin.  1^53,  i66o\FTart^ 
cof,  i6y6,  1^78. 

IsiDORz  (de  Seville)*  Originum  libr.  xx. 
in  foL  Bajih 

jvncken.  Chimia  experimentalis.  in  8®. 
i<j8i  ,  1584,  i^P4. 

Opera,  in  4°.  2  vol.  Francofm 
1701. 

Annotationes  in  Joan.  Agrico- 
eolam, 

Juncker.  Confpedus  chimin,  in  voL 
Hal,  1730  ;  idem  Germ,  edente 
Lcmgio.  in  4°.  2  vol.  1742  ( I ). 
jUNeius.  Mineralogia.  in  4°.  HamiurQ, 


K 

-TV-Astch.  DiiTertatio  de  preparando  aci- 
do  falis. 

Kejl  (  Chrifl.  Henri  ).  Manuale  philofo- 
phicimi.  1/7  8”.  1735. 

K E  L  N E  R.  /Erarium  chimicum.  Gotk.in  ii, 

16S6  (m), 

Kentmann.  Nomenclatura  foiTilium  Mif- 
nisB.  Tiguri 

Kesler  (  Thomas) Procefl'us  chimici.  in  8°. 
Franco/.  16^1. 

Keflerus  rediyivus.  Germ,  in  8 
ibid,  1666. 


(i)  On  a  cet  Ouvrage  traduit  en  Francois  enfix 

volumes la.  1758. 

(w)  p’autres  attribuent  cet-  Ouvrage  'a  un  Auteui; 
aoiiimd  SchunacJi, 


Notice  Alphahdtique,  46 
KfiYLiNGius.  Colkaanea. 

Kircherus  (  Athanafius ).  Mundus  fubter- 
raneus.  in  foL  1  voL  Amflelod, 
166^  ,  idyS. 

KiRSTENius.  Liber  de  Canone  canonis.  in 
fol.  Francof.  1610, 

ICoLESER  C  Samuel.  )  Auraria  Romano 
Dacica.  1717. 

K^nig  (  Emmanuel).  Regnum  vegetabikii 
in  4°.  1  voL  Bafileoe.  i5p<5 ,  lyoS. 
Regnum  animak.  w4^.  Colonits 
i5p8. 

Regnum  minerak.  in  4°* 

1687,  i<5>8 ,  1705. 

Kruger.  Differtation  foutenue  a  Gxfort* 
Krugner.  Operationes  chimicas ,  itemSc 
Tentamina  chimica. 

Kuhnst  (J.  Chrift.)  DilTertatio  demetak 
lorum  univerfali  diirolveiite,cett 
alkaeft.  1737- 

Kulbel.  Difkrtatio  de  fertilitate  terrs# 
in4^.Lejde 

iCuNCREL.  Obfervationes  chimica.  Londm*' 
1^78.  Amjielod.  idp4. 
Laboratorium  chimicum.  in 
German.  Hamburg,  17^^’  17^^ • 
Lapis  Lydius.  in  8°.  Germ.  Be- 
roL  1685. 

Ars  vitraria.  in  4°.  Francof.  167^;. 
Germ.  Nuremb.  1743  (n).. 


f»)  M.  le  Baron  d’Hblbach  a  traduit  cet  Art  de  la- 
Verrerie ,  &  a  rduni  beaucoup  d’autres  Traiics  danS» 
joa  volume  <»  4?.  Paris- 175*. 


Notice  Alphabdtiquei 
Kundmann.  Rariora  naturae  &  artis*^  Gemii. 
infol.  1737. 

Kuchel.  Differtatio  de  fpiritibus  anodi- 
nis  ,  praefid.  Techmeyero. 

K  u  N  o  L  D.  CEconomia  Experimentalls»- 
Gtrm,  Erfurt  1735. 

Kunrath  (Henri).  Amphiteatrum^ZTi/o/.. 

Migdeh..  1608;  Hamburg,.i6 IJ  j 
Francof.  16 

KuHStel  (  Jean  Wolfang  ).  DifTertatio  de- 
Salibus  metallorum^  in  4«.  Lip^ 

fi(z.  1711. 

Ju 

I^Achmund  ( Frederic).  OrydtbograpKIa 

Hildenfia.- i/t  4'’..  Hilden, 

168S. 

De  Laet.  (Joannes).  De  lapidibus  8c 
Gemmis.  Boot  Edit,  de 
1647. 

Langblot.  Salamander, item  &  prajfatio  ad' 
Tillemani  editionem.  Fid,  TiU 
lemann. 

ILanziloti  ( Carlo  ).  Guida  alia  cbemia. 
in  11.  Modena  \6>ji ,  K^yp. 
Pharmaceutica  Antimoniale, 
i(j83». 

Triumpho  del  M'ercurio. 
Lawgius.  ,  (  ChriRoph.  )  Opera  omnia,  in 
4  .  Francof,  1688.  ’ 

Lawsoh.  Differtatio  de  Nihilo.  alBo.  w  40,; 
Eeyei737'. 

1.EEHMAN.  Dilfertatio  de  vaposibus  fubter#*- 
laneisi- 


I^otice  Alphabetique,  4^7 
Alia  De  matricibus  metallo- 
rum  (0). 

Alia  De  venarum  telluris  for- 
matione.  Germ,  Omnes  {p ). 
EeFevre.  Traite  de  Chymie,  i  vol.  in  11, 
Paris  1660 1 166^;  Lejyde  i66ff; 
Paris  1^74;  5  vol,  1751. 

ILe  Mort  ( Jacques  ).  Compendium  che*: 
mia3.  m  II.  Leid<  i6Si, 
Pharmacia,  ibid,^  i(j84- 
Facies  chimiec.  ibid,  1712* 
Opera  omnia,  in  4°^.  ibid.  16^6, 
Lemery  r  Nicolas).  Traite  de  rAntimoine.- 
inn.  Paris  1707. 

Diaionnaire  des  Drogues,  in  4°. 
Paris  lyH,  i7i<^>  i733»  ^7S9(qy 
Cours  deChymie.  in  iz.  Genev, 
1681 ;  Ital,  Venet.  1700;  Paris  in 
8°.  1701,  1713  >  1730  j  173^5 
m  4<’.  lyjcJ  (r). 

JLentilius.  Mifcellanea  Medicine praCti- 
c£e.  8“.  Uhn,  \6pC,- 
liEURSENius.  Prodomus  chemiK*  Germ,  in 
8°.  1708. 


(fl)  On  a  attribud  cette  Differtation  a  un  des  Hof- 
jTiann  ,  parce  que  celui-ci  a  foutenu  la  Difiertacion 
fous  M.  Lcebman  qui  en  dtoit  TAuteur. 

(p)  Cette  ann^e  m£me  ont  paru  a  Paris  en  trois 
volumes  in  n.  les  (Euvres  mineralogiques  de  M. 
teehman  ,  traduites  de  PAllcmand  en  Fran9ois  par' 
M..d’Holbach.  ^ . 

(^)  Cette  derniere  Edition  eft  fane  fur  cell©  d©^ 
jwis  j.qai  avoitdtd  revue  par  M.  de  Juffieu.- 

M.  Baron  ,  Editeur  de-cette  derniere  Edition 

lla-corrie^e-  &  augmenide  de  beaucoup  de  notes.- 


4^8  Notice  Alphabetique^ 

Lexicon.  Minero  phili. 

Libavius.  Arcana  Chemise  &  lyntagmata; 
in  foL  Francof.  i6i$. 
Commentarii  in  Alchimiam.  in 
fol.  Franco/.  160^  ;  i  vol.  16061, 
LinnjEus  (Carolusj.  Syflema  naturae,  w  8 
Lejde  1735  ;  Leipf.  1748 ;  Pari/. 
1744, 

Lister  ( Martin  ).  De  fontibus  medicatis 
Anglic,  ia  8  ’.  Francof.  16S4  > 
Lond.  in  iz.  i6%6. 

Locatelli  (  Louis  Theatre  de  arcani 
chemici.  Fif/ief.  164S,  i66j 
tine,  in  S9.  Francof.  i6$6. 
Locques  (  Nicolas  de  ).  Rudimens  de  la 
Philofophi€natureIIe.?^zr.i(j(j5, 
L  u  D  o  1 F.  Chimia  in  Medicina  vidrix.  m 
40.  Germ,  Berol.ij^^.  ^fuiv.  (s), 
Ludovjc  rDaniel;.  Pharmacia,  in^.  Go- 
thee  161$',  in  11.  Amjlel.  1688 
ill  8°.  Lipfiae  16^6,. 

M, 

A^Akowscki.  Differfatio  de  Alkaefi  ad’ 
calculum  frangendum.  Konijh, 
Manget.  Bibliotheca  chimica.  in  fol.  ^vd. 
Genev.  lyoz. 


(s)  MaIgTd  le-triomphe  decettrChyrnfe  ,  M.  Man¬ 
gold  I’a  combattu  vivement  dans  une  Di/Tertatiort,; 
ou  desk  tirre  il  appelle  cette  Chymie  triomphante  , 
mais  ddlaifiee  ;  en  efFet  ii  fe  trouve  b'eaucoap  de.- 
*So(es  k  y  reprendre  ,  cependant  M.  Pott  crb-bjoai 
Gojnaoiffeuf-ea  r  fanqueliiue  cas,. 


Notice  Alphah^tique*  ^ 
Bibliotheca  pharmaceuticaii^i^». 
2vo2.  i704._  _ 

Opera  omnia.  infoU  24 
nev.  lyoz. 

Mai^gold,  Continuatio  Experimentorum 
Chimicorum. 

Marcellos  (  Empiricus).  Liber  de  Medi- 

camentis.  1 5  Pari/ii  5^7^- 

Martini.  Colleftio  medico  -  pradica.  m 
foL  Venet.  161S, 

M  A  R  K  ( J.  Jacob  ).  Thefaurus  fimplicium' 
medicameirtoxum.  Germ,  in^  o 
Norimb.  idSy, 

Mathesius.  Sarepta. 

Matthiole.  Opera  in  Diofcoridem.  mfol. 

Franco/.  1 S  1598;  Venet.  1 5 58* 
1585-;;  in  4°*  ’  1578 » 

cum  notis  Bauhini ,  mfpl.  BaJUo. 

Marotta.  triplici  Phiiofophia.  in  4^0- 
Bonon.  id5^> 

Meltzer.  Differtatio  de  Borace. 

Memoires  de  1’ Academic  des  Scieric^  dO’ 
Paris,  in  4°.  Paris  1699  ,jufqu  en. 
IT?  3" 

I^NTzEUos  (  Chriftian. )  Lapis  Bononica. 

fis.  Bire/eld  1685.  . 

MERCATos.-Meta'do-heca ,  edente  Lancili- 
infoL  Rom.  1717*  ^7^9^ 

Me  RET.  VoyerNery*  ,  .  ^ 

M  E  u  D  E  R.  DiH'ertatio  de  Antimomo.  Ger». 

i7^x^Pari/Pranc.^74x. 

Meyer  (Michel ).  Viatorium.  m  8°.  Rou&^.y 

I^Uemata.  w  4°- 


47^'  Notice  AlpEabetique^ 

Cantilena  intelleduales'.  Rom»- 
in  i(j4  i6ii;inS^.Rqft,  i62rZ  (0« 

Michelli.  Diflertatio  de  Ferro. 

Modell.  DilTertatio  de  Borace  nativa*  in 
12'.  Hales' 

Monconis,  Journal  de  fes  voyages,  i/z  4^.- 
Ljon  1666. 

Montesnider  (Jean).  De  Medicina  uni- 
verfali.  German,  in  8?.  FrancoF. 
1678, 

Morhoff.  De  metallorumtranfmutatione* 

in  8®.  Hamb.  1672^  (11). 

De  Auro.  w’40.  Kiloloni.  irTpo. 

Museum'  Wormianum.  in  fol,  AmModo- 
16$  $. 

Muller  (  Philippe  ).  Miracula  chemica.  in 
12.  Regiom,  11J14  ;  Wirtemberg 
I(j23  ,  16 $6 ;  Paris  16^;  Rouen' 
1^51  ;  Geneye  1660  ;  Amjlerdam 
i6s6yi6S9,  1662. 

Muller  (  Theophraft. )  De  Oleis  &  aliis 
Alchemicis.  in  12.  Hambi  i588. 

Muller.  Differtatio  de  oleo  dulci  vitrio— 
li.  izz40-. 

Mylius  (  G.  Fr.  )  Memorabilia  Saxonise 
fubterranea.  Germ.  in^^.  Leipf, 
i  *'£>/.  1709  ,  1713, 

Myrepsus.  (x)  Theatrum  medico-praili-^ 
cum.  i/z  8®.  iVor/m3.  i6’58 


On  vient  de  les  publier  a  Paris-,  traduitescRun 

Wlume  iV/  12.  tres-mincc  &  tres-cher. 

{h}  Le  rtienie  Ouvrage  fe  trouve  dans  la  Biblioth<-- 
9¥ie  de  Manger, 

(x  Oh-  croit  commtin^nent’  qae  ce  Myrepftis  eA- 
un  des- done  le  nom  eften  tet!e.de&  anciennes’ 

Sonnwiesvd’EleOuairse. 


N 


Notice  Alj^hahdtique.  ^7^ 

N 

Axagobas.  Alchemia  denutoJ. 
Germ,  in  8“.  U  ratijlav.  lyod  , 

1716;  Leip/.  172-8.  . 

Catena  aurea  Homeri.  Germ,  m 

11.  Leipf.  lyzS. 

Concordantia  philofophica.Ger. 

WratiJlav.i7'^J:-  , 

HEKTEaus  (Georg.  Philip.) 

Median®  ptaaic®.  mfoi-  renet. 

New  (  Ant^V).  Ats  vitraria 
"  ^  Meretti.  in  8°-  Lm*"'  t 

Colon,  idfi?  ;  Amfetd.  1688  , 
Gorni.  Loip/.inA:-  id?*; 
Neoeekahs.  De  Diflenteru  cruenta.  Oerm. 

Neomae*.  r Ga°fpwd  )Traaatus  de  Ferro. 

Germ.  in^°.  Ber.  172-3'  ,  ^ 

pr®leaiones  chimic®.  w  4  . 
Germ.  Berol  1727*  . 

Niger  (Nic.)  Difquifitio  Levde 

Nuysement.  Opera  v-aria  Alchym 

jji^pandue  fur  fes  Ouvrages,  - 

CO  De-plus  au  Theatre  Chymique,  - 


<^7-2^  'Notice  Al^hahetiqut 
O 

O  Rieasius.  Anatomica  ex  Libris  Gale*^ 
ni.  w  4®.  Li^rfe  1735'. 

In  Aphorifmos  Hippocratis.  in> 
ii<.  Paduoe  1658. 

Orschall.  Tradlatus  de  femi-metallis 

Orthelius.  Novum  lumen  chimicum. 

Orthomont.  De  Aftro  Solis. 

©RVius  (  L.  Conrad  ).  Coelum  Sapientum^ 
in  8**.  Gem.  Jenx  1738# 

IP  Alingenius.  De  Corallorum  tindura. 

Paracelse  C  Theophr.  8cc. )  Opera  omnia* 
Germ.  i(jo3  ,  5  3  Latine, 

Genev.  i6§^i, 

Patschius.  De  Arthritide  6c  Phtifi.  Francofi 

Penox.  De  Medicaminibus  Chemicis.  in  8°» 
Franco/.  1600  ,  1607. 

De  Aquis  mineralibus,  in  Theatre 
Chym. 

Petermann.  (Andre').  Opufcula  Medica 
8c  Chymica.  in  8®.  Leipf.  1750. 

PiETScH.  Differ^ation  fur  le  Nitre,  in  4'?. 
Berlin  1750; 

Platerius  (  Felix).  Praxis  Medica  i/z 
3  vol;  Bajil.  iy^6. 


(a)  Ce  n’eft  pas-la  le  feul  Oiivrage  de  cec  excellent- 
Mineralogifte  Saxon  ,  il  en  a  fait  d’autres  fur  I’AI- 
ohymie  ec  fur  TEliquatioii  ;  j’ai  vu  les  manufcrits  de.' 
la  traduftion  Fraafoife.  de  tons  ces  Traites  A11&.- 
aiands  ,,&faus  douw  ayantgeul^Fubiig  en  jouka.  ' 


Notice  Alphahetique,  ^  47  J' 
Obfervationes  Medicse.  in  S"* 
1641,1680.  ^ 

S’tiNius.  Hiftoria  Naturalis  ,  &c.  m  JoU 
Venet.  1469.  Veneu  hah  1476. 
Lugd.  Franc,  in  fd.  1  vol.  1566  > 
i6zz.  Latine.  Ibid.  1587,  156?. 
heyde.^wl.  in  iz-  1561.  3  voL 
1635.  in^^.  3  vol.  1669.  Bap. 
1135-.  Paris  in.  4°.  5  vol,  i68S* 

PoLEMANN.^DefulpLre  Philofophico. 

Theatr.  Chym.  .  ri  n  ■ 

Fomet.  Traite  des  Drogues,  mfol,  Paris 
1694.  in8°.  1695.  1752-* 

Gsrm.  Leipf.  1717* 

PoNZBTTO  ( Ferdinand  ).  De  venenis.  Veru 

Porta  C  J.  b!  )^be  Diftillatione  libri  no- 
^  vem.  in  4°.  Romas-  1608.  SrrfljJ'* 
1609.  . 

PbRTEvitLE  (  Utbiger ).  Aphonfmi  101  de 
Elixire  Philofophorum.  hem* 
Hamburg.  1705*  . 


Q 

Querectan.  Hermes  Medicinalis.  Paris 
1604. 

Tetras  graviffimorum  totius  ca¬ 
pitis  afFeduum.  in  8%  Marpurg* 
1607  ,  i6i7» 


474  Notice  Alj^hdheti^ue* 

Tt  ^ 

AV  Aymond  LtTLtE.  Opera  omnia,  in  8®* 
inrajh.,  1 51  y,  2/24°.  Venet. 
tologn.  i$6j.  Strajb.  i6jy.  Germ. 
1^51  ,  1(50/.  trad,  par  de  Faffy. 
_  8°.  Paris  16x4. 

Kieenstroot.  CoIle<5tanea  de  Bifmutjho. 
REINHART.  Lullius  rcdlvlvus.  Germ,  in  8® 
Nuremb,  1705.  ’ 

Lumen  naturae.  Germ  ('i). 
IIESPOUR.  Kares  experiences  fur  I’efprit  mi- 
neral.  i66S  (c). 

Khasis.  Pr^paratio  Salis  Ammonkci.  T. 

ill.  du  Theatre  Chymique. 
ilHUMELius.  Vade  mecum.  in  8°.  mernb, 
1^31. 

Compendium  Chymicum.  Ibid. 

Rivinus  (Auguftin).  Manudiuaio  ad  Chy-^ 
miam  &  Pharmaciam.  in  8°.  iVu- 
remb.  lyip, 

no  HR.  Tra6latus  de  inferiore  Saxonia; 
Germ,  in  40.  1725. 

Molfincius.  DilTertationes  Chemicae,  in4^i^ 
Jence.  1660.,  i66p  ,  \6~jo  ^  i6yp, 
Chemia  in  artis  formam  redacSla. 
in  4°.  Genev.  1671.  Francf,  16Z6, 
Jence  i66i ,  16 

On  *  d’Axtelmeyer  un  ©uvrage  fous  le  meme 
mre  ,  qui  pourroit  bien  aremal  attribud-i  Reinhart , 
d  autant  que  je  ne  trouve  pas  la  date  de  ce  dernier. 

{c)  C’eft  ce  Livre  tres-rare  qu’HenckeU  traduit  exs 
Allcmand  oc.  a  eiinchi  de  notes,. 
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RoKBEi-tT.  Pharmacopsa  cum  Lobdhi  ^ 
Myrcpfi  adverfariis.  mpL  Ltyaf 
1618.  .  ,  r  .  ^ 

Eosen-Creutzer.  Aflronomia  inferior^ 

Germ.  Franco/ .  , 

Roth.  Intrcduaio  adChemiam&Dil- 

fertationes.  Germ.Leipf.  17 
Rulahd  (  Martin  ),  Lexicon  Alchymicum.. 
in  4°.  Franco/.  ,  1661. 
Phaimacop^a  nova,  m  12.  ivur. 

Ryctherus  (  Adolphe  G^tlieb). 

copaus  defiruaus.  Geim.in'6  ^ 
Drefd.  1752. 


Sachs.  Ampelographia  ecu  Ocearu. 

macro-microcoimi. 

\  jx" 

ir.KSoviHoyDeila  materia  Medica.  „ 
IcaliIer  (  Tales  Cefar).  Cornmentarii  im 

Schelhammer.  DilTertatio  de  Nitro.  m- 

Ampl.  1709-  _ 

(,)  je  ne  doHtc  pas  qu’H  t- doive 
Edition  amdneure  ,  puifque  M.  Pot  * 

dans  un  Ouvrage  “aduite  en  Fran- 

,«ouvrer.  -  -ie 

lT.nl  "voit  alTuki^e  cn  AUemagne  avant  out# 


47^  Notice  Alpkahetiquei 
SCHEUCHZER.  Itinera  Alpina.  in  40.  4  v6li 
c  '72?^ 

5CHLUTER  De  Minerarura  fufione.  i/2  foh 
Germ.  1738  fe). 

ScHLossEK.  Dilfertatio  de  Sale  urin^.  lo- 

^'^/zi2i753. 

ScHocKwiTz.  Difrertatio,pr£eCde  HoiFman- 

no.  i6^^» 

ScHR«DER  (Jean  ).  PJiarmacopsa.  in  40, 
Ljon  id4p,  I (58 1.  Franco f.  1677^ 

Germ.  1^85,170^, 
ScHULZJus.  DiiTertatio  an  fmt  remedia  Sa- 
^fraga.  1734. 

Schuler.  DiiTertatio  de  Sale  urinofa  ex 
produfto.  Hala. 

Schwedenborg.  Opus  Philofophicum  & 
Minerale. 

SCH WENCKFELD  De  Fo/Tilibus  Silefi®.  in 40^ 

c  C  Pierre  }.  Chymie  fuivant  les  prin- 
cipes  de  Newton  6e  de  Stalh.  2 

Oh  y  m  lyorum  .f/2  40. Franco/.  1 5,. 
Inltitutiones  Medic®,  i/i  8®.  2  vo/. 

^irtemb.  16^^.  in  40.  i^.a. 

^enev.  1646.  Paris  16x7. 

Serapiok.  De  fimplicibus  MediclL.  SmJ}. 

SPBASTiEn,  Differtatio  dn  Nitro.  I74<?.. 


“•  “'"O' tradui, , 
«fit  excellent  ^  appropri^  4  nos  mines 

Oumge  tu  a  voJ,  in  quartS)  Paris  1750, 


Notice  Alphahetique.  477 
'Seyfreid  (  J.  Henri ).  Medulla  mirabiliutii 
naturse.  w  8^'.  Sult^bach  i<j79. 
SiEGESBECH.  PrimitisB  Florse  Petropolitanae/ 
in  40.  Riga  1758. 

SiLVius  Delboe.  Opera  omnia,  in  fol.  Ve< 
net.  I73(j. 

StEVOGT  C  Pierre  ).  Defenfio  Arfenici  con¬ 
tra  Vedelium.  W40.  Jence  ^ 
1(^79  (/). 

Scr®der  (deLeipfig).  Examen  rainera- 
lium.  Germ. 

Shellen  (  Paul ).  DiiTertatio  qua  falls  com¬ 
munis  triumviratus  Phyfice  6c 
Chemic-e  demonftratur.  in  8®^ 
Amjlel.  1714. 

SpERLi-NGius.  DeArfenico. 

Stindler  (Paul;.  Obfervationes  Medici- 
nales.  Franco/.  1691. 

Stabel  (  George  Ernefte  ).  Chemia  Dog- 
matica.  in  12.  Halce  1728  o  I737* 
Stalk  (  George  Ernefte  ).  OpufcuIumMe- 
dico-Chimicum.m  40.  Ha/.  1715, 
1725 , 1740. 

?  De  Sulphure.  in  S'®.  Germ.  Hd. 
1718. 

De  Nitro  cum  notis.  Germ.  Fran* 
cof.  1754. 

De  Salibus.  Germ.  Hal.  1713  (g). 


(5/1)  LeSi  premieres  DilTertations  de  cet  Auteiir 
font  de  1656,  &  les  dernieres  de  1679,  Comme  je 
n’ai  pu  avoir  ia  date  prdcife  d«  la  Differtation  citee 
ici ,  j’y  ai  fuppldd  par  les  deux  extremes  des  dates  de 
toutes  fes  Diflertations. 

(g)  On  nous  flatte  qu’inceflamment  nous  aurons 
les  trois  Traitds  prdcddens  txaduits  en  Francois  •  & 


^7^  Notice  Alpkahetique. 

Annotationes  in  Becheri  Metal- 
lurgiam.  in  49. 1710.  Germ.  171^. 
Zymotechnia,  in  80.  1(597,  ^754 
(h).  Germ.  Ratijh.  1745. 

Chimia  rationalis.  Germ,  in  8a. 
Leipfig  1710,  1719, 174^  (i). 
Fundamenta  Chemiae.  in  40.  ^ 
vol.  NurfraJ.  1751-174(5. 
Segner.  DiiTertatio  de  Acido  pingnedi- 
num  animalium.  in  40.  Gotting. 
1754- 

Sta-rckey  (  George  ).  Pyrotechnia.  G2II, 
Rouen  1706.  Holl.  Amjlerd.  1(537. 
Germ.  Franco/.  1711. 

Starigius.  Thefaurus  viri  fortis.  Germ* 
in  40.  Franco/.  16$^. 

'Stilleros  (  J.  Martin ).  Specimen  natura:^ 
in  8®.  Germ.  Hanov.  i6Z$. 

T 

T*  ABERNiE  Montanus.  De  Aquis.  Frarif* 
cof.  1558. 

Tackenius.  Hippocrates  Chimicus.  in  iz. 

Venet.  1666.  Brun/v.  1(568.  Lejdt 
1671.  Paris  i66p  ,  1673. 
Tachius.  Phafis  Sophicus. 

Phyfiologia. 

quc  nous  devrons  ce  prdfent  k  M.  le  Baron  d’Hol- 
bach  ,  qui  en  addja  tant  fait  d’autres  aufli  eflentiels. 

(^)'cet  Ouvrage  avec  bicn  d’autres  Traitds  impri- 
mds  d’abord  fdpardtnent  ,  a  dtd  mis  dans  le  Recueil 
des  Opufcules  Chymiques. 

( i )  On  a  la  traduftion  de  cc  Traitd  Allemand  qui 
ft)rtne  la  premiere  des  trois  Parties  des  Fundamnt^^ 
Chtmia» „ 


'Notice  Al^hahkique.  479 
Tavernier.  Ses  Voyages  ,  &c. 

Techmeyer.  Inftitutiones  Chemicse.  in  4®. 

Jena.  lyip,  1752. 

Tentzelius.  Exegis  Chimiatrica. 

De  Medicina.  Jena  i6i^. 
TiiEOPHRASTE.  De  Lapidibus.  Venet.  1497; 

1^547  CO  tTaduit  de  VAnglois  (m), 
Paris  1754. 

Opera  omnia.  infol.Leyde  155)5, ■ 
1613. 

Thibaut  ( le  Lorrain  ).  Cours  de  Chymie; 

in  8®.  Paris  166'/^  1(574  (n),Lejdc 
1(574. 

TaoLDE.  Haligraphia.  1/14°.  Bononn.  1(544. 
Thomson.  EpilogifmiChimici.i/z  12.  Lejds 
1^73. 

■  Tillemann.  Experimenta  de  Auro.  in  8®. 
Hamb.  1(573. 

Tilling  (  Matth. )  Anchora  TalutisjCeu  lau¬ 
danum  opiatum.  in  8°.  Franco/, 
1(571. 

Cinnabatis  mineralis ,  i(58i. 
Toeltius  (  Joachim }.  Coslum  Philofopho- 
rumreferatum.  z/z8°.’Er/urti737. 
Tollius  C  Jacques  ).  Manududio  ad  ces¬ 
ium  Chimicum.  in  8®.  Am/tel, 
1(575,  1(588.  Je/z£B  175^, 

( /  )  Cette  Edition  eft  celle  de  Laet ,  ou  Je  Trait^ 
^ e  Thdophrafte  eft  en  Grcc  &  en  Latin  ,  &  fert  d’in- 
itroduftion. 

(w?)  Ceci  fuppofe  que  I’Ouvrage  a  dtd  traduit  d« 
Grcc  en  Anglois  ,  &  jc  ne  connois  pas  la  date  dc 
cettc  traduftion. 

i»)  Cette  derniere  Edition  de  Paris  eft  ornde  de 
Figures,  &  contient  des  fecrcis  de  Chymie  qui  ne  font 
pas  dans  U  premiere. 


Notice  Alphabetique, 
Sapientia  infaniens  (0) 
Trak/eus.  De  Calce  viva>. 

Trytheme  (I’Abbe).  VcHus  aureum.  in  8®. 

Strajb.  16119161^  (p). 
XuRiiBFORTius  concentratus  per  J.  Valen- 
tini.  in  fol.  Franco/.  17  lU 


U 

XT  Ntzerus.  Traftatus  feptem,  inter  quos 
deSale.  HalcB  16^^. 

Utes  Udenius.  Non  entia  Chimica.  in  iiJ 
Franco/.  16^0 ,  1645  ,  i6jo  (3)* 


V; 


AiENTiNi  (  Mich.  Bern. )  Praxis  Me-'' 
dicinse  infallibilis.  in  40.  2.  vol.i 
Franco/.  1711. 

Praxis  Medico-Chirurgica.  in  4®# 

1715. 

(Valerius  Cordus.  De  Artificiofis  extrac- 
tionibus  in  Gefneri  notas  ad  edi- 
tionem  Diofcoridis.  I56i,i5(?p. 
Difpenfatorium.  m4®.w8".  Nu- 
remb.  1535:, 


(9)  Voilk  peut-ctre  le  plus  vdridiquc  tittc  dc  tout 
ks  Li V res  d’AIchyraie. 

(p)  C’cft  I’dpoque  d’un  Traitt:  dc  Chymie  oii  fe 
troiive  le  VelUs  Aureum  :  il  fe  rencontre  auffi  dans  la 
plupart  des  Colledlions  de  petits  Traitds  Alchyini- 
ques. 

fy)  On  a  encore  ce  petit  Traitd  k  la  fin  des  Diftil- 
lations  curieufes  d’Elshotz  ;  &  je  foup9onne.  quc 
c’eft  celui'Ii  que  M.  Pott  a  confultd. 

Valvasor^ 


Notice  Al]^abetique»  aSc 
Va-lvasor.  De  Carniola  traftatus.  Germ, 
infol.  1(588* 

Van-Helmont.  (J.  B.)  Opera  omnia.  infoU 
Lyon  id/j*.  z/2  4°.  Francf.  1707. 
Vater.  (Abraham  )  Di/Iertatio  de  Su!- 
phure  vitrioli. 

ViEussEUS.  Epiftola  de  Sanguine  ad  P/IedL- 
cos  Lipfienfes.  in  4®.  Leipf.1^^2^ 
Vigani.  Medulla  Chemise.  int^.Qedan, 
i62i.  Londin.  1585  ,1587. 
VITRUVE,  Excerpta  ex  Vitruvio  de  A^uise 
Venet.  i/yj. 

W 

W  Aitz.  Gonfiderationes  AIch6mic». 
Veritas  Analogica. 

Wecker.  De  Secretis.  in  8^.  Genev.  161 6* 
Bafil.  1701  ,  1750.  Gall.  Roue/t 
1659,  1(58 1  (r). 

Antiddtarium.  in  4®.  Bajil,  1577, 
1642* 

Wedelius.  Introdui^io  in  Alchemiam.  in 
4°.  Jenee  1705, 

Pharmacia  in  artis  formam  re- 
da£l:a.  in  40,  Jence  15771  i593« 
WEiSBAHzc.(Chrift.)DeiEgrotantium  cura. 

Germ,  in  8®.  Strajbeurg,  1711  ^ 

,W  EibENFELD.  De  Sccretis  adeptorum.  in  4®,; 
Londin,  1534,  Hamb.  1735. 


(r)  Le  nveme  Auteur  avoir  fonJu  les  fecrers  d’Ale^ 
sis  le  Piedmontois  avec  les  fiens ,  dans  une  fiditiwi 
Allemande  faite  en  IS70»  " 

Tom  IK  X 


Notice  Alphahetique. 

Welling.  (  Georg.  )  '  Opera  Cabaliflica. 
Gem.  in 4®-  Hamb.  17.35. 

Welschius.  Differtatio  de  Sulphure  vi-^ 
trioli. 

W  E  r  F  E  R.  r  J.  Jacq. )  Hiftoria  &  noxa  ci- 
cutse  aquatics,  in 
ij\6.  Amjbel.  \Jii. 

.Willis.  (Thomas)  Pharmaceutice  ratio- 
nalis.  in  12.  La  Haie  i6y4' 


Wingler.  Ars  Docimaftica. 

WoiGT.  Gazophilacium. 

Wolckmann.  Silefia  fubterranea. 
WoRMius..  Laurea  Philofophica.  in  4»; 
Haj'nice.  \6\^. 

WresWick.  Not£e  in  HoUandos. 


7.  Eller.  DifTcrtatio  de  vino  lythargire 
infeiSlo. 

ZiMMERMANN.  Docimafticc.  Gerw.  1^73. 

ZiTTMANN.  (  J.  Fred.  )  Medicina  forcnfis* 
in  4«.  Gem.  Franco/.  1  jod, 

ZoBEL.  Margarita  medicinalis.  in  8». 
Germ.  Drejd.  1700. 

Zwelfer.  Pharmaoopsea  renovata  cum 
MantiM.  in  fd.  Augufl.  1658^' 
i<5p3.  Nuremb.  1^77 , 1678. 


N  otice  Alpfiahettque.  4S3 


NOTICE  DES  AUTEURS 
dont  M.  Pott  rCa  pas  cite  d’Om/ra- 
ges  ,  &  des  Traites  fans  noms  d'Aur> 
tears. 

A.  Be«  Mesuai; 

Boccone. 

Bear. 

Bormeister. 

Chrysostome*  (  Polycarpe  ) 

DoRCHiEUS. 

Eschenreuter. 

HelID(BUS  *  Patavsnsis. 

Haupt. 

JOHE. 

Kn®fel. 

Karozach« 

Mimmerus. 

Rothmahl.’ 

ScHNECKlUS. 

Scheknis- 

ThaldiusCO* 

Diflertatio  de  fruftanca  medicamcntorum 

exhibitioner 

^  (j)  Non-feulement  M.  Pott  ne  cite  pas  les  Ouvra- 
ges  de  ces  Auteurs  ,  mais  je  rt’ai  pu  rien  ddcouvrir 
qui  les  concernat,  Je  roupqonne  la  plupart  d’etre  Aii- 
teurs  Akhymiques  ,  &  les  autres  d’avok  fait  des  Dif- 
fertations  particulieres  ,  dont  par  conf-dquent  il  eft 
difficile  d’avoir  les  notices  en  France.  Quant  auK 
Outrages  Alchymiques,  onpcut  confultor  I’Abbd  Len* 


484  Notice  Alphahkique^ 

Deliciai  Medicse  6c  Chimic«e. 

Aurum.Aurje.  Colog.  1674. 

Thefaurum  naturae*  Ger/n. 

Aurum  Medicina  univerfalis. 

Difquifit-io  in  Metallos.  Germ, 

Auri  6c  argenti  Opifex. 

Prinrcipia  Alchymiae. 

Tumulus  paupertatis. 

Defcriptio  mentis  Fichtelberg.  171^ 
Secreta  conceptionis.  Germ. 

Toeda  trifida.  in  8°.  Nuremb,  167 4' 
Speculationes  curiofae. 

Pleyades  Rofianae. 

Myfteria  Fratrum  CrueijS.  1752. 
JVIetallorum,6cc.ducidatio.  in  Z^.CoLoru 

166  s  (s)* 


(0  C’eft  Louis  Defcomtes  qui  eft  Auteur  dc  ce 
Traits, 


Fin  de  la  Notice, 
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btulee,  fubolitue'e  au  fable  pour  les  creu- 
fets :  eliais  de  ce  genre » 197  O-fuiv.  Mar- 
tiales  employ e'es  aux  creufets  ,  212  ^ 
fuiv. 

ArfeiTic  i  d-iflbut  les  me'taux,  I.  108  :  con- 
fondu  par  quelques  Auteurs  avec  I’orpi-- 
ment ,  143  fuiv.  Blanc,  les  Arabes  le 
fgavoient  pre'parer  152.  Sa  definition , . 
i58.Ses  parties  conftituantes,  &  ce qu’ert 
penfoient  -les  Chymiftes  ;  i  $9  fuiv* 
Eft-il  de  nature  faline,  8c  quelle  efpece 
de  fel  contient-il  ?  16^  &  fuiv.  Comhien 
iMui  faut  d’eau  pour  etrediffous,  1^8. 
Fixe  :  ce  que  c’eft ,  174.  Eft-il  principe-- 
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cetteaffertion  ,  2p  G'/wV.  Sa  mine  con- 
tient'du  mars,  171.  Phenomenes  de  fqn 
union  avec  I’acide  marin  >  i8d  G*  jidv. 
Son  beurre  ,  181  G  fuiv.  Traite' avec  le 
felfufible.  III.  13*?,  n’eft  point  precipite 
de  fes  difiblutions  par  le  tartre  vitriole  > 
236.  Abondedans  le  cobolt ,  271  ,  dans 
]|a  mine  de  bifmuth ,  174.  Traite  avec  le 
Jzinc,  452  ;  exifie  dans  le  molybdena, 
555-570  &  fuiv.  Traite  avec  le  plum¬ 
bago  ,  IV.  17.  Comment  agit  fur  le  talc 
47.  Traite  avec  la  topaze ,  82,.  Fixe  > 
traite's  avec  le  fteatites  ;  124*  Queftions 
fur  fa  nature  ,  438.  Sa  prefence  ou  fon^ 
influence  fur  certains  mineraux  ,  441. 

Jiumm  mufivum y  III.  303. 

B 

A  u ME  Lameck  de  Paraeelfe  >  ce  que 
c’efl: ,  I.  42. 

Becker ,  fon  diflblvant  buileux ,  I.  50. 

Bdofie ,  fon  eau  pour  les  coups ,  II.  294* 

,  meconnu  par  plufieurs  Auteurs, 
I.  ?7.  Sa  mine  diffoluble  dans  la  liqueui' 
etheree  ,  422.  Comment  fe  diffout  dans 
Tacide  marin)  II;  166  G  fuiv.  Sa  mine 
ttaitee  avec  Pacide  marin  fournit  une’ 
cwcseTympathique;,  168- G/uiv.  Sa-mine-'' 
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ttaitee  avcc  I’acide  marin  dulcifie ,  179  ;• 
traite  avec  le borax,  398 ;  traite  avec  le 
fel  fufible ,  III.  130.  Ses  differps'noms , 
2157.  Sa  definition ;  268.  Sa  mine ,  Pays 
oil  fe  trouve  ,  259  des  eaux 

thermales,  272  ;  eftun  argent  imparfait,. 
2.73.  Connoiflances  des  Anciens  lur  fa 
mine,  275  £>  fuiv.  Auteuis  qui  en  par- 
lent,  177  C^fuiv.  Cm  faftice  par  quel- 
ques  Auteurs,  281 .  Elfai  de  fa  mine>  282a- 
Sa  mine  traitee  en  grand ,  283.  Sa  mine' 
entaffee  dans  des  tonneaux  s’y  durcit ,, 
284.  Idees  fauffes  fur  la  nature  de  fon 
regule  ,  ibid.  Son  regule ,  ce  que  c’eft , 
comment  fe  fait,  285  ^fuiv.  En  quoi 
differe  du  zinc  8c  de  1  antimoine  ,  2889- 
Ses  proprie'te's  generales  ,  289.  Precipite 
Tor  des  autres  metaux ,  290.  Son  analo- 
gie  avecle  plomb,  2pi  fuiv.  Se  reduit 
en  verre ,  291-  349  ^fuiv.  Employe  pour 
16s  effais,  295.  Precipite  des  acides  ve- 
getaux  noircit  a  la  furface  ,  335.  Com¬ 
ment  agit  coinme  precipitant,  337*  bu 
blime',. comment,  ^40  &  fuiv.  Caput  mor^ 
tuum  de  fa  fublimation  fournit  une  encre 
fympathique  ,  344*  cbaux  ,  346  p* 
Juiv.  Ses  vertus  medicinales  ,3^1  ^Juiv. 
mele  avec  le  fel  ammoniac  fecret  ,  IV. 

.  1,  a 

Bitume  .,  de  Pacide  vitrioliqire  yineux,  d  ou^ 
forme ,  I.  41 1  •  De  Pacide  vitriolique  vi- 
neux ,  ce  que  c’eft ,  440-444  &•  fuiv.  Du 
fer ,  comme il  faut  entendre  ce  terme,, 
564. 

Slaac^dfEfpagne  'i. raoyens  de  le: preparer  ,, 
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II.  1^7.  Ce  que  c’eft  ,  8c  fes  ufages ,  Hi; . 
3iz»  Dangers  de.s’en  fervir  comme  re- 
mede ,  . 

Blende  &;  Wolfram,  leur  origine  ,IV.  440* 

Bleu  de  Prujfe  ,  fiiigularite  a  fon  egard  ,  IIL 
202. 

B.oerhaave>,  fa  me'thode  e'conome  ce  prepa¬ 
rer  la  terre  feuille'e  ,  II.  252  ;  n’eft  pas 
rin venteur  du  fel  d’urine ,  III.  4. 

Borax^t  opinions  des  Anciens  a  fon  fujeta.. 
II.  jip  ^fuiv.  Avec  quelles  fubftances  on 
le  confond,  521.  Ses  eTymologies,  ilrid. 
Ses  fynonimes,  322.  Lieux  ou  en  trou- 
voit,  325..  Eft-ilfadliceou  naturel?  330  ^ 
Cxjuiv.  Queftions  a  fon  fujet  envoyees 
aux  Indes ,  3  33*  Brut  des  Indes.  Ses  ca-- 
ra6Ieres ,  3  3  5  dr”  fuiv.  Par  qui  fe  rafine  > 
337.  Idees  fur  fon  rafinement;  338  O' 
fuiv.  Pout-il'  fe  preparer  artificiellement 
comme le  vitriol?  Recettes 

pour  en  fabriquer,  342.  De'quelle  na¬ 
ture  eft  fon  fel,  fuiv.  Opinions  des- 
Auteurs  fur  fon  fel ,  jyi*  Nature  de  fon 
acide  inconnue  ,353.  Nature  defa  terrcj 
3^3  hi  vifcofite  ,  fes  effets ,  364.  Nc 
levifie  pas  les  chaux  metalliques,  365. 
Figure  dc  faveur  dfe  fes  cryftaux,  35^. 
Analyfe'  a  la  cornue ,  376-  6'  fuiv.  Ana-  ■ 
lyfe  avec  intermedes  ,  378.  Fondu  avec. , 
les  metaux  fe'vi trifle  a  leur  furface  ,383.1 
Fondu  avec  i’br ,  le  blanchit  &  le  rend  . 
malldable ,  386  6*  fmv.  Propre  a  prepa¬ 
rer  les  lacques  ,  452^  Ses- ufages- ecqno- 
miques  ,  4,5  3,,  Ses  proprie'tes  medicina.- 
kfi  >  454.  €amment  'fe  prepare.^  Tim-r 
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quebar ,  466.  Traite  avec  le  fe.I  fufibk ; 
III.  94.  Traite  avec  le  plumbago  >  IVo. 
19,  Comment  agit  fur  le  talc,  47.  Eft  le 
grand  agent  de  la  fufion  de  la  topaze, 
75:  G-  fuiv.  Uni  tout  feui  a  la  topaze fe& 
effets,  78.  Erpploye'.a  faire  des  creufets 
205.  Traite  avec  le  fel  de  fu.ccin  ,  353. 
Queftions  a  fon  fujet ,  443  ,. 

Uoj'le  ,  fon  efprit  fumantantipodagre,.!.  67. 
Ses  premieres  Experiences  fur  I’Ether, 
408. 

Briques  ,  intermedes  de  la  diftillation  de  f’a- 
cide  marin,  le  convertillent  en  eau’re'=?- 
gale,  IT.  106. 

Butler  j  fapierre,  1. 91.. 

e 

AiLLouy. ,  produits  par  dufablon  8c  da 
vinaigre,  II.  558.  Unis  au  fel  fufible  : 
produits  >  III.  99.Tiennentun  acide,  IV. 

Galamine ,  comment  fe  diftbat  dans  Tacide 
marin,  II.  177.  Traitee  avec  le  fel  fufi- 
ble  >  III.  1 35.  Mine  du  zinc ,  395>.  Soup- 
gonnee-fervir  a,  former  le  zinc  j  409.  Son. 
analogie-avec  Ic  zinc  demontree  ,  41 1 
fuiv. 

Caneile^  fon  liuile  extrait  la  teinture  d’an- 
timoine ,  I*  n* 

Qhaleur ,  caufe  des  varietes  de  couteur  ele¬ 
ven  ere  fympathique  ,  II.  1^9. 

Gharhons  ,  traites  avec  le  fel  marin  ,11.  .88 
^  fuiv.  Traite's ^vec  I’acide  marin  ,  222,.. 
Leurs  eftets  avec  le  fel  fufible ,  111.  141,., 
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Enfcrmes  >  ne  fe  confument  pas  au  fetr', 
IV-  26?..  Employes  dans  ks  melanges  de 
creufets ,  ibid. 

Chauxy  augmenfe  ralkalicite  des  fels  fixes 
1.  ?yo.  Combi  nee  avec  I’acide  marin, 
produit  un  fcl  urineux  ,  II.  pd  fuiv. 
Traitee  avec  lefel  marin  ,  feselFets,  8^  ; 
&;  terrcs  calcaires  traite'es  par  le  fel  fufi- 
ble  ,  III.  ^  fuiv.  Ses  bonnes  qualites  , 
182..  Sa  dillblution  dans  I’eau  forte  ,  183 
&  fuiv.  Produits  de  fa  dilfolution  difiil- 
Ice ,  1 84  S'  fuiv.  Le  re'fidu  de  fa  dilTolu- 
tion  difiille'e  tombe  en  deliquium  ,  190 ; 
eft  dilToluble  en  entier  dans  I’efprit-de- 
vin  ,  pourquoi,  191  'd  fuiv,  Dilfolution 
de  fon  caput  mortuum  examinee  1*93.' 
Cryftaux  que  produit  fa  dilfolution  dans 
Peamforte  ,  r95  &-  fuiv.  Fixe  les  vapeurs 
dePacide  nitreux,  200.  Auteurs  qui  ont 
parle  de  fa  dilfolution  dans  I’eau-forte  > 
2oy  Gr-  fuiv.  pretendue  alkalifee  par  I’eau- 
forte  ,  209.  N’eft  pas  bonne  a  former  le 
phofphore  de  Baudouin  ,  211.  Sa  tein- 
ture  ,112  Comment  pent  fervir  a 

faire  des  creufets,  IV.  228.  Traitee  avec 
lefel  de  fuccin,  161.  Syftemefurfa  cau- 
fticitd  >413*  Metalliques  contiennent  un 
peu  de  phlogiftique ,  428. 

Chymie  ,,  confidere'e  comme  propre  a  forti¬ 
fier  un  Chretien  dans  le  refpe^t  Sc  fa- 
mour  divin ,  I.  3, 

Ckymijles,  raifons  qui  leur  ont  fait  e'chap- 
per  Pacide  des  animaux  ,  11.  490. 

€iwoJe,.c&  que  c’eft  ,  IV.  9^* 

Cmnabre  yidlt  avec  le  foufre  des  metauxj> 
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t*  21.  Comment  fe  decompofe  pour  avoir 
le  foufre  tout  pur ,  12.  D’orpiment ,  ne 
differe  pas  de  celui  de  I’antimoine  ,  zir. 
CirculeS  f  grand  Sc  petit ,  II.  247* 

Ce3o/f  6c  fa  mine ,  comment  fe  eomportc 
avec  I’acide  marin  5  IT.  184. 
confondue  avec  celle  du  bifmuth ,  III* 
271.  Traite'  avec  la  manganaife,  5)2. 
Son  regule  differc  du  bifmuth ,  IV .  445* 
Corail ,  intermede  pour  dilliller  I’acide  ma¬ 


tin,  IL  108.  ■  .  .  , 

Cordus  ^  fa  prefcription  pour  1  eipnt  de  vi¬ 
triol  vineux  ,  I.  39(3.  r  ,  r  r 

Coidturs  ,  comment  alterees  par  le  lei  tuli- 

ble,nT.  145 

Courelles  faites  avec  le  talc  ,  IV.  53. 

Craie  ,  intermede  de  la  diftillation  du  icl 
marin  ,  II.  ic8.  Comment  fe  comporte 
aved’eau-forte.  III.  zn-  Traitee  avec 
la  topazs  ,  IV.  84 ;  d’Efpagne ,  efpece  de 
fteatites  ,  102.  De  Brian^on  ,  ce  que 
c’eft  ,  108.  D’Efpagne  ,  recommandee 
pourdes  creufets  relfais  a  cet  egatd,  24(5- 
Creufets^  enduits  de  verre  de  borax  ,  tien- 
nentle  verre  de  plomb  en  funon  dl*  57^“ 
382 :  faits  avec  le  plumbago  ,  difterentes 
recettes,  IV.  21  & >V.  Prepares  avec  le 
talc ,  5(5  ^  fuiy.  Difficiles  a  avoir  bons  , 
170  :  regies  generales  pour  les  bien  mou- 
ler,  173  O' Armes ,  175  ‘  comment 
on  doit  Tes  cuire,  I7(5  :  dilFerentes  pro¬ 
portions  de  leur  melange  fuivant  leut 
capacite  8c  le  fervice  qu’on  en  attend  p, 
177  :  comment  les  conferver  apres  s  en 
€tre  fervi,  t8i :  de  Brelfe ,  ipo :  d’argille 
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&  de  fable  fin :  effais  divers ,  IV.  i  po  0^ 
fuiv.  Theorie  de  leur  melange  ,  203  :  di- 
verfcsrecettesd’Anciens  appretiees ,  218 

Cr  fuiv, 

Cro^lius  efi  Je  premier  qui  ait  prepare  l*ef- 
pnt  de  nitre  dulcifie  pour  I’ufage  medi- 
cinaJ.  Ses  dofes  6c  precautions  ,  I.  40^. 
de  roche  ,  colore  par  Torpiment ,  I. 

240  Oi  flUV: 

Cuivrc,  comment  fe  diiTout  darw  I’acide  ma- 
Tin,  11.  131  &>  Juiv.  Sa  couleur  vertc 
prefque  detruite ,  134.  Traite  par  le  con^ 
cours  de  tous  les  menftrues  lalins  ;  141, 
1  raite  par  le  borax,  38^.  j.  entre  pom 
quelque  chofe  dans  Je  vitriol  blanc ,  jid". 
rhenomenes  de  fon  uniort  avcc  le  fel 
dunne  ,  111.  117,.  Traite,  avec  le  bif^ 
rnuth,  2CJ7-;  n’efi.pas  precipite  par  le 
bifrnuth,  338.  Traite  avecle  zinc  four- 
iTit  les  efpeces.  de  laiton  ,  444  ^  fuiy. 

malleable  , 
avec  la  fauiie-galene  , 
588.  Traite  avec  le  talc  ,  IV.  61.  Sa 
chauxtraiteeaveclatopaze,  83.  Traita 
avec  le  fd  ammoniac  fecret ,  ,305.  Traite' 
par  rhuilode  vitriol  charge  de  fel  am¬ 
moniac,  311  &<>V.  Efi-.ilauffi  dange- 
reux  qu  on  le  penfe  dans  I’ufage  e'coao- 
mique?444.. 


D 


Is  SOL  VAN  T  ,  paifible  V  p  ropre  a  in* 
lever  le  foufic  des  me'taux  ,  I.  31*  hui- 
leux  6c  anonyrne  ,  61  ;  diftingues  par 
leur  deg^re  deiixite  >  375,  Gene'ralites.Xia:. 
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certains  corps ,  comrnc 
diffolvans ,  ^j6  Cffuiv-, 

MJolutions  en  general ,  comment  fe  font , 
1.  32.1.  Leur  caufeefficiente,  32a.  Qiief- 
tions  a  leurfujet,  373, 

I^iJlUlatwn  an  Soleil :  moyens  d’y  proce'- 
der ,  III,  254-2(5o.  Ses  avantages ,  254. 


l-i  Au,  luifante  de  Weidenfeld :  cequ’il 
enfant  penier,  Qnelles  fubftan*. 

ces  ammales  elle  diffont,  324.  N’agit 
for  les  mineranx  qn  apres  avoir  ete  aigui- 
fee ,  527.  Decornpofe  les  this  en  s’e'vapo- 
rant,  II.  23.  Salee :  moyens  de  la  rendre 
Qneile  qnantite  ponr 
difloudre  une  qnantite  donnee  de  fel  ?  7a 
^Ijidillee,  redtiEee  par  lefei  marin  ,  74. 
Inflammable  de  Vigani ,  ibid,  rendue  aci- 
dulee ,  97.  Mere  du  fel  marin  :  precan- 
-tions  a  fon  fujet ,  98.  Muqueufe  ,  propre 
a  donnerdu borax,  324.  Mere  dn  borax 
brut:  fa  nature,  338.  Comment  diffont 
le  borax  ,  6c  la  qnantite  qu’il  en  faut , 
371  G'/wV.  Mere  du  fel  fedatif ,  430. 
Mere  du  vitriol  martial  traitee  avec  le 
vinaigre  diflille  ,  441,  Meredes  cryflaux 
d  urine :  ce  qu’ellefournit,  III.  20.  Mere 
des  vitriols  :  fa  nature  pen  connue ,  pre- 
cipitee  par  une  eau  mercurielle  ,  225'. 
Precipite  les  diflblutions  de  bifmuth  , 
320.  Et  efprit  tires  du  bifmuth  ,  364.  Ce 
qu’elle  pent  fur  letalc,  IV.  40.  Dillbut 
ie  fiel  de  yerre :  terre  qui  s’en  precipite , 
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149.  Mere  alkaline  du  fiel  de  verre ,  i 
Excite  la  chaleur  en  la  verfant  fur  je 
melange  du  fel  ammoniac  8c  de  1  huile 
de  vitriol,  169,  Sa  redudion  enterre, 
418  Principe  de  routes  choles: 

influence  du  Soleilfur  elle ,  43  ^  ^ 
Eau-forte^  diflout  Porpiment  ,1. 225  Jwn'. 
chaffe  I’acide  marin  du  fublime  corrolii, 

Eau-regale:  comment  agit  fur  lorpirnent  , 
1.227.  Comment  fe  fait  en  general  > 

12?  iyCuiv.  Comment  diflout  le  mercure. 


ladiftillationde  - 

HI.  244.  Comment  fe  comporte  avec  le 
bifmuth  8c  fa  mine  ,  327.  Son  aaion  fur 
le  zinc ,  482.  Comment  diflout  la  man - 
aanaife,  544.Traitee  avec  le  molybdena, 
^78.  Quelle  efpecc  de  talc  elle  attaque  , 
iV  42.  Dulcific'e,  283;  fans  acidc  marin, 
300;  produite  par  un  efprit  de  fuccm 
meleal’acidenitreux,  350. 

Emeril ,  traite  pour  des  creulets ,  1 V .  245. 

Encre^mpatique ,  IH.  327  >5- 

Ens  veneris :  moyens  de  le  preparer  jL  lOo, 
Ensarfenicifh  111.  ,  •  j- 

Efprit  y  de-viii  ,  aiguife ,  1. 7° »  de-vin  di- 
aere  fur  le  precipite  de  mercure  ,  82  , 
mercuriel  particulier,  83  ,bleude  mtre  , 
i'»T  ;  devin:  de  quels  corps  il  eft  le  dil- 
folvant.I.  iSoOfuiv.  Devin  tartanfe, 
dilTolvant  plus  e'netgique ,  iSo ;  urineux: 
Guelles  matieres  ils  dilfolvent ,  363 ;  de 
vin:  de  combien  d’efpeces »  389.  De  vi- 
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Iriol  vineux  ;  fes  autres  noms  &  Auteurs 
qui  en  ont  parle  ,  591  ^  fuiv.  Phenome- 
nes  ,de  fa  diftillation ,  393.  Explication 
de  ces  phenomenes ,  402.  fuiv.  Difcuf- 
fions  fur  fon  melange  ,  404.  Sa  couleuc 
apres  le  me'Iange ,  405.  De  vin tire'  de 
la  lie,  donne  plus  d’huile  douce,  435:; 
moyens  de  le  redifier  pour  en  obtenir 
Tether,  458;  de  vin  ,  combine  avec  le 
vitriol  crud ,  478  &•  fuiv.  Ce  qui  en  re'- 
fulte,48o  ^ fuiv.  De  vin,  mineral:  ce 
que  les  Anciens  de'fignoient  ainfi,  535; 
re'fultant  de  Tunion  du  vinaigre  avec  le 
borax  ;  II.  444  ;  de  vin ,  rendu  plus  a6li£ 
par  le  borax,  450;  devin  ,  produit  par 
le  vinaigre  fature  d’alkali  fixe ,  545  G- 
JmiV.  Urineux,  produit  par  le  vinaigre  8c 
Talkali  fixe ,  547  ^  fuiv.  De  vin  ,  alkalife' 
donne  une  terre  feuille'e  >5:54;  de  vin  , 
ne'cefiaire  pour  atte'n'uer  la  terre  feuille'e# 
561  ;  urineux  :  a  vantages  qu’il  procure 
pour  obtenir  plus  de  fel  d’urine ,  III.  2.1. 
Volatil  du  fel  fufible :  fes  proprie'te's ,  $6 ; 
volatil ,  traite'  avec  Thuile  de  vitriol,  57  • 
volatil ,  perd  a  etre  garde ,  58.  De  vin  ’ 
detache  quelque  chofe  du  fel  fufible  , 
di ;  urineux ,  traite  avec  le  fel  fufible  de 
I’urine,  69  ;  du  tartre  &  fes  phenome- 
iies  ,  I(j3  ;  de  tartre ,  produit  par  fon 
union  avec  Tacide  vitriolique  ,'167  ; 
combine'  avec un  alkali,  &  avec  lester- 
res  calcaires,  i6Z  ^  fuiv.  Son  caput  mor^ 
mum  donne  du  tartre  vitriole',  170  :  fa 
terre  examinee  avec  diffe'rens  metaux  , 
III  ^ fuiv.  De  vin,  comment  precipite 
lebifmuth  ,  338  :  volatils  dilToIvent  1© 
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feinc-,  comment  ,  483  :  volatils  unis  I 
quelque  fubftance  vitriolique  que  ce  foit  > 
iV.ifjz:  devin,  charge  de  fel  ammo¬ 
niac  fecret,  19S  :  de  vin  diffout  lefel  vo- 
iatil  de  fuccin  ,  343  :  volatil ,  combine 
avec  le  fel  de  fuccin  ,  3  5 1  :  de  vin ,  fes 
proportions  pour  fon  melange  avec  I’hui- 
le  de  vitriol,  372,,  De  vin  hui- 

leux ,  plus  propres  aux  teintures  metalli- 
quesj  i^6  juiv.  De  vin  ;  cofitient-il  da 
mercure  ?  :  De  vin,  dePoterius,  3780 

^Jfence  douCe ,  de  THopital  de  Glauchen , 
I.  :  ftofnachique ,  II.  584. 
ttain,  eft  durci  par  I’orpiment  ,  1.  i$l : 
comment  fe  comporte  avec  I’acide  ma- 
rin,  li.  152:  Sc  plomb  fe  comportentde 
la  meme  maniere  avec  le  borax,  390: 
comment  fe  comporte  avec  lefel  fufible  , 
III.  1^5  :  procedes  potir  le  durcir ,  288  ; 
traite  aVec  le  bifmuth ,  295? :  foupcons  dc 
fa  conformite  avecle  zinc,  41 1  :  traite 
avec  le  zinc ,  453  =  moycn  curieux  de  le 
levivifier  >  IV.  253  :  traite  av-ec  le  fel 
ammoTiiacfecret,  .307. 
jgj/ifr ,  proportions  necelTaires  pour  le  pro- 
duire,I.4'53 :  Experiences deFrobenius, 
454 &> Jiiiv,  Expediences  deM.Godefricht 
Hanckwits ,  474  :  fes  proprietes.IV.  376 
G'/wV.  Reflexions  curieufes  a  fon  fujet  , 


405* 

Excremens  humains  dontient  uiie  huile  clai-: 

re”,  See.  I.  51.  ... 

Explofion  dangereufe  de  I’acide  nitreux  vi- 
neux ,  I.  507:  comment  s’explique ,  ^08 
ixfuiv.  . 
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r  £  u  ,  explication  de  ce  terme ,  IIF.  116: 
comment  agit  fur  le  2inc ,  ^16 :  fes  eifets 
fur  le  talc ,  IV.  43  :  fon  action  fur  la  to* 
paze  ,  73  ;  comment  il  agit  £ur  le  £el  de 
verre,  150. 

Fijiules  ,  fe  gueriffent  avec  Torpiment ,  7. 

_3io* 

Flamd  (  Nicolas).  Sa  fcience  en  Alchymie; 

l^lfurs,  retirees  da  c^put  mortuum  de  I’acide' 
nitreux  vineux ,  I,  520 :  que  donnent  par 
la  fufion  le  fel  marin  &  les  charbons  * 
leur nature,  II. 91.  ’ 

Fourneaux  conflruits  avec  le  plumbago ,  IV. 
^4* 

Froid^  de  la  glace  augmente  par  le  fel  ma- 
rin,  II.  70:  occafionne'  par  le  melange 
du  fel  ammoniac  &  de  I’huile  de  vitriol 
IV.  i6j. 

Fufchius ;  fa  defcription  des.'differens  arfe-: 
nics,  144  Gr>Ji/zV. 

G 

C?  Lavber  ,  fon  fel  admirable  dilTouf  les 
metaux  &  Tor ,  1. 109  :  fon  precede  pour 
obtenir  rhuile  dorpiment,  217. 

Gommes,  font  tres-legerement  attaquees  par 
I’acide  vineux  ,  I.  540  r  refines ,  dilfolu- 
bles  dans  I’acide  nitreux  vineux ,  ibid.  Qui 
reTulte  de  I’union  du  cuivre  avec  le  fu- 
blime  corrofif ,  II.  138  Zx  fuiv 
Tome  IV.  Y 


TABLE 

Grenats  unis  au  fel  fufible ,  111.  I <54* 

Gyvs  ,  n’eft  pas  la  bafe  du  fel  marin  l 
II.  8. 

N 

H Elbius;  ce qu’il prend pour  du fel 
volatil  de  tartre  ,  I.  4i« 

Helvetius  ;  fa  teinture  de  chaux ,  I.  3  54.  _ 
Hoffmann;  fon  precede  pour  faire  i’acide 
nitreux  vineux,  8c  differencedefonpro- 
duit,  I.  juzV. 

Huiles ,  etherees ,  fuffifent  pour  extraire  les 
foufres  des  metaux>  I.  58  :  diffolvans  des 
foufres  metalliques ;  ce  qu’en  difent  plu- 
fieurs  Auteurs  ,  46  :  effentielles  ,  atte- 
nue'es  au  point  d’etre  inodores ,  49  =  ex-< 
prime'es;  moyens  de  les  rendre  plusfub'- 
tiles  ,51:  animale  de  Dippel ;  lui  feryoit 
a  extraire  le  foufre  des  metaux  tire'e 
de  Torpiir^ent  >  conteflee  ;  Expediences 
faitesavec,  186-194-199  :  de  I’orpiment; 
Experiences  deM.  Pott,  zi^Gfuiy.DQ 
I’orpiment  ;  fes  vertus  8c  fes  dangers , 
11^  :  confiderees  comme  diffolvant;  ce 
qu  elles  diffolvent ,  356:  leurs  differen¬ 
ces,  358  :  qu’elles  font  diifolubles  dans 
I’efprit-de-vin  >  361  :  reduites  en  terreSc 
en  eau  ,  410  :  douce  de  vitriol ;  fa  nature 
6c  d’ou  produite  ,  4x7 eft  plutqt  une 
huile  de  vin  ;  8c  fa  quantite  ,  418  O'  fuiv. 
tient  beaucoup  d’acide  vitriolique ,  434^ 
d’oiife  retire  ,  433  :  pcut-elle  s’obtenir 
en  employ  ant  I’acide  nitreux  ?  436 :  dou¬ 
ce  de  M.  Geelhaufen ,  439  &^fuiv.  douce 
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3e  nitre  r’exifte  pas>  517  ;  efTentielles  des 
plantes ,  cxtraites  par  le  fel  marin,  II.  72. : 
deMars  de  Rhumelius,  147  :  've'gjetales 
traire'es  avec  I’acide  marin,  218  S'  fuiv. 
de  chaux  ,  3 10 ;  de  borax  >  452. :  contien- 
nent  routes  un  acide  >  481  :  IV.  387:  de 
vin  ,  tiree  de  la  terre  feuille'e  diftillee , 
II.  557  :  de  tartre  ,  tiree  du  melange  du 
tartre  avec  I’acide  vitriolique  ,  III,  165  ; 
de  bifmuth  ,333, 


I 

^  Nv  Es  i  pays  natal  duborax  ,  II .  32,7 1 
font*elles  le  feui  pays  propre  afournir  du 
borax?  340. 

Infiammation  del’acide  nitreux  vineux  coiH 
teftee ,  I.  504  /wiv. 

Infe5les  a  aiguillons  donnent  de  I’acide ,  Ii. 


K  Unckel  fuppofe  un  efprit  tjnncujt 
dans  i’acide  nitreux  ,512* 

L 

T >  Air  diftille  donne un acide ,  IT.  5'04. 

Libavius;  fa  liqueur  fumante  convertitl’or 
en  refine  ,  I.  60.  Manieres  de  preparer 
fa  liqueur  ,  153  G-Ji/zV. 

tiqueur  etkeree  phenomenes  quiraccom-- 
pagnent,  1. 412:  fes  vertus  medicinales, 
424  ^fuiv.  Variety  des  Auteurs  pour  I4 
^wduiiQ }  4^0  O' 


TABLE 

Lune  cornee  ;  ce  quc  c’eft  ,  II.  i  ip. 

Luts  faits  av.cc  le  plumbago  >  IV.  24* 

M 

A  nganais  E  ,  dilToute  dans  I’acide 
marin  ,  II.  186  :  traitee  par  le  borax , 
398  :  fes  produils  avec  le  fel  d’urine>  HI. 
138  G'/wV.  Ses  divers  noms»  524:  lieux 
o'u  on  la  trouve,  525  :  matieres  avec  lef- 
quelles  onl’a  confondue,  527 :  fes  ufages 
economiques,  128:  fes  efpeces ,  529: 
temps  o'u  on  I’a  decouverte>  531  :  fes 
proprietes  ,  535  :  comment  s’altere  au 
feu  ,  ibid.  N’eit  pas  attirable  a  I’aimant , 
$16:  fes  parties  conftituantes,  557;  trai¬ 
tee  pour  des  creufets  ,  IV.  245  :  traite'e 
avec  le  fel  ammoniac  fecret  ,311. 
MarcaJJites nom  donne  au  bifmuth , 
Marchands  d’eau-de-vie  ;  comment  alterent 
leur  eau-de-vie  de  grains ,  I.  541* 

Mfiri' brife  paiT’orpiment,  I.  238  :  foup- 
§onne  dans  ie  nitre  ,  563 :  cxtrait  du  fu- 
blime  des  trois  couleurs ,  569  :  tres-dif- 
foluble  dans  I’acide  marin  ,  &  y  depqfe 
des  fiocons  noirs ,  U.  i4i &fuiy.  Sadif- 
folution  dans  I’acide  marin  traite'e  avec 
d’autres  fubftances ,  148:  &  fes  fafrans 
traite's  par  I’acide  marin  dulcifie ,  277 
fuiv.  Traite'  avec  le  borax,  309  :  exifte 
dansle  vitriol  blanc ,  515  :  eft-il  dilfolu- 
ble  par  le  fel  fufible  ?  III.  121  :  traite 
avec  le  bifmuth  ,  298  ;  traite'  avec  le 
zinc,  452  :  de'montre  dans  le  molybdena, 
5(58 ;  exifte  dans  le  plumbago ,  IV.  1 5  &• 
fuiv»  Sc5  produits  combine's  swec  la  terre 
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tie  creufets  >  109  donne  de  la  luli- 

bilite  aux  argilles,  in:  traite  avecle 
lei  ammoniac  fecret ,  306  :  traite  avec  le 
fel  de  fuccin ,  3(^3 :  la  teinture  par  la  terre 
feuillee ,  II.  574-  .  , 

Midecim  qui  ont  confeille  I’ufage  interne  de 
I’orpimenty  I«  19^  ^futv. 

Mer ;  Ion  eau  eft-elle  plus  douce  a  de  gran- 
des  profondeurs?  II.  4- 
Mercure  conlidere  comme  alkalin  >  I*  73  * 
reduit  en  liqueur  >  74  ^  lubk™® 
corrofif :  comment  agit  fur  les  metaux  , 

1 12  :  fublime  corrofif, precipite  par  le  lei 
ammoniac,  113  :  aiguife  par  ies  foutres 
metalliques ,  liS  :  eft-il  principe  de  1  ar- 
fenic?  175  :  ^fuiv.  fixe  fur  I’argent,  209 
&  J^zV.'traite'  avec  Torpiment  ,  i6o  :  de 
Tarfenic :  moyens  de  le  tirer  de  I’orpi- 
ment,  283  &  /wzV.  n eft  point  attaque 
par  le  vinaigre  ,  333  ;  dijfolyant  tres- 
recommande  ,  382  :  fublime  des  trois 
couleurs ,  ^69 :  fublime  rouge ,  traite  pat 
I’Auteur ,  572 1  fous  la  forme  fluide  ne  le 
dilTout  pas  dans  I’acide  matin  ,  11.  ij8  : 
fublime  corrofif,  ii.  &  IV.  43P  =  moyens 
d’en  avoir  une  dilfolution  claire  dans  1  a- 
cide  marin  i  II.  15P  fublime  corrofif 
traite  avec  le  bifmuth,  171  ^  /uz^-.  fubii- 
me  corrofif ;  fes  phenomenes  avec  I  el- 
prit-de-vin  ,  287  Comment  eft 

attaque  ou  precipite  par  le  borax,  391  £5 
fuiv.  Traite  avec  le  fel  fufible ,  H/*  12.7  • 

fublime  corrofif , fait  a  peu  defrais,  230  : 

traite  avec  le  bifmuth,  301 1  fublime  cor* 
rofif ,  traite  avec  le  bifmuth  8c  fa  mine  > 
Y  iij 
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332  ;  produit  dubifmuth  ,  3(^0  /wVi- 
Traite  avec  un  fublime  de  bifmuth,  38P : 
traite  avec  le  zinc ,  457  G-  fuiv.  Sublime 
corrofif  n’attaque  pas  la.  manganaife  , 
5*44 :  fublime  corrofif  traite'  avec  le  mo- 
lybdena ,  yyS  :  traite  avec  le  fel  ammo¬ 
niac  fecret ,  IV.  308  :  s’unit  plus  volon- 
tiers  a  I’etainqu’a  Tor,  387  :  coulant,. 
n’efi:  pas  I’origine  des  fubftances  mine- 
rales  >  39_5' :  contient-il  du  phlogiftique  ?: 
442-* 

Metallurgijies ,  ufages  qu’ils  peuvent  fairede 
Torpiment  dans  leurs  Exp^iences  ,  I» 
^SS- 

Mitaux ,  leur  texture  en  rend  I’analyfe  dif¬ 
ficile,.  I.  II :  doivent  etre  cornufie's  pour 
etre  refouts ,  25  :  quand  donnent  leur  fel 
me'tallique ,  24 :  mo  yens  de  Ics  atte'nuer  > 
27  :  corne's font  fubftances  arfe'nicales  > 
108  :  blancs  ,  diftbus  par  I’acide  marin  ; 
phe'nomenes  de  ces  dilfolutions,.  338 
fuiv.  L^quels  font  diflblubles  dans  Tacide 
nitreux ,  345  fuiv.  Lefquels  diflblubles 
dans  lacide vitriolique >  353  :  feuls fujets 
a  etre  diirousparlemercure,384:  lefquels 
ne  s’amalgament  pas,  :  leurs  dilTo- 
lutions  dans  I’acide  nitreux  vineux,  543 
O  fuiv.  DilTous  dans  leurs  acides  8c  pre'ci- 
pite's  par  le  borax,  II.  384 :  tres-diflolu- 
bles  par  le  fel  fufible ,  HI.  10^.:  lunaires 
feuls  pre'cipitables  par  le  tartre  vitriole  , 
232  fuiv.  Allie's  pour  les  cara(fteres 
d’Imprimerie  ;  quels  ?  301 :  fondus  avec 
lezinc,  4iA-:  mercurifie's  par  le  fel  am¬ 
moniac  iecret ,  IV.  314:  leur  raalleabi- 
lite'  j  d’oii  vient-elle  ?  43(?,. 
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Miner alogijles ,  leurs  erreurs  fur  le  zinc ,  Hi. 

Mneraux;  comment  fe  difTolvent  dans  I  aci- 
de  vitniolique, 1. 354  ^  qni  fe  dilTolvent 
dans  les  alkalis  fixes ,  36^:  forment  des 
menftrues  compofes  >  373  :  lefquels  font 
attaques  par  I’acide  nitreux  vmeux ,  53.9 
6-  fuiv.  Traites  par  I’acide  marm  dulci- 
fic  ,  II.  279  >  leur  regne  plus  abondant 
en  produits  que  les  autres ,  1. 4- 

Minium  ,  fon  adion  fur  le  talc ,  I  v .  61 : 
traite  avec  la  topazes  81.  ^ 

traite  avec  le  fublime  corrolit , 
II.  135  :  confondu  avec  une  mine  de 
bifmuth ,  III.  272. 

MoebiiiSi  fa  teinture  ape'ritive  >  216. 

Mois  philofophique  ;  ce  que  cell:!.  323* 

Molyhdena.,  fes  divers  noms ,  6c  ou  le  trqu- 
ve ,  III.  31^0 :  fes  caraderes  6c  fes  varie- 
te's  ,551  :  fauffes  idees  fur  fa  nature  ■>  302 
&fuiv.  Tientdu  fer  v  fa  definition  s  5^5  • 
diltille'  ; 'fes  produits ,  $69-  fes  pretendus 
effets  fur  lesmetaux  j  583.  .  . 

Montejnider  :  fon  precede  pour  extraire  les 
fouires  des  metaux,  1. 1 1 1. 

N 

2Sf  ArRXfM  d’Egypte ;  fes  caraderes  >  H. 

31Z. 

iVz/ii/ des  Arabes ,  49P. 

Mtre  ;  effets  defon  efprit  bezoardique  ,  T. 
101 :  traite  avec  I’orpiment  ,  23°  • 
verfes  caufes  de  la  couleur  des  vapeurs 
de  fon  efprit ,  557  •  detonne  avec  les 
Y  iv 
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charbons  ,S6i:  produitpar  le  fel  mariir; 
II.  48  ;  peut-il  etre  convert!  en  fel  ma^ 
rixi  ?  <>3  :  cru  concourir  a  faire  le  bo¬ 
rax  ,  323  ;  traite  avec  le  borax  ,  437  : 
des  Indes  ,  4^4  :  diftille  >  a  donne  uti 
•  »  481:  produit  par  du  fang 

delfecne  &  expofe  a  Fair ,  50S  •  phe- 
nomenes  avec  le  fel  fufible  ,  III.  8p  : 
contient-il  un  lei  volatil  f  IV.  43  5  :  fixe 
pris  pour  intermede  a  la  diftillation  de 
leau-forte,  III.  i8c>:  traite  avec  1?  bif- 
ir.uth  &  fa  mine,  3 1 1  JuzV.Traite  avec 
le  zinc,  46^4  ^fuiv.  Traite'  avec  la  man- 
ganaife  ,  537  O'fuiv.  Traite'  avecle  mo- 
lybdena ,  574 :  diftille  avec  le  plumbago, 
1 V.  20  :  fes  efiets  fur  le  talc ,  47 ;  diftille 
avec  le  talc ,  50  :  traite'  avec  la  topaze  , 
:  comment  il  agit  avec  le  fteatites  , 
12,4  •  inflammable  ,  ce  que  e’eft,  1^4  : 
traite' avec  le  fel  ammoniac  fecret,  322  ; 
combine'  avec  le  fel  dc  fuccin  ,  352. 


n 

Vy  R ,  decompofe'  par  Kunckel  &  autres 
1.  14  b^fuiv.  Doit-etre  prepare  &  vola- 
tiljle  pour  en  extraire  les  foufres,  18  ; 
lublime  en  fleurs  pourpre'es  ,  30  :  tein- 
ture  d’or  de  Bollmann  ,  87:  vertus  de 
lonloufre  ,  12,6:  pre'tendu  de'compofe 
par  l^fenic,  ipi  ;  fixe  dans  le  beurre 
d  orpiment  ,  21 1  ;  philofophique  ,  442  : 
elt-il  attaque  par  I’acide  nitreux  vineux  ? 
544  ij'fuiv.  Comment  fe  comporte  avec 
lacidemarin,  11.  125  ^fuiv.  Volatilife 
par  la  liqueur  fumante  de  Libavius  5, 
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H4  fuiu.  Blanchi  par  lacide  manii 
dulcifie"  170  0‘fuiv.  Tranfmutation  par 
Orfchal ,  271  O'  fuiv.  Son  effence ,  172 
^  fuiv.  Ses  chaux,  comment  reduites  par 
le  borax,  386 :  fa  teinture  extraite  par  la 
terre  feuillee  ,  573  :  comment  fe  com- 
porte  avec  le  fel  d’urinc ,  108  ^  juiv. 
Son  depart  ,  moyens  d’en  conferver 
I’eau-forte,  2x8:  fepare  de  I’argent  par 
le  bifmuth  ,  293 :  aign  ,  moyens  de  le 
rendre  malleable ,  294  '•  en  pyrites,  423  : 
traite  par  le  2inc  fe  volatilife  avec  lui , 
424  Cr*  fuiv.  Traite  avec  I’acide  marin  du 
fel  ammoniac,  IV.  280  :  traite  avec  le 
fel  ammoniac  fecret ,  302;  mercuniie  » 
a  16  :  enleve  par  Tether ,  pourquoi,  410  : 
potable,  41 1  :  depart  par  la  voie 

feche,  430i  ^  - 

Orviment,  fes  fynonimes  &  etymologies, 
I.  157  :  confbndu  avec  I’arfenic  >  ^3°  • 
diverfes  opinions  a  fon  egard,i  39 
En  quoi  difrere  du  rifigallum  ,  140  • 
efpeces  chez  les  Droguiftes  >  i45 :  dii- 
tin6tion  des  matieres  arfenicales  avec 
lefquelles  on  le  confond  ,  151  •  conyerti 
en  or  par  Caligula  ,  153  :  d’ou  fe  ^  » 
154 :  fa  definition  par  les  anciens  Natii- 
riifies  ,155  O’ fuiv.  Sa  definition  ,  i59 : 
a-t-il  une  vertu  feptique  ?  171  •  traite 
avec  le  fublime  corrofif ,  185  :  moyens 
d’en  tirer  le  beurre  arfenical ,  oc  fes  et- 
fets  ,  200  Ofuiv.  Son  precipite  arfenical , 
190:  fesutilites,  232:  donne  une  ecri- 
ture  doree  ,233:  fert  a  preparer  le  plomb 
de  chaffe,  234  :  ufage  qu’en  font  les  0£« 
Y  y 


5'i4;  T  A  E  L  E 

fevres,  235  :  cm  propre  a  fertilifer  les 
champs ,  259  :  blanchit  le  cuivre  ,,  250  ; 
ameliore  les  metaux  imparfaits  j  257 
fuiy.  Rend  I’argent  plus  compadl,  2(^5  ^ 
/wV.  Ses  teintures  &  fes  panace'es ,  279- 
&  fuiv.  Confidere  comme  poifon ,  287  &■ 
fuiv.  Experiences  qui  prouvent  que  ce 
n’eft  pas  un  poifon ,  290 :  feptique  quant 
a  fa  portion  arfe'nicale,  297  :.  regarded 
comme  febrifuge,  305 ;  cas  oil  les  Chi- 
rurgiens  s’en  fervent,  305  &  fuiv.  Prepa¬ 
rations  galeniques  ou  il  entre ,  3i(5  &*- 
fuiv.  Traite  avec  le  fel  marin  ,  II.  81  : 
dilTout  dans  I’acide  marin  ,  1 ?  n’altere 
pas  lefelfufible,  III.  137. 

OfleocolUy  qui  fe  vitrifie  fans  intermedes^, 

Vs  calcines  effayespour  les  creufets,  IV.. 
22P  'i^fuivo. 

p 

■P  Anthevs  ,  fa  metalline ,  1. 299. 

Fapin  ,  fa  machine  augmente  les  eifets  dif- 
folvans  de  Peau ,  &c.  I.  315;, 

Fhenomenes  qui  accompagnent  le  melange 
de  I’acide  nitreux  vineux ,  I.  ^06. 
Phofphore^  ,  defigne  -  peut  -  etre  par  Dip- 
pel  comme  dilfolvant  des  foufres  metal- 
liques  ,  I.  78  :  confidere'  comme  men- 
flrue ,  115  :  opinion  errone'e  fur  fes  prin- 
cipes,  248.,’  martial  de  M.'  Meuder ,  249 : 
diffous  dans  la  liqueur  ethe're'e,422:  ide'ea 
fur  fa  compofition  ',  II.  89  .?^  fuiv.  Ten- 
tatives  inutiles  fur  fa  produdion ,  94, 
fuiv.  D’Homberg  j  1^6:  liquide  produit: 


DES  MATIERES.  51.? 
du  fel  fufible ,  III.  75  :  traite  avec  le  fel 
fufible ,  p 5  :  n’exifte  pas  dans  Turine ,  I  /. 
443-  .  . 

Phyfciens^  ont  neglige  Inifloiredu borax, 
11.329. 

Flerres  ,  calcaires  &  autres  traitees  par  i’a- 
cide  marin  dulcifie ,  II.  zyp:  pyrmefon , 
comment  fe  fait,  I.  220  :  de  la  veffie  trai¬ 
tees  avec  le  fel  fufible ,  III.  lop  :  pre- 
cieufes  ,  peuvent  etre  fondues  parfaite- 
meiit,  IV.  83  :  nephre'tique,  efpece  de 
fteatites  ,  up-:  ponces,  leur  origine  , 
241  :  elfayees  pour  des  creufets  ,  ibid, 
Nephretique ,  elfaye'e  pour  des  creufets  > 

255. 

Flomb dlffolvant  en  Me'tallurgie ,  L  381: 
comment  eft  diffous  par  I’acide  marin  , 

II.  155  :  diffous  dansl’acide  marin  ,  trai- 
te  avec  d’autres  fubftances ,  156 :  fa  ma¬ 
turation  ,  157  :  comment  fe  comporte 
avec  le  fel  d’urine ,  III.  iz6 :  fes  confor- 
mite's  avec  le  bifmuth :  287  :  traite  avec 
lebifmuth-,‘  300  :  mercurifie  par  le  bif-- 
mutbi ,  304  :  traite  avec  le  zinc  ,  45  5  t 
fon  verre  traite  avec  le  plumbago,  IV. 
ip  :  fon  verre  traite  avec  le  fteatites  , 
127  :  fon  verre  perce  les  creufets  tres- 
promptement,  172  :  fes  preparations: 
comment  melange  a  laterre  des  creufets, 
206  ^  fuiv.  Son  fel  traite  avec  le  fel  de 
fuccin,35p. 

Flumbago  ,  traite  avec  le  fel  d’urine  ,  IIa. 
140  :  fes  diffe'rens  noms  ,  IV.  i  ^  fuiv.- 
Avec  quelles  fubftances  on  le  confond 
34- opinions  des-Anciens  ,  4  ^  /uii'.  Ses; 
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efpeces  Scia  meilleure ,  lo  :  dans  quels 
lieuxfetrouve  ,116'  fuiv.  Ses  proprietes* 
1 3  :  diftillc  >  it's  proJuits  ,14:  fes  parties 
conftitiiantes,  21  r  fes  ufages  econo mi- 
ques ,  25  $5  Juiv.  Effaye  pour  des  creu- 
fets,  244-257-259. 

Poix ,  liqueur  acide  qu’elle  donne,  I.  49. 

Poppius ,  ce  qu’il  penfe  du  beurre  d’orpi- 
ment ,  6c  les  notes  d’AgricoIa  >  8cc.  L 
204  ^  fuiv. 

Porteville ,  fon  dilTolvant  pour  atte'nuer  les 
metaux  ,1.  27. 

Poterlus  ,  fon  ftomacliique  ,  I.  1^6. 

Pmers  (Tetain  ,  compofition  qu’ils  fontavec 
1  arfenic  ,1.  183. 

Pott,  {  M. )  fon  fentiment  fur  I’ufage  de 
I’orpiment ,  I.  294 :  fa  methode  pour  fai- 
re  I’efprit  de  vitriol  vineux  ,  J97  :  fon 
appareil  pour  faire  I’acide  nitreux  vi¬ 
neux  ,5366"  fuiv.  Ses  raifons  pour  croire 
que  la  bafe  dii  fel  marin  eft  une  terre ,  IT.. 
315:  fes  ide'es  fur  la  meilleure  maniere  de 
faire  du  borax,  3-44  fuiv.  Son  opinion 
fur  la  nature  vitriolique  de  I’acide  du 
borax,  3546^ fuiv.  Soup§onne  que  les 
gravures  antiques  e'toient  faites  avec  le 
fteatites ,  IV.  121. 

Precautions  a  obferver  en  melangeant  I’a¬ 
cide  nitreux  avec  I’efprit-de-vin  ,  I.  501 
^5  fuiv. 

Precipites-  faits  par  la  liqueur  etberee  ,  h 

Pilfer ,  id'oledes  Anciens  Germains,  nature 
de  fon  metal ,  III.  ytSp. 

Putrefa6lion  ,  concouft  -  eile  a  donner  plus 
de  fcl  d’urine  i  III.  12.. 
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R  Abel  ,  fon  eau,  dans  quels  Auteurs  s’ei^ 
trouve  la  defcription  >  1. 45 1  ^ 
ReEiifications  de  I’acide  nitreux  vineux ,  I* 
5ap. 

Regule  martial  d’orpiment,  I.  181. 

fublimee  dans  la  diftillation  de  1  a- 
cide  nitreux  vineux ,  I.  538  :  _ne  font  pas 
diflbutes  par  I’acide  nitreux  vineux  >  540- 
Rifigalhm  ;  ce  que  c’eft  ,  I.  140  r  opinions 
des  Naturalises  fur  fa  nature  ,  I.  148. 
Rofee,  fon  efprit  acide  ,  I.  lot :  peut-elle: 

donner  un  fel  fufible?  HI.  15^* 

Riifma  des  Turcs  ^  I.  3 17. 


S 

S  Able  ,  intermede  a  la  diftillation  du  fel 
marin ;  acide  qui  en  refulte ,  II.  107 :  re- 
fultat  de  fon  union  au  fel  fufible ,  III^ 
100 :  fon  choix  pour  entrer  dans  la  com** 
pofition  des  creufets ,  IV.  1 8p. 

Safians-  martiaux  >  fe  dilfolvent  en  partie 
dansl’acidemarin  ,11.  i47; 

Sala  >  fon  extrait  anodin  du  vitriol ,  I*  4o5'» 

Salive'r  donne  un  efprit  dilfolvant  oc  une 
huilev  I.  52  r  donne  des  preuv^  daci- 
dite'j  ll.  504;.. 
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Sandarach  ;  cequec’eil,  L- 141 :  manieres; 
de  le  preparer,!  50  :  fubftitue' au  cinna-- 
bre ,  I57;- 

orpimentfa6lice,  I.  I44:cequ’en‘ 
penfentlesNaturaliftes,  147. 

Savons  de  Starkey  ,  T,  35  •  obfervation  a 
leurfujet,  186  :  erreur  de  ceux  qui  les 
font  avec  le  fel  fixe  Gndeliqumm.,  39  :  an- 
tipodagre  de  Dippel  ,  58  :  fait  avec  le 
borax,  452. 

Schultiius ;  fon  experience  tenebreufe  >  II. 
152. 

S^Is  ,  fecret  de  Glauber  ,  menftrue  tres- 
puiilant ,  I .  I  o5  :  metallique  pur  ,  a  quoi 
fe  reconnoit  ,  129':  comment  traite  a- 
yec  I’orpiment,  229  :  en  quelle  propor¬ 
tion  font  diffolubles  dans  reau,327  :  n’al- 
terent  point  la  liqueur  etheree  ,  421  : 
urineux  produit  de  la  difcillation  de  I’a- 
cidenitreuxvineux,523.  Comiment  exifie 
dans  les  trois  regnes  ,  II.  4  &  fuiv.  Sa 
bafe  ,  difcuflions  a  cet  egard  >  6  fuiv» 
Eft  alkaline ,  preuves ,  ^  &  Juiv.  En  quoi 
differe  du  fel  marin  regenere ,  1 5  &Juiv. 
Sa  bafe  rendue  alkali  parfait ,  17 :  fa  bafe 
ne  donne  pas  de  foie  de  foufre  avec  les 
charbons ,  19  ■  moyens  d’evaluer  la  pro¬ 
portion  de  cettebafe  ,  21 :  maniere  de  le 
cryftallifer  ,  37  fuiv.  Deliquefcent 
•quand  il  a  perdu  de  fon  acide  ,  45  :  fon 
eau-mere,  47  :  fa  converfion  en  d’autres 
fels ,  5^1  Gr*  fuiv,  Marin ,  de  M.  Seignette , 
comment  I’imiter ,  49 :  urineux ,  produit 
parde. fel  marin ,  53  •  marin,  pourquoi 
4ecrep.ite5,^8  ;  alkalife,  70:  tres-fufible,. 
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71 :  peut  fervir  a  la  fertilifation  de  cer-  - 
taines  terres ,  ibid.,  Ses  proprietes  dans  la 
diftillation,  72;  fes  ufages  economiques* 
yj  :  de  quelle  utilite  dans  les  Fabriques 
d’acier,  78  rprecipite  les  me'tauxblancs  3, 
ibid.  Urineux  ,  comment  produit  par  la 
chaux  8c  le  fel  marin ,  84  :  marin  ,  dif- 
tille  fansintermede  ,  77  •"  diitille  avec  les 
briques  ,  106  :  lefquels  peuvent  fervir  a 
de'compofer  le  fel  marin  ,  1 10  :  marin  re- 
genere'  ,  zi<5:  fufible  marin;  methodes 
des  Auteurs  pour  le  pre'parer ,  8c  fes  pro¬ 
prietes,  224  G'/i/zV.  Marin  fublime  ,  ou 
fleurs  marines ;  fes  eloges  ,  preparations 
8c  proprietes  ,  231  S'  juzV.  Marin  ,  fes 
cryftaux  doux ,  &c.  238  (irfuiv.  Neutres , 
mineraux  font  de'compofables  fans  inter- 
medes;  inconveniens,  2578  fuiv.  Se'da- 
tif  ;  ce  quec’eft;  erreurs  fur  fa  nature  , 

^  fuiv.  Moyens  de  le  preparer  ;  fon 
hiftoire ,  401  &  fuiv.  Ses  carafteres,  41 1  : 
efx  un  fel  neutre,  41  s  :  donne  une  cqu- 
leur  verte  a  la  flamme  de  Tefprit-de-vin, , 
417  :  neutres ;  regies  pour  leur  fatura- 
tion ,  422  :  de  Glauber ,  tire  du  refidu  dtS 
fcl  fe'datif ,  417 ;  .urineux  des  animaux , 
emporte  beaucoup  de  leur  acide  ,  488 : 
contenu  dans  le  caput  mortuum  du  vitriol ; 
quel,  510  :  volatil  ammoniacal,  extrait 
de  la  terre  feuillee  ,  $6^.  Fufible  de  I’u- 
rine ;  fes  proprie'tes ,  HI.  48  ^fuiv.  Ell:  a- 
moitie  volatil ,  50 :  fe  pre'ente  fous  trois 
figures  differentes-,  yr  :  digere  quels 
phenomenes  ilpre'fente ,  54;  diftille',  fes- 
pro-duits )  55  Jwr.rTentatiyes  ppurd©- 
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volatillfec  ,  71  ^  fuw*  Extrait  du  roipz/f 
mortuum  du  phofphore^  60:  vitrioliques, 
unis  au  fel  fufible  ,  87 :  comment  traite 
avec  le  fel  d’urine ,  90 :  de  Glauber ,  trai¬ 
te  avec  le  fel  d’urine  ,711  metallique  du 
zinc ,  135:  d’urine  ;  fes  vertus  medicina- 
les,  145  ^  fuiv.  Peut-il  etreproduitd’au- 
tres  corps  ?  149  :  tire  du  tartre  8c  de 
I’huile  de  vitriol  j  160:  definition  Chy- 
mique  de  ies  principcs ,  216  :  de  I’urine, 
pre'cipite  le  mercure  diflbus  dans  I’eau- 
forte,  232  :  cryftallifes  par  I’intermede 
du  Soleil ,  258  :  comment  traite  avec  le 
bifmuth,  313 :  de  Glauber,  traite  avec 
la  mine  de  bilmutb,  3  ip  :  comment  traite 
avec  le  zinc ,  4^4 :  comment  traite'  avec 
la  manganaife ,  $i6z  qui  re'fulte  de  I’u- 
nion  du  foufre  avec  la  manganaife,  537 
&  fuiv.  Extrait  du  molybdena  ,  57  G* 
fuiv.  Comment  difiilld  par  I’intermede 
du  plumbago  ,  IV.  20  :  fondus  au  feu 
agiflent  fur  le  talc  ,  44:  marin  difiille 
par  le  talc  ,  fon  efprit ,  4p  :  de  Glauber , 

,  confiitue  la  principale  partie  du  fiel  de 
verre,  IV.  156  :  marin  ,  traite  avec  le  fel 

ammoniac  fecret,  321.^ 

Serpentine  ,  de  fieatites,  IV.  118:  de 

Saxe ,  effaye'e  pour  des  creufets  ,  272. 

Soleil ,  fes  rayons  donnentune  poudre  rou¬ 
ge,  I.  1 11. 

Soufiet  fes  e'tymoiogies  8c  fes  fynonimes , 
I.  7 :  des  metaux ;  ce  que  c’eft  ,  8  :  leur 
difference  ,  p :  definis  par  Paracelfe  ,  10 
&  fuiv.  Cru  impofllble  par  quelques  Au¬ 
teurs  j  1 3 :  precedes  pour  les  obtenir  5  td 
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^  fuiv.  Theorie  de  leur  extradlion ,  ip  : 
precede  de  Becker  ,  25  :  prepares  par  les 
alkalis  fixes  ,  104:  vitriolique  de  Star- 
key,  105  :  metalliques  ,  leurs  yertusme- 
dicinales,  117  G^  fuiv.  Sa  definition,  155 : 
exLfte  dans  Torpiment ;  Experiences  qui 
le  prouvent,  171  6^  fuiv*  Arrete  les  trop 
grands  effets  du  mercure ,  zpi :  fuppofe 
dans  I’acide  marin  ;  Experiences  douteu- 
fes,  31  &  fuiv,  De  mars  ,  i49  •  traite 
avec  I’acide  marin  ,  188  :  traite  avec  le 
borax,  jpp.  Ne  reagit  pas  avec  le  fel  fu- 
fible  ,111.  140 :  fon  efprit ;  comment  dif- 
tille,  166  :  traite  avec  I’eau-forte  tiree 
de  defilis  la  chaux  ,  204  :  traite  avec  le 
bifmuth,  308  ;  traite  avec  le  zinc ,  461 
&  fuiv.  Ses  rapports  avec  la  manganaife , 
54<S  S'  fuiv,  Exifte  dans  le  molybdena  , 
565).  Rend  le  plumbago  attirable  a  Tai- 
mant ,  IV.  19  :  n’attaque  pas  le  talc ,  42  : 
traite  avec  le  fel  ammoniac,  285  :  fa  de- 
compofition,  1B6  &’  fuiv.  Uni  au  felam^ 
moniac  ne  brule  plus,  z8d  :  des  metaux ; 
ce  qu’il  en  faut  penfer ,  417. 

Spathfufible,  traite  avec  la  topaze ,  IV.  B6 : 
traite'  avec  lefteatites,  132  G^  fuiv.  Effaye 
pour  les  creufets  ,  220  fuiv,  En  quoi 
difFere  du  quartz ,  437- 

Stalk ;  fon  probleme  fur  la  liqueur  anodirie, 
IV.  4op. 

Steatites  ;  idees  des  anciens  Naturaliftes  fur 
cette  pierre  ,  avec  quoi  eonfondue ;  fa 
definition,  &  d’oii  eft  rapporte'e  ,1V.  pr 
fuiv.  VailTeaux  de  cuifine  faits  avee 
cette pierrci  comment,  103  ;  fes  efpeces„ 
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fes  qualkesScfa  nature  argilleufes ir| 
&fuiv.  Ses  cara^leres,  no  :  fedurcitau 
feu  ,  II  j- :  comment  fe  tourne;  fes  ufages 
economiques,  135  fuiv, 

Sullimi  du  mercure  uni  a  reau-forte,  I.  21 : 
corrqfif  uni  au  cuivre,  II.  i  jiJ ;  corrofif 
dulcifie>  25  2  fuiv. 

Succim  fon  huile  traitee  avec  I’acide  marin, 
II.  22  r.  Son  fel  volatil  mele  au  fel  fufi- 
ble  ,  III.  po.  Son  fel ,  cru  urineux ,  IV. 
32.7  :  cru  acide  ;  diverfes  opinions,  328 : 
moyens  d’en  obtenir  le  fel  volatil ,  331 
&  fuiv.  Son  caput  mortuum^  153  •  moyens 
d’en  tirer  tout  le  fel  volatil ,  6c  comment 
fe  purifie  ,  33(^  O'  fuiv.  Cryftaux  de  fel 
volatil ,  leur  acidite  ,  340  fuiv. 

Suie  j  fon  efprit  pour  diflbudre  les  me'taux  ^ 
I.  71.  Convextie  en  fel  marin  >  II.  67^ 

T 

rp 

Jt  Alc  ;  {a  fau/&  huile ;  ce  que  c’eft ,  Z. 
437  &fuiv-  Intermede  a  la  diftillation 
dufel  marin,  II.  lop  :  dilTous  dans  la  li¬ 
queur  de  fel  ammoniac  fixe  :  210  :  hui>* 
le,  compofee  aveclaterrefeuillee,  582. 
Son  union  avec  le  fel  fufible  ,  III.  100. 
Ses  e'tymologies ,  fes  dilferens  noms  ,  fes 
carableres ,  IV,  28  fuiv,  Etoit-il  connu, 
des  Anciens  I  29  ;  fes  efpeces  ,  avec  quel- 
les  matieres  confondu ,  d’oii  fe  retire  ,32 
^  fuiv.  Examine  dans  des  m^anges  pour 
des  crcufetsj  237  O'  fuiv, 

Tartre  ,  fon  fel  volatil  approprie  a  I’ex- 
tra^lion  des  foufres  des  raetaux.,  I,  J3  > 
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moyens  de  le  preparer ,  34  :  fon  fel  vola- 
tilife  par  ibn  huile  empireumatique  ,  40  i 
crud ,  fermente  avec  un  alkali  fixe ,  4^  3 
fon  fel  dilfous  fie  putrefie  dans  des  vaii- 
feaux  de  bois,  14  ?  •  Comment  appelie  pat 
Welling, n*  ^5 :  le  borax  ;  phe- 

nomene  de  leur  diflblutiqn  ,  4dd  ty  Juiv^ 
Son  huile  precipite  les  diflblutions  rne- 
talliques  5^3  =  quintefience  , 

Son  melange  ayec  I’huile  de  vitriol  , 
phenomenes  qu’il  pieTente ,  111'  io4  ' 
regenere,  differe  de  I’arcane  dutarpre, 
17<  :  vitriole  ,  ce  que  e’efi  ;  problerae 
fur  fa  dccompofition ,  2. 1 P  ^ Vitrio- 
le  ,  pre'cipiie  certaines  dillolutions  me- 
talliques  faites  dans  I’acide  marin  ,  235  r 
diftille  avec  &:  fans  intermedes,  fes  pro* 
duits  ,  238  O’fuiv.  Calcine  avec  divers 
intermede-s ,  ^i7  ^  Vitriols  > 
avecle  fel  ammoniac,  IV.  289  :  fp” /el 
n’eft  pas  comparable  a  la  terre  feuillee  j 

Temtures  des  diiferens  regnes  obtenues  par 
I’ether  >  I.  415.  Metalliques ,  comment 
coloreeSjIV.  67.  ,  r  r 

JiHbenthine  ,  fon  huile  enleve  les  foutres- 
des  metauxjl.  47* 

Terres  ,  comment  font  difibutes  par  1  acide 
marin,  I.  541 :  comment  fe  comportent 
avec  I’acidenitreux,  349:  leur  diflqlu- 
tion  dans  Tacide  vitriolique ,  355'=  bitu- 
mineufede  lether,  446  :  plus  ou  moms 
abondante ;  poutquoi,  447  =  eloges  qu  on. 
en  fait,  449  =  cohobee  &:  reduite.  en  ex¬ 
trait  ?  45d  Crfuh.  Qui  fe  depofe  de  Ur 
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cide  nitreux  vineux,  jiy.  Precipitee  di? 
fel  marin  ,  merite  d’etre  confideree  ,  II. 
23 :  mercurielk ,  caraderile  Kacide  ma¬ 
rin,  24  &fmv.  Moyens  de  Tobtenir,  27 
&fuiv,  Icfquelles  doivent  etre  employees 
pour  fervir  d’intermede  a  la  diftillation 
de  Tacide  marin  ,  6c  a  quelle  dofe  doi¬ 
vent  etre  employees,  103  :  martiale  que 
depofel’acide  marin  redifie',  104:  calo- 
rees ,  pourqiioi  font  diffolubles  dans  Ta- 
cide  marin  ,  151 :  vitrifiaWes  ,  comment 
fe  comportent  avec  I’acide  marin  ,190: 
ealcaires,  font  tres-promptement  difou- 
tes  dans  I’acide  marin  ,  ipi :  alkalines , 
compare'es  a  la  bafe  du  fel  marin  ,  304 : 
alkalines  >  peuvent  n’dre  pas  precipitees 
par  les  alkalis ,  305  :  feuillee  ,  ce  que 
c’eft  ,  528  O'fuiv,  Ce  que  c’eft  ,  531 :  Ion 
engine  6c  Auteurs  qui  en  ont  traite  les 
premiers  551 :  methode  aneienne  6c  mo- 
derne  pour  la  compofer  ,  535  (r  fuiy, 
Pourquoi  feuillee  f  541  :  des  boutiques, 
eft  un  peu  alkaline,  549  •  Ik  decompoft- 
tion  1  '  fon  caput  mortuum  ,  558  r  fes 

proprietes  generales ,  570  :  adoucit  les 
purgatifs,  571  ;  fes  vertus  medicinalesi, 
$y6  (jr'fuiv,  Differemment  combinee  avec 
/ubftances  ,  583.  Selenitique  , 
pre'eipite'e  de  Purine  eft  un  pyrophore , 
III.  ^fuiv^De  Purine  de  trois  efpeces,  6c 
donne  un  fel  fufible  ,  40  Fufible 

de  Purine ;  d’oii  lui  vient  cette  proprie¬ 
ty  ,  61  :  feuillee  ,  traitee  avec  le  fel  fufi¬ 
ble ,  p4  :  amere,  qui  refte  apres  la  diffo- 
lution  de  la  chaux  dans  Pacide  nitreux  ^ 
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IP3  :  du  zinc  8c  fes  cara6\eres,4zo.  Gyp- 
feufes  ;  comment  peuvent  agir  fur  le 
talc  ,  IV,  54  :  alkalines ;  comment  ont 
action  fur  le  talc,  51  &'  Jaw.  Vitrifiables,' 
combinees  diverfement  avec  le  talc ,  SP 
& fuii>.  Alkalines,  gypfeufes ,  argilleufes 
8c  vitrifiables ,  traite'es  avec  le  f^'atites  > 

1 18  fuiv.  Traitees  avec  le  fiel  de  verre  , 
i.5o:  exaraine'es  a  feu  nud  ,  168  ;  alkali¬ 
nes  ,  eflayees  pour  les  creufets  ,  224 : 
gypfeufes  ,  melees  avec  I’argille  pour  des 
creufets,  231  &'/aw. Feuillee;  la  digef- 
tion  inutile  ne  fe  volatilife  pas,  391  &• 
fuiv.  Feuillee;  difpendieufe  ,  403  :  argil¬ 
leufes  ,  leur  te'nacite  8c  leurorigine ,  432 
&  fuiv.  Mercurielle  problematique ,  -^140. 

Topa^e  de  Saxe  traite'e  avec  le  fel  fufible , 
IIL  182  fuiv.  Avec  quoi  confondue 
par  les  Anciens  &  oil  fe  trouve  ,  IV. 

fuiv.  De  Boheme ,  font  tendres ,  70  5 
fes  qualites  exterieures  ,  8c  comment  la 
re'duire  en  poudre ,  72  fuiv. 

Trituration,  dilTolvanttres-puilfant,!,  105: 
augmente  la  vertu  dilTolvante  de  I’eaii 
fur  les  me'taux ,  328. 

Trochifques  Alcadion ,  I.  309. 

Turbitk  mineral  forme  par  Tether ,  1. 415. 

V 

A n-Helmont ,  fon  circule ,  II.  looi 

Vapours ,  dilTolvant ,  I.  378.  Du  fel  marin* 
leurs  elfets,  II.  79. 

Vigttaux ,  quelles  de  leurs  parties  font  dilTo- 
lubles  dansTeau,  325 :  quels  font  dilTous 
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parTacidemarin  ,  337  =  menftmes  com- 
pofes  quils  fourniffent ,  371.  Traites 
avec  I’acide  marin ,  II.  218  :  tres-propres 
a  etre  traites  par  laterre  feuillee> 

Veiling obfcurite  de  fes  paroles  fur  la  pre'-. 

paration  du  fel  marin ,  levee  ,  |5. 

Venife ,  on  y  rafinoit  autrefois  le  borax ,  IL 
S2.9- 

Verdet ,  fon  efpritfature  d’alkali  donneune 
terre  feuillee ,  II.  550.  Traite  avec  le  fel 
^  fufible,IIL  119. 

Verre,  peint  aved’orpimenf ,  I.  237’ 
du  plus  Wane  par  le  moyen  de  I’orpi- 
ment ,  25B :  mctalliques  font  dcs  dilTol- 
vans  ,  381.  Fiel  de  verre,  77  :  colores 
par  le  fel  marin,  88  :  de  borax,  comment 
fe  forme,  ce  qa’il  eft  ,  feseffets,  273  ^ 
fuiv*  Ardent,  applique  a  la  diftillation  , 
III.  161  :  clarifie ,  ou  colore  par  la  man- 
ganaife  fuivant  les  proportions  ,  553  ^ 
fiiiv.  Leurs  effets  fur  letalc  ,  IV.  51 " 
•cryftal ,  traite  avec  le  fte'atite,  i2(5  :  fon 
fiel ,  ce  que  e’eft  ,  6c  d’ou  lui  vient  fon 
nom ,  1 39  O' /uzV.  Comment  fe  forme  6c 
fes  differences ,  141  ^  Fiel  des  Or- 
fevres  ^  144  :  opinions  fur  fa  nature,  145 
6-  fuiv.  Ses  caraderes  6c  fes  cryftaux  , 
148  & /wii'.  Cryftaux  de  fiel  de  ,  pre'eipi- 
tent  le  mercure  del’eau-forte  ,  153 :  ufa- 
ges  du  fiel  de  ,  dans  les  mines,  163  T 
comment  employe  dans  le  melange  des 
creufets ,  204 :  ernpreint  de  chaux ,  229. 
Vigani  ,  fon  diflblvant ,  I.  54 
Vins  lithargires  ;  comment  fe  reconnoif- 
fent  ,1. 173.. 
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f^naigres,  phiiofophique,  ce  que  c’eft,1.  44 : 
dantimoine,  89-101:  mineraux , 

Son  acide ;  a  quoi  fe  reconnoit ,  334  : 
mauvais  intermede  pour  dulcifier  les  aci- 
des  mineraux>  $^4.  Uni  a  I’acide  marin 
ne  le  convertit  pas  en  eau-regale  ,  II- 
1 28  :  phiiofophique  de  Faber,  287:  traite 
avec  1j  borax  ,  442  :  difficile  a  faturer 
d’alkalifixe,  544  :  quelle  eft  la  proper-, 
tion  de  fon  acide ,  548  :  tres- concentre , 
comment  s’obtient  >  564  O'Juiv,  Divers 
moyens  de  le  concentrer  ,  III.  i$6  t 
comment  fe  comporte  avec  le  bifmuth , 

:  comment  attaque  le  zinc>  477; 
comment  attaque  la  manganaife  calci- 
nee,  543.  Traite  avec  le  plumbago ,  IV. 

1 5  :  charge  de  fel  ammoniac  fecret  ,  fes 
eflfets )  299. 

Vitriol ,  fon  huile  re'duite  en  cryftaux  par 
I’efprit-de-vin  8c  I’huile  de  terebenthine, 
I.  48 :  tire'  de  ia  mine  de  bifmuth  ,  75* 
fuiv.  Son  huile  ,  comment  detache  les 
foufres  des  metaux,  92  :  fon  foufre  ano- 
din  contefte,  93  S'  fuiv.  Son  huile  dou¬ 
ce ,  95 :  vertus  de  fon  foufre  ,  i  ip :  fon 
huile  »  manieres  d’y  diffoudre  Torpi- 
ment  >  8c  phe'nomenes  qu’elle  produit, 
225:  fon  acide  8c  fes  caradleres ,  350 
fuiv.  388.  Son  huile  doit  etre  tres-con- 
centre'e  pour  I’e'ther  ,  405  :  fes  cryftaux ; 
cequec’eft,  407.  Phe'nomene  fingulier 
de  la  redlification  de  fon  huile ,  ibid.  Son 
acide ,  mafque  par  I’efprit-de-vin  ,  44  : 
fon  huile  refte  en  grande  partie  dans  le 
refidu  de  I’e'ther ;  moyens  de  Ten  retirer  > 
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44?  ^ Martial,  fon  eau-mere  eft  uti 
acide  nud  ,  IL  44  :  peut-il  etre  produit 
par  le  fel  marin  ?  4i :  intermede  pour  de- 
compofer  le  fel  marin,  115  fuiv.  Son 
Iiuile  le  meilleur  des  intermedes  pour  la 
de'compofition  du  fel  marin  ,  1 17  :  de 
fer ,  produit  par  I’acide  marin ,  145.  Son 
acide  detruit  la  couleur  de  I’encre  fym- 
patique,  171-  HI.  584.  Traite'  avec  le 
borax  ,  IT.  401.:  fon  huile,  fes  efpeces  , 
quelles  differences  apportent  au  melange 
avec  le  borax,  404  G- fuiv.  Blanc ,  erreurs 
fur  fa  nature,  518:  calcine,  decompofe 
la  terre  feuillee ,  547.  Son  acide  ,  corn- 
men  t  fe  comporte  avec  le  fel  fufible ,  III. 
79:  uni  au  felfufible,  83  :  du  cuivre, 
traite  avec  le  fel  d’urine  ,119:  mele  au 
tartre  &  au  fel  marin  diftille  ;  efFets  de 
fon  efprit ,  174  fuiv.  Son  acide  preci- 
pite  le  mercure  de  I’eau- forte  ,  224  ^ 
fuiv.  Son  huile  digeree  au  foleil ,  244  r 
traite'  avec  le  bifmuth  8c  fa  mine  ,  309  r. 
fon  acide ,  comment  fe  comporte  avec 
le  bifmuth  8c  fa  mine  >  ?  14  ^  fuiv.  Pour- 
pre ,  tire  de  la  mine  de  bifmuth  ,  3 1 6 :  de 
bifmuth  ,  moyens  de  I’extraire  ,  372  &• 
fuiv.  388.  Son  acide  traite  par  les  Alchy- 
miftes  avec  la  mine  de  bifmuth ,  381  G* 
fuiv.  Son  acide  traite'  avecle  molybdena, 
579 :  fon  union  avec  le  zinc ,  471  G*  fuivg 
Son  acide,  comment  diffoutle  zinc ,  484 
G  fuiv.  Son  acide  attaque  la  manga- 
naife ,  545  ^  fuiv.  Son  acide  enleve  au 
fte'atites  le  mars  qu’il  contient ,  IV.  122  ; 
fon  huile  j  pourquoi  fait  effcrvefceoce 
avtQ 
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avec  le  fiel  de  verre ,  1 5 1  :  fon  huile ,  fa- 
luree  de  fel  ammoniac  ,  3 1 1 :  fon  huile  , 
principal  inflrument  de  la  mercurifica'^ 
tion  »  3 18  ;  mercurifie  ,  316  :  cuivreux  * 
traite  avec  le  fel  de  fuccin  ,  ^60  :  fon 
huile  ,  combinee  avec  le  fel  de  fuccin  , 
357 :  fon  acide  n’eft  pas  celui  du  fuccin  , 
:  fon  huile  ,  quelle  eft  la  meilleure 
pour  faire  Tether  ?  378  :  moyens  d’en  ti- 
rer  les  fleurs  ou  Tacide  le  plus  concen-^ 
tre ,  40(3  O'  fuiv. 

U 

7  R I  w  E  ,  donne  beaucoup  d’acide  ,  IT. 

488.  Son  fel  elTentiel ,  fes  differens  noms» 
III.  3  :  anciens  Auteurs  qui  en  ont  parle'i 
4  ^fuiv.  Son  choix  pour  en  tirer  le  fel , 
8  fuiv.  Moyens  d’en  tirer  le  fel ,  1 1 
fuiv.  Son  degre  d’eVaporatioh  influe  fur 
la  quantite  de  fel  »  15  :  maniere  d’ert 
faire  cryftallifer  le  fel  ,  17  ^  fuiv.  Son 
fel,  comment fe  purifie ,  15  G*  fuiv.  Ses 
differens  cryftaux  ,  z6  ^  fuiv.  Methode 
abregee  d’en  obtenir  le  fel ,  28  fuiv* 
Son  caput  mortuum  contient  unfel  fufible  j, 
SS  ^  JwiV.  Le  meme  traite  avec  Thuile 
de  vitriol  >  44 :  fon,  huile  concourt  a  la 
generation  du  fel  fufible ,  39  :  fon  der¬ 
nier  fel  fufible  ,  &  fcs  propriete's,  152 
fuiv.  Son  fel  fufible ,  comment  agit  fur 
le  talc  ,  IV.  48  :  aftion  de  fon  fel  fur  la 
topaze ,  78  :  fon  fel  traite  avec  le  fteati- 
tes  ,124:  fon  fel  traite  avec  le  fel  ammo; 
niac ,  2po. 
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dans  I’acide  marin  ,  &  de  fes  precipita¬ 
tions  ,  II,  174  ^  fuivy  Traite  par  le  bo¬ 
rax,  3p8:  bafe  du  vitriol  Wane  ,  517. 
Traite  avec  le  fel  d’urine ,  III.  131  :  ne 
fe  mele  jamais  an  bifmuth,  307 :  erreurs 
fur  fa  de'nornination  &  fes  difFe'rens 
noms  ,  3P3  fum.  Connu  d’abord  en 
Allemagne ,  35x5 :  lieux  ou  on  le  trouve , 
i97  ^  fiMv.  Tire  deslndes  ,  par  qui,  401  :■ 
en  quoi  differe  du  zinc  d’AlIemagne  • 
403 :  fa  mine  ,  douteufe  ,  404  :  Angle- 
terre  crue  patrie  du  zinc  ,  403 
Comment  fc  prepare  ;  Auteurs  qui  en 
ont  traite ,  407  ^  fuiv.  Tres-fufible,  415  r 
reveries  fur  fa  nature ,  416  CS>  fuiv,  N’eft 
point  arfenical ,  418  :  fa  de'finition,  419 : 
fes  differences  des  autres  metaux,  421 : 
jaune  ,  exifle-t«il  ?  ibid.  Ses  proprietes 
gene'rales,  424  ^  faiV-  Rendu  atrirable  a 
I’aimant :  429 :  s’enflamme  ,  428 :  fe  dif- 
fout  dans  tous  les  acides  ,  qzp :  fa  depu¬ 
ration  ,432;  fon  vitriol  &  fes  produits  , 
475" :  fa  reduction  difficile ;  maniere  de 
la  faire ,  495  ^5  fuiv.  Ses  fleurs ,  leurs 
proprietes  ,  487-500:  en  limaille  ne  fe 
calcine  pas ,  504  :  comment  le  reduire 
en  chaux  ,  ibid.  Comment  fe  vitrifie  , 
505  :  fa  faveur  quand  il  efi  diffous  dans 
le  vinaigre  ,  510.  Soup^onne  dans  le 
plumbago  ?  IV.  1 8 :  traite'  pour  la  mer- 
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APPROBATION. 


J’Ai  lu  par  ordre  de  Monfeigneur  le 
Chancelier  un  Manufcrit  intitule  ! 
Vijfertations  Chymiques  de  M.  Pott  , 
traduites  tant  du  Latin  que  de  V Alle- 
mand ,  M.  Demachy  ,  Apotkicaire 
Gagnant'Maitrife  de  V Hotel  Dicu ;  & 
je  crois  que  ce  Livre  eft  tres-digne  de 
rimpreftion.  A  Paris  ce  13  Odobre 
^757- 


MACQUER. 


PRIVILEGE  DU  ROI, 

LOUIS,  par  la  grace  de  Dieu  ,  Roi  de 
France  &  de  Navarre  :  A  nos  ames  & 
feaux  Confeillers  les  Gens  tenans  nos  Cours 
de  Parlement ,  Maltres  des  Requetes  ordinai- 
res  de  notre  FIdtel,  Grand  Confeil ,  Prevot 
de  Paris ,  Baillifs ,  Senechaux ,  leurs  Lieute- 
nans  Civils  &  autres  nos  Jufticiers  qu’il  ap^ 
partiendra  ;  Salut.  Notre  ame  Jean-> 
.Thomas  Hfrissant  ,  Libraire  a  Paris  , 
ancien  Adjoint  de  la  Communaute,  Nous  a 
fait  expofer  qu’il  defireroit  faire  imprimer 
€c  donner  au  Public  des  Ouvrages  qui  ont 
pour  titre :  DiJJ'ertmons  Chymiques  deM.  Pott^ 


iraduites  par  M.  Demachy :  Operations  raifon- 
nees  de  Chymie  &•  de  Pharmacie:  Traits  des 
devoirs  d'un  Pajleur  qui  veut  fe  fauver  ,  par  M* 
Collet :  LeS  Vies  des  Peres  du  iifert ,  par  M.  de 
Villefort :  Opufcules  de  M.  Bojliet ,  s’il  nous 
plaifoitlui  accorder  nos  Lettres  de  Privilege 
pour  ce  riccefTaires;  A  ceS  causes  ,  voulant 
favorablement  traitef  PExpofant,  Nouslui' 
avons  permis  &  permettons  par  ces  Pre- 
fentes  ,  de  faire  imprimer  lefdits  Ouvrages 
autant  de  fois  qu^  bon  lui  femblera ,  &  de 
les  vendre ,  faire  vendre  &  debiter  par  tout 
notre  Royaume  ,  pendant  ie  temps  de  lix  an- 
nees  confecutives  ,  a  compter  du  jour  de  la 
date  des  Prefentes ;  Faifbns  defenfes  a  tous 
Imprimeurs  ,  Libraires  &  autres  perfonnes  , 
de  quelque  qualite  &  condition  qu’elles 
foient  ,  d’en  introduire  d’impreffions  etran« 
geres  dans  aucun  lieu  de  notre  obeiflance  z 
comme  auffi  d’imprimer ,  ou  faire  imprimer, 
vendre  ,  faire  vendre ,  debiter  ni  contrefaire 
lefdits  Ouvrages  ,  ni  d’en  faire  aucuns  ex¬ 
traits  j  fous  quelque  pretexte  que  ce  puilTe 
^tre  ,  fans  lapermiffion  exprelTe  &  par  ecrit 
dudit  Expofartt ,  ou  de  ceux  qui  auront  droit 
de  lui ,  a  peine  de  confifcation  des  Exem- 
plaires  contrefaits ,  de  trois  mille  livres  d’a- 
mende  contre  chacun  defi  contrevenans  ^ 
dont  un  tiers  a  Nous ,  un  tiers  a  I’Hdtel-J 
Dieu  de  Paris  j  &  I’aufre  tiefs  audit  Expo-; 
lant ,  oii  a  celui  qui  aura  droit  de  lui  ^  &  do 
tous  depens  j  dommages  &  interets  ;  a  la 
charge  que  ces  Prefentes  feront  enregiflrees 
tout  au  long  fur  le  Regiftre  de  la  Commu-, 
jiaute  des  Iraprimenrs  &  Libraires  de  Paris  | 


3ans  tf  ois  inois  de  la  date  d’icelles ;  que  I’im- 
prefllon  defdits  Ouvrages  ferafaite  dans  notre 
Royaume  &  non  ailleurs ,  en  bon  papier  & 
beaux  caraderes,  conform cment  ^  la  feuine 
imprimee  ,  attachee  pour  modele  fous  le 
contre-lcel  defdites  Prefentes;  que  1  ImpC'*' 
trant  le  conformera  en  tout  aux  Reglemens 
de  la  Librairie  ,  &  notamment  a  celui  du  lo 
Avril  17^5  ;  qu’avant  de  les  expofer  en  ven- 
te » les  Manulcrits  qui  auront  fervi  de  copi® 
a  rimpreflion  defdits  Ouvrages ,  ferpnt  remis 
dans  le  meme  etat  ou  les  Approbations  y  au¬ 
ront  ete  donnces  ^  es  mains  de  notre  tres- 
chcr  &f6al  Chevalier  Chancelier  de  France* 
le  Sieur  Deiamoignoh  ;  &  qu’'il  en  fera  en- 
fvrite  remis  deux  Exemplaircs  de  chacun  dans 
notre  Bibliotheque  publique  ;  un  dans  cello 
de  notre  Chateau  du  Louvre  ,  &  un  dans 
celle  de  notre  tres^cher  &  feal  Cbevaliec 
Chancelier  de  France  ,  le  Sieur  Delamoi- 
GNON ;  le  tout  a  peine  de  nullite  des  Pre- 
fentes ;  du  contenu  defquelles  yous  mandons 
&  enjoignons  de  faire  jouir  ledit  Expofant  8c 
fes  ayans  caufes ,  pleinement  &  paifiblement, 
fans  fouffrir  qu’il  leur  foit  fait  aucun  trouble 
ou  empechement.  Voulons  que  la  Copie  des 
Prefentes ,  qui  fera  imprimee  tout  au  long 
au  commencement  ou  a  la  fin  defdits  Ouvra¬ 
ges  ,  foit  tenue  pour  duement  fignifiee  ,  8c 
qu’aux  Copies  collationnees  par  I’un  de  nos 
ames  &  feaux  Confeillers  &  Secretaires ,  foi 
foit  ajoutee  comme  a  1’ Original :  Comman- 
dons  au  premier  notre  Huiffier  ou  Sergent 
fur  ce  requis ,  de  faire  pour  ^execution  d’i¬ 
celles  tous  requis  &  neceffaires  >  fans 


demandef  amfe  permi/Hoft  ;  &  nonob^m 
clameur  de  Haro,  Charte  Normande  &  Let- 
^es  a  ce  contraires;  Car  tel  eft  notre  plai/lr. 
Donne  a  Verfailles  le  trentieme  jour  du 
moxs  deNovembre,  I’an  de  grace  mil  fepc 
cent  cmquante-fept,  &  de  notre  Regne  le 
quarante-troifieme.  Par  le  Roi  en  fon  Con- 

Sjg/2^,L^  BEGUE ,  avec  grille  &■  paraphci 

.  Ze  pre/.nt  Privilege  fur  le  Regifire 

A/K.  de  la  Chambre  Royale  des  Libraires  ^ 
Imprmeurs  de  Paris  ,  N°.  ,  /o/. 

conformiment  aux  anciens  Reglemens ,  confirmees 
par  celui  du  zS  Fivrier  1723.  A  Paris  le  $ 
JJecembre  175:7, 

Signe,  P.  G.  LE  MERCIER, 


jDe  1  Imprimerie  de  Butard,  rue  S.  Jacques^ 

alayerite, 


/ 


